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Le  Cours  de  Chimie  que  noifs  offrons  au  pu- 
blic comprend  Y Histoire  des  sels , qui  a toujours 
été  et  q»i  devient  chaque  jourTune  des  parties 
les  plus  importantes  de  çette  science , la  Chimie 

végétale  et  la  Chimie  animale, 
o % v T 

I/histoire  de  tontes  les  substances  examinées 
dans  ce  Cours  est  ajissi  complète  qu’on  puisse  le 
désirer,  et  traitée  avec  cette  supériorité  qui  a 
valu  à 1VÏ.  Gay-Lussac  s%> célébrité  européenne; 
elle  est  tracée  avec  çette  exactitude  que  les  talens 
du  Professeur  promettent,  et  comme  personne 
mieux  que  lui  n’est  à même  de  connaître  les 
travaux  qui  se  font  dans  tous  les  pays,  on  peut 
as§m?çr  qu’elle  est  parfaitement  au  niveau  dès 
connaissances  actuelles.  ' ' 

Si  un  traité  de  Chimie  présente  des  avantages, 
il  est  pl*s  fatigant  h lire  que  d^s  leçons  où  le 
ProCesseji*  entre  dans  tous  les  détails  nécessaires 
pour  faire  comprendre  son  sujet,  et  l’orry  trouve 
un  cachet  particulier  çle  l'improvisation  facile 
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du  Professeur»  qui  sera  souvent  préférée  au  tra- 
vail de  l’écrivain. . . . ' • 

La  Chimie  est  devenue  de  nos  jours  une  science 
si  importante , oü  peut  même  dire  si  indispen- 
sable pour  la  plupart  des  professions,  que  les 
effqgjs  faits  pour  en  propager  la  connaissance  né 
peinent  rester  sans  succ^> , et  nous  ne  croyons 
pas  nous  trop  flatter  en  petjsant  que  le  Cours 
d’un  Professeur  aussi  illustre  que  M.  Gay-Lussac 
sera  favorablement  accueilli,  quoiqu’il  ne  com- 
porte qu’une  partie  de  la  science.  * 
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Acétates,  Leçon  i3>  page  19. -Tous  les  acétates  don- 
nent de  l’acide  acétique  par  la  distillation  , mais 
quantité  différente,  et  mêlé  souvent  d’esprit  pyro- 
. acétique,  33.  - ; -v 

Acétate' d'alumine,  L.  a3,  p.  23.  - On  l’emploie  dam  la 
fabrication  des  toiles  peintes,  ibid. 

Acétate  d’ammoniaque , L.  23,  p.  23. 

Acétate  d’argent,  L.  23,  p.  32.  ‘ 

Acétate  de  baryte  et  de  strontiane,  L.  23,  p.  23. 

Acétate  de  chaux , L.  23,  p.  32. 

Acétate  de  cuivre,  L.  23 , p.  3o.  - Yerdet  ou  vert-de- 
gris,  3i.  - Autres  acétates  basiques,  3a. 

Acétate  de  fer , L.  23,  p.  24. 

Acétate  de  mercure,  L.  23,  .p.  3p. 

Acétate, de plomb , L.  23,  p.  24.  - j acétate,  26. -Il  sert 
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j acétate , ibid. 
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tasse, 22.  — Bi-acétate,  ibid.  -*■ 

Acétate  de  soude,  L.  23,  p.  23. 

Acide  acétique,  L.  b3,  14. -Son  odeur,  ibid.- Sa  den- 
sité, i5. -Son  point  d’cbyllition , ibid. -A  l’état  de 
cristaux,  il  contient  une  proportion  d’eau , ibid.  >-  Sa 
composition,  r6. -Densité  du  mélange  d’acide  acé- 
tique et  d’eau;  1 7. -Pour  l’obtenir  d’un  acétate , il  faut 
que  l’acide  sulfurique  contienne  de  l’eâu  1 18. -Sa 
préparation  par  la  distillation  du  vinaigre  , 19.  ■‘-Il  se 
forme  dajns  l’acescence  et  la  distillation  des  matières 
^végétales,  i&id.  - Il  forme,  un  éther  en  le  distillant 
avec  l’alcool , L.- 3o,  1 5.  — Il  dissout  parfaitement  la 
fibrine,; 27. 

Acide  benzoïque , L.  25;  p.  1.- Il  existe  dans  le  ben- 
join, a. -On  l’obtient  en  traitant  le  benjoin  par  la 
potasse,  ibid.  - On  le  prépare  aussi  par  la  sublimation, 
ibid.- Soi»  odeur  est  due  à une  huile  volatile,  3.  - 
L’urine  des  herbivores  en  contient , ibid.  - On  le  déco- 
lore parle  charbon  animal , ibid.  - Propriétés  physiques 
de  l’acide  benzoïque,  4 -H  se  sublime  en  se  décom- 
posant en  partie,  ibid.  - Il  brûle  comme  une  résine  , 
ibid.  - Il  est  peu  soluble,  ibid.  — L’acide  nitrique  et 
l’acide  sulfurique  le  dissolvent,  ibid.— Sa  composition  , 
ibid.  - Ses  sels  sont  très  solubles,  5.  -On  s’en  sert  pour 
séparer  le  fer  du  manganèse  , ibid.  - Il  existe  dans  les 
baumes , ibid.  * • 1 

Acide  butyrique,  L.  33,  21. 
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Acide  caprique  ;3u.  33,  p,  2np  • « ' 

Acide  caproïqile,  ibid.,  ibid.  - 

•Acide  carbjazotique,  L.  3r,  p,  35.  ~Son  Analyse , ibid. 
Acide  choksténiquè , L,  33,p.  3a.  • » . 

Acide  cùriquÿ,  b.  24,  p.  23. -Son  analyse,  %/ç.  * 

Acide  fiuosiliciqit!»,  L.  , p,  6. -IJ  se  combine' avec 

iAmmoniaqué«jf diverses  bases,  7»-Sa  préparation , 8. 
— Action  dé  la*  pbaleur  sur  cet  acide,  ipî 
Acide  formique , L.  25,  p.  5. -Jl  ne  contient  pasd’aiote, 
ibid.  - Sa  préparation,  ibid.  - Il  ressemblé  beaucoup  à 
l’acide  acétiquç,  6:  - On  peut  le  formef 'artificielle- 
ment, ibid.— Sa  dp^pté,  ibid'.  — Caractères  qui  le  dis- 
tinguent de  l’acide  acétique , 7.  - Le^peroxidè  de  mer- 
cure le  décompose,  ibid.  - Sa  composition;  ibid.  -$cm 
nombre  équivalent , ibid.  . 

AtAde  fulminique , L.  32,  p.  18. -Il  donne  des  combi- 
naisons qui  détonept  avec  la  plus  grande  facilité , 20. 
Acide gallique,  L.  24,  p.  29.  -*Il  exîsdfcivec  le  tannin , 
3o.  —Son  analyse,  3i.  - 11  est  la  Base  de  l’encre , ibid. 
Acide  hjrdrocyanffae,  I+.  3i , p.  3g.  - Son  action  sur  Ué- 
conomie  animale  ; 40.  - Sa  composition , 4a . - il  braie 
trfcs  bien , 4?.  -Moyen,  de  l’analyser , ibid.  - Ses  com- 
Ifinaisons,  L.32,  1.  » f . 

Acid?  bjrdrocjr Onofenique,  L.  3i  , p.  6.  - Son  analyse,  7. 

-Moyen  de  l’obteniiyjjicilement  pur,  10. 

Acide  hjrposulfi trique , L.  ta,  p.  8.-  Il  se  combine  Avec 
* beaucoup  de  substances  végétales , 1 r. 

Acide  iodeux,  L.  i3,  p.  17.  , 

Acide  lactique,  L.  25,  p.  10.  - Il  sé  forme  la  fer- 
mentation des. substances  azotées,  II  éildite  dans 

le  petit-lait , n . - Il  a été  découvert  par  Scheèle , ibid. 
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-M.  BracoUnofc  l’avait  «ppelé  acide  rtancéique,  ibid. 
-Ses  caractères,  ibid.  - Propriété  de  ses  sels,  iai~ 
L'aeide  lactique  ne  contient  pas  d'azote  y! * 

Acide  mulique  ou  sorbique,  L:  24,  p.  26. -On  l’extrait 
du  fruit  du  soAier,  ibid.  - Il  forme  des  gels  très  solu- 
liles,  28.-LÈ  mainte  de  plombcïistallïse , ibid. -L’acide 
existe  daiis  la  plupart  des  sucs  acides  des  végétaux , ibid. 

Acide  margarique , L.  28,  p.  33.-Sa*préparation,  3i. 
-«  Son  analyse , 34- 

AciAe  mùciqüe,  L.  *5,  p.  1 5. -Il  a été  découvert  par 
'Scheèle  On  l’obtient  avec  la  gomme  et  le  Sucre 

dé  lait,  ibid.  - Ses  propriétés , ibid.  -Il  donne  parla 
distillation  de  lucide  pyro-inucique , i6.-0ompositieu 
de%  l’acide  mucique  , ibid. 

Acide  oléique ,.L‘.  28,  p.  33. -Ses  caractères,  34-  -Son 
analyse , 35. 

Acide  oxalique , L.  24,  p-  2.  - Son  analyse,  ibid.  - Il  ne 
contient  pas  cKhydiogéne , lAid.-Cristallisé,  il  contient 
de  l’eau,  3. -Il  se  fond , se  sublime  et  se  décompose 
en  petite  quantité,  ibid.-  En  faisant  passer  dessus  un 
courant  de  gaz,  il  se  sublimerait  sans  décomposition, 
ibid,  — On  peut  le  considérer  comme  formé  *l’acide 
carbonique  et  d’oxide  de  carbone,  5. —On  peut  alTcc 
cet  acide  obtenir  l’oxide  de  carbone  pur,  ibid.  -Il  ré- 
duit l’or  ,6.-11  précipite  la  cbaux  même  du  sulfate  , 
ibid.  - Il  existe  dans  beaucoup  de  végétaux , ibid.  - 
On  l’obtient  par  l’action  de  l’acide  nitrique  sur  beau- 
coup de  substances  végétales , ibid. 

Acide pectique,  L.  25,  p.  7 - Il  existe  dans  les  navets, 
les  carottes,  etc.,  ibid. -Su  préparation,  ibid.-  Ses 
propriétés , 9.  - Il  ne  contient  pas  d’azote , ibid.  - Les 
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pec  ta  tes  de  potasse,  de  soude  et  d’aïmnOniaqqe  sont, 
très  solubles,  to.  - L'ammoniaque  te  transforme  en 
^elée,  ibid.  - Sa  composition  , ibid. -On  peut  l’admi- 
nistrer contint  nourriture  aux  malades';  ibid 
Acide  phosfdiMiqïie , L.d,  p.  16.  - If  ne  donneras  de 
sels  distincts,  mats  des  mélange». de  phospltatéà  et  de 
phosphites',  ibid. 

Acide  racèmque , L.  24,  p.  2Î--11  est  isomorphe  avec 
l’acide  tartrique , ibid.  'S 

Acide  rosacique,  L.  33,  p.  24.  * T *• 

Acide  Stéarique,  L.  28,  p.  32. -Sa  préparation,  3t.  - 
Son  analyse,  34.  ’•  ^ 

Adde  succinique,  L.  25,  p.  16.  - Ou,  l’extrait tle  l’ainbre 
ou  succin  parta  distillation , ibid.  - On  peut  le  purifier 
par  la  disti|lation  ,17.-  Ou'mieux  en  le  saturant  avec 
la  potasse , t$.  - Il  cristallise  bien  , ibid.  - Il  se  subl'unc 
en  se  décomposant  en  partie , ibid  - Caractères  qui  le 
distinguent  de  l’acide  benzoïque , ibid.  - Sa  composi - 
tion,  19. -Son  nombre  équivalut,  ibid. 

Acide  sitlfovinique , L.  3o  , p.  6. 

Acide  tartrique , L.  24,  p.  i5.  -Son  andine , 16.  - Parla 
dissolution , il  donne  de  l’acide  pyrof^trïque , 17.-11 
précipite  la  chaux  des  sels  des  acides  véj^taux  , ibid.-- 
Procédé  pour  l’obtenir,  18.  ^ "r*'  . à 

Aqide  urique , L.  38,  p.  22.  - Il  se  dépose  de  t’urine  par 
le  refroidissement,  ibid.  - Il/orme  beaucoup  de  calculs 
de  la  vessie,  ibid.  - Il  donnépar  la  distillation  de  l’a- 
cide pyro-urique , 24. -Par  Pacide nitrique,  il  donne 
de  l’ackle  purpurique , ibid. 

Acides,  végétaux,  L.  23,  p.  t».  - Ils  sont  an  moins  au 
nombre  de  trente,  ibiti. 
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AlJ/uminc,  L.  33 , p.  3. -Elle  existe  dans  beaucoup  de 
liquides  animaux,  ^,-Le  blanc  d’œuf  eu  est  forme , 
ibid.  — Singulière  action  de  l’acide  phosphbrique  sur 
cfette  substance,.  5. -Action  de  la  chaleur  sur  elle, 
ibid.  - Analyse  de  l’albumine,  b.  - Elle  sort  à clarifier 

Albumine  végétale , L.  3i , p.  1 6.  - Elle  existe  dans  les 
amandes,,  et  beaucoup  de  végétaux,  ibid.  - Elle  se 
trouve  d&ns  le  gluten,  i3. 

Alcalis  végétaux',  L.  25,  p.  19.  -La  déceuverte  du  pre- 
mier alcali  végétal  esedue  à Sertuerner,  etdatede  d8o5, 
20.  - Ce  n-’eât  que  11  ans  après  qu’elle  a été  reconnue 
exacte  fs.nbtdr—  Tq.us  les  alcalis  végétaux  contiennent 
de  l’azote,  2 1 < - Ils  sont  combinés  d8us  le*  végétaux 
avec  un  acide,  en  général  l’acide  raaliquè,  22. -éHs 
ibnt  trèspeu  solubles , ibtd.--  Leurs  propriétés  alcalines 
sont  assez  fortes,  ibid.  -'Ils  précipitent  Ja  plupart  des 
oxides  métalliques,  20. -Ils  sont  précipités  par  les 
bases  solubles,  ibid.’ -Leur  poids  atomistique  est*très 
grand  ,25  - Hs.contiennent  bcaucoup.de  carbone  f 26. 
- Ils  dcynei^t  par  la  distillation  les  prod.oitsdesma-tlères 
animales,  ibid.  - Us  donnent  de  Panier  avec  l'acide 
nitrique;  a«»-.  .1 • -1  •-* 

Alcool , L,  p.  32.  -il  se  forme  dans  la  fermentation 
des  matières  sucrées,  33  — Étendu  J»  il  forme, l’eau-de- 
vie,  ibid.  - Alcool  absolu,  ibid’.  - Ses  propriétés  34.  - 
Son  analyse,  ibid.  - Densité  clés  mélangés  d’eau  .et 
d’alcool,  L.  3 o , 2,  — .Action  du  nitrate  de  mercure  et 
d’argent , 3. -Par l’actioudos  acides, il  forme des1  etjrérs , 
ibtd<~,n  existe  en  quantité,  différente  dans  toutes  les 

liqueurs  fermentées,  L.  3i , 2f{-  ' • * 
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Atizariiie-,  L.do , 33>- C’est  la  matière  colorante  la 
garance,  *&tdv  , v * $ " ' 

Alltyeltes  pxigénées , L^fta,  p.  3Q.  s ■ » 

Alufninm^i^H^ , f.  5.  - ILréfldchit  la  himièrt,  6.-11 
conduit  mal  l’élec triait 4*1  ibid.  - Ikné  décompose  pas 
Vè*i,  Md.  i-Il  brûle  avSî  beaucoup  d’éclat  dans  l’oxi- 
gëhe  ; la  cbateinMlégagée  est  si  fertë^-que  Palummium 
se -fond  en  partie  , *7.  — JU  se  combine  le  soufflé, 

''ibid,  - La  conrbustionde  ,1’alurfiiniuth  explique  laio*- 
màtion  du tormdon  dans  les  volcans,  8.  *-  ' ' 

Alun,  voyez  SAlJjffji&fllumine  etodejtoladse. 

A nier  dé  !w  élthor^*  ’L'.  3r',  p.  34.  *- 11  sodo^necdaps  te 
'traitement  des  matièreîwTrimaïea  par  l'acide1 nitrique , 
ibid.  ' • ' ' «gjfV  A?*  VA 

Amidon,  27,  p.  5.  — ’Ott  le  ■ retiré'  de  la  pomme  de 
terre  et  des  céréales,  6.  - Ses  propriétés,  7»'-  Il -forme 
du  sucre  par  l’aotion.  des  acides , 7 et  *3.-  Avec  l’iode  , 
'dl  'foï.iae  divers  composés  ^Vcst  un  'excellent  réactif 
pour  l’iode  , et  réciproquement , 8i  - Jl  forme.avec 
l’oxide  de  plomb  UDr'Êodlposé  insoluble , $ pt 
ment  toMéfié’,1lH#rme  ttne  espèce  dojgomme , 

Extrait  de  dfrêrses  plant#?*,  ikprend  difterens  noms, 
ibàht* l^dpnoo  àe  l’exipoi»  agfèc  l*et<pv  1 «<-  I/ampois 
abandonné  à l’air  dorine^hrstffte  ,ï2.-#nsesert  de 
ce  suçre  pour  améliorer  lésr  viîto,#i  3.  -Analyse  de  l’a- 
midon, 14.  *^  L’wmidjstt  existe  dans  toutes  les  céféales , 
1§.  • tv  y * ,'•>  •#.  * TV*  "1  • * 

Ammoniaque,  L.  14,  p.  S*v  * 1 •.  ‘ * 

Ammonium,  L.  20.,  p.  9. l"  ' • »-  r • * 

Analyse  des  produits  inimédütts  'dei' végéta  Ax , L.  230, 
p.  24.  -Les  anctennSïlmothoides  étaient  ddBéWlèUses, 
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ibid.  - Analyse  par  le  chlorate  depotAsse  ,,27.  — M.  Ber- 
zélius  ajoutait  d*  sable  à la  matière  pour  la -Caire  brûler 

moins  vite,  28.  - Analyse  par  l’oxide  de  cuivre , 2g.  - 
Avantage  de  ce  proce'dé,  ibid.  -L*  seul  inconvénient , 
c’est  que  l’oxide  est  très  hygrométrique , 3o.  - Analyse 
qualitative,  ibid.  - Moyen  de  mesurer  les  gaz , 35.- 
Moyen  de  déterminer  les  quantités  d’eau,  X-  23 , 2.  - 
M.  de  Saussure  s'est  servi  d’oxigène,  —Ce  procédé 
n’est  pas  bon,  6. -Le  docteur  Prout  a combiné  les 
deux, moyens,  ibid. 

Antimoniales  et  Antimoniles , L.  21,  p.  2.  — Il  faut  sé- 
.parer  l’acide  pour  les  distinguer,  ibifi.  - Moyen, de  Jes 
reconnaître  ,-3.  - On.les  préggje  avec  l’jmtinroniate  de 
potasse,  rÛid.-Ils  deviennent’ iucaudescens  lorsqu’on 
les  chauffe,  5.  - La  zircone  présenté  une  propriété  sem- 
blable , ibid. 

Antimoniale  de  potasse,  L.  21 , p.  3- 

Argenture  sur  métaux , L.  18,  p.  2. -On  se  sert  du  chlo- 
rure d’argenj,  i3. 

Arseniates , L.  6,  p,  17. -Poids  de  l’atome  d’acide  arse- 
nique,  iûid.  — Leurs  caractères,  ge'jiériques , ibid.-  Ac- 
tion du  charbon,  18.  — Actiqn.  du  chalumeau  sur  l’ar- 
seniate  4*  plomb,  bÿ  -Xe^  écideS  pho^horiqqe  -et 
arsenique  donnent  des^ebBaposes  analogues,  parce jtju’ijs 
ont  la  même  xompaditiort , 20-.  • » - - 

Arsenktle  d‘ ammoniaque , X.  6f<p.  * .<*»  ... 

Arssnkile  de  baryte  et  sttorUiarte,  Iv  6,  p;  22.. 

Arstinîate  basique , L.  6,  p.  a3. 

Afpaniatc  de  chaux,  X.  6,  p.  *23.  - • 

Arseniate  de  fer  > Ik  6,  p.‘23z 
Arsenim ist#  magnésie,  L.  61,  ]|jg&3«y 
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Arsenitte  de perotide,  L 6,  p.  23. 
Arseniatè  de- potasse , 15*6^.  20. 


Arseniate.de  soude,  L.  6,  p.  2.0'.  * . » . 

Asparagine , L.  27,  p.  if.  - Ses  propriétés , -5. 


9- 


Baumes ,.  Leçon  25 , page  1 cfc*'-  Ils  contiennent  de  Kadde 
benzoîqne,  5.  . ■ - ' * 

Bicre,  L.  3i , p.  23.  — Elle  contient  peu  d’alcool,  ib 
Bile,  L.  33,  p.  26.  — Elle  coqtiei^tchi.picromel,  27: 
y trouve  aussi  de  la  qj()||(BStériiip  , ibîd.  - Elle  contient 
duntnéus,  29.  • £.<.• ’ . * .• 

Blanchiment’ du  lfti , duchanvre  et  du  téton,  L..V3o, 
p.  26.  -On  se  se^l;  de  chlore  ou  d£  chlorure  de  ch'aur, 
24.*-  Moyen  .de  déterminer  leur  force,  25. -Le  chloré 
ne  peut  servir  à blanchir  là  soie  ou  là-  laine  r ibid.  On 
se  sert  pour  ceatiseBs  de  gaz  stflfureux,  après  4e  dé- 


creusage et  ,.»7  • 

Bleu  de  Pru9ee^Vt:&2. , pi  12.  -*  Réflexions  sur  sa  prépa- 
ration, 

Bois  de  Brésil,  Xi  38 , 0.^2,  -TfMmjne  da  belles  tain- 
tures manges,  ipid.  • ' ^v. 

Bois  dé  Gampéohe , L.  3o,  p..  3 1 - — U aon  tient  lutte  tein- 
ture colorante -qui  se  nomnte  h Anatinè , 32.  -H  donne 
diverses  teintes  avec  difïéreps  mordans , 4béd.  **■ 
Boracite/ii.  2 , p,  2^.  ' ? ■:  : s “f-  À.  * 

Borates,  L,  l*qvr  B. ,-  Ppids.de. l’atome  d’acte  torique, 
iÆ-  -'Caractère*. génésiques  dés  borates,  .i3C  -4fî  sont 
décomposés  par.  presque,  tous  les  acides,  (Carac- 

tères dp  lucide  borique , 1$.  - Ils  s,orrt  pcju-4o  lui  >les, 
J 5. ~ Lçs  acides  les  dissolvent  bien , fyd.  — i— bo^an^q» , 
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16.  - Borax  ou  borate  de  soude  , ibid.  - Équivalent  du 
borax  , ibid.  - Ce  sel  est  t#ês  phosphorescent , j 7.  - Il 
se  fond  en  un  verre  transparent,  18.  - Sa*  solubilité, 
ibid.  - On  s’en  sert  pour  préparer  l’acide  borique  ,17. 
-H  sert  à souder  les  métaux  en  dissolvant  les  oxides , 
20. -Borate  contenàat  moitié  moins  d’eau,  21. -Il 
sera  tfts  utile  pour  les  bijoutiers,  22.  - Le  borax  sè 
trouve  dans  la  nature,  ibid.  - Purification  du  borax 
Ait,  23.-  ' 

Hvucine , L*.  26,  t Ses~caraptères  distinctifs,  ibid.- 
Rlle  existe  dans  la  faifi  s s é !arigu  s tu  fe^  ibid.  ' 

IhUjrine,  L.  33 , p.  21 . -G*cst  la  matière  {jrassé  dubeurte, 
ibid.  -Parla  saponification  j elle  dddne,  outre  les  aôides 
stéarique  et  oléiqffe,  des  acides  biKyriqtie  , caprôïquc 
et  cuprique',  ibid.  r \ ’ • - ^ • * 

' ■ . h,-  w »...  * * ■'  _ •ty-'U  ;?<>.  » 

v ^ » C.  «j»  vi ■-*.  t 

Calculs  urinaires,  Lêçofl  33 , pbge  35. -Calcul  fusible^ 
ibid.  - D’acide  urique  , ibid.  - Mural  ou  dbxalate  de 
' chaux,  ibid'.  — ^flpVsphattfdc  clfcux , ibid  — De  phos- 
phate de  chaux  et  de  magnésie,  36/-Fusiï}tel'  ibid.— 
' Çys  tique, 'iVt/.V 

Caméléon,  L.  fi&,  -*3l  sent  à' préparer  le  chlorure 

de  ibangarrfse  f 3A0P.  a ^ ~ .t.<  '1  . v «* 

Cafhphre , bÇ2Ç\,  p.  29.  - DifficirttéMe  jo  Sublimer 720'. 
- Tlvfbrrrte  du  taniùn  artificiel aveédh'ens  aei'des - 
Soiîrnialogiô , ibid.'-  Oh  èn  trouve  e*r  grarfde  quantité 
dans Vjkelqués huiles  volatiles  êh  Espagne,  2e.  l 
Camp Ardtirlifi ciel,  Jf.  2.9,  p.  18.  -Son  antttysû  y i&M. 
Cadûtcboud,  L.  58,  pV  *5.  - Il  est  naturellement  blanc, 
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ibid.  - Sesqnopnqtés , ibi&  < Moyen  de  le  dissoudre  , 
26.  - Il  ejjsterdans  beaucoup  de  végétaux,  27. 

Carbonates , B-  3,  p.  1.  — Équivalent. de  l’acide  carbo- 
nique, 2.  - Caractère  génériques  des  carbonates , ibid. 

- Action  des  corps  simples,  3. -Des  acides,  ibid. -De. 
l’eau, >4.  - fis  décomposent  les  sék  insolubles,  L.  21-,  7. 

Carbonate  d’ammoniqque,  L.  4>  p»  8.  - Préparation  ^du 
carbonate,  9.  - Il  se  produit  dans  la  déçOiçpoJUion 
des  matières  animales , ibid.  - Bi-ca'rbonate , 8. 

Carbonate  de  bqrjrlè^  L.  4>  P-  i5.  — Poids  atomistique, 
ibid. -^Oh  le  trouve  dans  la  nature , ibic^.- Il  se  fond  sans 
se  décomposer,  16. -11  est  décomposé  en  entier  parl’in- 
fluifence  de  la  vapeur  dîeau,  n.  - L’acide  carbonique 
peut  décomposer  aussi  l’hydrdre  de  baryfp1,  -ifriet.  -Sev 
.qiuçarboqate  dt>barÿtey  *9,  „->•  ^||l 

Carbonate  jê  çhayte,  L.  4 , p,'  6.  - Son  équivateht , ibid. 
-Sandrine  cristalline,  7. -Sji  densité,  8. -^Double^é- 
fractipng,  ibid.  -,  Quelques  eaqx  yen  contiennenU^me 
grande  quantitédissous  ppr  l’acide  ea/bonique , 9- -11 
Se  dépOsepar  le^tfegagement  de  cet  acide , io^  Action 
de  la  çlfaleur  sur  ce  sel^  ibid.  - On  peut  le  fondreà  une 
haute  pression  ,.  n . -«-Aragonite , 12.  -Il  continue  un 
ppu<le  strontiane,  i3.-f,e  carbonate  de  chaux  constitue 
un  gratuit  ombre  de  subslanffÿ  îuiuér^deS  , ibid.  ? 

Carbonate  de  eufvnt ,.L.  i(,-  p.  iG.  —Aombre  atomistique 
du  carbonatq  neutre  si  l’on  pouvait  le  former.,,  ibid.  — 
èUture-de  la  matière  que  l'on  a de’sighée  comme  carbo- 
nate anhydre  ^«.7. -Màhjclûte  > %bid.—  Différente  de  na- 
ture du  carbonate  selon  qu’on  hrcle  les  dissolutions  ,18. 

- Carbonattf  l>U>u , M).-*-Naé»ue  des  cendres  bleues,  20. 

CarbBhate  de  Je  n L.*4 , p-  1 3. -Son  nombre  atomistique, 


V* 
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tibt'd.  -Oh  le  prépare  de  deux  marrtèraSfJfràtf.  - Il  cons- 
titue un  minerai  de  fer,  ibid.!—  If-èxistc  dans  les  eaux 

minera  tes,  1 4- • ' w - • '•*  “ 

Carbonate  de  magnésie $ C.  4>  p-  tb  “Son  nombre  ato- 
mistique , 10.  - On  ne  peut  le  préparer  directement, 
ibid.  - On  en  trouve  dans  la  nature , *ibid.%-  Bi-Car- 
bohate  , ibid.  -Sesquicarbonate  , i f.  - ta  magnésie 
blanche' est  un  sous-sel  hydraté,  ou  qûe  combinaison 
de  carbohate , d’hydrate  et  d’eau , i*>  *“■  . 

Carbonate  de  vtanganèse , L.  4,  ]*•  fô<-vNombre  atomis- 
tiqhe  ’doce  ibid.  -On  le  trouve  dans  la  nature , 16. 
Carbonate  de  plomb,  L.  20.  - Nombre  atomistique, 
11  Vfcrf.-Ihsit  trouve  dans  lat'iratùt^,,  ifyid. 

Carbortaff  de  potasse,  L.  3 y p.  20. -Son  poids- atomis- 
tique, 21.  - H est  ééliqueséeht,  ifrild.  - Il  ne  se  décom- 
pose jjSs  parla  chaleur,  *2.  -’Sousi’jnfluWe  de  la  va- 
peui*  d’eau,  il  se  fc'Ap  oppose  au  contraire,  ibid.  - Le 
charbon  le  décompose  ; on  Çcut  obtenir  le  potassium , 
a3.  - Variation^  de  Vaffinîjté  suivant  les  circonstances , 
ibid.  - Extraction  du  oarbbnate  par  la  combustiori  des 
plantes,  ibid. —Bu  purification , 2^. V Préparation  du 
carbonate  dépotasse  pur,  ibid.  - Essai  du  çàrbonate 
de  potasse»  26.  Bi-caj$>onate , ibid.  - Son  nontbre  ato- 
mistique , 'difd.  -Sa  préparation  , ibid.  - L*  chaleur  le 
transforme  aisément  en  carbonate , 28.  — Sesquicarbo- 
* nate , ibid.  "’••>'•  . 

Carbonate  de  soude,  L.  3 , p.  28^  Son  poids  atomistique, 
ibid.  -“■'Ses  formes,  cri'stallinès'sont  différentes,  silivant 
la  quantité  d’eau  qu’il  contient,  29. -*  fl -éprouve  la 
fusion  aqueuse,  ibid.  -/ffition  du  phosphore,  ibid,  et 
L.  4 » P-  i.-U  est  décoirtposé  par  les  basés  qui  forment 
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des  carbonates,  insolubles  f a.  - On  le  trouve  en’  grande 
quantité'  dausia  nature,  ibid.  -On  l’extrait  des  plantes 
marines,  3. -On  le  fabrique  artificiellement,’  4-  - Bi- 
carbonate , ib(d.-> Moyen  de  l’obtenir  immédiatement, 
5.‘ - Sesquicarbonate , 6.  - On  le  trouve  en  grande 
quantité  dans  la  nature,  ibid. 

Carbonate  de  slrontiane,  L.  4,  p-  1 9,  - O1  se  décompose 
difficilement  par  la  chaleur,  ibid.  -bon  poids  atomis- 
tique, 20. .-On  le  trouve  dans  quelques  eaux.«iiaérales, 
ibid.  - 11  Çüjjste  dans  l’aragonite , ibid. 

Carbonate  de  zinc , L.  4»  P-  21. -Poids  atomistique  de 
ce  sel  yibid.  - Il  existe  dans  la  nature  , ibid. 

Carbonates  doubles , L.  4»  p-  22.  - Carbonate  de  chaux 
et  magnésie,  ibid.  -Carbonate  de  soude  et  de  chayx,  23. 

Carmin , laque  de  cochenille,  L.  3o,  p.  36. 

Carminé,  matière  colorante  delà  cochenille,  L.’3o,  p.  35. 

Carthame , JL.  3o,  p.  34- -Il  donne  une  belle  couleur, 
maïs  très  fugace,  35. —Moyen  d’en  séparer  la  couleur 
jaune , ibid.  . & 

Caséum,  L»  33,  p.  7.  -On  le  prépare  mieux  par  les  acides 
végétaux  que  par  les  acides  minéraux , 9.  - Il  se  com- 
bine avec  les  acides , 19. -Son  analyse,  10. -Il  existe 
dans  le  sâng,  26.  , , 

Cassavc,  L.  27 , p.  10.  - C’est  l’amidon  que  l’on  retire  du 
manioc,  ibid. 

Cerveau,  L.  33,  p.  37. -Il  contient  du  phosphore,,  ibid. 

Cétine  ou  blanc  de  baleine,  L.  33 , p.  19.  - Son  analyse , 
ibid.  - Elle  donne , par  la  saponification  , des  acides 
stéarique  et  oléique,  20. 

Chaleur  animale , L.  33 , p.  38.  - Elle  provient  de  la  for- 
mation de  l’acide  carbonique  et  de  l’eau , 39.  - On  ne 
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peut  pas  rendre  coiApte  de  tonte-celle  qui  se  dégage,  4>  • 
Chan  L.  3o,  p.  23*.-0n  emploie  le  chlqre  ou  le  chlo- 
rure de  chaux  pour  le  blanchir,  ibidex  • 

CHkvcw» ; L.  33,  p.  37. -Ils  contiennent  une  huile 
grosse,  excepté  les  cheveux  rouges  qtii  en  renferment 
une  rousse,  37. -Ils  contiennent  du  soufre,  ibid. 
Chimie  .mnimalê , L.  -3i , p.  3o. 

Chimie  végétale',  t.  22,  p.  ig.  — Toutes  les  substances 
végétahp  sont  formées  de  carbone,  dSiydrogène  et 
d’oxigène  ; quelques-unes  contiennent  de  l’azote , ibid. 
- Les- végélhux  vivans  sont  soumis  k la  puissance  de 
l’organisation,  21.— Leurs  éléinens  se  combinent  en 
une  foule  de  proportions,  ibid.^  Produits  immédiats 
des  yégétaux , 2/p*-  Us  se  divisent  en  acides  J bases  et 
corps  neutres  *25.  — La  découverte  des  alcalis  végétaux 
esÿ-éecànte , ibid-  ' W ■ • 

Citâtes,  L . 22,  p.  24- -Action  dg  la  chaleur,  ibid.- 
Des  corps  combustibles, '25.  — De  l’âcide  hydrochlo- 
rique  Jfcifod -—Nombre  atomistique  de  l’acide  chlo- 
rique,  ^6.  -ft  ■■  • ' : p'o 

Chlorate  ddammoniùque , L.  i3,  p.  3.  - Pour  le  faire  dé- 
tonef , il  faut  le  mêler  avec  du  sable,  ibid. 

Chlorate  de  baryte,  L.  1 3 , p.  3.-11  sert  à obtenir  l’acide 
chlorique,  ibid.  - Préparation  du  chlorate,  ibid. 
Chlorate  de  chaux,  L.  i3,  p.  5. 

Chlorate  de  potasse,  L.  12  , p.  26.  — Sa  solubilité,  ibid. 
-Action  de  la  chaleur,  27.  - Du  charbon , ibid.  — Du 
phosphore,  28.  — Des  métaux  et  des  sulfures,  ibid.  - Des 
acides,  29.  - Emploi  de  ce  sel  pour  les  allumettes  oxi- 
génées,  ibid.  -Danger  de  la  poudre  faite  avec  ce  sel,  ibid. 
- Préparation  du  chlorate  de  potasse , 3i  ; etL.  i3 , p.  i . 
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Chlorate  de  soude , L.  i3,  p.  3. 

Chlorate  de  jlronliane , L.  i3,  p.  5.  » •' 

Chlorates  oxigénés , C.  1 3 , p.  i oi>—  Poids  de  l’atome  d’a 
eide , ibid.  < /■,  * • m 

Chlorjtres ,iL.  i4 , p.  - Action  de  la  chaleur,  i4.-De 
l’acide  sulfurique,  ibid. -De  l’acide  nitrique,  if/kl.  - 
Il  se  forme  dans  ce  cas  de  l’eA  régale  , i5.  - Ils  préci- 
pitent la  dissolution  d'argent-;  le  précipité  est  insoluble 
dans  les  acides. et  soluble  dans  l’ammoniaque  ,-'i6.-IU 
- sont  presque  tous  solubles , 17.  , 

Chlorure  d’aluminium,  L.  t6,  pi.  1 . -Pour  l’obtenir,  on 
fait  passer  du  chlore  sur  un  mélange  d’alumine  et  -de 
charbon,, 2. -Il  tombe  en  déliquescence  à l’air,  3.- 
Chauffo  quanck.il  est  humide,  il  s^  dégage  de  l’acide 
hydrOchloricfue  ,4bid.  - On  l’a  regfrem  comme  tin  acide 
analogue  à l’acide  fluosilicique  , 4-  -En  le  décomposant 
par  le  po^ssium,  on  obtient  l’alumibium , 5. 

Chlonire  d’ antimoine , L.  17,  p.  3.  - Le-^pifetochloruie 
s’appelait  autrefois  beurre  d’antimoine,  ibid.— On  le 
prépare  par  le  chldre  en  laissait  le  métal  en  excès,  ibid. 
-Ou  en  traitant  l’antimoine  par  l’ea^|régalé , 4. -Ou 
avec  le  protoxide  d’antimoine  et  le  sel  marin,  tpid.  - 
Par  l’acide  hydrochlorique  et  le' sulfure  d’antiiKnne , 
ibid.  - Il  est  caustique , ibid.  - L’eau  le  décompose , 5. 
— On  obtient  le  deutochlorure  avec  le  deutoxide  et  l’a- 
cide hydrochlorique,  iAtd.-Tritochlorure,  ibid.- On  le 
prépare  avec  lè  métal  et  le  chlore  en  excès  , ibid.  - Il 
est  très  volatil  et  fumant , 6. 

Chlorure  d’argent,  L.  17,  p.  24.  — Il  est  complètement 
insoluble  , ibid.  - L’acide  hydrofhlorique  le  dissout 
sensiblement , i5.  - Il  se  fond  , ibid.  - Il  est  absolument 
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fixe , ibid.  — Il  se  dissout  dans  l’ammoniaque  , 26.  - Il 
se  dissout  dans  une  dissolution  de  sel  marie , ibid.  -Ou 
ne  peut  évaporer  ce  sel  dans  un  vase  d’argent,  ibid.  - 
La  lumière  l’altère , ibid.  - Le  zinc  et  le  fer  le  décom- 
posent, 27. -On  se  sert  de  ce  procédé  pour  argenter 
letf*métaux,  L.  18,  p.  1. 

Chlorure  d’arsenic,  L.  r6,  p.  27.  -Ce  chlore  se  combine 
enjeux  proportions  avec  l’arsenic , ibid. 

Chlorure  de  barium,  L.  i5,  p.  18.  - Action  de  la  chaleur, 

10.  - Sa  solubilité,  ibid.  - Il  fond  au  rouge , ibid.  - Sa 
préparation  avec  le  chlorure  de  calcium  et  le  sulfate  de  > 
baryte,  20.  - En  unissant  l’acide  liydrochlorique  et  la 
baryte,  il  y a incandescence,  21. 

Chlorure  de  bismuth,  L.  17 , p.  n.  - On  l’obtient  par  le 
sublimé  corrosif  et  par  l’eau  régale,  ibid.  - Il  précipite 
peu  l’eau , ibid. 

Chlorure  de  calcium,  L.  i5,  p.  24.  - Il  éprouve  la  fusion 
aqueuse  et  ignée,  ibid.  - Fondu , il  donne  le  phosphore 
de  Homberg,  25.  - Sa  solubilité,  ibid.  - Il  est  très  so- 
luble dans  l’alcool , ibid.  - Les  bases  alcalines-  en  pré- 
• cipitent  la  ch#px  , 26.  - Il  sert  à dessécher  les  gaz,  ibid. 

- Sa  dissolution  bouillie  avec  de  la  chaux  en  dissout,  27 . 

-On  le  trouve  dans  l’eâu  de  la  mer  et  dans  celle  des 
puits  de  Paris , ibid. 

Chlorure  de  chaux , L.  i5,  p.  6. —Sa  préparation,  ibid. 
-Moyen  d’éviter  la  formation  du  chlorate,  7.  - L’eau 
le  décompose  , 8.  - Action  de  la  lumière  sur  ce  sel,  9. 
-Action  des  acides,  ibid. -C’est  un  chlorure  et  non 
un  chlorite , ibid. 

Chlorure  de  chrôme , L.  17,  p.  i.-On  obtient  le  proto- 
chlorure par  le  chlore,  et  un  sel  de  chrôme  mêlé  avec 
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du  charbon  , 2 -Le  deutochloruros’ob'tienbên  traitant 
par  l’acide  .sulfurique  un  mélangé  de  chromate  de  po 
tosse  et  de. sel  marin  fondu,  ibid. -U  est  liquide  et 
fumant,  3î-.'  n 

Chloruré  de  cobalt,  L.  ir  n fi  .n»  1’  1 .■ 

; V A i ti  P‘  °n  1 °bt,enî  Par  co- 

^ 1 de  ’ ‘bld-  ~0b  lni(',lx  «1  évaporant  l’hydro- 
. c îlorate,  7.  -Il  devient  bleiupar.  la  chaleur , fbùf,-  H 
**selt  comme -encre  de  sympathie,  8. 

(hitrure  Je  cuivre,  L.  ,7’,  p.  ,i2.  -Le  protochlorurés’ob- 
, ^^ïedeuttKhlorureet  le  cuivre,  ou  en  calcinant 
le  perchlorure,  %*-Il  est  blanc  et  insoluble;  ,1  sc 
dissout  dans  1 ammoniaque  sans  la  colorer,  ,3_per- 

l ’•  ,3'~°n  le  Pr€>^c  avec  le  peroxide  et  l’acide 

bydhocblqnque,  ibid:  - Ses  propriétés,  ab> 

sorbe  1 ammoniaque,  ,4.  ^ un  alcali,  il  précipite 
un  oxicliloiiure ibid,  " ” 

.aSâTs'?!?’  ÎT  ,6l’P‘,j8'*' 0,1  l’obtient  parr«ttiii  ‘ 

' 1 aC,de  bytlteeSlorique , ibid. - gSids  dc  l',tomc  g >_ 

tem  19.  - Il  sè  foqd^ej  se  volatilise  , ibid.  - On  l’ob- 
ùoçt  en  grand  dans  les  arts;,  2o^üa  j,eu  d’eau  le 
<bssout*une  plus  gmn^e  q.tfnt*té  emprécipite  un  sel 
basique , ,bjd.  - Les  alcalis  le  décomposent  facilement 

i>‘ent  un  precipite’ noir  sous  for,ne  de  «w 
^ «TL  °nr.“  P^P0^  du  métal , ibid.  - C’est 
du  #ÿde , Le  protochlorure  sert  nomme  réZ 

J ^ 1>îr  SHr  “ dissolution  , ibid.  _Ce 

chlorure  redmt  beaucoup d’oxidcs,, bid.  - P,,chlonire 

l’L'ÎLn  ^*nt  mëpt’  - 011  en  distillant 
1 amalgame  d étam  .. 


l’o™  1 j»—.  ’ ‘ en  aistillant 

1 amalgame  d «am  avec* le  sublimé  comWf , 2,  _ j,  * 

urne  a 1 air , ib,d.  - fl  agit  avec  force  sur  i’eau  ibid 

^erd^l^ydra se  déWét^^de 


% 


«J 


.4* 


Digitized  by  Google 


»t> 


jQ  TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈHJCS^  ^ 

hydrocr.lori^e , ibfd.  -Les  deux  chlorures  d’étain  for- 
meut  des  sels  doubles , avec  les  chlorures  de  sodium  et 
de  strontium,  ibid.- Le  perchlorure  se  combine  aussi 
avec  l’ammoniaque  , 27. 

Chlorif rejd- c fer , L.  .6 , p.  i*-  H s’obüeUt  directement 
ÿjd,  - Il  cristallise , i3.  - IL  est  soldble.;  la  dissolution 
s’ojtide  à l’air,  iW-  Pn  s’çti.siHt  pou*  Reconnaître  la 
pureté  du  deutoxidc  d’azote,  ibid. -il  se  combine  avçc 
l’hydrochlorate  d’amfnoniaque , i4-  “ 11  absorbe  le 
Chlore  et  donne  du  perchlorure  , ibid.  - Perchlorure  , 
ifcH^Il  est  volatil , «W.  - H est  déliquescent,  iS.-U 
se  décompo^uaud  ou  évapore  sa  dissolution  f rW.  - 
Les  chlorures  de  fer  existent  dans  les  volcans  , ibid.  - 
Leur  décomposition  par  l’oxigenc  de  Pair  explique  la 
formation  du  fer  spéculaire , ibid.-  I?er  spécblaire, 
•L.  16,  p.  16. -Sa  fondation  par  l’action  dpd’oxigènc 

. . sur  le  perchlorure  de  fer,  if-  « 

Chlorure  de  magnésium,  L.  ^5,  p.  28. - Le  meifltnr 
moyen  de  l’obtenir  est  l’emploi  du  chlore  et  de  la  ma- 
gnésie, ibâ^W  fuse  et  se  décompose  suc  l^harbons 
quand  il  coiitient  $e  beau  , >9-  - La  vapeur  d’«u|  le 
décompose  au  rouge.cn  se  décomposant,  ibid.  - Il  est 
extrêmement  soluble  , 3o.  - Il  est  décomposé  par  les 

bases  alcalines , ibid.  *■'  * s ; •. 

Chlorure  de.manganese,  L.  16,  p.  9.  -tVcristaffisp,  tbt  . 
-Il  éprouve  la  fusion  aqueuse  et  la  fmion  Ignée,  ibid. 
-Chauffé  à l’air,  il  se  décpmpose,  ibid.  -ÇDeûtocblo- 
rurc,  10.  - On  l’obtient  directement , iW.-Tritoclilo- 
* rure,  ib{d.  - 11  correspondu  l’acide  manganesique  , 
ibid.  - O11  le  prépare  en  mêlant  "aaniéléon  avçc  de 
• l’aeidq  sulfurique >ct  y projetant  du.^él  mann  foudu , 
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urs  rouges  et 
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1 1 . - Il  se  dégage  en  belles  vaj 
t pose  immédiatement , iiid. 

Cdilorupede  mercure  ,L.  rj , p,'  18.  - On  l’ôbtient  par  le 
sel  indrin  ët  le  proton  itratè , ibid.  - 1 1 faut  Je  laver  avec 
de  l’acide  hydrochloriquc  pour  séparer  du  sous-nitratê, 
19.  - N,  est  excessivement  insoluble,  2b.  -Il  se  su- 
blime-, ibid.  - Quand  on  le  sépare  des  vases  où  il  est 
sublimé;  il  donne  de  l’électricité,  ibid.  - Dentoclilo- 
rhre,  2 1 . - On  Fagpelaft  autrefois  sublimé  coriroSif, 
ibid.  r-  Sa  préparation  par  le  hit  rate  de  mercure  et  l’a- 
éide  hydroclilorique  ,•  i%iik  - Ou, par  le  sulfatée  dé  mer- 
cure et  le  sel  manh,  liT-  fl  est  soluble  dans  Tèai^nt 
l’alcool , ibid.  - Il  se  sublithe  facilement , 23.  - La  lu- 
mière le  décompose , ibid.  - Il  l’est  aussi  par  beaucoup 
de  substances  végétales,  ibid.  - Sous-chlorure , ibid.  - 
On  l’obtient.par*le  pero&de  çt  lé  perèhlctrure , bu  le 
chlore  et  le  deutoxide , ou  le  pèrchlrirufe  çt  le  chlo- 
rure de  chaux,  24.  *-Lefteuth«blo6ure  sc  «ombine  avec 
l’hydrochlorate  d’ainmpniaque , iîiid.  T^ 

Chlorure  de  nickel,  L.  17,.  p.  i5.  - Mêlé  afét.le  çOltalt, 
il  donne  une  encre  de  sSympatlfié  verte,  ibid. 

Chlorure  d’bt’,  L.  18,  p.  g.—  Leqjerchlorujre  s’obtie*^  par 
Veau  yégale,  ibid  - SoUs-chlorure , ibid.  - Propriétés 
du  perchlorure,  ibid.  - J1  est  ^olftble  dan*  l’alcool  et 
l’éther,  to.-La  Itfrnière  le  cfécoiupose , ibid.  -'Il  est 
réduft  par  presque  tous  Jes  métaux, -le  protosulfate  de 

fer,  le-protochl'orure  d’étain  et  les  matières  végétales, 

• . . • . f -•  à'  k H 

11.  - Les  akqlù.  précipitent  incomplètement  la  dis- 
solution d’or?  ta. -Par  ht  potasse,  ]a  solide  et  la 
fataux  , il  $c  ’forn^  des’st^R-chlorures  doubles  , li--  ‘ 
Ges  sels  n’oilt  pas  été  étudiés',  ibid.  -L'ammoniaque 
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forme -un  précipite  d’auiiponiure  d’or  fulminant,  14. - 
Préparatioo  du  pourpre  de  CasSius,  i5.-Sa  nature 
es*  variable  selon  la  manière  de  mêler  les  liqueurs, 
ibid.  - Le  chlorure  cl’or  joue  le  rôle  d’acide  , 17. 
Ghlorure  de  platine , L.  18 , p.  3.  -On  obtient  le  perchlo- 
rure  en  mettant  le  platiné  divise  dans  l’eau  et  y faisant 
passer  du  chlore  , ibid.  — Ou  en  traitant  le  platine  par 
l’eaù  recale  , ibid.  - Sous-cliltn  iire , 4-  — Poids  de  d’a- 
tome du  perchlorure,  ibid.  - S^,  propriété , 5-. -Il  se 
* combine  avecy beaucoup  de  chlorures  pour  former  des 
chlorures  -doubles , - Chlorure  de  platine  et  de 

jpotassiunîÿ  6.  — Il  est  Insoluble  dans  l’alcool , tbid.  - 
Chlorjîte  de  platine  et  de  sodium  , ibid.  -L’hydrochlo- 
. rate  d’ammoniaqwe  précipite  par  le  chlorure  de  pla- 
tine, 'J.  - On  se  sert  de  ce  précipité  pour  obtenir  le  pla- 
tine en  excès,  ibid.  - Le  chlonufe  -de  platine  et  celui 
d’argent  se  combinent , Wid.  ■- 
CJfiorhre  de  platine  pt  d'argent,  i&,  p.  8. 

‘ — . ' barium,  L.  8*  p,  6.  * » 

^ • • ‘ * caldjfyi , L.  3,  p.  3. 

“'■potassium,  L.  ^ p.$.  . 

* sodium,  L.  3,  p.  f. 

• ^ 'strontium, h.  3,  p.  6 et  8... , 

Chlorure  de  plomb,  L.  lÿ,  p.  i5.  -On.  I’crljtient  par  la 
litharge  et  l’acîde,  ibid.  - J1  se  fopd  en  une  matière 
que  l’on  » appelée  plomb  corné,  16.  - chlorure,  ibid., 
V chlorure ,;iou*jaune  minéral,  17,-  Il  est  employé  en 
peinture,  Ih'océije^poiir  Je  prépàrer  , ibid. - 

i chlorure,  18-^-  Il  existe  dans  la  nature  , Ui^. 
Chlorure- du  potasse  ou  eaude  J ave  fie  g ht  ^3  , p.  g.  1 
, Ok/tijure  de  potassium,  L,  i5,’p.‘  i,-En  combinant  le 
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chlore  et  le  potassium  , il  se  dégage  de  la  lunrière,*Y/uV/. 
- Il  est  anhydre , 2.  - Sa  cristallisation , ibid.  - Il  pro- 
duit beaucoup  de  fçoid  en  se  dissolvant , ibhfc- Sa  so- 
lubilité ,3.-11  décrépite  et  éprouve  la  fusion  aqueuse, 
ibid.  — Il  existe  ujnîi  1 cat?  de  la  incr,  4*  —.Il  prpvieut 
du  traitemçn/L  des  matériaux  salpe'trés , 5.  - On  peut  en 
-retirer  la  potasse , ibid. 

Chlorure  de  sodium,  L.  i5 , p.  5.  - fl  cristallise, sans  eau, 

6.  - Raffinage  du  sol,  ibid.  - Sa  solubilité,  7. -Il  dé- 
crépite fortement,  ibid.  — On  suppose  que  le  sel  gemme  * 
a été  volcanisé,  parce  qu’il  ne  décrépite  pas,  8.  - Il  se 
fond  et  se  volatilise , 9.  - Il  produit  du  froid  avec  l’qau, 
ibid.  - Par  l’abaissement  de  température  d’un  mélange 
de  chlorure  de  potassium  et  de  sodium , on  peut  dé- 
terminer la  proportion;  formule  pour  y arriver,  io.  - 
Le  chlorure  de  sodium  existe  en  grande  quantité  dans 
la  nature  à l’état  dq  sel  gtrtime  et  dans  des  eaux*,  12. 
-Graduatitfn  des  eaux  salées,  1 3. -Marais  salans,  14. 
Analyse  de  quelques  seïs  du.commerce , i5.  -Quelques- 
uns  contienne»  beaucoup  de  sulfate  de  magnésie,  16. 

- Le  chlorure  de  sodium  sort  aussi  des  volfcans , ibid.- 
11  qîest  pas  décomposé  par  les  acides  anhydres,  17. -Il 
es^tjécomposé  pàr  la  silice  sfïttij’influenfedela  vapeur 
cRéàu,  iiid.-L’argile  huuiéétée  le  décompose  aussi,  ibid. 

- G#  fait  explique  soA  emploi  pour  vernir  les  poteries , 
18.— Il  dissout  du  chlorure  d’argent , L.  17,  a^.-Onne 
jfeqjévaporqrtdu  sèî  marin  dans  un  vase  d’argout , ibid. 

Qhlorurede  strorllAim ,'L.  & , g.  22..'^  Il  éprouve  la  fu- 
sion aqueuse,  ibid.  -Sai solubilité,  ibid.  - Il  donne  à 
la  flamme  de  l’akool  ^.ne»coulcur  pourpre , 23.  - Il  est 
déliquescent , ibid.  * / * . r * 
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Chlorure  de  zinc,  Jj.  6,  p.  A.  -On  l’appelait  autrefois 
beurre  c^zinc , ibid.  • ■ ' 

Chlorure#,-  iodures , etc.  (les  ) , peuventHiuss?  prendrf  le 
nomade  sels.  L.  i3,  p~i8.  . ^ . 

Cholestérine  fv.  33,  p.  22. -Elle  constitue  ep  grande par- 
tie les  caldtlls  de  la  vésicule  dq  fiel , ibid„-  , * 

Chromait,  L.  29,  p.  25. -Poids  aiprniStfguA.clo l’acide,  26. 
-Chaudes  avec  de  Vacide  hydroclilorique , ils  donnent 
une  liqueur  jrerte,  ibid.  - Ils  jpnt'tjrès  colorés , *7. 

• Chromate  de  mercure,  L.  20 , p.  ’3o.  — On  s’eçTsert  pour 
obtenir  l’oxide  de  chrome, -Hi.  .* 

Chromate  de  plomb , L.  20,  p.  3o.-Sa  couleur  varie, 
suivant  l’état  du  cliromate  de  potasse  employé  pour 
l’obtqnir,  ibid. 

Chromate  dp- potasse,  L.  20;  p.  zf.  — En  évaporant  une 
■ dissolution  neutre , la  liqueur  devient'  acide , et  il  se 
précipite  un  sous-sel,  'ibid. -Gbroina  te  jaune , 28.- 
Bi-chromate,  ibid.  - Préparation  du  chromate  de  po- 
tasse , 29.  - On  prépare  avec  ce  sel  tous  les  chromâtes 
insolubles,  3o.  » 

Chromate  dif  ioude , L:  20  ,-p.  2g.-  • • * * 

Cidre , L.  3i,  p.  23^Iât  proportion  d’alcool  qu’il  ren- 
ferme est  péu  considérable , ibid 
Cinchonine,  L.  26,  p.  12. -On  lVbtient  particulièrement 
du  quinquina  gris ,'  ibid.  ♦ Caractères  qui  la  distinguent 
delà  quinine,  i3.  ‘ ■ r ' %■ 

Cire, '■h.  28,  p.  po.  - Elle -est# le  résultat  cQcitiavail  des 
abeilles,  tiÿ.  J Moyen  de.lajdanchif  ,*21.  - Elle  11e;  $e 
sapotpfie  pas,  22.  —On  trouve  la  cire  dans  plusieurs 
plantes,  a3.  - La  uiâticre  vertç  des'A'égétaux  en  r*fi- 
•’ tient,  24.  - AiiftySe  de  la  cire,  25.  ■»  • 
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Ctram,  tr  4,  F-  26'  - Ms  sont  presque  tous  iiic  istal- 

tlisables,  ibid. 

Cochenille , L.  3i , p.  35.  -Elle  sert  à prépafer  1 écarlate, 
ij/id.  - Sa  inatière  colorante  s’appelle  carminé,  ibid>- 
EHe  est  la  base  du  carmin , 36.  * * 

Colçphane,  t‘.  29,  p.  29.. 

f orps  gras  du  règne  anÿhÀl,  L.  33^  p.  18.  -Cétinu,  19. 
-Édial,  îo.-Çutyrine, .ai.-Afcides  butyrique,  ca- 
prrfique,  captjque,  fffid.-  Phocénine  et  acide  phocé- 
nique , -Hircin*  et  acide  hircique  , 2*.  -Choles- 
ifrine  St  acide  Ébokstérique  , ibid. 

Corps  inflammables,  L.  28,  p.  i.-Hs  contiennent  un 
-exeès  d’hydrogène , 2. -Les  uns  sont  insolubles  dans 
l’eau,  ibid.  -Les  autres  sont  solublas,  3.  -Les  subs- 
tances insolubles  se  divisent  en  deux  classes  : les  huiles 
fixes  et  les'hqlles  volatiles,  et  les  résines , 3. -Ils  ne 
contiennent  jamais  d’azote , 4.  - Les  huiles  et  la  graisse 
contiennent  de  la  stéarine  e»  de  l’oléine,  5. -On  peut 
les  extraire  par  la  pressiori  et  par  les  moyens  chimiques, 

8.  -* Leurs  propriétés,  9.  î 

Caton,  t.  3o,  p.  28.  -'Son  alunage,  ibid.  ^ 

Craie,  L.  3 , p-  i4-  . 

Crânâtes,  L.  32 , p.  i5.  - Il  y a deux  espèces  4e  sels  qui 

‘ ont  reçu  nom,  ift.-Des  cornppaés.de  même  pro- 
' portion  peuvent  être  diÇérens  par  leurs  propriétés  , 
iOtd.-Fôfmation  des  cyanateî , 1 rj  .-Analyse  du  cyanate 
dépotasse,  18.  Jfos  Mjninate*  sont  aussi  dés  cyanates, 
ifid.-i,’* rée  est  nhcyanate  d’ammoniaque,  L.33,  i3. 

‘ Cjanoforrure  de. potassium  ,4E;3*  , p/5.  - Sa  composi- 

tidft.&Af-  , . . îb 

Cyanoferrure  de  potassium  ronge,-  L.  32  , p*-  - »^on-  f 
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hydrocyanique,  3q. 

Cjanosulfures , L.  3a^p.*23.  - Cyanosulftfre  dépotas*. 
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tieptles.  mêmes  prbportions  que  le  ey&pofeirure  jaune 
ibid.  - Avec' les  sels  de  fer  au  minimum il  dbnne 

a ‘ * * , 

blçu  de  Prusse , 1 5.  - Le  cyanure  ordinaire  n’en  dbiHntf 
,qfl’avea  les,  sels  au  maximum , ibid.  * • , \j 

Cyanogène,  L.  3i,  p.  3^. -Sa  compositioq, 

propriétés,  ibid,-  Avec  l’hydrogène,  il  forme  Mûde 
hydrocyanique-  3n_  * 

'yanosulfures  , 
sium,  p.  24*  m ’ djl  • 

Cyanures , ,L.  32,  p.  3.  - On  peut  les  considérer  comme 
des  hydrocyanatcs , ibid.  - L’acide  hydrocyanique  es>t 
très  faible,  - Leurs  caractères  distinctifs,  ibid. 

' ’ ‘ D W‘ • 

• \'a 

Décreusage  de  la  soie.  Leçon  3o , page  26.  - Il  sert  à sé- 
parer la  gomme  de.la  soie,  2.7.  -On  la  blanchit  avec  le 
gaz  sulfureux , ibid.  -Son  alunage,  29. 

Dents , L.  33,  p.  38.  — Ç.ljes  Contiennent  plus  de  'phos- 
phate de  chaux  que  les  os,  ibifl.  • y.. 

Désuintage  de  la  laine , &So,  p.  26. -On  enlève-,  par 
cette,  opération  une  espèce  de*  ^von  que  contient  la 
laine , ibid. 

Doubles  décompositions , L.  4,  p-  26.  % *, 


eçon  .26, 


> 


pagéfp  i.  - Op  l’jjxtrAt  dè  l’jpéc 
ibid.,-,  Ses  propriétés^  i5«d.  * . 

^ sympathie,  L.  »i  7 , p.  8. —On  emploie  or8i- 
nairement  la  dissolution,  {le  çobalt , t£i<L  - On'  su*  s ê* 
***  aussi  d’un  sel  de  plomb  ou  de  bismuth , y.  - On  em- 
ploie aucune,  dissolution, dè  fer  , jbid.  % • 
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Égalent  chimiques,  L.  , , y..  la.  .. 
Éspritpyro-acéjiïutL,  L.  , , 34 

Èth*l,  L.  33,, £"20.  / [ 

iTfÉ"?  l-  » p"  ,5''sm  “aiï“’  *<* 

h. trier  hydriodique  ,y,.  3o  , p.  ,3. 

Éiher¥M,,,„qmi  L.  3o,  p.  ...s.  c.mpo.iUon', 
^**ocU*i0.H  hjdri*Uque  e,  vaSrtta*», 


Z?/ 


*><• 


«■£***“*  L;&>  P-  i4-  ~ Ses  F«lKNte>,  i5.  tj. 
kther.t&uhquê,  L.  36,  p.«^^  JL  . ; . , 


-Ses  propriétés,  ibid.-  £ 


sulfurique 

Éther  Sulfurique,  £3^,  p.  3._< 

S^nan&ljs^  5,^11  seWrnmen  uié.ne'temps  que  IV 
c.dc  sulh.vmupjc  et  liujk  douce  du  vin , ibid.  - Théo-  -k 

ne  de  la  formation  d*  l’éther  sulfurique,' ,0.- L’éther  ' 

Éthers  végétaux, 

condnnaison  des  acides  vége'taS'ef  Wéther  sulfu-  ' ‘ 
nque  , v4-  - Éther  acétique , 16.  -Éther  fcxaliqùe  *t  ^ 

’*  / , • F •/  - * 

Leçon  3i , page  y.  - U ne  produit  pljjs  la  jfer- 
«tren  tation  quand . il  a été  bouM,  r8:  - Sa  propriété  f 
caractéristique  est  de  produire  k fermentation  ibid.  ■ •+ 
7 de  raisi»en  ^ , * ? 

Fernfpntation.  jp.  3r,  p.  .4  produit  artificieÙe- 

ment;  ibid.  - Le  suc  du  rajgïn  ne/ermen*  passante 
contât  de  1 air,  20..- Moyen  4«,  reconnaît^  si  la  Èk-  ~ 
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mcntation  est  achevée  ,>  21 Nature  des  diseuses 
queurs  fermeutées,  23.  «-  Le  raisin  nOu  écrasé  ne  fer- 
mente, pas,  ibid.  - Par  Pb'bullition  du  moût  on  arrête 
la  fermentation , 24.  - Application  de  ce  procédé  à la 
conservation  des  substances  alimentaires , 2 5. 

Fibrine,  L.  3a , p.  26. --Sa  préparation, '27. r-Tra'itée  par 
. l’acide  sulfurique  elle  donne  laleucine,  *8.  Elle  ne 
se  transforme  pas  en  graisse  comme  ou  Payait  cru . ibid. 
-Son  analyse , r3o.  — La  fibrine  es!  dans  les  aminàuk 
\ comme  la  fibre  dan|>  les  végétaux,  I*  $3,  2. 

Fluorures  ou  hy dre fiu  aies  ^ L.  i3,  p.  22.—  Poids  ato- 
mique du  fluor*  ibid-  - AjÉion  de  l’acide  sulfurique  , 
ibid.  - Des  combustibles,  33*. -Ils sue  précipitent 'pas 
v le  nitrate  d’argent , a4-  % V 

Flitonfre  d’aluminium  , if.  i44  p*  5 
< le  fluorure  de  calcium  1 celui  de  pot 
sodium , ibid.**  * i * 1 * 

Fluoritre  d'aluminium  ei  de  calcium,  L 
Fluorure  d’aluminium  et  de  potas'siyin , I. 

Fluorure  d' aluminium  et' de  sodium  J L.  t4 
Fluorure  d'argent,  L.  14,  p.  6. 

•^Fluâruridde  bàrium,  L.  14,  p.  4-  ' 

..  Fluorum  de  Calcium,  iS,  p.  27.  — On  le  trouve  dans 
la  nature  en  beaux  cristaux , ibid.  - Il  est  phosphores- 
cent, a8.  -On  en  trouve  (pii  ne  l’eSt  pas,  et  qui  a 
S probablement  été  formé  par  lléau-,  ibid.  - Il  est  très 
JB  î peu  sqlublo,  ,L.  1 4 , 2..  -L’acide  sulfprjqpfié  le  titjv^t  en 
suspensiou,  l’eau  le  précipite,  ibid.<- 11  se  foqn  feéile- 
(nent , ibid'.  - Dans  les  ^sjîas  au  elialuineau  , on  retibn- 
nait  le  sulfate  dp  chaux  par  le  fluôrure  de  calcium,  3. 
■4>On  emploie  ce  sel.  pour  faire  l’aeide  îlnert^ie  et 
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graver  sur  Verre,  ibid.  - On  le  trouve  dans  les  os  des 
animaux  et  dans  quelques  eaux  thermales,  4-  -Moyen 
de  l’obtenir  pur,  ibid. 

Fluorure  de  potassium,  L.  i3,  p.  a5.  -Son  nombre  ato- 
mistique, ibid.  - Il  cristallise  difficilement  à la  tempé- 
raturc  ordinaire,  mais  à 4»°  il  donne  des  cristaux , 36. 
— H peut  dissoudre  de  la  silice  sans  devenir  alcalin, 
ibid.  - Il  peut  prendre  une  proportion  d’acide  hydro- 
fluorique,  ibid. 

Fluorure  de  sodium,  L.  1 3 , p.  26.  - Il  est  isomorphe  du 
sel  marin,  27. -Il  attaque  le  verre , ibid.  - 1 1 peut 
prendre  une  proportion  d’acide,  ibid. 

Fluorure  de  strontium , L.  14,  p.  4- 

Force  de  cohésion  chimique,  L.  4,  p.'aS.  -C’est  l’inso- 
lubilité, ibid.  % . 

Fulminates , L.  32,  p.  18. -Fulminate  d’argent,  19.  - 
Précaution  à prendre  pour  le  toucher-,  20. -Son  ana- 
lyse, 21. -Fulminate  de  ihercure,  aâj 

. v • - '-4^. 
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Galipot,  Deçon  25 , page  28. 

Çarqpce,  L.  3o,^.3i.  — Sa  mptière  «oïbrante  a été  nom- 
1 Ûùe  alizarine , 33.  - Laque  de  garance1,  34.  -£>n  fait 
- avqp  le  garance  le  rouge  d’Andfrinople , ibid. 

Gaude,  L.  3Ti  , p.  2.  - Elle  sert  à faire  presque  tous  les 
jaunes' , ibid:  > $ . 

Gélatine  ; L.  32  , p.  3i  . - Manière  de  l'obtenus,  ibid.  - 
. d’acide  sulfurique  *la  transforme  eB-’^Jùé  espèce  de 
sucre 4 32.  - Ce  s^cee,ne  fermente  pas,  ibid.  - Ana- 
lyse de  fâ  gélatine,  33.  - Fabrication  delà  colle-forte. 
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ibid.  - Elle  se  produit  dans  le  traitement  de  beaucoup 
de -matières  animales,  L.  33  , p.'3.  , " 

Germination,  L.  3i  , J>.  26.  - Il  faut  pour  qu’elle  ait  lieu 
de  l’oxigène  etde  l’eau , ibid.  -Le  chlore  la  détermine, 
2 7.  - L’oxigène  est  changé  en  acide  carbonique  , ibitT. 
Gluten , L.  3i  , p.  i3.  - L’alcool  est  séparé  de  l’albu- 
, mine',  ibid.  - Il  existe  dans  tou  testes  céréales  , et 
détone  la  qualité  aux  farines,  14. 

Glycérine,  L.  29-,  p.  3o.  - Ses  propriétés,  p.  t}.  - Son 
analyse , ,i<È 

Gomme,  L.  2%  p.  17.  - Ses  propriétés,  18.  - Elle  donne 
de  l’acide  onirique  par  l’acide  nitriquag  ibid.  — Elle 
forme  un  composé  insoluble  avec  l’acétate  de  plomb, 
19.  - Par  le  chlore  , elle  donne  de  l’acide  citrique  , 
ibid.  - Son  analyse,  19.  - Elle  existe  dans  beaucoup 
de  végétaux  , 20.  * li  en  existe  diverses  espèces  , ibid. 
— C’est’une  matière  qui  n’est  pas  nutritive,  21. 

Gomme  adragant  fle , L.  27,  p. -a  1 Elle  se  gonfle  dans 
l’eau  sans  -*e  dissoudre  , 22.  - Elle  existe  dans  le  sa- 
lep , ibid. 

• . f H 

• k > V 

Hématine  , Leçon  , page  3a.  - Q^stja  matière  cgle- 
rantedu  Campêche  ibid.  " *.* 

Hircine , L.  33,  p.  21.*—  Elfe  donne  de  l’acide  tyrci- 
que,  2.  • ' . . * . 

Huile  douce  du  vin , L.  3o>  p:  6.  - Son  analyse  X ibîd. 
Atiles  grasses,  JL.  2&,,  91.  - Lçs  huiles  grasses  absor-a 

bent  beaucOi^ti’oxigène  , ibid.  '-  Aeÿon  <ln  chlof^ , 
ibid.  — Action  des  corps  siinpl^,  ^fe^*Rdfdugj:_ejjC-  , 1 a' 
et  1 3.  - On  Attrait  çes  huiles  pir  pression -,-vï  J*-  If  y 
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en  a une  partie  gui  sont  siccatives^  ibid.  — On  les 
rend .plus.éiecatives  par  l'action-, de  la  litharg^,  r5.  - 
On  se  sert  deljhuile  épaissie  pour  former  l’encre  d’im- 
primerie, ibid.  - L’huile  d’olive  n’jest  pas^siccatii#, 
x6.  - Il  y en  a, diverses  variétés,  ibid.  - à prépara- 
tion, ibid.'— _Moyen  de  reconnaître  son  mélange  avec 
l’iiuile  de  graines,  1.7,  - Huile  d’amandes  douces, 
18.  - Huile  de  colza  et  de  navette*  ib'id.  v On  purifie, 
l’huile  de  .colza  par  l’acide  sulfurique,  19.  - On  Ve 
.sert  des  tourteaux  popr  purifier  l’huile  de  navette , 
ibid.  — Huile  de  palme,,  ao.  - Huile  ou  beurre  de  , 
cacao , de  laurier , de  muscade , ibid.  — Leur  soiiditév' 
est  due  à la  stéarine,  20.  , *>..  * 

Huiles  volatiles,  L.  20,  p.  12.  -Elles  absorbent.de  l’oxi- 

^ 1 > t * ■ ' 1 *v  * 

gène  , 14;  - Les  unes  contiennent  de  l’oxigène  . les 

autres  n’en  contiennent  pas  , *&. '*•  Huiles  essentielles 
ne  contenant  pas  d’oxigène, -ibid.  - Huile,  volatile  de 
térébenthine  , 16.  - Son  analyse  , ibid.  - Moyen  'd’ob- 
tenir les  huiles  essentielles  , 17.  - Elle  absorbe  beau- 
coup de  gaz  hydrochlorique  , et  forme  du  camphre 
artificiel , ibid.  .—  La  plupart  des  huiles  volatile»  se 
combinent  avec  le  gaz  hydrochlorique,  18.  - Les  hniles 
volatiles  qui  contiennent  de  l’ôxigène  sont  ^Jfcbles 
dans  l’eau,  19,  -'Huile  essentielle  de  lavande 
Elle  forme  , avqp  l’acid^  hydrochlorique  f un  composé 
qui  ne  cristallise  pas,  ibid.- Les  huiles  volatiles  se  trou- 
vent clans  toute  la  partie  des  végé taupe  ,»■  32.  - Moyen 
d’extraire  quelques  huiles  essentielles  paa^li mpregna- 
tion  de  l’huile  d’olives  % 22.  - ^elqufl(teupes  , en 
•Espagne,  contiennent  bèaucoup  dp  camphre,  ibid*. 

Humeurs  aqueuse  euuitrécqfu.  33, -Ç.  3iv  -*,&•  t 
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Hydracides , L.  1 3 -,  p.  18.  •>  11%  ne  forment  de  sels 
qu’avec  l’ammoniaque  et  les  alcalis  végétaux  ; avec 
•les  oxides  , ils  donnent  des  çliltfritres  , ig. 

Hydriodale  d'ammoniaque,  L.  18,  p 25. 

Hydrochlorate  d’ammoniaque,  L.  i\,  p.  17.  - Son  poids 
atomistique  , i 8.  - En  le  faisant  avec  les  gaz,  il  est 
auliydre,  ibid.  - Il  est  ductile  , 19.  - Il  est  volatil , 

,,  ibid.  - Il^st  décomposé  par  les  alcalis à froid  , ibid. 
- Et  à chaud,  par  les  oxides,  20.  - Par  les  carbonates, 
ni.  - Sa  préparation  eu  Égypte  , 22.  - En  France,  23. 
-On  le  trouve  dâns  les  houillères  et  les  volcans,  24. 

Hydrocyanoferrate  de  potasse,  ou  cyanoferflire  de  po- 
tassium, L.  32,  p.  8.  - Il  est  employé  comme  réactif, 
10.  — Il  forme  le  bleu  de  Prusse  en  précipitant  les  sels 
de  fer  au  minimum  , ibid.  - Avec  les  dissolutions  de 
fer  au  maximum  ce  précipité  contient  moins  de  cya- 
niu©,  '1  li"  ‘ - vff  ' 

Hydrofluate  d’ammoniaque  , L.  i3,  p.  24..- Il  sert  pour 
graver  sur  le  verre , ibid. 

Hydrofluosiliaates  , L.  r4 , p.  u . - Action  de  la  chaleur, 
ibid.  - De  l’acide  sulfuriqué,  ibid.  - Des  alcalis,  ibid. 
— Des  oxides  métalliques',  -12. 

Hydrofluosilicate  de  potasse,  L.  14,  p.  12. 

Hydrosuif  aies , h.  rg,  p.  4-  - Leurs  caractères  distinc- 
tifs , ibid  'r  Voyez  Strtfures. 

Hydrosulfate  d’ammoniaque,  L.  ig  , p.  3.  - Il  faut  le 
préparer  dans  des  vases  vides  d’ajr  , iJjid.  - Hydrosul- 
fate sulfuré,  ou  liqueur  fumante  de  Boyle,  L-  20, 
p.  7.  - C’est  l’excès  d’ammoniaque  qurlui  donne  la 
propriété  de  fumer , 8. 


Hydrosuffates  de  suif  unes , ou  bi-hydrosulfates 
- • i •ô*‘ 
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p.  ta.  - teurs  caractères  distirMRifr,- L.  19,  p.  iï,  et  :, 

L.  20,  3.  - 

Hjdrosulfate  de  sulfure  de  barium , L.  19,  p.  17. 
Hjdrosulfate.de  sulfure  de  calcium,  fctPK),  p.  1?.** 
Hjdrosulfate  de  sulfurede potassium , L.  ig,  p.  14.  - Il 
cristallise,  16.— 11  est  déliqtfescent  et  soluble  dans  l’al- 
cool , ibid.  -On  peut  s’en  servir  pour  analyser  l’air,  ibid. 

H j drosulfash  'de  sulfure  de  sodium  , t.  19  , 15, 
Hjdrosulfate  de  sulfute  <kr*trontium,  L^ig,  p.  17.  ' {y**- 

Hjponitrÿes  , L.  12,  p.  g.  - Action  de  la  chaleur  ,«  to. 

— Des  acides  , 1 1 . - l’eau  , ibid . Du  êulfate  rouge 
' de  manganèse,  12.  - Hyponitrite  de  ploiidfc,  ibid. 
i hyponitrite  , i3.  - ^ hyponitrite,  -'i.hyponi- 
trite , fbids,-  Hyponitrite  de  cuivre  , i5. 

Hjjjophosphùes , L.  6 , p.  14  - Poids  de  Vatome  d’a- 
cide liypophosplkoreux,,  ibid.  - Action  de  la  chaleur  , 
ibid.  — De  l’air  , i5.  -»!»  ■'■  • v 

Hjpopkosphita  de  baiJtèijrL.  <è,  p.-iô. 

Hyposulfate  «fe  baryte  , L.  10 , p.  i 1.  -**11  sert  à obtenir 
l’acide  hyposulfttrique , ibid*  f f & ■-  * 

Hfposulfatc  de  strèüiiane , L.  10,  p.  ai. 

Hjposulfiles , L.  io,  p.  6.'- Action  de  la  chaleur,  ibid. 

- Des  acides  ,'7.  - Des  combustibles  , ibid. 

Hjposulfte  de  bmjte  , L.  10,  p.- 8.  * -dm-  *• 
itjposulfite  de  chaux ,•  L.  U) ,.  p.  8.  up  \ ; f - 

Hjposulfte  de  soude,  h.  10  , p.  7.  »-  U s’en  formait  au- 
trefois une  grande  quantité  dans  la  fabrication  de  la 
soude  artificielle  , 8:  ». 

^ Jf  * . 

Hjjwulfles  fii.  10,  p.  8.  - Ils  sont. très  sôlubles  , 9*- 
, Action  de.  la  chaleur , ib{d.  - De  bac  idc  sulfurique  , 

» ibid.  - Des  #orps  combustibles.  « 
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Indigo f L.3i , p»  2. -Il  existe  dans  plusieurs  plantes, 
ibid.  - La  couleur  est  oxidée  dans  l’indigo , 3.  - Cuve 
a*  sulfate  de  fer  4-  — L’Indigo  se  re'oxide  à l’air,  ibift. 
-L’indigo  désoxigéné  agit  comme  un  aciifc,  5. -Pro- 
priétés de  l’indigo  bWic  , ibid.  - Désoiij^'nation  de 
l’indigo  par  l’orpiment  etfla  p»fesse , 6.  - Cuve  d’in- 
digo^  7..-  DiSsalntiçn  jie  l’indigo  flans  &icide  sulfu- 
riqufl,  ibid.  — Pourpre  d’indigo' , 8.  — de  Saxe  , 

'wk  *' 

Inulinny  L.  2J , p.  iG.  *Cette  substance  ressemble  beau- 
coup à l’amidon,  ibid.  - On  l'extrait  particulièrement 
del’aulnée,  27..- Elle  se  convertit  en  *icre ,~ibid.  -* 


Elle  existe  dans  beaucoup  de  végétaux , 18. 

. yyxlodxiies , L.  i3,  p.  121 -Poids  de  l’atome  d’acide,  i3. - 
‘ ‘ Action  de  la  chaleur  sur  les  iodàtes , ibid.  - Action  de 
'^.L’Aide  sulfureux , »3 . 


lodale  d’ ammoniaque . JA  i3,  p.  fo-Il  détfene  facile- 

men tt',ib'ïd.  g T . • ' 

* K ’ * * 

« \ . 

♦ « 


lodgle  de  baryte  i li,  p5  i5. 

*—  de  chaux,  ibid.  ^ " ! 

• — de  soude,  i6..,t  S * * * * 

— _ de  stromiianc,  17.  > ■/* 

ladites , L.  i3,  pi  \j.  - Leur  existence  est  encore  pro- 
blématique , ibid.  . • . ' J 

lodutys,  L.  18,  p.  18.  -Action  de  l’acide  sulfurique,  Ibid. 
t~  De  l’acide  Sulfureux  , ibid.  —De  l'acide  hydroclilo- 
rique,  tZyd.  - Les  iodures  diSsoIfteAt  beaucoup  d’iode, 
i ibid.  - Action  du  chlore , ibid.  - Us  sont  précipités  par 
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la  dissolution  d’argent;  le  précipité  est  insoluble  dans 
l’ammoniaque,  19.  - Précipités-qu’ils  forment  avec  les 
séls  de  mefcure,  20.  - Par  l’amidon  et  un  acide  on  a 
un  beau  précipité  bleu  ,21. 

Jodure  d’argent,  L.  t8,  p.  28.  • , 

Jodure  de  barium , L.  18,  p.  26. -Il  donné  des  vapeurs 
violettes  quand  on  le  calcifié , ibid. 

i o dure  de  cuivre , L.  18,  p.  28. 

Jodure  de  fer,  L.  18,  p 28. 

Jodure  de  magnésium',  L 18,  p.  27.  - Il  donne  de  la 
magnésie  quand  on  le  calcine , ibid. 

Jodure  de  plomb , L.  18,  p.  28.  . 

Jodure  de  potassium,  L.  18,  p.  23.  -Son  poids  atorfiîs- 
tique  , ibid.  - On  le  fait  avec  l’iode  et  le  potassium, 
ibid.- Ou  mieux  avec  le  carbonate  de  potasse  et  l’iodure 
de  fer  ou  de  zinc,  ibid.-  Il  existe  dans  l’eau  de  la  mer, 
2.4.  -*11  y a cependant  de  l'incertitude  à ce  sujet  ; ce 
pourrait  être  de  l’iodure  de  sodium , ibid.  - Il  est  in- 
décomposable par  la  chaleur,  ibid. 

Jtrdure  de  zinc , L.  18 , p.  27 . - Il  sert  à préparer  l’iodure 
de  potassium,  'ibid.  - II-  se  distille , 28. 

Jodurcs  doubles  , L.  t8  , p.'  28.  - Ils  sont  en  grand 
nombre,  ibid. 

Ivoire,  L.  33,  p.  38. 

K ‘ ’ " 


K ermbs.  Leçon  20 , page  20. -Sa  nature  est  probléma- 
tique , 2 1 . - Il  donne  de  l’eau  j usqu’au  rouge , ibid.  - 
Action  du  lavage  sur  le  kermès , ibid.  - Composition 
probable  du  kermès,  25. -Æn  versant  un  acide  dans 
les  eaux-mères,  on  obtient  du  soufre  doré,  ibid. 
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Lait,  Leçon  33,  page  32. -Son  acidité  est  due  à l’acide 
lactique,  ibid. 

Laque  de  garance,  L.  3o , p.  34- 

Légumine , L*  3i , p.  16.  — Elit;  existe  dans  les  pois,  ibid. 

Leucine,L.  32,  p.  28. —Elle  se  forme  par  l’action  de 
l’acide  sulfurique  sur  la  fibrine , ibid. • 

Lichen,  L.  27 , p.  i6.~-îl  est  analogue  à l’amidon  , ibid. 
- Il  ne  donne  cependant  pas  de  bleu  avec  l’iode , 1 7. 

Ligneux,  L.  27,  p.  a3.1- C’est  la  matière  solide  de  tous 
les  bois , ibid . »-  Il  ne  cristallise  jamais , ibid.  — Sa  den- 
sité est  à peu  près  la  même  dans  tous  les  végétaux  , 24  - 
Manière  de  l’obtenir  pur , 25.  - Analyse  du  ligneux 
de  divers  végétaux,  26. -Quantité  de  charbon  que 
donnant  les  bois,  28.  - Quantité  de  chaleur  que  don- 
nentle  bois  et  le  charbon,  f6/t//-Prodqits  de  la  distil- 
lationdu  bois,  ibid.- On  en  extraitde  l’acide  acétique, 
ibid.  - Moyen  de  le  purifier,  ibid.  - Le  ligneux  donne 
du  sucre  avec  les  acides , 3o.  - Ôn  obtient  d’abord  de  la 
gomme,  3i  .-Avec  les  alcalis,  il  formëde  l’ulinine,  ibid. 

Lin,  L.  3o,  p.  23. —Gn  le  blanchit, par  le  chlore  et  le 
chlorure  de  chaux,  ibid. 

Liqueur  de  la  iretnsptraCion , 33 , p.  32.  — C’est  l’acide 

lactique  qui  la  rend  acide  ,•  ibid. 

M 

Mannite,  Leçon  27,  page  1 . - Elle  existe  dans  la  manne, 
les  carottes , l’oignon,  etc.  , 2.  - Son  extraction  de  la 
manne  , ibid.  - Sa  composition  , 3. 

Marbre , L.  3 , p.  i4- 
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Matières  animales,  L.  3i , p.  Si . - Action  de  la  chaleur , 
ibid.  - Putréfaction  , 33.  - Formation  du  nitre  dans 
les  nitrières.,  ibid.  - Action  des  acides , 34-  - Amer  de 
Welther  , ibid.  - Acide  .carbazo tique  , 35.  - Action 
des  alcalis  au  rôuge  , 36.  - Formation  des  cyanures  , 
ibid.  - 

Matières  colorantes,  L.  3orf  p.  1 8.  » On  les  fixe  en  général 
par  des  mordaps  , *9--  L’aig  et  la  luftiière  les  détrui- 
sent, 20.  - Le  chloré  les  décompose  plus  vite  encore  , 
2i.  - Four  les  appliquer,  il  faut  que4es  tissus  soient 
bUpichis , 22.  - Blanchiment  du  lin  et  du  chanvre , a3. 

- On  emploie  le  chlore,  ou  le  chlorure 'de  cliaüx  , 24. 

- Moyen  de  déterminer  leur  force , 25.  - Désuintage  de 
la  laine , 26.  — Le  suint  est  une  sorte  de  savôn , ibid.  - 
Décreusage  de  la  soie , ibid.  - Oh  blanchit  lés  tissus 
animaux  par  le  gaz  sulfureux,  27!— Alunage,  28. -On 
les- applique  sur  les  tissus  par  teinture  ou  par  applica- 
tion , 3ft  . — Préparation  des  basas  de  couleur  , -3 1 . - 
Teinture  de  garance  , ibid.  - peinture  de  bois  de  Bré- 
sil , 32.  -;Carthame , 34-»-  Cochenille^.  35.  - Jaune  de 
gaudç,  L..3>i,  p.  1.-  Indigo',  2. -On  le  désoxide 
pour  l’employer , 4-  - Ou  optle  dissout  par  l’acide  sul- 
furique , 7.  - Bleu  de  prussiate  de  fer , 9.  - Bleu  de 
tournesol,  10.  - Teinture  en  noir,  n.  — Préparation 
de  l'encre  , 12. 

Matière  colorante  du  sang,  L.  33,  p.  i3.  - 0»,Aiobtient 
par  divers  procédés,  i4-  - Elle  ne  contient  pafS' de  fer, 
x6l  - Les  réactifs  n’indiquent  pas  la  présence  du.fea 
quand  il  est  avec  quelques  substances  animales,  17.  - 
La  matière  colorante  du  sang  change  de  couleur  par  la 
respiration,.  17. 
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Matière  verte  des  végétaux,  L.  28,  p.  24*  “ Elle  sert 
à la  nutrition  des  végétaux , ibid. 

Mordons , L.  3o  , p.  19.  -11  y eu  a plusieurs  d’employés, 
28.  - Ils  sont  nécessaires  pour  futei*  beaucoup  de  cou- 
leurs , 29. 

Morphine  , L.  25 , p.  28.  - On  l’extrait  de  l’opium , ibid. 
-PU*  y existe  avec  de  la  nawcotine , ibid.  - Elles  sont 
combinées  avec  l’acide  wiéconique  , ibid.  - On  peut  la 
précipiter  par  l’ammoniaque  , ibid.  - On  la  sépare  de 
la  narcotine  pat  l'éther  , 29.  - On  peut  employer  une 
dissolution  de  sel  marin  pour  l’obtenir , 3o.  - Sespro- 
priétés,  ibid.  -Elle  ne*se  dissout  pas  dan  s l’éther , qui 
dissout  bien  la  narcotine , 3 1 . - Son  analyse  , 32 . - Ca- 
ractères des  sels  de  morphine  , L.  26  , p.  2.  - Leur 
propriété  caractéristique  est  de  donner  du  bleu  avec 
les  sêls  de  fer,  3.  - Le  sulfaté  cristallise  , ibid.  - ÏTy- 
drochlorate,  ibid.  - Acétate , 4>  - Phosphate,  ibid.  - 
Nitrate  , ibid.  - Contre-poisôir  de  la  ihorpliine  , ibid. 

Mucus,  L.  33  3o.  *■  U sert à*lubréfier les  membranes, 

ibid.  — Mucus  de  la  bile  , 29.  - Les  cornes , les  sabots , 
les  poils,  les  ongles  sont  regardés  commé'  du  iftucus  , 
3o.  - Mucus  de  l’urine 

• • » ' ’ v_  \ • • • • 

N 

.1  . . * 

Naphtaline,  Leçon  29,  page  25. 

Naphte,  ».  29,  p.  23. 

Narcotine,  L.  26,  p.  4-  - Caractère  qui  let  distingue  de 
la  morphine  ,5. 

Nitrates,  L.  to , p.  12.  - Poids  atomique  de  l’acide  ni- 
trique , ibid.  - Action  de  la  chaleur,  ibid.  - Des  com- 
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bustibles  , i3.  - Des  acides,  îfc  - De  l’acide  hydro- 
chlorique  , i5.  - Ils  sont  tons  solubles  , ibid. 

Nitrate  d1  alumine , L.  1 1 , p.  iG.  - lise  de'compose  fa- 
cilement par  la  chaleur , et  donne  beaucoup  d’acide 
nitrique  , ibid. 

Nitrate  d’ammoniaque , L.-ii  , p.  n.  - .La  forme  des 
cristaux  dépend  de  la  quantité  d’eau-,  ibid.  - Il  donne 
dp  protoxide  d’azote  par  la  chaleur  , ibid.  - Froid 
qu’il  produit  par  son  mélange  avec  l’eau , ibid.  - Ce 
fait  est  d’autant  plus  singulier  qu’il  y a condensation, 
ibid.  . . . « *' 

Nitrate  d'argent , L.  12,  p.:  22.  - Ce  nitrate  est  parfai- 
tement neutre,  2.  - Il  se  fond  , 3.  *-  Moyen  d’en  sé- 
parer le  cuivre  , ibid.  Il  npircit  à la  lumière , 4*  — Il 
est  décomposé  par  les  matières  végétales  , ibid.  T Par 
le  charbon,  5.  - Par  le  phosphore , 6.  - Par  l’hydro- 
gène , ibid.  - On  a .voulu  se  servir  de  ce  moyen  pour 
argenter  les  étoffes  , ibid , r be  nitrate  sert  en  pharma- 
cie et  comme  réactif,  7.  • • 9 

Nitrate  de  baryte  , L.  1 1 , pn^.  - Sa  solubilité,  ibid.  - 
11  est  insoluble  dans  l’acide  nitrique  , ibid.  Il  dé- 
crépite et  se  décompose  ensuite  , $1  donnant  d’abord 
du  detltOxide  et  ensuite  de  la  baryte,  i5. 

Nitrate  de  bismuth , L.  1 1 , p.  1 7.  - Par  l’eau , il  se  dé- 
compose et  donne  un  nitrate  basique  appelé  blanc 
de  fard  , ibid. 

Nitrate  de  chaux , L..  1 1 , p.  1 5.  - 11  se  forme  dans  les 
lieux  bas  et  huftiides,  ibid.  - 11  est  déliquescent,  ibid. 
- Il  est  très  soluble  dans  l’alcool , 16.  - 11  se  décom- 
pose aisément  paala  chaleur,  ibid. 

Nitrate  de  cuivre,  L.  11  , p.  18.  - Pour  le  préparer  il 
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faut  étendue  un  peu  l'acide  d’eau,  ibid.  - Il  est  déli- 
quescent et  soluble  dans l’alcool , ibid.  - Nitrate  ba- 
sique , 19. 

Nitrate  de  magnésie , L.  11 , p 16. 

• Nitrate  de  mercure,  L.  1 1 , p.  22. 

Nitrate  de  plomb , L.  1 1 , p.  19.  - Parla  chaleur  , il 
donne  l’acide  nitreux  anhydre,  20.  - | et  3 nitrates  , 
ibid.  - M.  Berzelüis  tire  de  l’action  de  l’acide  sulfu- 
rique sur  ce  ukrate , des  argumens  en  faveur  de  l'am- 
monium ,21.  •*  > 

Nitrate  de  potasse,  Jj.  10,  p.  16.  - Sa  solubilité  , ibid. 
- Il  fond  aisément  ; on  l’appelle  alors  cristal  minéral, 
ibid.  - Sa  décomposition  parla  chaleur , ibid.  - Action 
du  charbon  , 18.  -*  Du.  soufre,  19.  - Du  phosphore  , 
ibid.  - Des  métaux,  ibid.  — Ou  s’en  sert  pour  départir 
l’or_et l’argent , 20.  - Action  des  sulfures  , ibid.  -On 
en  extrait  l’acide  nitrique , ibid.  — Il  existe  dans  la 
nature , 2T . — Nitrières  artificielles  , 23 , et  L.  1 f , p.  1 . 
-Objections  au  système  adopté  à -cet  égard  , 3.  - Ex- 
traction du  nitrate  de  potasse  des  matériaux  salpêtres, 
4.  - Saturation  : procédé  pour  déterminer  la  quantité 
de  nitredans  le  nitÿe  brut,  parla  dissolution  de  nitrate 
saturée  , 6.  - Erreurs  dans  l’opération  , ibid.  *-  Moyen 
plus  exact,  7.  - Purification  du  nitre  brut , 8. 

Nitrate  de  soude , L.  1 1 ,•  p.  10.  — Sa  solubilité,  ibid.  — 
Action  de  la  chaltfur  , ibid.  - Il  est  déliquescent , il. 

Nitrate  de  strohlianc , L.  11,  p.  i5. 

Noir  de  fumée,  L.  29 , p.  26.,-  On  l’obtieirt  en  brûlant 
de  la  résine  , ibid. 

Nombres  proportionnels,  L.  1 , p.  ig. 
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q liâtes , L.  29,  p.  4-rOléate  de  potasse,  ibid,  -Bi-oléate, 
ibf'd.  -r  Autres  o liâtes  , 5.  ^ 

Oléine , L.  28,  p.  5.  - JElle  constitue  toetesle^builes 
avec  la  stéarine  , ibid.  *4-  Sa  se'paration  déjà,  stéarine 
par  des  moyens  mécan}ques,,!$.  - Par  des  procédés 
chimiques  , 7.  -*  Propriétés  devljcldne , g.  - Soupna- 
lyse,  ibid.  - Par  la  distilla)tirt'  £t  l’ayde  sulfurique  , 
on  la  produit  aussi,,  B.  29,  p.  a 2.  . „ 

Os,  L.  33, p.  37.  - Ils  sont  foriqés  dq  Beaucoup  de 
phosphate  de  chaux  , ibid.  4 

Oxalaies , L.  24  , p.  8.  - C’est  au  moyen  de  leur  ana- 
lyse que  l’on  a trouvé  la  ldi'  des  proporjion^  définies  , 
9.  - Oxalate  et  bî-oxalate  d’ammoni^jua,  fl.  — Oxa- 
late  et  bi-oxalate  de  ljâryte  , ibid.  - Oxalate^de  chaux , 
ibid.  — Il  existe  dans  Beaucoup  de  végétaux , ibid.  - H 
parait  être  aux  végétaux  ce  que  le  phosphate  de  chaux 
est  aux  animaux , 14  Il  form£  des  calculs  vésicaux» 
L.  33  , p.  35.  - Oxalate  de  eobÜÈlt,  L.  2^,  TR,  »$•  - 
Oxalate  de  fer  r ibii.  ^OxaWté  dl  maghésie  ‘ ibid,.  - 
Oxalate  de  nicltél  •,  ibid.  - Oxalate*  d?  potasse  , to.  - 
BL-oxalate  , ibid.  - Il  existe  «dans  l’osélUe  , ib^.  - 
Quadroxalate  , 11.  -Oxalate  de  plomb,  16.  -"En  le. 
chauffant , on  obtient  de  Poxide  de  carbone , ibid.  - 
Oxalateet  bi-oxalate  de  sOude , t4--Oxalates  de  stron- 
tiane,  12. -Oxalate  de  zinc,  1 5^  w **’  ,NV  • 
Oxichlorure  dk  cuivte , L.  1 7 , p.  «$.  - On  stàaltert  pbjur 
péfndre  le  bois , ibid.  ' > y t 


4°  TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIERES 

P 

Parole,  Leçon  28,  page  24.,-  Son  analyse  , ibid. 
Pbocéntne,  L.  33,  p.  21 . -Elle  donne,  outre  les  autres 
-acides  gras,  de  l’acide  phocénique  , ibid. 

Phosphates , L.  5,  p.  i . - Poids  de  l’atotne  d’acide  phos- 
phoiique,  21  — Caractères, génériques  des  phosphates , 
3.  - L’acide,  borique  avec  du  charbon  les  décomposé 
au  rouge,  itîid.  — On  se  sert  de  ce  caractère  pour  les 
essais  des  minéraux  , 4.  - Le  phosphate  de  plomb  cris- 
tallise au  feu  du  chalumeau,  et  donne  un  caractère 
pour  reconnaître  les  phosphates,  5.  - Le  potassium 
décompose  les  phosphates  , .6.  - L’acide  sulfurique  ne 
décompose  que  partiellement  les  phosphates,  18.  - 
L acide  phosphorique  est  oïitenu  par  ce  moyen  , ibid. 

- Préparation  du  phosphore*  19. -Sa  purification,  23. 

- Moyen  dé8e  ihouler , 24. 

Phosphate  d ammoniaque,  L.  5 , ’p.  24. 

Phosphate  ddmmotiiaquc  et  de  magnésie , L.  6,  p.  25. 
Phosphate  ammoniaque  et  de  souple,  L.  5 ,'p;  25. 
Phôsjjhate,  dacg$nt , L.  6’,  p.  - Poids  de  l’atonie  de 
ce  sel , ro.  - “phosphate,  ibid, 

Phosphate  de  baryte , t.  5\  p.  8.  - Bi-phosphate , ‘ 10. 

-Phosphate  f,  n.  - Ph6spha,tes  basiques,  ibid. 
Phosphates  de  chaust,  L 5 , p.  12.  - fis  ne  sont  pas  com- 
posés d’après  des  rapports  simples,  ibid.  - Il  existe  des 
combinaisons  qui  np  suivent  pas  les  lois  des  por- 
tions définies,  1 3. -Préparation  du  phosphate  de  chaùx, 
ibid.  — Le  précipité  est  différent  selon  que  l’on  verse 
une  dissolution  dans  l’autre,  ibid.  - Bi-phosphate,  14. 
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-11  se  fond  en  un  beau  verre,  17.  -Phosphate  ÿ,  ibid. 

- Phosphate  j , ou  phosphate  des  os , 16.-  Phosphate  5 , 
' *7-  - On  le^connak , en  Minéralogie , sous  le  nom  de 

* • I 

chrÿsolitlie , ibiÿ.  ^ 

Phosphate  de  cobalt,  L.  6,  p.  4=  Son  nombre  analy- 
tique , ibid:-  Préparation  du  bleu  de  Thénard , 5.  - 
On  peut  rendre  la  couleur  à ce  composé  en  le  cliauf- 
. fant  avec  de  l’oxide  de  mercure  , 6.  . • 

Phosphate  de  fer,  L.  6,  p.  i.-^On  le  trouve  dans  la 
nature,  à l’état  plus  basique , ibid.  — Phosphate  de 
peroxide,  3.  - 11  se  trouve  dans  les  raines  dis  fer,  ibid. 

- Il  se  Ijprmp  aussi  sur  le  fer  des  édifices  qui  sont  mouil- 
lés par  de  T urine  , 4 

Phosphate  de  plomb , L.  6,.  p.  6.  - On  s’en  sert  pour  re 
connaître  la  najture  des  phosphates,  7.  - On  le  trouve 
cristallisé  dans  la  nature  , ibid.  - | phosphate , 8.  - 
* phosphate , 9.  / * ** 

Phosphate)' de  potasse,  L.  6 , p.  g. 

Phosphate  de  soude,  L.  5,p.  6 —Son poids  atomistique, 
ibid.  r H éptouve  la  fusion  aqueuse  et  s’effleurit , 8.  - 
Il  a une  réaction  alcaline,  ibid.  - Quand  on  fait  cris- 
talliser une  dissolution  neutre  , la  liqueur  'devient 
acide,  ibid.  - Il  existe  dans  l’urine'}  i 
phate,  ibid.  " • 

Phosphate  de  str  onliane , L.  5,  p.  12.  - Nombre  a 
mistique  de  ce  sel , ibid.  ’ 

Phosphites , h.  6,  p.  1 1.  - Leurs  caractères  génériques  , 
ibid  — Action  delà  chaleur,  12.  - Action  de  l’eau,  i3. 
Picromel , L.  33,  p.  27.  — Il  facilite  la  dissolution  dea 
. corps  gras  , ibid.  , ■ ‘ ■ 

Pierres  lithographiques  , L.  3 , p.  «4 
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Platine , L.  18 , p.  7.  - Moyeu  de  l’extraire  de  sa  mine, 
8.  - Moyen  de  le  forger  , ibid. 

Poudre  à canon,  L.  12  , p.  i5.  - La  nature  du  charbon 
a la  plus  grande  influence  sur  sa  qualité' , 16.  - Il  faut 
qu’il  soit  à l’e'tat  de  charbon  roux  , 17.  -^Propoiv 
tions  de  la  poudre , ibid.  - Fabrication  de  la  poudre  , 
lèid.  - Moyen  d’obtenir  la  poudre  bien  ronde,  ig.  - 
Fabrication  par  l’ancien  procédé , ibid.  - Qualités  que 
doit  aroir  une  bonne  poudre,  ibid.  - La  poudre  ne 
doit  pas  s’enflammer  instantanément , 2i.  - Produits 
de  l’inflammation  de  la  poudre,  22.  - Effet  de  la  pou- 
dre , 23.  - Nature  du  gaz  de  la  détonation  ,04. 

Pourpre  de  Çassius,  18,  p.  11.  — Moyen  de  le  pré- 
parer , i5.  - La  nature  est  différente  selon  la  manière 
de  inêlêr  les  liqueurs  , ibid.  - Son  analyse , 18Î 

Produits  immédiats  des  végéfhux,  L.  22  , p.  24.  — Ils  se 
divisent  en  acides , alcalis  et  corps  neutres , ibid.  — 
Leur  analyse,  ibid. -Action  delà  chaleur,  L.  23 , p.  7. 

- L’acide  açétique  obtenu  dissout  du  goudrôn  , ibid. 

- Les  produits  azotés  donnent  de  l’ampioniaque,  9.  - 
Action  de  l’acide  sulfurique,-  «o.  - Aiction  de  l’acide 
nitrique  , ibid.  - Des  oxides , n\  - IJe  l’eau , 1 2.  - De 
l’alcool  et  de  l’éther,  ibid. 

Pas , L.  33  , p.  3 1 . • , 

Pjrophore  , Y.  Sulfate  d'alumine  et  de  potasse.  - Quel- 
ques faits  y relatifs,  L.  20*,  p.  i3. 

Q 

Quinine,  Leçon  26,  page  8.  - Lequinquina  la  contient  mê- 
lée avec  la  cinchoninè , ibid.  - Le  quinquina  jaune  con- 
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tient  plus  de  quinine;  le  gris  plus  de  cinclionine,  ibid. 
- Ces  deux  bases  sont  fébrifuges , ibid.  - La  quinine 
l’est  plus  , ibid.  - Leurs  préparations , 9.  - Moyen  de 
les  séparer,  ibid. -La.  quinine  cristallise  difficilement , 
ibid.  - Ses  propriétés , ibid.  - Son  analyse  , ibid.  - Son 
nombre  équivalent , ibid.  ’ 

' * ^ • 

R 

Résines,  Leçon  29,  page  25.  - Elles  forment  des  savons 
sans  être  transformées  en  ajcides,  ibid.  - Elles  donnent, 
par  le  frottement , l’électricité  résineuse  , 26.  - Elles 
servent  à préparer  le  noir  de  fumée,  ibid.  -Elles  déga- 
gent l’acide  carbonique  des  carbonates,  27. -Leur  ana- 
lyse , 28.  - Elles  découlent  liquides  des  arbres , ibid.  - 
Ce  sont  des  mélanges  de  diverses  substances  , ibid. 

Résine  copal , L.  38,  p.  3o. 

Résine  laque,  L.  28  , p.  3o. 

Respiration  des  animaux,  L.  33  , p.  38.  - Elle  donne 
lieu  à la  chaleur  animale  , ibid.  — L’oxigèue  brûle  une 
partie  du  carbone  de  la  matière  colorante  du  sang  , 
39.  - Il  se  forme  aussi  de  l’eau , ibid.  - Il  se  dégage 
de  l’azote  , 4°-  - On  ne  connaît  pas  la  cause  du  déga- 
gement de  toute  là  chaleur  animale  , Ai . 

« . * • X 

Uk  É 

S 

Sagou,  Leçon  27, "page  io>  - C’est  l’amidon  extrait  de 
la  moelle  du  palmier , ibid. 

Salp,  L.  27  , p.  22. 

Sang,  L.  33  , p.  - Il  est  formé  de  fibrine,  d’albu- 
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mine  et  da  matière  colorante  ,.  z5.  - Il  renferme  de 
l’urine  , ibid.  - Par  l’agitation  du  sang,  on  en  sépare  la 
Gbrine , ibid.  — Il  contiept  aussi  de  la  ste'arine  * de 
l’oléine  et  de  la  cholestérine,  26. 

Saponification,  L.  28,  p.  28.  - Elle  s’opère  sur  les  huiles 
ouïes  graisses,  comme  sur  la  stéarine  êt  l'oléine  , ibid. 

— Elle  donne  naissance  à des  acides  stéarique , tnarga- 
rique  et  oléique , 25.  — Ou  elle  sépare  seulement  des 
acides  , ibid.  - Il  se  forme  en  même  temps  de  la  gly- 
cérine, ibid.  - Séparation  des  acides  gras  , 3o.  - Pro- 
priété dès  acides  gras , ibid.  - Leur  analyse , 34  - 
Qu’cst-ce  que  la  saponiücation?  L.  29,  p.  ior 

Savon,  L.  29,  pv6.  - Savon  blanc,  ibid.*-- Savon  mar- 
bré, 7.  - Analyse  du  savon , 8.  - Moyen  de  déterminer 
la  quantité  d’eau  que  le  savon  contient , ibid. 

Sels , L.  »,  p.  2.'—  Définition  des  sels,  ibid.  - Neutrali- 
sation , 4-  - On  la  détermine  ordinairement  par  les 
réactifs  colorés , 5.  - Elle  ne  peut  l’être  exactement 
que  par  des  considérations  tirées  des  piopoitions  défî- 
nies,  7.  - Lois  d’après  lesquelles  les  combinaisons  s’o- 
pèrent , g.  - Équivalens  ou  proportions  chimiques  , 
10.  — Les  combinaisons  s’opèrent  entrè  les  atomes  des 
corps  ,11.-  Détermination  du  poids  des  atomes  , i3. 

- Nombres  proportionnels  , i4-  - On  prend  l’oxigène 
comme  unité , ibid.  - Déûnition  de  la  neutralité  d’a- 
près  ces  lois,  i5.  - Rapports  entre  l’oxigène  de  l’oxide 
et  de  l’acide  dans  les  sejs  , 16.  - Les  bases  sont  en  gé- 
néral des  oxides  , ibid.  - Elles  renferment  diverses  pro- 
portions d’oxigène  , 17. -La  quantité  d’acide  dans  les 
coinbin  aisons  augmente  avec  laquantilé  d’oxigène  de 
l’oxide  , 18.  - Les  combinaisons  les  plus  stables  ten- 


Digitized  by  Google 


DU  COURS  DE  CHIMIE.  /fi 

«lent  à se  former , 19.  - L’affinité  est  faible  entre  les 
corps  de  même  nature  , 20.  - On  peut  classer  les  sels 
d’après  les  acides , ou  düaprès  les  bases,  2t.  - Leur 
classification  d’après  les  acides’,  ibid.  - Caractères  gé- 
nériques des  sels  , 22.  - Propriétés  physiques  , ibid  - 
Propriétés  chimiques  , 23.  - Nomenclature  des  sels  , 
ibid.  - Action  de  la  chaleur  sur  les  sels , 24.  - Décrépi- 
tation , ibid.  - La  chaleur  peut  chasser  l’eau  de  com  - 
binaisom,  26.  - Ou  déterminer  un  nouvel  arrangement 
de  molécules  , ibid.  - Action  de  l’eau,  ibid.  - Solubi- 
lité , 27.  - Fusion  aqueuse  , 28.  - Fusion  ignée  , ibid. 
-Action  de  l’alcool,  l'Æud. -Action  des  acides,  3o.  - Cris- 
tallisation , L.  2 , p.  1.'-  Elle  peut  avoir  lieu  par.  voie 
sèche  ou  humide,  2.  - Méthode  de  Leblanc  pottr  avoir 
de  gros  cristaux , 3.  - Action  de  Pair  sur  les  sels,  ibid. 
-Déliquescence,  ibid. - Efflorescence , 5.  - Les  pro- 
priétés sont  relatives  à l’état  hygrométrique  de  l’air  , 
ibid.  1-  L’efflorescence  ne  suit  pas  de  lois , 6.  - Moyen 
de  dessécher  les  corps,  ibid.  - Action  des  corps  simples 
sur  les  sels  , /].  - Action  des  acides , 8.  - Action  des 
bases  , 10.  - Caractères  des  sels  tirés  des  bases  , L.  21, 
p.  6.  - Il  faut  qu’ils  soient  solubles  pour  reconnaître 
leurs  propriétés , ibid.  - Quand  le  sel  est  insoluble , si 
c’est  un  carbonate , on  le  dissout  dans  un  acide  , y1.  - 
Quand  ce  n’est  pas  un  carbonate , on  le  fait  bouillir 
avec  du  carbonate  de  soude , ibid.  - Recherches  de 
M.  Dulong  sur  la  décomposition  des  sels  par  les  carbon 
nates  alcalins , ibid.  -On  les  traite  par  un  hydrostilfate, 
t2.  - i'r  groupe  * sels  non  précipités  , ibid.  - Sels  pré- 
cipités , 1 3.  - Par  le  carbonate  de  potasse , ibid.  - Le 
i*r  groupe  se  subdivise  en  2 groupes,  ibid.  -1"  groupe, 
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sels  non  précipités  par  lecarbonate  de  potasse;  2*  groupe, 
sels  précipités  par  ce  réactif,  14.  - Par  l’acide  hydro- 
sulfurique , on  subdivise  ctf  deux  le  2'  groupe  , i4- 

— i"  groupe,  sels  non  précipités  par  l’acide  hydro- 
sulfurique ; 2*  groupe  , sels  précipités  par  ce  réactif, 
ibid.  — Caractères  des  sels  d’alumine  , 23.  -D’ammo- 
niaque, 18.  - D’antimoine  , L,  22 , p.  8.  - D’argent, 
i5. —De  baryte,  L.  21 , p.  18.  r De  bismuth , L.  22, 
p.  10,  - De  chaux  , L.  21 , p.  21 . - De  chrome,  L.  22, 
p.  - De  cobalt 1.  — De  cuivre  , 12. —D’étain,  5. - 
De  fer , L.  21 , p.  26.  - De  manganèse  , 24.  - De  ma- 
gnésie, 22. -De  mercure,  L.  22’,  p.  1 4- -De nickel,» 
L.  22,  p.  2.  - D’or,  18.  - De  platine,.  17.  - De  po- 
tasse , L.  21  , p.  t5.  - Moyen  de  les  distinguer  dessels 
de  soude  , 16.  - De  soude,  17.  - De  strontiane,  20. 

- De  zinc,  ibid. 

Silicates,  L.  21.  p.  6. 

Soie,  L.  3o , p.  26.  - Elle  contient  une  matière  gom- 
meuse que  l’on  enlève  par  le  décreusage , 27.  - On  la 
blanchit  par  le  gaz  sulfureux , ibid.  — Son  analyse,  28. 

Solanine , p.  i3.  - Elle  se  trouve  dans  les  germes  de  la 
pomme  de  terre  et  d’autres  plantes ,.  ibid.  — Ses  ca- 
ractères , 1 4-  » 

Solubilité  (la),  L.  4»  P-  24.  - Exerce  une  grande  in- 
fluence sur  les  combinaisons  que  plusieurs  corps  peu- 
vent former  , ibid. 

Soufre  doré  d’antimoine , L.  20  , p.  25.  • 

Stéarates  , L.  29 , p.  2.  - Stéarate  de  potasse , ibid.  - 
Traité  par  l’eau  , il  donne  du  bi-stéarate  , ibid.  - Bi- 
stéaratede  potasse,  3.  - Stéarate  de  soude,  ibid.  -Bi- 
stéarates  , 4-  - Autres  stéarates , 5. 


DU  COLAS  DE  CHIMIE.  ^7 

Stéarine  , E.  28 , p.  5.  - Elle  forme , avec  l’ole'ine , 
toutes  les  matières  grasses  , ibid.  - Sou  extraction  par 
des  moyens  mécaniques  , 6.  - Et  par  des  moyens  chi- 
miques, 7.  - Ses  propriétés,  8.  - Son  analyse,  g.  - 
Elle  n'est  pas  volatile  , 10.  - Elle  tache  les  étoffes  et 
le  papier  , ibid.  - En  grande  quantité  , elle  donne  la 
solidité  aux  huiles  de  cacao , de  muscade  et  de  lau- 
rier, 20.  - On  la  forme  aussi  par  la  distillation  des 
corps  gras  et  l’acide  sulfurique,  L.  29,  p.  10. 

Strychnine,  L.  26  , p.  5.  - Elle  existe  dans  les  plantes 
delà  famille  des  strychnos,  ibid.  - Une  de  ces  plantes 
donne  un  poison  renommé  aux  Indes  orientales  , ibid. 

• - Son  extraction  de  la  noix  vomique  , ibid.  - Ses  pro-  • . 
prie'tés,  6.-  Elle  donne  le  tétanos,  7.  - Elle  existe 
avec  la  brucine , ibid. 

Sublimé  corrosif  Y.  Chlorure  de  mercure. 

Substances  inflammables  solubles  dans  Veau  , L.  29 , 
p.  32.  - Alcool , 36.  - Éthers  , L.  3o  , p.  3. 

Substances  végétales  azotées,  L.  3i  , p.  14.  - Gluten, 
ibid.  - Légumine,  16.- Albumine,  ibid.  - Ferment,  17. 

Substances  végétales  neutres  ou  indifférentes , L.  26  , >. 

p.  14.  - Elles  peuvent  être  divisées  en  quatre  groupes , 
ibid.  — i*r  groupe , substances  qui  contiennent  de  l’oxi- 
gène  et  de  l’hydrogène  dans  les  rapports  de  l’eau,  i5. 

-2e groupe , matières  inflammables , ibid.  - 3e  groupe , 
matières  colorantes  , ibid  - Si  l’on  classait  ces  subs- 
tances d’après  leurs  propriétés,  elles  seraient  reportées 
entre  le&  deux  groupes  , ibid.  - 4'  groupe  , substances 
azotées,  16. 

Succin,  L.  29,  p.  3i.  - Il  contient  l’acide  succinique 
tout  formé , 32. 
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Sucre,  L.  26,  p.  16.  - Il  y en  a de  differentes  variétés  , 
ibid.  - Sa  propriété  de  fermenter  est  la  plus  caractéris- 
tique , ibid.  - irc  espèce,  sucre  de  cannes,  17.  -2*  es- 
pèce, sncre  de  raisin  , ibid.  - 3'  espèce , sucre  de  cham- 
pignon, ibid.  - 4' espèce,  sucre  incristallisable , ibid. 

Sucre  d’amidon,  L.  2G  , p.  33. 1»  Il  ne  peut  remplacer  le 
sucre  de  cannes  , ibid. 

Sucre  de  betteraves  , L.  26,  p.  26.  - Sa  préparation,  ibid. 
- Cristallisation  lente  , 28.  - Cristallisation  rapide  , 
ibid.  - Perfection  du  sucre  , 29.  - Terrage , 3 1 . 

Sucre  de  cannes , L.  26,  p.  17.  - Sa  cristallisation  yi  ibid. 
-Sa  phosphorescence,  18.  - Action  de  fa  râpe  sur  le 
sucre,  ibid.  - Solubilité  du  sucre  , 19.  - Sirop  , ibid. 

- - La  cuisson  du  sucre  se  reconnaît  à divers  caractères , 
20. -Il peut  cristalliser  par  fusion  , ibid.  - Il  se  com- 
bine avec  les  bases,  21.  - Sa  combinaison  avec  lé 
plomb , ibid.  - Le  sucre  desséché  contient  une  portion 
d’eau,  ibid.  - Son  analyse  , 23.  - Sucre  d’orge,  22.  - 
Il  est  cristallisé,  ibid.  - Plantes  qui  contiennent  le  sucre 
de  cannes  , ibid. 

Sucre  incristallisable , L.  26,  p.  34-  <» 

Sucre  de  lait , L.  33 , p.  1 7.  - Il  ne  contient  pas  d’azote , 

18. 

Sucre  de  miek,  L.  26  , p.  33. 

Sucre  de  raisin,  L.  26,  p.  32.  - Il  ne  cristallise  pas  , il 
prend  en  masse  mamelonnée , ibid. 

Sucre  de  réglisse,  L.  27  , p.  3.  - Il  né  cristallise  pas. 

Suint,  L.  3o,  p.  26.  - C’est  une  espèce  de  savon  que  ren- 
ferme la  laine  , ibid. 

Sulfates,  L.  7,  p.  1.  - Poids  de  l’atome  d’acide  sulfu- 
rique, 2.  - Caractères  génériques  des  sulfates  , ibid.- 
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Aucun  acide  ne  les  décompose  à la  température  or- 
dinaire,fyid.  - Au  ronge,  l’acide  borique  et  l'acide 
phosphoriqne  leè  déctfmpogcut , 2.  - La  chaleur  les  dé»_. 
compose  tous  , «xcépté  ceux  de  potasse , soude  et  ba- 
ryte, chaux,  iithijae,  magnésie  et  plomb,  3.  - Quand 
üs  ne  confie nneuè'pas  d’eau,  ils  donnent  de  l’acide  suV'fc'ïot  * Vf  ^733 
furique  anhydre  , ibid.  - Action  de  l’hydrogène,  ibid.  V*  ,T 


■*  XO 
■ •fXf 


dani  Ici  analyses , 5.  - Les  sulfates  insolubles  sont  ^ 
* de;coinposés  par  le  carbonate  de  potasse  ou  de  soude  , 


6.  - Moyen  de  reconnaître  les  sulfates  dans  les  espèces  -.frf , .J 

minéralogiques  , ibid.  - Remarques  sur  la  de'composi-  ■ jfr  » ' ;* 

'*1  ^ ™ * r 

^ % 


' tion  des  sulfates  par  la  chatëur,  L.  g,  p.  25.  - Par  le  1 • 
charbon,  ibid.  - Par  l’hydrogène  , ibid. 

d’alumine,  L.  8,  p i 6; -Son  poids  atomistique, 
.ibid.  - Il  a une  réaction  acide  , ibid.  - 11  est  très  so- 


luble , ibid.  - Il  est  décomposé  par  la  chaleur,  et 
lumine , i7.'->sulfate,  ibid  - Il  se  trouve 


is  la  nature , ibid-lY  forme  des  sels  doubles  avec 
beaucoup  de  hases  , ibid.  , «• 

Sulfate  (T alumine  et  d’ammoniaque,  L.  8,  p.  4-  - 


IA 

% . ,s 


cristaux  ont  la  même  forrrfe  que  ceux  de  l’alun,  ibid. 

‘Sulfdte  d alumine  et  dr votasse , L.  8,  p.  18.  - Son  poids  * f ^k*  **•  * 
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Alun  dfe  Étique. 24-fcOn lf  fait  artificiellement,  2.5.  - 
Alun  basique  , 26.  - Préparation  de  l’alun  à là  Tolfa, 
2,.  - A Beauvais  , 28.  - Moyen  de  purifier  ce  sel  29. 
Sulfate  d’alumine  et  de  soude-,  L.  8 , p.  24»  H*® 

soluble  que  celui  de  potasse , srqffeurit , ifid. 

- On  le  purifie  moins  facilemeut  que  l’alun  de  potasse,  t 


ibid. 


U Sulfate  d'ammoniaque J L.  7 , p.  12. -11  donne  de  Pacide  , 
'■  sulfurique  par  la  chaleur,  i3.  - lîi-sulfatc  dammo- 
uiaque,  L.  7,  p.  i3.  t»  «a>  V 

1 Sulfate  d’argent , L.  9,  p.  24-  J j 
• Sulfate,  de  baryte,  L.  7,  p.  »3.  - C’est  un  sel  complè- 
tement insoluble,  ibid.  - Il  se  fond  à une  température 
P , J élevée,  14.  - Son  poids  atomistique  , fbid.  . 

i "Sulfate  de  chaux  , L.  8,  p.  3.  - Poids  de  l’atome  de  te 
sel , ibid.  - On  le  trouve  dans  la  nature  ; il  contient . 
ordinairement  de  l’eau , 4-  _ H est  uu  Peu  soluble,  et 
donne  aux  eaux  crues  leurs  mauvaises  qualités,  5.  - 
Il  décrépite  et  perd  son  eau  par  la  chaleur  , ibid.  - 
■ T^C’est  alors  du  plâtre  ^/bid.  -Ce  sel  se  fond  à Une  âa- 
-i  4 % «Sfclanchc,  6.  - Sulfate  anhydre  ou  karstenite  , 7. 

1*  **  ' L r * 1 _ Fabrication  du  plâpe  , ibid.  -H  ya  une  espace  de 
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Sulfate  de  «fiait , L.  g , p-  V - Û âo*f 

pal  l’hydrogène , WA  - U *P«"C  des  sels  doubles 


avec  hlsuEsde  potasse  , it^MÊOÿg^^  '* 

' *•‘9.  » •fc.e»  w . w alL.V'/A's 

, maque , '{"«• 

Sulfate  Se,  cobalt  et^d' ammoniaque  , L.  9,  p. 

Sulfate  de  cobalt  et  dépotasse,  L.  9,  p-  >7-  «V  * ^ ^jSPJI 


Sulfate  de  cooau  ci  <«.  » 1 C .*  t-VJ 

c^feie  <fc  cefo*  4%:  .v««fe,  L.  9,  -.’M'-  **#  .fl 

*V  . t c r,  t8.  - U perd  son  eau  p^VMv  SwC^.'  ' . \.Æ 

Sulfate. P-  J {dV*  - ffl 


■Sulfate. did-cM^I^^  ' 11  perd  son  eau  par  la  , ..  , 

chaleur  , (W  - « tou». , H » ' f • -«i 

àvec  nijarocène , « »mm  4e  WBd.  . • "<'  ' ‘ 

'«B»'.  .1  rc  nrnrèdés , iq.  - Sulfate  basique,  • \ . 
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L P-  Le  protoxide  de  cuivre  ne  peut  se  combiner  a 
. Yac.de  sulfurique,  Md.  - Le  sulfate  de  cuivre  forme 
divers  sels  doubles,  ibid. 

^Sulfate  de  fer,  L.  5,  p.  t o.  - 11  éprouvé  la  fus.on  aqueuse, 
iid  ^L’atide  sulfurique  le  précipite  à l état  anhydre, 

£ -Chauffé  au  rouge*  il  se  décompose,  et  donne 
<•  duperoxide  et  de  l’acide  anhydre  , HA*  ~ ZWgf' 

' Æ.  ce  sel  attire  l’oxigène , .3.  - U se  précipite  3 per- 

»ia«  i »*■  - v*”°'  i”f de  Tag^S 

sulfate  de  protoxide  et  de peroxide  ,14- 

nitrique  ou  le  chlore , il  P—  à 1 *?* ¥ Ve™'*?  £ 

►’  .fflaJ  de  pe, oxidè  , ,ibrd.  - L’hydrogenc  le  trans- 
forme feu  sulfure  , .6.  - H fome,  avec  k sulfate  de 
potasse  et  le  sulfate  d’ammoniaque  , des  selsisomorpl.es 

avec  l’alun,  .7;  ^ ~ *.  - 


avec  l’alun  ,17-  ■ - à , « 

Sulfate  depcToxîde  deferet  d’ammoniaque  L.  9,  p-  «7-  . - . ^ 

- U est  isomorphe  avec  l'alun  , iW.  ^ . 

SMl/atede'peroxidc  de  fer  et  dépotasse,  h.  9,  p-  «7-.  *Ljj  T-J*. 

11  est  isomorphe  avec  l’alun  , ^ ^ 


^Sulfate  degluçme v L.  q,  p-  9 
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♦,4rT  Sulfate  de  magnésie , L.  8,  p.  12. -Poids  de  son  atonie, 

I,  i3.  -On  l'emploi»?  eu  Médecine, /6/rf. -Il  éprouve  là'  " 


% V 


fusion  aqueuse,  ibid,rSsL  solubilité,  l£id.-U  ne  dopn^ 
pas  de  sulfure  avec  le  charbon , '14.  - On  le  pçepare  en 
cristaux  en  traitant  les  carbonates  de  chaux  et  de  tpa- 
gnésie  par  l’acide  sulfurique,  ibid.  - n existe  dans  l’eau  * 
de  la  mer,  ibid.  - Beaucoup  de  9els  de  mer  en  cpn- 
‘ ^jplanent  une  grande  quantité,  ibid.  - La  forme  de  ses 
cristaux  change  quand  on  les  chauffe  dans  l'alcow , 

1 5.  - 1 1 forme  beaucoup  de  sf  1s  doubles , 16.  JêÙ. 
^Sulfate  de  manganèse,  L.  9,  p.  2.  -Jhmr  le  préparer,  il  * 
faut  ajouter  une  matière  végétale  à l’acide,  3.  - Sulfate 
, - de  peroxide , ibid.  - 11  sert  comme  réactif, 

^ • Sulfate  de  manganèse  et  de  potasse,  L.  8,  p.  4<  - II-  cris- 
'?>  -t  tallise,comme  l’alun , ibid.  . "‘  j 

Sulfate  de  mercure , L.  9,  p.  23  - Sulfate  de  deutoxide , 
24.  sulfate  ou  turbith  minéral,  ibid.  ^ 

Sulfate  de  nickel,  L.  9 , p.  20.  - Il  forme  avec  de  sdl- 
latc  de  potasse  un  sçl  moins  soluble  que  le  sulfate 
simple,  21. 

Sulfate  de  potasse , L.  7,  p.  7.  - Poids  atomistique  de»ce 
sel,  ibid.  - Il  est  tout-à-fait  anhydre,  ibid.  - Sa  soju- 
bilité,  8.  - Il  décrépite,  ibid. -Hi-sulfate  de  potasse,  9. 
-Sa' forme. cristalline,  ibid.  -Il  donne  par  là  chaleur 
* de  l’acide  sulfurique  anhydre  , 10.  ; . » 

Sulfate  de  plomb , L.  g , p.  21. -Un  le  prouve  dans  la 


fl  nature , ibid.  - Il  est  insoluble  dans  l’eau , mais  un  peu 


soluble  dans  les  rteides,  et  surtout  l’acide  liydrocldo-. 
* “ rique,  qui  peut  même  le  décomposer,  ibid.  -Jl.u’est 
i pas  décomposé  par  la  chaleur , 22*- Quand  on  le  chauffe 
dans  du  grès,  il  se  décompose  par  l’action  de  la  silice , *r 
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f-'  qfc  chimie. 

' y»  ^ 1 *#•  Jïfc 'TR1  , *C^  # I . . »-  -.— , 

tbUL  ' AmC;'‘-dü  chaibou  > - L'hydrogène  le  con- 

vertu  en  sulfure,  ibid.-  On  l’obtient  en  grande  quan- 

ute  dans  la  teinture,  W ï Oh  le  réduit  par  le  sulfure 
ae  plomb , fyûL  -*  " - 1 

ÜjÊ;  t ,L'  7’  Pf-  -is®“  P°idâ  atomistique*  ' 

^,-Sa  solubdue,  lo' - Il  est  plus  soluble  à 3o°  .J 

qUa  ioo%  ttfùf.  - La  force  d’inertie  de  ce  sel  est  trè» 
grande,  U. -Sa  dissolution  saturée  ne  cristallise  pas 
par  1 6 "l'è froi d issdlnen t dans  quelques  circonstances 
t o , et  L.  8 , , . 

Sulfate  des  iront  ta  ne , L.  , , p.  l4.-Son  p0lds  atomis_ 

nque , , 5.  - Tl  est  un  peu  soluble  , ibid.  - 11  se  dissout 
un  peu  dans  l acide  sulfurique  k chaud,  16 

Sulf“U'  dc  zinc>  1 8>  P-  4-  - ü est  isomorphe  avec  le 
sulfate  de  magnésie  ,5.-11  éprouve  la  fusion  aqueuse , 
tbld.'  1 hydrogène  le  transforme  en  oxisulfure,  Md. 

- Ou  le  prépare  en  grillant  le  sulfure,  6.  - Moyen  de  ‘ ' V * «j 
le  purifier,  ibid.  - II  est  fopdu  par  la  propriété  ncu-  • ' 

t rausante  des  oxides  qui  est  différente  , - 1 * 
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L-  9»  P-  Caractères  ^ériqi^:^.,  ilûMiït 
A0’  P‘  ''  ' A-ctlon  ,lc  la  cMeu*,  ibid.  - Action  des 
acides , a fA  çorps  combustibles , ,3?-  Qn  neutralise  » . , 

cilement  les  sulfites  solubles,  , bid.  - Hi-sulfites , 

Sulfite  de  chaux , L.  tu,  p.  3 - M sert  pour  des  bains  et 
soufrer  des  tonneaux,  & «.»  JÏS?  \ £ , v Y 

Sulfite  dc  detito.vide  de  enivre , L.- 1 o , p.  4 * *.  . ' *^1 

Sïiljbvinates , L 3a  , p.  7 . - Sulfovinate  de  chaux , 

-De  baryte,  t'Æfrf.  -Son  analyse,  i/i#,..  *•  <*  * 

Sulfures,  L.  ,8,  p,  29. -On  les  obtient  directement,  ibid. 
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Dans  la  première  partie  de  ce  Cours,  on  a fait 
l’histoire  des  corps  simples  et  des  composés  bi- 
naires. Ces  derniers  forment  trois  classes  de  corps 
distincts  : ce  sont  les  corps  composés,  acides, 
neutres  et  basiques,  qu’on  nomme  aussi  alca- 
lis. En  se  réunissant  deux  à deux  pour  former 
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des  corps  composés,  les  corps  simples  n’ont  point 
épuisé  toute  leur  affinité  ; ils  ont  conservé  une 

tendance  à se  combiner  de  nouveau  en  formant 

* 

des  corps  d’un  ordre  plus  compliqué , renfermant 
un  plus  grand  nombre  de  principes  élémentaires. 
Nous  devons  examiner  ces  nouvelles  combinai- 
sons ; mais  nous  fixerons  particulièrement  notre 
attention  sur  celles  qui  résultent  de  l’union  d’un 
• acide  avec  une  base , et  qu’on  a nommées  sels. 
Un  sel  sera  donc  pour  nous  une  combinaison  d’un 
acide  avec  une  base. 

Cette  définition  parait  simple;  cependant  on 
▼erra  qu’elle  n’embrasse  pas  toutes  les  combi- 
naisons formées  par  un  acide  et  par  une  base , 
et  qu’il  sera  nécessaire  de  la  modifier  d’après  la 
proportion  de  l’acide  et  de  la  base  qui  entrent  en 
combinaison. 

«•  1 » ; ' ‘ *•  . 

On  se  rappelle  ce  que  c’est  qu’un  acide  : c’est 

-i  ' ■ ■ ' 

un  corps  dont  la  saveur  est  plus  ou  moins  aigre, 
qui  a la  propriété  de  rougir  certaines  couleurs 
végétales,  de  se  combiner  avec  les  bases,  c’est  là 
son  principal  caractère , et  enfin  d’étre  doué  d’une 


bigilizéd  by 


DF.  L'HUIfF.. 


3 


énergie  électrique  négative.  On  reconnaîtra  bien- 
tôt ce  dernier  caractère,  dans  le  Cours  dé  Phy- 
sique , en  traitant  de  lélectricité  et  du  galva- 
nisme. ‘ , \ \ . , i. 

I 

On  se  rappelle  qu’une  base  agit  sur  les  couleurs 
d’une  manière  différente  des  acides;  que  quand 
elle  a une  certaine  solubilité,  sa -saveur,  au  lieu 
d’être  aigre  comme  celle  des  acides,  est  ce  qu’on 
nomme  alcaline.  Le  grand  caractère  des  bases 
est  de  se  combiner  avec  les  acides  .•  leurs  molé- 
cules élémentaires  jouissent  d’une  énergie  élec- 
trique positive. 

Les  acides  et  les  bases,  en  se  réunissant , per- 
dent la  plupart  de  leurs  propriétés,  et  en  pren- 
nent de  nouvelles  : ainsi , la  saveur , l’odeur , la 
volatilité,  la  fusibilité,  sont  en  général  changées; 
mais,  parmi  çes  cbangemens,  les  plus  remar- 
quables tiennent  à l’acidité  et  à l’alcalinité.  Une 
base  alcaline  soluble  a la  propriété  de  ramener 
au  bleu  la  couleur  du  tournesol  rougie  par  ua 
acide , et  de  verdir  le  sirop  de  violettes.  Ce  sont 
des  moyens  simples  de  constater  la  présence  des 
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bases  alcalines  et  des  acides.  En  mettant  un  acide' 
dans  une  base,  ou  réciproquement,  les  proprié- 
tés d’altérer  les  couleurs  vont  changer,  et  Ton 
parviendra,  en  faisant  cette  expérience  avec  soin , 
à un  terme  défini  désigné  par  le  mot  de  neutra- 
lisation. 

Commençons  par  une  base  que  nous,  mettrons 
en  certaine  quantité  dans  un  verre  , et  -dans  la- 
quelle nous  verserons  peu  à peu  un  acide.  Je 
commence  par  m’assurer  des  caractères  de  l’alcali 
que  j’ai  mis  dans  le  verre  : il  ramène  au  bleu  la 
couleur  du  tournesol  altérée  par  l’acide;  je  verse 
de  l’acide  ; et  tant  qu’on  verra  le  papier  plongé 
dans  le  liquide  demeurer  bleu , on  sera  sûr  qu’il 
y aura  de  l’alcali  en  excès.  Je  ne  tiens  pas  compte 
de  l’effervescence  et  de  quelques  autres  actions 
qui  se  produisent.  Si  je  verse  de  l’alcali  en  excès, 
la  liqueur  prendra  les  caractères  de  celui-ci.  Je 
puis  maintenant  prendre  de  l’acide  dans  un  autre 
verre,  et  y verser  une  base.  Je  constate  d’abord 
qu’il  a la  propriété  de  rougir  le  tournesol.  Je 
verse  l’alcali , je  vois  la  force  de  l’acide  diminuer; 
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et  si  je  continue,  je  parviendrai  à un  point  où 
il  .'n’y  aura  plus  d’acide  libre  dans  la  liqueur. 
Ainsi,  noüs  voyons  le  liquidé,  d’abord  acide,  de* 
venir  alcalin , et  réciproquement,  et -nous  trou- 
vons un  point  intermédiaire  pour  lequel  il  n’y 
aura  ni  acide  ni  alcali  libre  : c’est"  ce  qti’on  peut 
reconnaître  en  faisant  l’expérience  avec  précau- 
tion. J’ai  ici  deux  liquides  mesurés  d’avance  ; 
l’un  est  acide,  l’autre  est  alcalin.  Je  les  mêle  : si 
les  proportions  sont  bien  calculées,  j’obtiendrai 
ce  qu’on  nomme  un  liquide  neutre.  En  effet,  il 
n’agit  pas  sur  le  tournesol,  donc  il  n’est  pas  acide} 
il  ne  change  pas  non  plus  le  papier’ rougi , donc 
il  n’est  pas  alcalin.  Ainsi , mêlés  en  proportiônà 
convenables,  les  deux  liquides  perdent  leur  pro- 
priété acide  et  leur  propriété  alcaline.  • 

L’acide  et  la  base  n’ont  pas  besoin  d’être  dans 
ces  rapports  pour  former  des  composés  chimi- 
ques, et  nous  donnerons  également  le  nom  de 
sels  à toute  combinaison  d’un  acide  et  d’une 
base.  ■ 

Quand  on  est  parvenu  aù  point  où  les  proprié- 
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tés  acides  et  alcalin^  ont  disparu , on  dit  qu’il 

y a neutralisation . Quelquefois,  cependant,  on 

se  sert  du  mot  de  saturation  pour  désigner  le 

même  effet  ; mais  ces  deux  mots  n’ont  pas  exac- 
• » , 
tement  la  même  signification.  Celui  de  saturation 

veut  dire  qu’un  liquide  ne  peut  plus  dissoudre , 
pour  la  température  où  il  se  trouve , une  nouvelle 
quantité  d’un  corps,  quoiqu’à  une  autre  tempé- 
rature il  puisse  en  dissoudre  une  àutre  proportion. 

Dans  la  neutralisation,  là  capacité  des  acides 
et  des  alcalis  n’a  pas  cessé  d’exister  ; et  la  preuve  , 
c’est  qu’on  peut  faire  prendre  à un  acide  à l’état 
de  neutralisation  de  nouvelles  quantités  d’une 
base , et  former  ainsi  un  sel  acide.  De  même  on 
peut  faire  prendre  à un  sel  neutre  une  nouvelle 
quantité  de  base,  et  former  des  sels  alcalins  ou 
basiques.  ■ : .'  ••V.V.. 

Nous  avons  donc  à considérer  en  général  la 
combinaison  des  acides  avec  les  alcalis;  elle  nous 
mène  à des  sels  neutres , où  bien  à des  sels  en 
proportions  différentes,  qui  seront  ou  avec  excès 
d’acide,  alors  nous  les  nommerons  acides,  ou 

> • 
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bien  avec  excès  de  base , et  nous  les  nommerons 
sels  alcalins , bu  mieux  sels  basiques. 

La  neutralité , l’alcalinité  et  l’acidité  d’un  sel 
se  reconnaissent  en  général  au  moyen  des  réactifs 
colorés  ; en  sorte  que  si  l’on  nous  présentait  une 
dissolution  saline , nous  y plongerions  du  papier 
bleu  et  du  papier  rouge  : s’il  n’y  avait  pas  alté- 
ration , nous  en  conclurions  quele  sel  était  neutre; 
si  le  papier  bleu  devenait  rouge , nous  recon- 
naîtrons qu’il  y avait  excès  d’acide,  et  si  le  papier 
rouge  devenait  bleu  , nous  dirions  qu’il  y avait 
excès1  de  base. 

Cependant  on  ne  peut  s’en  rapporter  toujours 
à l’altération  des  réactifs  pour  prononcer  sur  la 
véritable  nature  d’un  sel  relativement  à l’acidité 
ou  à l’alcalinité , car  il  y en  a qui  sont  considérés 
comme  neutres  et  qui  agissent  sur  les  réactifs 
colorés;  suivantleur  action , on  les  prendrait  pour 
acides  ou  alcalins,  et  cependant  on  doit,  par  des 
considérations  d’un  ordre  plus  élevé , reconnaître 
que  ce  sont  des  sels  neutres.  Ainsi  je  prends  le 
phosphate  de  soude,  par  exemple,  j’y  plonge 
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»«  papier  rouge  ; il  devient  bleu  : cependant  ce 
sel  est  considéré  comme  neutre.  * 

Pour  bien  comprendre  ce  que  c’est  qu’un  sel 
neutre,  il  faut  s’élever  à des  considérations  prises 
dans  la  théorie  des  proportions  définies.  On  se 
rappelle  que  le  fait  qui  sert  de  fondement  à cette 
théorie  consiste  en  ce  que,  si  l’on  prend  deux 
corps  de  même  ordre,  comme  deux  acides,  par 
exemple-,  et  qu’on  cherche  la  quantité  de  chaque 
acide  nécessaire  pour  donner  avec  deux  alcalis 
un  degré  constant  de  neutralisation  : que  si,  no- 
tant les  quantités  pondérales  des  acides  qui  satar 
rent  la  meme  quantité  d’alcali , on  prend  un  qua- 
trième corps,  un  deuxième  alcali  en  quantité 
quelconque,  il  faudra,  pour  le  saturer,  deux 
nouvelles  quantités  d’acides  dans  le  même  rap- 
port que  celles  qui  ont  été  nécessaires  pour  sa-r 
iurer  le  premier  alcali  ; c’est-à-dire  que  les  .quan- 
tités pondérales  de  deux  corps  nécessaires  pour 
procurer  un  même  degré  de  saturation  avec  un 
autre  corps,  conservent  le  même  rapport  dans 
toutes  les  combinaisons  avec  un  corps  nouveau. 
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Je  suppose , raisonnant  d’une  manière  géné- 
rale, que  nous  avons  deux  corps  A , B ; ce  Sfcnt 
deux  acides  en  quantité  telle,  qu’ils  peuvent  so 

combiner  avec  une  quantité  M d’un  alcali.  H 

• 

nous  faudra , par  exemple  , deux  kilogrammes 
de  l’acide  A;  il  en  faudra  six  de  l’acide  B pour 
saturer  le  même  alcali  M.  Si  l’on  me  donne  un 
alcali  N en  quantité  quelconque,  pour  le  saturer, 
il  faudra  une  certaine  quantité  de  A ; au  lieu  de 
deux  kilogrammes,  ce  sera  le  double,  je  sup- 
pose : j’aurai  donc  2 X 2A  = 4A.  11  me  fau- 
dra de  N une  quantité  triple,  j’aurai  donc 
2 X 6B  = 12B.  Or  ces  deux  quantités  ont  entre 
elles  le  même  rapport  que  les  deux  premières  : 
c’est  la  base  sur  laquelle  repose  la  théorie  des 
proportions  chimiques.  En  généralisant,  si  l'on 
a une  série  d’acides  A,  B,  C,  D , et  un  alcali  M ; 
que  l’on  cherche  les  quantités  de  chacun  des  acides 

V • * * r’ 

qui  peuvent  neutraliser  la  base  M;  que  l’on  prenne 
ensuite  une  série  d’alcalis  M , N , O , P , en  quan- 
tités telles  qu’ils  neutralisent  de  la  même  manière 
l’acide  A,  il  est  évident  qu’il  sera  indifférent  que 
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je  me  serve  de  M , N-,jO  ou  F : il  y aura  toujours 
disparition  des  propriétés  acides  et  alcalines.  Qu 
•nomme  ces  quantités  qui  saturent  le  même  corps , 
équivalent  chimiques , ou  proportions.  Ainsi  ces 
quantités,  <}ui  diffèrent  pondéralement , pro- 
duisent le  même  résultat. 

On  peut  former  des  tables  qui  représentent  par 
des  nombres  la  quantité  des  divers  acides  qui  sai- 
tufe  la  même  quantité  d’alcali,  et  vice  versâ ; ce 
sont  les  tables  des  proportions  définies,  ou  des  équi- 
valens  chimiques.  Ces  résultats  ont  été  observés 
par  un  chimiste  allemand,  qui  lésa  réellement  éta- 
blis ; c’a  été  un  pas  bien  important  pour  la  Chimie. 
On  doit  à M.  Dalton  d’avoir  découvert  que  quand 
un  corps  se  combine  avec  un  autre  corps  en  pro- 
portions différentes,  les  diverses  proportions  sont 
des  multiples  de  la  proportion  la  plus  simple» 
Ainsi  un  corps  A peut  se  combiner  avec  B et  for- 
mer un  corps  AB;  mais  ce  dernier  corps  peut  se 
combiner  avec  une  nouvelle  quantité:  de  B et 
former  des  corps  ABB  , ABBB,  de  telle  sorte 
que  quand  deux  corps  peuvent  se  combiner  en 
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plusieurs  proportions,  ces  proportions  sont  des 
multiples  de  la  proportion  la  plus  simple.  Ces  v 
deux  faits  principaux^  font  la  base  sur  laquelle 
repose  la  théorie  des  proportions  définies,  qui  ’ 
sont  de  la  plus  grande  importance,  tellement 
quelles  nous  serviront  à former  un  langage  au 
moyen  duquel  nous  exposerons  les  élémens  des 
composés  d’une  manière  simple  et  facile  à re-  , 
tenir.  • * • • . *G~  \t  - » .1 

On  peut  considérer  les  corps  comme  formés 
de  particules,  atomes  ou  molécules.  C’est  entre 
ces  molécules  que  la  combinaison  s’opère;  car, 
quand  ils  sont  à l’état  solide,  ils  ne  se  touchent 
que  par  un  petit  nombre  de  points,  et  d’un  autre 
côté , on  voit  que  la  combinaison  se  fait  toujours 
suivant  des  multiples  : on  peut  donc  concevoir 
que  c’est  un  atome  d’acide  qui  se  combine  avec 
un  atome  d’alcali , par  exemple.  Nous  opérons, 
il  est  vrai , sur  des  poids  assez  considérables  des 
corps  ; mais  si  nous  pénétrons , par  la  pensée , jus- 
qu’aux particules  les  plus  ténues,  nous  concevrons 
facilement  que  les  combinaisons  peuvent  se  pro-  4* 
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duire  entre  ces  petites  parties  ; et  comme  les  com- 
binaisons ont  lieu  dans  des  rapports  simples, 
nous  pouvons  admettre,  quoique  ce  ne  soit  qu’une 
spéculation,  que  ces  combinaisons  se  forment 
entre  un  atome  d’un  corps  et  un  atome  d’un  autre 
corps  ; ce  qui  explique  très  bien  les  combinaisons 
par  multiples.’Aitisi  nous  admettons  qu’une  mo- 
lécule ou  atome  d’acide  A peut  se  combiner  avec 
une  molécule  ou  atome  de  base  M , mais  jamais 
avec  une  demi-molécule,  puisque  l’atome  est 
supposé  insécable;  et,  d’après  cela,  les  com- 
binaisons se  produisent  en  nombres  simples. 

C’est  à M.  Dalton  qu’est  due  cette  supposition , 
que  les  corps  se  combinent  d’atome  à atome  ; 
mais  ce  n’était  qu’une  simple  spéculation,  qui  a 
été  confirmée  plus  tard  par  les  expériences  de 
Wollaston  sur  lesoxalates.  En  effet,  ce  chimiste 
a trouvé  que  la  potasse,  par  exemple,  s’unissait 
à l’acide  oxalique  dans  le  rapport  de  i de  base 
et  i , 2 et  4 proportions  d’acide.  Cette  théorie  a 
été  confirmée  depuis  par  un  très  grand  nombre 
d’expériences. 
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Nous  avons  dit  qu’on  peut  former  une  table 

• .W  ' *u 

renfermant  les  proportions  des  différens  corps 

nécessaires  pour  arriver  à l’état  de  neutralité.  Les 
•oiflbres  qui  expriment  ces  quantités  peuvent  être 
considérés  comme  indépendans  de  la  valeur  de 
l’unité.  Supposons  que  ce  soit  un  gramme  ou  un 
milligramrde , les  rapports  sont  toujours  les  mê- 

mes  : on  sent  donc  que  puisque  les  eorps  se  com- 

• > t * 

binent  en  grande  ou  en  petite  massé  d’atome  à 

atome , que  puisque  ces  rapports  sont  les  mêmes, 
les  nombres  que  nous  avons  trouvés  pour  indi- 
quer, le  rapport  des  quantités  pondérales  pour- 
ront  se  transporter  aux  atomes  eux-mêmes.  Les 
atomes  seront  alors  représentés  ^par  des  poids  r 
mais  des  poids  relatifs.  Il  conviendrait  donc  de 
choisir  un  corps  pour  unité  ou  terme  de  compa- 
raison ; nous  prendrons  l’oxigène  ; corps  abon- 
damment répandu  dans  la  nature  et  pouvant  se 
combiner  avec  presque  tous  les  corps.  Cette  unité 
se  prête  à fout;  nous  pouvons  en  faire  un  gramme, 
un  kilogramme , un  quintal,  etc.  ' . 

Nous  prenons  donc  un  atome  d’oxigène,  que 


• I 
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• nous  représentons  par  l’unité,  et  nous  cherchons 
les  quantités  des  autres  corps  qui  peuvent  se  com- 
biner avec  cet  oxigène  ; et  les  nombres  qui  ex- 
priment les  quantités  de  chacun  des  autres  c&'p* 

nous  donneront  le  poids  relatif  de  leurs  atomes. 

• • 

Puisque,  quelque  poids  que  nous  donnions  à un 

corps,  les  rapports  restent  les  mêmts , si  nous 

voulons  faire  une  table,  nous  supposerons  indif- 
« » 
féremment  que  l’oxigène  pèse  i kilogramme , ou 

bien  ioo  kilogrammes.  En  général,  on  prend 
l’oxigène  pour  i.  Cette,  quantité  d’oxigène  se 
combine  avec  une  certaine  quantité  des  divers 
corps,  et  puisque  nous  supposons  que  ce  sont  les 
atomes  qui  se  combinent  entre  eux,  il  est  évi- 
dent  que  le  poids  de  l’atome  d’oxigène  étant  re- 
présenté par  î , comme  nous  l’avons  dit , on 
aura  des  poids  relatifs  pour  les  atomes  des  autres 
corps  ; ce  seront  les  équivalens  chimiques , ou  pro- 
portions chimiques.  Ainsi,  on  représentera  pro- 
portionnellement , par  des  nombres le  poids 
correspondant  de  chaque  corps  combiné  aveç 
l’atome  d’oxigène.  Toute  cette  théorie  parait 
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abstraite;  mais  On  aura  soin  d’y  revenir  à l’oc- 
casion. V • : ' 

Cela  pose,  la  neutralité  va  devenir  facile  à dé- 
finir; car  je  suppose  qu’on  ait  déterminé  le  poids 
des  atomes  des  divers  alcalis  et  celui  des  divers 

l * 

acides.  Si  l’on  connaissait  seulement  celui  des 
acides,  on  trouverait  celui  des  alcalis,  en  cher- 
chant les  quantités  pondérales  qui  neutralisent  les 
acides,  et  réciproquement.  Qn  a ainsi  les  poids 
des  acides  et  des  alcalis  qui  produisent  la  neutra- 
lité; ces  poids  sont  invariables. 

Si  maintenant,  par  exemple,  prenant  un  acide 
qui  produit  avec  la  potasse  un  sel  neutre,  je  le 
combine  avec  une  autre  base,  ce  second  composé 
pourra  agir  sur  le  papier,*  et  êh$  cependant  un 

' . t 

sel  neutre.  Ainsi,  un  sel  neutre  résulte  pour  noos 
d’un  atome,  ou  proportion,  ou  équivalent  d’acide, 
combiné  avec  un  atome,  etc.,  d’alcali.  En  exa- 
minant ce  sel,  si  sa  réaction  est  nulle  sur  le  papier, 
nous  dirons  qu’il  est  tout-à-fait  neutre  ; s’il  altère 
le  papier,  nous  dirons  que  c’est  un  sel  neutre  avec 
une  réaction  alcaline  ou  avec  une  réaction  acide. 


• • 
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- Un  grand  nombre  de  sels  sont  dans  ce  cas  ; main- 
tenant nous  n'en  serons  plus  embarrassés.  Pour 
connaître  si  un  sel  est  neutre,  nous  n’aurons  donc 
qu’à  déterminer  les  proportions  d’aci<Je  et  de  base 
qui  entrent  dans  sa  composition.  • 

Une  conséquence  nécessaire  de  la  composition 

• » 

des  sels-,  c’est  que  l’oxigène  de  la  base  etxelui  de 
l'acide  se  trouvent  toujours  dans  un  rapport 
simple  et  constant  pour  un  même  genre  de  sel  , 
En  général,  les  bases  sont  des  oxides,  ou  au- 
trement dit  des  corps  simples  combinés  avec 
l’oxigène  ; cependant  il  y a des  bases  > comme 
l’ammoniaque,  qui  neutralisent  parfaitement  les 
acides,  et  qui  ne  renferment  *pas  d’oxigène.  On 
a récemment  ttouvé  aussi  une  classe  de  matières 
végétales,  qu’on  a appelées  alcalis  végétaux , qui 
jouent  le  rôle  d’oxides-en  formant  de  véritables 
sels  avec  les  acides.  Cependant,  nous  pouvons 
dire  qu’en  général  les  bases  sont  des  oxides. 

Nous  admettrons  que  les  oxides  renferment  un 
atome  de  base  et  un  atome  d’oxigène,  quoiqu’il 
y ait  cependant  des  bases  qui  contiennent  deux 
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atomes  d’oxigène , comme  l’oxide  de  potassium, 
P*  exemple..  *«  ' - 

L’acide  sulfurique  renferme  un  atome  de  base 
* « • 
et  trois  atomes  d’oxigène.  On  a trouvé  que , dans 

les  sulfates  neutres,  l’oxigène  de  l’acide  est  triple 
de  celui  de  Poxide  ; mais  ce  n’est  qu’une  consé- 
quence de  la  tlféorie , quoiqu’on  ait  présenté  ce 
fait  comme  une  loi.. On  verra  que,  dans  chaque 
genre  de  sels,  l’oxigène  de  l’acide  est  toujours 
un  multiple  constant  de  celui  de  la  base , . niais 
que  lé  rapport  varie  pour  chaque  acide;  aima  îï 
est  triple  pour  les  sulfates  neutres,  quiqfuplc 
pour  les  nitrates,  etc. 

Les  bases  ne  sont  pas  invariables  dans  leur  na- 
ture; les  métaux  qu’elles  renferment  peuvent  se 
combiner  avec  des  quantités  différentes  d’oxigène. , 
Le  fer,  le  cuivre,  tous  les  métaux  en  génejal, 


peuvent  se  combiner  en  proportions  Variables' 
avec  l’oxigène  : ce  sont  alors  de  nouveaux  corps  ; 
car,  quoiqu’ils  contiennent  les  mêmes  élémens, 
les  proportions  étant  différentes , les  propriétés 
le  sont  aussi.  C’est  ainsi  qu’en  ajoutant  de  l’oxi- 
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gène  au  manganèse , on  finit  par  faire  un  acide 
raanganésique.  Dans  le  cas  où  les  bases  changeait 
de  nature  en  prenant  des  quantités  variables 
d’oxigène  , on  peut  se  demande!-  ce  qui  arri- 
vera relativement  à la  quantité  d acide  néces1- 
saire  pour  neutraliser  la  nouvelle  base;  il  y a,  à 
- cet  égard,  une  loi  : la  quantité  d’acide  nécessaire 
pour  produire  la  neutralité  croît  proportionnelle- 
ment à la  quantité  d’ôxigène  que  renferme  la  base. 

Mais  qu’arrive— t— il  quand  cest  1 acide,  au  lieu 
^Je  la  base,  qui  change  de  nature,  comme  l’â- 
cide  sulfureux,  hyponitreux,  qui  peuvent  ab- 
sorber de  l’oxigène  et  se  transformer  en  acide 
sulfurique  et  nitrique,  et  quelle  est  la  loi , si  elle 
. n’est  pas  analogue  à celle  que  nous  venons  d ex- 
poser pour  les  bases?  Dans  ce  cas  le  radical  peut 
se  combiner  avec  des  quantités  d’oxigène  diffé- 
rentes pour  former  des  acides  différens , mais  il 
faudra  toujours  la  même  quantité- de  base  pour 
produire  la  neutralité.  Ainsi , en  combinant  un 
atome  de  soufre .avêc  deux  atomes  d’oxigène,  on 
forme  de  l’acide  sulfureux  : si  on  laisse  cet  acide 
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à l’air , il  prend  une  nouvelle  quantité  d’oxi- 
gène  et  devient  acide  sulfurique,  qui  est  neutra- 


— Æ.  ' A 

lise  par  la  même  quantité  de  base. 

Les  acides  peuvent  se  combiner  avec  la  base 

eu  diverses  proportions;  mais  dans  chacune 

* • • • • > 

d’elles,  ils  n’ont  pas  toujours  la  même  affinité  : 
en  général,  il  existe  des  proportions  dans  les- 
quelles la  combinaison  est  plus  stable.  Dans  les 
diverses  combinaisons  d’un  même  corps,  il  y en 
a toujours  une  beaucoup  plus  stable  que  les  au- 
tres; et  quaud  rien  ne  s j oppose , la  combinaison 
la  plus  stable  peut  toujours  se  former.  Ainsi,  on 
verra  des  oxides  renfermant  plus  d’un  atonie 
d’oxigène  revenir  à un  seul  atome  pour  former 
une  combinaison  plus  stable,  par  exemple. 

Je  puis  combiner  le  peroxidc  de  mangèse  avec 
l’acide  sulfurique:  je  formerai  un  sel  rouge  bien 
acide,  mais  qui  se  décompose  avec  facilité  pour 
passer  à l’état  de  protoxide  ; il  suffit  pour  cela 
d’une  légère  chaleur. 

Il  est  à remarquer  qu’entre  les  corps  de  même 
classe  1 affinité  est  faible  : ainsi,  les  acides  entre 

• . . 2., 
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eux  et  les  bases  entre  elles  ont  peu  d’affinité  ; mais 
les  acides  ont  une  grande  affinité  pour  les  bases. 

*4  A,.  ' 

Il  y a beaucoup  de  considérations  pour  les- 
quelles nous  renverrons  à une  époque  plus  avan- 
cée  ; nous  attendrons  , pour  parler  de  l’électricité, 
que  le  professeur  de  Physique  en  ait  traité.  Je 
dirais  des  mots  nouveaux , je  ne  serais  pas  çom- 
pris;  il  vaut  mieux  attendre  que  v<ms  soyez  fa- 
miliers  avec  les  phénomènes  électriques  et  gai- 

* V*  / 

vaniques. 

Je  ferai  remarquer  que  les  généralités  décou- 
, / 
lent  des  faits,  en  sorte  qu’on  peut  dire  qu’un 

fait  général  doit  suivre  l’exposition  dès  faits  par- 
ticuliers. Nous  parlerons  d’abord  de  ces  faits;  qui 
serviront  à nous  fixer.  - . 

Il  faut  commencer  par  classer  les  sels,  et  voir 
comment  nous  les  étudierons.  Ils  sont  excessive- 
ment nombreux  ; mais  ils  n’ont  pas  tous  la  même 
importance  pour  nous  : aussi  nous  passerons  lé- 
gèrement sur  ceux  qui  en  ont  le  moins. 

En  examinant  les  sels,  on  voit  qu’on  en  peut 
former  deux  séries  de  groupes.  Dans  l’une,  on 
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peut  placer  les  sels  de  même  base  et  d’acides  dif- 

“h 

férens  ; dans  l’autre , les  sels  de  même  acide  avec 

des  bases  différentes.  Ces  deux  méthodes  ont  été 

* ' . * » , 

employées.  En  Minéralogie , M.  Haiiy  avait  rangé 

* * — ’ 

lés  sels  d’après  les  bases  : &u  lieu  de  dire  sul- 

,‘f*  ^ ± * • " 

fate  de  chaux  \ il  disait  chaux  sulfatée.  En  Chi- 
mie,  on  aime  mieux  les  ranger  d’après  les  acides, 
parce  que  les  acidês  sont  en  général  plus  faciles 

«r*  > ^ * * ’ 

à décomposer.  Ainsi,  nous^ rangerons  les  sels  de 
manière  à former  autant  de  groupes  que  d’acides 
différens  : nous  mettrons  donc  ensemble  tous  les 
sels  formés  par  l’acide  sulfurique  et  les  diffé- 
rentes bases,  et  nous  les  nommerons  sulfates  ; 

* , : * •-  t . ' • ' f % "■  r*-  \.:  Vvk  ‘ 

nous  mettrons  également  ensemble  tous  les  car- 
bonates, etc.  ; nous  examinerons  les  caractères 
des  divers  groupes,  et  ensuite  ceux  des  espèces.. 

En  parlant  des  sels,  nous  ne  pouvons  pas  avoir 
po  ar  but  d’étudier  ces  corps  dans  tous  leurs  détails, 
ils  sont  .trop  nombreux.  S’il  fallait  les  mettre  en 
contact  avec  tous  les  corps,  ce  serait  une  étude 
longue  et  sans  utilité  : il  faut  les  définir,  les  ca- 
ractériser ; et  si  un  petit  nombre  de  caractères 
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suffît  pour  distinguer  un  corps,  nous  'nous  en 
contenterons.  Ainsi , caractériser;  un  corps,  c’est 
donner  les  caractère*  safllans  qui-  le  représen- 
tent; de  .sorte  que  l’étude  des  sels  comprend 

* 4 , . ' . * ‘ • * * * „ * 

leurs  définitions  et  letirs  propriétés  les  plus  sail- 
lantes- • • 5 '*  ’i 

« 9 • ' %■  • ‘ • 

l.es  caractères  que  présentent  le&  sels  sont  de- 

• , ’*  • *■ 

deux  ordres  : les  caractères  génériques , propres 

à tous  les  sels  formés  par  un  même  acide  ; et  les 

* I*  ‘ . * * * , t 1 ‘ 

caractères  spécifiques , qui  sont  déterminés  plus 
particulièrement  par  la  présente  de  la  base.  Ces 
caractères  se  composent  de  propriétés  qui  sont 
ou  chimiques  ou  physiques.  « 

• * 

Par  propriétés  physiques , on  entend  toutes 
celles  qu’on  peut  remarquer  sans  altérer  le  corps, 
.comme  la  forme,  la  couleur;  la  saveur  qui,  èn 

• * .f  ’ * ' , • ■ f % 

général,  dépend  plus  de  la  base  que  de  l’acide, 
comme  dans  tous  les  sels  de  magnésie , qui  sont 
caractérisés  par  une  amertume  particulière;  lo- 
deur,  la  densité,  l’action  sur  la  lumière  ou  la 
réfraction,  1a  fusibilité , la  volatilité. 

Les  propriétés  chimiques  sont  la  manière  dont 

1 k \ » ^ ‘ • 
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les  sels  sè  comportent  avec  l’eau,  c’est-àtSire , eu 

général , l’action  des  dissolvans.  C’est  un  grand 

point  dans  l’histoire  des  sels,  de  connaître  s’ils 
* t 
sont  solubles  dans  l’eau,  et  en  quelle  quantité; 

céla  détermine  les  moyens  de  séparation  et  de 

combinaison.  Ce  que  je  dis  de  l’eau  s'entend  de 

tous  les  dissolvans;  de  l’alcool,  dont  on  se  sert 

beaucoup  pour  dissoudre , les  sels,  des  acides. 

Dans  les  propriétés  chimiques,  il  faut,  encore 

ranger  l’action  de  la  chaleur,  de  l’air,  des  corps 

simples,  des  acides  et  des  bases. 

, ’ ’ ^ 

L’étude  d’un  sel  sera  terminée  par  son  histoire 

• v * 

np  tu  relie , c’est-à-dire  par  les  circonstances  où  il 
se  trouve  dans  la  nature.  • . 

En  général,  la  dénomination  chimique  fait- 
connaître  sa  composition  : quand  je - dis  sulfate 
dé  potasse,  vous  entendez  de  quel  corps  je  veux 
parler.  Mais  il  y a beaucoup  de  sels  qui  sont  avec 
excès  d’acide  Ou  de  base;  il  y eu  a qui  sont  ce 
qu’on  nomme  hydratés,  c’est-à-dire  combinés 
avec  Veau.  Les  propriétés  peuvent  donc  aussi 
dépendre  de  la  présence  de  l’eau  : On  sera  donq 
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forcé  dé  dire  sel  hydraté  ou  non.  Vous  êtes  fa- 
miliers avec  la  plupart  de  ces.  propriétés  ; nous 
ne  devons  nous  en  occuper  qu’autant  quelles  se 
rapportent  à l’étude  des  sels. 

Nous  exprimerons  la  composition  des  sels 
d’une  Qianière  simple  par  les  atomes,  en  faisant 
connaître  s’ils  sont  neutres , acides  ou  basiques  ; 
les  quantités  d’eaù  seront  de  même  exprimées 
atomiquement.  Autrefois , on  donnait  les  quan- 
tités pondérales  prises  sur  cent  parties  : il  était 
difficile  de  retenir  de  pareils  nombres. 

L’action  de  la  chaleur  comprend  plusieurs  phé- 
nomènes, copimela  fusibilité,  la  volatilité  ; pro- 
priétés auxquelles  nous  donnons  une  grande  im- 
portance. Mais,  en  étudiant  l’action  de  la  cha- 
leur sur  ces  corps , on  observe  un  phénomène 
que  ne  présentent  pas  tous  les  sels , et  qui , par 
cela  même,  devient  un  caractère  : c’est  la  décré- 
pitation. Si  l’on  jette  du  sel  marin  sur  des  char- 
bons chauds,  il  saute  en  éclats  en  pétillant  : ce 
phénomène  est  souvent  une  preuve  de  l’absence 
de  Veau  chimique  dans  le  sel , c’est-à-dire  que,  le 
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plus  souvent,  les  sels  hydratés' ne  décrépi terit 
pas.  Je  ne  dis  pas  cependant  que  tout  sel  qui  ne 
contient  pas  d’eau  , décrépite;  cela  serait  faux. 

A quoi  est  du  ce  phqpomène  ? On  peut  l’attri- 
buer  à deux  causes.  Les  sels,  en  général,  se 
forment  au  milieu  de  Veau  ; il  se  peut  que  les  mo* 
lécules , en  s’agrégèant,  ne  l’expulsent  pas  entiè- 
renient;  il  en  reste,  mais  des  quantités  si  petites, 
qu’on  ne  peut  les  évaluër  au-delà  de  quelques 
millièmes.  Ains’i  un  sel  qu’on  nommera  anhydre 
pourra  cependant  contenir  quelques  millièmes 
d’eau.  Cette  eau  n’est  pas  considérée  comme  chi- 
mique, et  aujourd’hui  on  a un  moyen  de  re- 
connaître l’eau  en  combinaison  chimique;  c’est 
quelle  soit  en  proportions  définies.  Cette  eau  est 
interposée  entre  les  lames  des  cristaux , et  l’on 
conçoit  que  quand  on  jette  un  sel  de  cette  na- 
ture sur  des  charbons  ardens , l’eau  peut  prendre 
l’état  de  fluide  élastique  et  briser  le  sel. 

Cette  explication  est  admise;  ipais  je  fais  re- 
marquer  qu’il  peut  y avoir  décrépitation  sans 
qu’elle  soit  due  à la  volatilité  de  l’eau.  En  effet, 
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il  y a des  corps  solides  vitrifiés  dans  lesquels  on 

ne  peut  supposer  de  l’eau;  cependant,  ils  peuvent 

se  briser  et  décrépiter,  comme  la  larme  batavique 

qu’onréduit  en  parcelle^  en  brisant  seulement 
* * * * 
la  queue.  On  peut  attribuer  ce  phénomène  àT 

l'action  de  larchaleur  qui  agit  inégalement  par 

la  dilatation.  ’ 

b 

La  chaleur  peut  encore  agir  chimiquement  en 
séparant  l’eau  de  cristallisation  qui,  est  retenue 
très  faiblement  dans-les  corps,  èt  qui  peut  être 
expulsée  par  la  seule  chaleur  de  l’atmosphère  ou 
l’action  hygrométrique.  On  reconnaît  facilement 
quand  un  sel  contient  de  l’eau  ; il  suffit  pour 
cela  de  le  placer  dans  un  tube  fermé  à l’une  de 
ses  extrémités,  et  de  chauffer;  et  l’eau.,  s’il  en 
contient,  se  vaporise  et  se  dépose  à la  partie  su- 
périeure sous  forme  de  gouttelettes.  Quelque  pe- 
tite qüe  soit  la  quantité-d’eau,  on  peut  la  recon- 
naître de  cette  manière.  D'autres  fois,  la  chaleur 
agit  en  déterminant  un  nouvel  arrangement  entre 
les  molécules. 

L’action  de  l’eau  sur  les  sels  est  des  plus  remar- 
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quables , car  elle  comprend  la  solubilité  et  la  cris- 
tallisation. On  mesure  la  solubilité  en  prenant, 
par  exemple,  ioo  parties  deau , et  cherchant  la 
quantité  de  chaque  sel  qu  elles  peuvent  dissoudre. 
L’eau  dissout  en  général  les  corps  en  quantité 
variable , suivant  que  sa  tem pérature  est  plus  ou 
moins  élevée  ; il  y a cependant  quelques  sels  qui 
se  dissolvent  mieux  à froid  qu’à  chaud,  tels  que 
le  sulfate  de  soude  et  le  séléniate  de  soude;  il 
faut  donc  faire  une  expérience  pour  chaque  tem- 
’pérature  déterminée  , afin  d’obtenir  le  point  de 
saturation.  Mais  le  sel  peut  être  hydraté  ou 
anhydre;  il  faut  donc  examiner  le  sel  quand  il  est 
cristallisé,  et,  s’il  se  sépare  anhydre,  on  dira  que 
l’eau  a dissous  tant  de  parties  de  sel  anhydre  ; 
mais,  en  général , il  se  sépare  avec  son  eau  de 
cristallisation,  et  alors  on  dit  que  ccst  un  sel 
hydraté.  Ainsi  , la  solubilité  sera  appréciée  en 
évaluant  le  sel  tel  qu’il  se  sépare  du  dissolvant. 

On  peut  faire  cette  expérience  de  déux  ma- 
nières : d’abord  en  tenant  de  l’eau  pure  à une 
température  constante  avec  un  excès  de  sels, 

•y'>v  1 
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pendant  assez  long-temps  pour  quelle  soit  satu- 

>.  • • * • - 

rée  ; en  opérant,  par  exemple^  dans  un  matras 

au  bain-marie,  dont  on  détermine  la  tempéra- 
• • . . » 
ture  au  moyen  d’un  thermomètre , décantant 

la  liqueur  dans  un  matras  pesé , le  pesant  de 
nouveau,-  et  faisant  évaporer  à.  siccïté,;  ou  bien 
en  faisant  une  dissolution  saturée  à une  certaine 
température,  par  exemple,  20°,  et  exposant  la 
liqueur  à une  température  plus  basse,  comme  1 0% 
décantant  la  liqueur , et  l’évaporant  à siccïté 
comme  précédemment.  . 

On  trouve  beaucoup  de  sels  qui  contiennent  de 
l’eau  de  cristallisation  ; en  les  chauffant,  l’eau  qui 
est  à l’état  solide  va  agir  comme  dissolvant,  de  ma- 
nière que  le  sel  qui  était  solide r exposé  à la  cha- 
leur, va  fondre  : c’est  là  ce  qu’on  nomme  la  fusion 
aqueuse;  elle  est  déterminée  par  la  présence  de 
l’eau  dans  le  sel.  Le  sel  anhydre  peut  ensuite 
fondre  à la  chaleur  rouge , de  sorte  que  le  sel  qui 
vient  de  subir  la  fusion  aqueuse  à une  tempéra- 
ture modérée,  fondra  souvent  encore  si  on  l’ex- 
pose à une  température  très  élevée,  et  il  éprouve 
> ... 

. ■.  • • * 
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alors  ce  qu’on  nomme  la  fusion  ignée.  Si  l’on  jette 
du  sulfate  de  soude  sur  un  corps  incandescent , 
il  subit  la  fusion  aqueuse , et  présente  bientôt  du 
sulfate  anhydre  ; si  l’on  porte  celui-ci  à une  haute 
température,  il  subira  la  fusion  ignée. 

L’alcool  est  un  dissolvant  qui  agit  sur  un  cer- 
tain nombre  de  sels  ; mais  il  ne  dissout  bien  que  • 

i 

ceux  que  l’eau  dissout  facilement  et  qu’on  nomme 
déliquescens  : cela  fait  qu’il  peut  servir  pour 
séparer  quelques  sels  les  uns  des  autres.  Ainsi,  si 
l’eau  dissoutdeux  sels,  et  que  l’alcool  n’en  puisse 
dissoudre  qu’un,  on  pourra  l’employer  pour  les 
séparer.  . 

Je  dois  faire  remarquer  que  l’action  dissolvante  ' 
de  l’alcool  varie  en  raison  de  sa  nature , c’est-à- 
dire  des  proportions  d’eau  et  d’esprit-de-vin  qu’il 
contient.  On  peut  dire  que  l’alcool  absoj^ ne  dis- 
sout presque  point  de  sel  ; mais  il  en  dissout 
d’autant  plus,  qu’il  est  plus  aqueux.  Ainsi,  on 
conçoit  qu’avec  l’alcool  on  peut  avoir  une  infinité 
de  dissol  vans.  Il  s’ensuit  que  quand  on  dit  qu’un 

• * x * i-  r — 

corps  est  soluble  dans  l’alcool,  il  faut  faire  con- 
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naître  la  nature  de  l’alcool  employé.  On  se  sert, 
en  général,  de  l’esprit-de-vin* f . Voici  une, dis- 
solution de  nitrate  de  potasse  (l’alcool  ne  dissout 
pas  ce  sel)  : si  j’y  verse  de  l’alcool , je  vaisaflfaiblir 
l’action  de  l’eau  sur  le  sel , et  le  nitrate.va  se  dé- 

* i ‘ • • ' » 

poser.  Réciproquement,  il  y a des  corps  que  l’al- 
•cool  dissout,  et  que  l’eau  ne  peut  dissoudre,  en 
sorte  qu’en  y versani  de  l’eau,  on  met  le  sel  en 
liberté. 

Nous  avons  dit  que  Igs  acides  sont  aussi  des 
dissolvans.  Voilà  du  phosphate  de  chaux  : je 
pourrais  verser  dessus  de  l’eau,  en  telle  quantité 
que  je  voudrais,  sans  en  dissoudre  une  quantité 
‘sensible  ; si  j’y  verse  un  acide,  je  le  dissoudrai 
très  bien.  : . 

i 

Nous  avons  donc  trois  espèces  de  dissolvans  ; 
le  plus  ®ble  est  l’alcool,  et  les  acides  forment  le 
plus  puissant.  ■ ' . 

• \ ' v 
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IMPRIMERIE  DE  HUiURDrCOURCIER , 
ruu  tin  Jafdïnei,  n”  il.  • ' 
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Nous  continuerons  à examiner  quelques  ca- 
1 acteres  des  sels;  mais  nous  le  ferons  rapide- 
ment, parce  qu’ils  se  sont  présentés  déjà  avec  les 
corps  simples  et  les  composés  binaires. 

Nous  avons  vu  qu’un  assez  grand  nombre  de 
sels  se  dissolvent  en  quantité  d’autant  plus  grande 
que  la  température  du  dissolvant  est  plus  élevée, 
en  sorte  que  par  le  refroidissement,  leurs  molé- 
cules se  déposent,  et  peuvent  obéir  à la  force 
d’attraction  et  former  des  cristaux  ; c’est  la  cir- 
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constance  principale  dans  laquelle  les  cristaux  se 
forment  au  moyen  desl  dissolvans ; c’est  la  cris- 
tallisation par  la  voie  humide. 

* On  peut  aussi  obtenir  des  cristaux  pn  procu- 

, ' i 

rant  de  la  mobilité  aux  molécules,  ce  qu’on  fait 
en  fondant  ou  en  volatilisant  les  corps  ; c’est  la 
cristallisation  par  la  voie  sèche.  > 

On  peut  dire  ensuite  que  la  cristallisation  dé- 
pend des  circonstances  dans  lesquelles  les  corps  se 
trouvent  placés;  c’est-à-dire  quelle  varie  suivant 
la  température.  Quand  on  veut  obtenir  de  beaux 
cristaux,  il  faut  prendre  des  masses  un  peu  con- 
sidérables, et  veiller  à ce  que  le  refroidissement 
soit  lent.  Si  le  refroidissement  était  rapide , les 
cristaux  auraient  des  formes  irrégulières. 

On  peut  obtenir  de  fort  beaux  cristaux , en 

nourrissant  les  cristaux  les  mieux  formés  d’une 

» '■  * 

première  cristallisation  lente,  ceux  qui  ont  la 
forme  la  plus  régulière.  On  les  place  pour  cela 
dans  un  vase  à fond  plat,  et  l’on  verse  dessus  une 
eau  mère  ou  eau  saturée  à froid.  Il  se  fait  à l’air 
une  évaporation  lente  ou  spontanée,  c’est-à-dire 
qu  a chaque  instant  une  portion  d’eau  s’échappe, 
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et  qu’une  quantité  correspondante  de  sel  se  pré- 
cipite, et  les  cristaux  augmentent  chaque  jour. 

11  faut  avoir  soin  de  les  retourner  chaque  jour  sur 
leurs  diverses  faces;  on  parvient  ainsi  à former 
des  cristaux  très  volumineux.  M.  Leblanc  s’était 
voué  à ce  genre  d’expériences.  C’est  là  en  quel-  ' 
que  sorte  un  amusement;  il  faut  retourner  de 
temps  en  temps  le  cristal  ; les  petites  blessures 
qu’on  peut  lui  faire  se  réparent  d’elles-mèmes. 
On  appelle  cela  nourrir  des  cristaux  par  la  mé- 
thode de  Leblanc, 
j 

L’action  de  l’air  sur  les  sels  mérite  de  fixer 
notre  at{ention.  Il  agit  de  deux  manières  : en  four- 
- »‘ssant  de  l’oxigène  à l’acide  et  plus  souvent  à 
l’oxide;  c’est  ainsi  que  les  sels  de  protoxide  de 
fer  exposés  à l’air  passent  à un  état  supérieur 
<1  oxidation.  Il  agit  aussi  par  l’eau  hygrométrique 
qu’il  renferme,  suivant  sa  température.  Les  sels, 

-1  raison  de  leur  allinité  plus  ou  moins  grande 
pour  1 eau,  peuvent  en  absorber  ou  en  rendre 
à l’air,  de  sorte  qu’il  se  présente  deux  phéno- 
mènes. Quand  un  sel  absorbe  l’eau  et  peut  se 
tondre,  on  le  nomme  déliquescent;  quand. 
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an  contraire,  il  a peu  d’aflinité  pourl’eaiu  , il  peut 
en  abandonner,  on  le  nomme  efllorescent.  Ces 
propriétés  ne  sont  pas  absolues,  elles  dépendent 
de  l’état  hygrométrique  de  l’air  ; et,  en  général, 
tous  les  sels  sont  déliquescens  dans  un  air  com- 
plètement humide,  comme  cela  arrive  dans  une 
cloche  reposant  sur  l’eau.  Ainsi  le  sucre , le  nitre, 
qui  se  maintiennent  solides  dans  toutes  les  cir- 
constances dans  de  l’air  libre  (qui  nest  jamais 
saturé,  même  quand  il  pleut),  fondraient  s’ils 
étaient  placés  dans  de  l’air  complètement  saturé. 
Je  parle  des  sels  solubles  dans  l’eau.  Ainsi  dans 

i. 

un  air  saturé  tous  les  sels  sont  déliquescens. 

La  quantité  d’eau  variant  sans  cesse  dans  l’air, 
la  déliquescence  commencera  pour  chaque  sel  à un 
degré  particulier  de  l’hygromètre.  Si  nous  plaçons 
le  sel  marin  dans  de  l’air  où  l’hygromètre  de  Saus- 
sure marque  8o°>  il  ne  changera  pas;  si  l’hygro- 
mètre monte  à 92e , le  sel  tombera  en  déliquium. 
Le  nitre  est  déliquescent  à 9-7°  du  même  hygro- 
mètre. Dans  toutes  les  circonstances  hygromé- 

„ 

triques  de  l’air , on  trouve  des  sels  déliquescens. 

Le  chlorure  de  calcium  n’est  jamais  solide  à 
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l’air,  et  il  a tant  d’affinité  pour  l’eau,  qu’il  peut 
« « . > 
enlever  à l’air  un  seul  centième  qu’il  contiendrait. 

Le  phénomène  de  l’efflorescence  est  en  quelque 

• , , * i * 

sorte  opposé  à celui-là,  car  il  se  produit  lorsque 
le  corps  cède  de  l’humidité  à l’air.  Le  sulfate  de 
soude  exposé  à l’air,  perd  sa  transparence,  et 
tombe  en  poudre  impalpable,  et  l’on  dit  qu’il  . 
s’effleurit.  Beaucoup  de  sels  sont  dans  ce  cas, 
mais  cet  effet  dépend  de  l’état  de  l’air.  On  a sup- 
posé que  quand  un  sel  s’effleurit,  il  abandonne 
y.  toute  l’eau  qu’il  contient  : c’est  une  erreur,  la 
plupart  n’en  perdent  qu’une  portion.  11  y eu  a 
quelques-uns  qui  l’abandonnent  entièrement,  et 
le  sulfate  de  soude  est  dans  ce  cas  ; mais  le  car- 
bonate et  le  phosphate  de  soude , quoique  et- 

• t ; » . . 

fleuris,  conservent  toujours  de  l’eau.  Les  sels 
de  ce  dernier  ordre  contiennent  plusieurs  ato- 
mes d’eau;  en  sorte  que  si  un  sel  renferme  dix 
atomes,  par  exemple,  on  doit  concevoir  que  le 
. dixième  est  retenu  avec  moins  de  force  que  le 
neuvième,  ainsi  de  suite. 

V * • • • 

11  faut  remarquer  que  les  pertes  d’eau  qui  se 
font  ainsi  ne  paraissent  pas  suivre  la  loi  des 
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proportious  définies  ; c'est  comme  l'état  hygro- 
métrique des  bois  et  des  autres  substances  qui 

peuvent  se  dessécher  et  perdre  des . quantités 
* . # . 
variables  d’eau , par  termes  rapprochés,  et  non 

p^r  sauts , comme  dans  les  proportions  définies. 
Dans  quelques  circonstances  qu’on  prenne  les  sels, 

. ayant  éprouvé  un  commencement  de  déliques- 
cence ou  d’efflorescence,  on  ne  trouve  jamais  l’eau 
es  proportions  définies. 

L’air  ne  desséche  jamais  par fakemCn tles  concis , 
ear  jamais  xl  ne  descend.  au-dëssotis  de  4 °°  de 
l’hygromètre , et  dans  ee  cas  il  renferme  encore 
un  quart  d’eau  ; mais  on  peut , par  des  rooyéns' 
artificiels,  augmenter  la  dessiccation.  11  suffit 
de  mettre  sous  une  cloché  le  corps  que  l’on  veut 
dessécher  etde  la  chaux , ou  de  l’acide  sulfurique 
concentré,  et  Veau  sera  absOrbee» 

On  sait  que  l’air  ne  s’oppose  pas  au  dévelop- 
pement de  là  vapeur,  c’est-à-dire  que  la  tension 
dota  vapeur  est-’la  même  dans  l?air  qüe  dans 4e 
vide  ; mais  il  fait  obstacle  à la  rapidité  de  la  vapo- 

■ * I ï ■ ^ S 

risation  en  retardant  le  mouvement  des  molécu- 

% • f t 

■ . , les.  Si  l’on  veut  aller  plus  vite,  on  fait  le  vide  sous 
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la  cloche  : la  vapeur  se  répand  alors  avec  plus  def 
rapidité,  et  l’on  arrive  promptement  au  résultat.' 

On  parvient  encore  à dessécher  plus  complè- 
tement les  corps  au  moyen  de  la  chaleur.  On  les  > 
place  sous  une  cloche  où  l’on  a mis  aussi  de  l’a- 
cide sulfurique;  on  chauffe  : la  tension  de  la  va- 
peur devient  de  plus  eu  plus  grande,  et,  suivant 
la  température  à laquelle  on's’élève,  on  obtient 
une  dessiccation  plus  ou  moins  parfaite.  Ce 
moyen  est  de  beaucoup  préférable  à l’autre. 
Dans  quelques  circonstances , on  ne  peut  s’y; 
prendre  ainsi;  mais,  quand  on  peut  exposer  les 
corps  à une  température  élevée,  l’emploi  de  la 
chaleur  est  préférable. 

11  faut  nous  occuper  maintenant  de  l’action  des 
corps  simples  sur  les  sels.  Nous  ne  parlerons  que 
de  celle  du  carbone , de  l’hydrogène  et  du  potas- 
sium. Si  l’on  a des  sels  formés  par  des  acides,  dans 

i i • . . 

lesquels  l’oxigèue  n’est  pas  retenu  fortement,  on 
peut  l’enlever  par  le  carbone',  qui  alors  se  change 
en  acide  carbonique  ou  en  oxide  de  carbone, 
l’hydrogène  qui  forme  de  l’eau,  le  phosphore  qui 
forme  de  l’acide  phosphorique,  le  potassium  qui 
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peut  décomposer  la  plupart  des  sels.  Nous  aHons 
voir  maintenarft  l’action  des  acides  et  des  bases./ 

i • m * • 

Quand  on  a Un  sel,  C’est-à-dire  un  composé 
d’une  base  et  d’un  acide , et  (ju’on  verse  dessus 
un  autre  acide,  la  base  sé  partage  entre  les  deux 
acides,  celui  avec  lequel  elle  était  d'abord  com*- 
binée , «t  celui  que  l’on  a ajouté  : c’est  là  un  fait 
général.  Ainsi , on. aVait,  je  suppose , du  chlorure 

• i . • 

de  sodium,  qu’on  peut  considérer,  en  dissolu- 
tion , comme  hydro-chlorate  de  soude , on  y versé 
de  _ l’acide  sulfurique  ; on  aura  deux  acides , 
bydro-cblorique  et  sulfurique , qui  se  partage- 
ront  la  base.  Si  l’on  mettait  de  l’acide  sulfurique 
en  excès , il  y aurait  une  partie  de  l’autre  acide 
qui  deviendrait  libre  dans  la  liqueur;  et  si  cet 
acide  était  de  nature  volatile , il  se  dégagerait  ; 
mais  s’il  était  de  nature  fixe,  il  resterait;  et  pen- 
dant qu’il  serait  présent,  on  conçoit  qu’il  cher- 
citerait  toujours  à s’emparer  de  la  base,  en  sorte 
que  celle-ci  sex-ait  partagée  enti-e  les  deux  acides , 
chacun  des  acides  s’opposant  à l’action  de  l’autre. 
Il  y a beaucoup  d’acides  qui  ne  sont  pas  volatils  : 
il  y en  a qu’on  peut  considérer  comme  liquides, 
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parce  qu’ils  sont  toujoiirs  unis  avec  l’eau.  Toutes 
les  fois  que  l’acide  sera  retenu  dans  le  liquide  de  , 
manière  à ne  pas  s’échapper  dans  l’atmosphère , 
il  faut  le  considérer  comme  fixe.  Dans  l’exemple 
que  nous  venons  de  citer , l’acide  hydro-chlorique 
que  nous  avons  mis  en  liberté  va  s échapper,  cai 
il  est  volatil , si  au  préalable  nous  n avons  pas 
dissous  le  sel  ; mais  si  nous  avons  eu  cette  pré- 
caution, le  l'a z hydro-chlorique  va  lui-même 
demeurer  en  dissolution  dans  cette  eau,  et  devra 
être  considéré  comme  fixe.  L acide  sulfurique, 
agit  de  la  même  manière  dans  les  deux  cas;  mais, 
dans  le  second,  il  est  retenu  par  l’eau,  et  la  dé- 
composition doit  être  moins  parfaite,  puisque  les 
deux  acides  se  combattent,  tandis  que  rien  n ai- 

•t 

rète  son  action  dans  le  premier.  On  pourra  donc 

concevoir  que  l'affinité  des  acides  pour  les  hases 
’ y . 

dépend  beaucoup  de  la  fixité  de  ces  corps,  et  sui- 
vant qu’on  opérera  dans  des  circonstances  lavo- 
rables,  un  acide  volatil  pourra  être  considéré 

comme  fixe.  Nous  venons  de  voir  que,  dans  1 ex- 

i . 

périence  ci-dessus , l’acide  hydro-chlorique  est 
retenu  par  l’eau  ; si  l’on  chauffe , il  se  dégagera 
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ayec  , l’eau  , et' l’acide  sulfurique  reprendra  1& 
dessus.  On  pourrait  dire,  dans  ce  cas,  que  l’acide 
hydro-chlorique  a moins  d’affinité'  ; mais  cela 
tient  seulement  à ce  qu’il  devient  volatil  à la 

f * . • 1 . 

température  à laquelle  on  opère  : cette  propriété» 
est  même'  mise  en  usage  pour  la  préparation  -du 
sulfate  de  soi^de. 

Nous  allons  trouver  avec  les  bases  des  phénomè- 
nes analogues.  Si  l’on  prend  un  sel  en  dissolution, 
et  qu’on  ajoute  une  autre  base,  l’acide  va  se  parta- 

f * 

ger  entre  les  deux  bases.  Prenons  du  chlorure  de 

barium  ; si  nous  ajoutons  de  la  potasse  caustique, 

• . * 

aussitôt  le  chlore  va  se  partager  entre  le  barium 

et  le  potassium  ; si  l’une  des  bases  est  moins  so-> 

. - • 
lubie  que,  l’autre , une  portion  sera  omise  en  H— 

• , 

bérté,  et  formera  un  précipité;  si,  avant  de  faire  • 
Pexpériqnt» , j’ajoute  de  l’eau  au  chlorure  de  ba- 

r 

rium,  il  n’y  aura  plus  de  pBepipité,  toiit  sera 
dissous.  On  voit  que  ces  (feux  phénomène?  sont 
de  même  nature;  car  jU  base  peu«olnble  corres-, 
pond  à l’acide  vqlatil , et  le  précipité  au  dégage-; 
ment,  du  gaz.  Dans  l’un  et  l’autre  cas , une  quan- 

• * ‘ • * l * • * r 

tâté  d’eau  sudi*ante*pe,ut  retenir  les  deux  corps. 

* * • s • 
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On  conclura  de  là  que  si  l’on  verse  une  base 

i » * a»"  4 . * / • 

dans  un  sel , c’est  la  base  qui  ne  peut  pas  rester 
en  dissolution  qui  se  séparera.  Ainsi,  les  sels  de 
chaux  solubles  seront  précipités  par  la  baryte  et 
la  strontiane , et  ceux-ci  à leur  tour  par  la  potasse 
ou  la  soude.  Il  faut  donc  concevoir  que  les  deux 
bases  se  partagent , ou  bien  qu’il  y a dégagement 
ou  précipité.  J’énonce  cela  d’une  manière  géné- 
rale, mais  on  aura  occasion  d’y  retenir  en  détail. 

Je  borne  là  les  généralités  sur  les  sels,  et  je  vais 
commencer  à m’occuper  des  genres.  Je  commence 
par  les  borates. 

■GENRE  éoR.ATE, 


L’acide  borique  forme  les  sels  qu’on  appellê 
borates.  On  peut  obtenir  des  sels  à divers  degrés 
de  neutralisation  ; ainsi  nous  pourrons  former 
plusieurs  borates  avec  la  même  base.  Une  base 
peut  se  combiner  en  général  avec  deux,  trois,  et 
même  un  plus  grand  nombre  de  proportions  du 
même  acide,  et  réciproquement. 

Nous  entendons  par  sel  neutre,  un  sel  formé 
par  un  atome  de  base  et  un  atome  d’acide;  ainsi 


nous  pourrions  prendre  pour  noire  atome  d'acide 

un  nombre  ou  une  quantité  qui  forme  avec  la  ' 

soudelesel  neutre.  Mais  l’acide  borique  neutralise 

mal  ; d’ailleurs  ce  genre  contient  peu  d’espèces; 

• 

il  r*y  a mêfne  que  le  borax  qui  soit  bien  connu, 
et  qui  .ait  de  l'importance, .-de  sôrte  qu’on  s’est 
détdrminé  à le  prendre  pour  sèl  formé  d’un  atome 
de  base  et  d’un  atome  d’acide.  Of  , ce  sel  p’est  pas 
neutre;  il  a une  asse*  forte  réaction  alcaline,  qui 
est  même  sensible  à la  saveur.  Il  renferme  donc 
un  excédant  de  base , et  l’on  aurait  pu  choisir  celui 
dont  la  neutralité  est  plus  parfaite;  mais  tout  qela 
est  de  convention.  Au  reste,  on  a une-grande  la- 
titude pour  le  choix  du  corps  qui  sert  à détermi- 
ner le  poids.de  l’atome  d’un  corps.  Nous  nomme- 
rons équivalent,  proportion  ou  atome  du  bprey 

le  nombre  suivant  : 

"■  ' ' 

■ Nous  avons  donné  à l’dlome  d’oxigène  l’unité  •* 
pour  poids  ; fi  quantité  du  bore  qui  lui  corres- 
pond est. 0,6799 

Cet  atome  de  bore  s’unit  à deux  atonies 
d’oxigène  pour  former  l’acide  borique..  2,0000 
Poids  de  l’atomç  .d’acide  borique . ; . 2,6799 
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Cel  atome  d'acide  borique  pesant  2,679g,  s un'* 

' * 

à un  atonie  de  soude  pesant  5,9069  pour  former 
l’atome  de  borax,  qui  par  conséquent  pèse  6, 5888. 

Les  borates  ont  les  caractères  suivans  : quand 
on  les  expose  à l’action  de  la  chaleur,  ils  entrent 
en  fusion  à une  ch^ur  d’un  rouge  ceAe,  et  la 
plupart  don  rien  tmn  verre  transparent,  sans  alté- 
ration;  au  moins  n’y  en  a-t-il  qu’un  petit  nombre, 
comme  ceux  formés  parles  oxides  réductibles,  qui  >. 
pourraient  être  décomposés  eux-mêmes,  ét  l’on  • 
a peu  faitd’expériences  à cet  égard  les  autres  ne 

• J 

sont  pas  altérésà  la  plus  haute  température.  Parmi 
les  corps  combustibles,  nous  indiquerons  l’hydro- 
gène, qui  peut  les  décomposer  à une  chaleur  pres- 
que  blanche,  en  donnant  naissance  à de  Peau,  en  ré- 
duisant l’acide  et  la  base , et  transformant  le  borate 
en  borure,  comme  cela  arrive  pour  le  borate  de  fer, 
et  probablement  pour  ceu*  des  autres  métaux.  On 
peut  obtenir  des  effets  analogues  avec  le  charbon. 
On  voit  qu’en  traitant  le  borate  par  l’hydrogène , 
on  a deux  affinités  : celle  de  l’hydrogène  pour 
l’oxigène^  et  celle  du  bore  pour  le  métal. 

Les  acides  décomposent  ^esque  tous  les  bo- 


V 


' jj,  V l 

Wt-  v courts 

> 

nous  pourrions  prendre  pour  noire  atome  d’acide 
ton  nombre  pu  une  quantité  qui  forme  avec  la 
solide  le  sel  neutre.  Mais  l’acide  borique  neutralise 
mal  ; d’ailleurs  ce  genre  contient  peu  d’espèces; 

• il  n’y  a meme  que  le  borax  qui  soit  bien  connu, 

t 1 

et  qui  .ait  de  l'importance,,  de  sôrte  qu’on  s’est 
déterminé  à le  prendre  pour  sèl  formé  d’un  atome 
de  base  et  d’un  atome  d’acide,  Oy , ce  sel  fi’est  pas 

neutre;  il  a une  assez  forte  réaction  alcaline,  qui 

• < 

es’t  même  sensible  à la  saveur.  Il  renferme  donc 
un  excéda u | de  base , et  l’on  aurait  pu  choisir  celui 
dont  la  neutralité  est  plus  parfaite;  mais  tout  qela 
est  de  convention.  A*u  reste,  on  a une  grande  la- 
titude pour  le  choix  du  corps  qui  sert  à détermi- 
ner le  poids  de  l’atome  d’un  corps.  Nous  nomme- 
rons équivalent,  proportion  où  atome  du  bpre-, 
le  nombre  suivant  : 

- Nous  avons  donné  à l ë tonie  d’oxigène  l’unité 
pour  poids;  1§  quantité  du  bore  qui  lui  corres- 
pond est.. 0,6799 

Cet  atome  de  bore  s’unit  à deux  atonies 
- d’oxigène  pour  former  l’acide  borique.  . 2,0000 
Poids  de  l’atome  d’acide  borique . . . , 2,6799 
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Cet  atome  d’acide  borique  pesant  2,6799,  s un't  , ' 

à un  atome  de  soude  pesant  0,9089  pour  former 

* » * ' * , ■ 

l’atome  de  borax,  qui  par  conse'quent  pèse  6, 5888. 

Les  borates  ont  les  caractères  suivons  : quand 
on  les  expose  à l’action  de  la  chaleur,  ils  entrent 
en  fusion  à une  cln^ur  d’uu  rouge  cerise , et  la 
plupart donnent-dn  verre  transparent,  sans  alté- 
ration  ; au  moins  n’y  en  a-t-il  qu’un  petit  nombre, 
cojnmé  ceux  formés  parles  oxides  réductibles,  qui , 
pourraient  être  décomposés  eux-mêmes,  ët  Pbn  • 
a peu  fait,  d’expériences  à cet  égard  les  autres  ne 

sont  pas  altérésà  la  plus  haute  température.  Parmi 
_ •>  * 
les  corps  combustibles,  nous  indiquerons  l’hydro- 
gène, qui  peut  les  décomposer  à une  chaleur  près- 
que  blanche,  en  donnant  naissance  à de  l'eau,  en  in- 
duisant l’acide  et  la  base , et  transformant  le  borate 

* * * '*  ’ 

en  borure,  comme  cela  arrive  pour  le  borate  de  fer, 
et  probablement  pQurceux.  des  autres  métaux.  On 
peut  obtenir  des  effets  analogues  avec  le  charbon. 

. On  voit  qu’en  traitant  le  borate  par  l’hydrogène , 
on  a deux  affinités  : celle  de  l’hydrogène  pour 
l’oxigène^  et  celle  du  bore  pour  le  métal. 

Les  acides  décomposent  presque  tous  les  bo- 
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rates.  L’acide  carbonique,  dans  les  qirconstances 

ordinaires,  ne  peu  t cependant  les  décomposer;  caj 

• * r • . # 

il  est  très  volatil , etse  dissout  dansl’eau  en  petite 

quantité. 'Si  Pondait  usage  de  l’acidqsulfuriqOe  ou 

f : " V * *.  4 

de  l’acide  nitrique,  qui  sont  très  solubles,  ilss’em- 
parent  de*la  base , suivant  lt^lois  que  nous  avorte  • 
posées  : l’acide  borique  est  mis  eu  liberté,  et,  s’il 
n’y  a pas  assez  d’eau  pour  le  dissoudre,  il  se  préci- 
pite. L’acide  carbonique  pqutaussi  décomposer  les 
• borates,  si  on  l’a  rendu  liquide  par  la  pression. 
Un  caractère  essentiel  de  ces  sels,  c’est  qu'il  ne  se 
produit  pointdéffervescenceeny  versant  un  acide. 
Il  est  vrai  que  c’est  un  caractère  commun  au*  au- 

trcs  acides  fixes,  comme  l’acide  phosphorique , ar- 

' 'i# . ’ ■ • ..  • . i ' 

sénique,  sulfurique;  mais,  comme  ceux-ci  otft .des 
caractères  particuliers,  il  n’est  pas  possible  de  les 
confondre.  D’ailleurs,  les  borates  ainsi  décompo- 
sés par  les  acides  donnent  pour  résultat  de  l’acide 
borique  en  écaille  nacrée,  caractère  remarquable. 

Voici  une  autre  expérience  qu’on  répète  sou- 
vent pour  constater  la  présence  de  l’acide  borique. 
On  ‘peut  verser  sur  une  très  petite  quantité  d’un 
sel-da  cet  acide  en  dissolution  de  l’àeiile  sulfu- 
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rique;  l’acide  borique  se  sépare  : si  ensuite  on  y 
trempe  un  papier,  celui-ei  aura  acquis  la  pro- 
priété de  brûler  avec  une  flamme  verte.  Cette 
couleur  verte  se  reconnaît  encore  en  traitant  l’a- 
cide borique  par  le  chalumeau. 

Les  borates  sont  en  général  peu  solubles;  on 
doit  cependant  excepter  ceux  qui  sont  formés  par 
tapotasse,  la  soude  et  l’ammoniaque,  qui  donnent 
lieu  à des  sels  solubles.  S’ils  sont  à l'état  de  sous-r 
sels,  ils  peuvent  avoir  un  autre  degré  de  solubili  té. 
On  peut  donc  reconnaître,  à l’aide  de  ce  carac- 
tère, si  les  borates  sgnt  formés  d’une  de  ces  bases. 

Les  borates  sont  insolubles  dans  l’alcool  j les 
acides  les  dissolvent,  au  contraire,  avec  facilité. 
Ainsi,  si  je  verse  un  excès  de  borate  dans  l’eau, 
il  va  se  précipiter,  et  si  j’ajoute  à cette  eau  un  peu 
d’acide,  tout  le  sel  déposé  va  se  dissoudre.  Puisque 

0 ^ 

les  acides  dissolvent  les  borates,  on  voit  qu’ils  ne 
peuvent  point  former  de  précipité  en  présence 
d’un  acide. 

On  ne  trouve  dans  la  nature  que  deux  sortes  de 
borates } qui  sont  le  borax  et  le  boracite,  qu’on 
trouve  dans  les  montagnes  gypseuses.  . , ’ 

-Nous  venons  de  donner  les  caractères  des  bo- 
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ratés  neutres;  mais  ces  bpses  péuvent  prendre 
~ une  nouvelle  quantité  d'acide  pour  former  un  bi-, 
borate.  Autrefois,  on  appelait  cebi-borate  simple- 
ment borate } et  l’on  nommait  l’autre  sous-borate. 

. « ‘ .• 

. . Les  bi-borates  ont  quelques  caractères  particu*- 
liers;  on  Jes  reconnaît  à leur  saveur,  qui  est  moins 
alcaline,  et  à leur  plus  grande  solubilité.  Ils  sont 
aussi  en  général  plus  fusibles;  mais  ce  qui  les  dis- 
tingue surtout,  c’est  qu’ils  renferment  une  quan- 
tité d’acide  double.  . 

Nous  insisterons  peu  sur  les  diverses  espèces  de 
borates.  Le  borax  est  le  plusimportant.  Son  nom 
nous  vient  des  Arabes  ; il  était  connu  dans  des 
temps  fort  anciens.  Tel  qu’on  le  trouve  dans  le 
commerce,  on  doit  le  considérer  comme  formé 
(nous  donnerons  toujours  la  composition  du  sel, 
les  propriétés  en  découleront  naturellement)  $’un 


équivalent  d’acide  égal  à 2,6799 

4’un  équivalent  de  soude,  égal  à 5,9089 

...  ■ 6,5888 


Ce  sel  renferme  cinq  équivalens  d’eau, 


qui  égalent 6,62598 

Équivalent  du  borax. , .1 2,21 278 


Ce  Sel  se  présente  sous  une  forme  prismatique. 
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Suivant  M.  Haiiy,  c’est  un  prisme  à base  rectan- 
gulaire oblique,  ou  bien  un  prisme  oblique  hexaè- 
dre, ou  bien  un  prisme  octogonal;  et,  dans  ces 
divers  états,  on  est  sûr  qu’il  contient  la  quantité 
d’eau  dont  nous  venons  de  parler.  Sa  saveur  offre 
à la  fois  quelque  chose  de  doux  et  d'alcalin.  Il 
jouit  de  la  réfraction  double  à un  haut  degré.  Si 
l’on  frotte  ces  cristaux  dans  l’obscurité,  il  est  lu- 
mineux comme  le  sucre,  et  non  comme  les  sileic 
que  l’on  choque.  C’est  ici  une  lumière  phospho- 
rescente. Ce  phénomène,  qu’on  nomme  phospho- 
rescence, a lieu  sans  qu’il  y ait  combustion.  Ex- 
posé à la  chaleur,  comme  il  renferme  cinq  pro- 
portions  d’eau,  il  commence  par  se  fondre  dans 
son  eau  de  cristallisation , et  forme  ensuite  uû 
liquide  visqueux,  boursouflé  par  l’eau  qui  S’é- 
chappe à l’état  de  vapeur;  ensuite,  au  lieu  de  se 
dessécher,  comme  la  plupart  des  sels,  il  devient 
pâteux  : si  l’on  continue  de  chauffer,  il  passé 
à l’état  liquide,  et  éprouve  la  fusion  ignée , dont 
nous  avons  parlé  dans  la  leçon  précédente.  Qüahd 
la  température  a été  portée  jusqu’au  rouge  vif, 
Ce  borax  reste  complètement  liquide  sans  que  lè 
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feu  le  plus  violent  lui  fasse  éprouver  aucune  al- 
tération, parce  qu’il  n’est  ni  décomposable  ni 
volatil.  Par  le  refroidissement , il  donne  un 

verre  transparent  qui  se  ternit  assez  prompte- 

. /• 

ment  à l’air.  Tous  les  borates,  qui  ne  se  décom- 
posent pas  par  la  chaleur,  se  fondent  de  la  même 
manière,  et  donnent  un  verre  qui  est  incolore, 
toutes  les  fois  que  l’oxide  du  sel  n’est  pas  colore; 
dans  le  cas  contraire , le  verre  a une  couleur  dé- 
pendante  de  l’oxide  qu’il  contient. 

L’eau  dissout  assez  bien  ce  sel  ; mais  on  n’a  pas 
fait  beaucoup  d’expériences  à cet  égard.  A la  tem- 
pérature ordinaire , l’eau  en  dissout  un  sixième  de 
son  poids,  et  la  moitié  à la  température  de  , l’é- 
bullition. A l’air,  il  s’altère,  devient  opaque  a sa 
surface  d’abord,  et,  après  un  temps  assez  long, 
jusque  dans  l’intérieur  de  la  masse.  Quelquefois, 
les  cristaux  conservés  pendant  plusieurs  années 
tombent  tout-à-fait  en  poudre.  Cependant  la 
la  matière  que  l’on  obtient  n’est  pas  un  sel  tout- 
à-fait  anhydre  ; il  retient  encore  une  certaine 
quantité  d’eau , qui  varie  suivant  l’état  hygromé- 
trique. Nous  ne  citerons  que  le  charbon,  comme 
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pouvant  décomposer  le  borax  à une  haute  tem- 
pérature, et  produire  même  du  bore.  Les  acides, 
en  contact  avec  le  borax,  s’emparent  de  sa  base 
et  chassent  l’acide  borique.  Je  l’ai  déjà  dit  en 
traitant  des  caractères  du  genre.  L’acide  borique, 
ainsi  précipité,  est  impur;  il  contient,  par 
exemple,  du  sulfate  de  soude,  quand  on  s’est 
servi  d’acide  sulfurique  pour  sa  préparation;  il 
faut  le  jeter  sur  un  filtre,  et  laisser  égoutter  la 
liqueur  qui  l’imprègne,  puis  le  laver,  le  redis- 
soudre, et  le  faire  cristalliser;  puis  laver  les  cris- 
taux avec  de  l’eau,  jusqu’à  ce  que  les  eaux  du 
lavage  ne  donnent  plus  par  un  sel  de  barium 
de  précipité  insoluble  dans  l’acide  nitrique.  Les 
eaux  de  lavage  sont  ensuite  évaporées , et  four- 
nissent une  nouvelle  quantité  d’acide.  Quand  on 
opère  en  petit,  on  perd  beaucoup  par  ces  lavages  ; 
mais  en  grand  les  eaux  servent  de  nouveau , et 
l’on  parvient  à extraire  la  presque  totalité  de 
l’acide  borique  que  côntenait  le  sel.  ». 

* Le  borax  est  précieux  par  la  propriété  qu’il  a 
de  dissoudre  les  oxides  métalliques  et  de  se  com- 
biner avec  eux.  Cette  dissolution  se  fait  à chaud. 
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On  prend  le  borax  desséché  ou  fondu  ; on  le  réduit 
en  poudre  impalpable,  on  le  mêle  avec  les  oxides, 
et  en  fondant  au  chalumeau  si  l’on  opère  en 
petit,  ou  dans  un  creuset  si  l’on  emploie  de  plus 
grandes  quantités,  on  obtient  du  borax  coloré 

tm  l 

de  diverses  manières;  bleu  avec  le  cobalt,  jau- 
nâtre, avec  lp  fer , vert , bleu  ou  rouge  avec  le 
çuivre , etc.  On  connaît  ainsi  par  le  borax , et  ce 
moyen  est  employé  en  minéralogie,  l’oxide  que 
renferment  les  corps  que  l’on  traite. 

Comme  on  connaît  aujourd’hui  la  composition 
du  borax  , qu’on  sait  la  quantité  d’acide  qu’il 
renferme,  quand  on  voudra  l'extraire,  il  faudra 
.calculer  la  quantité  d’acide  sulfurique  nécessaire 
pour  neutraliser  la  base,  et  mettre  l’acide  à nu. 
On  peut  aussi  procéder  de  la  manière  suivante  : 
on  prend  un  papier  réactif  qu’on  rend  paresseux, 
ç’est-à-dire  qu’on  rend  moins  sensible  à l’ac- 
tion des  acides  en  l’imprégnant  de  carbonate 

* k> 

de  potasse;  de  temps  en  temps  on  le  plonge 
dans  le  liquide  : l’acide  borique  mis  en  li- 
berté sature  l’alcali  dont  le  papier  est  impré- 
gné ; mais  aussitôt  que  l’acide  sulfurique  est  en 
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excès,  le  papier  rougit,  et  alors  on  doit  s’arrêter. 

Parmi  les  bases  qui  forment  des  borates,  la 
potasse , la  soude  et  l’ammoniaque  donnent  lieu 
à des  sels  solubles;  au  contraire,  la  baryte,  la 
strontiane  et  la  chaux  forment  des  sels  insolubles. 
Si  l’on  verse  dans  une  dissolution  de  borax  l’une 
de  ces  dernières  bases,  la  baryte,  par  exemple, 
on  aura  un  précipité;  car  l’acide  doit  se  partager 
entre  les  deux  bases,  et  la  baryte  forme  des  sels 
qui  ne  peuvent  rester  en  dissolution  dans  l’eau. 

Nous  placerons  à côté  du  borax  un  autre  sel 
qui  est  aussi  un  borate , et  qu’on  ne  fabrique  que 
depuis  lannée  1818,  mais  dont  on  fera,  à l’ave- 
nir, un  grand  usage.  On  le  forme  en  se  servant 
d une  dissolution  3e  borax  ordinaire , que  l’on 
fait  cristalliser  dans  des  circonstances  différentes. 
Pour  cela,  on  prend  le  borax  cristallisé  à une 
température  ordinaire , on  le  fait  dissoudre  à 
chaud,  puis  on  fait  refroidir  lentement  en  enve- 
loppant le  vase  , pour  avoir  de  beaux  cristaux. 
Les  cristaux  se  forment  peu  à peu  ; on  arrête 
la  cristallisation  a 5o°,  et  l’on,  enlève  l’eau-mère. 
On  laisse  ensuite  cette  dissolution  cristalliser 
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de  nouveau.  On  a deux  cristallisations  tout-à- 
fait  differentes.  A la  température  ordinaire , nous 
obtenions  des  prismes  hexaèdres  ; ici  nous  ob- 
tiendrons l'octaèdre  régulier.  En  examinant  la 
composition  de  ce  deuxième  sel,  on  trouve  qu’il 
renferme  moitié  moins  d’eau  ; aussi  est-il  plus 
pesant.  Ce  composé  est  précieux  pour  les  arts, 
en  raison  de  sa  dureté  ; car  les  orfèvres  qui  em- 
ploient le  borax  pour  les  soudures,  sont  obligés 
de  le  réduire  en  poudre,  et,  comme  il  éclate,  ils 
en  perdent  beaucoup.  Celui-ci,  au  contraire,  se 
divise  assez  bien  et  n’éclate  pasj  aussi  aime-t-on 
mieux  le  payer  plus  cher.  M.  Payen  a très  bien 
décrit  ce  corps,  et  a fait  voir  quela quantité  d’eau 

• i • 

qu’il  renferme  est  différente,  comme  nous  venons 
de  le  dire.  C’est  là  un  exemple  remarquable , 
qui  fait  voir  qu’une  différence  de  température 
suffit  pour  donner  des  cristaux  de  formes  et  de 
proportions  différentes.  Nous  aurons  plusieurs 
fois  occasion  de  faire  la  même  observation. 

Le  borax  se  trouve  dans  la  nature.  Divers 
voyageurs  nous  ont  appris  comment  on  le  re- 
cueille. Il  parait  certain  qu’il  vient  du  centre  du 
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Thibet,  caries  vallées  dans  lesquelles  on  le  trouve 
sont  entourées  de  montagnes  constamment  cou- 
vertes de  neiges.  On  s’accorde  à dire  qu’il  se 
trouve  dans  de  petits  lacs  ou  étangs  assez  nom- 
breux, dont  quelques-uns  peuvent  avoir  deux  à 
trois  lieues  de  tour;  que  la  sont  des  eaux  si 
chaudes  qu’on  ne  peut  y tenir  la  main.  On  prend 
ces  eaux  pendant  l’hiver , on  les  met  dans  des 
réservoirs  : l’eau  s’évapore  par  l’aclion  de  l’air,  et 
le  borax  se  dépose  sous  forme  hexaèdre  oblique; 
c’est  le  borax  brut  ou  tinckal.  Ce  sel  est  ensuite 
porté  dans  llndostan,  doù  il  passe  en  Europe. 
On  en  fait  venir  aussi  de  la  Chine.  On  le  raffinait 
d’abord  en  Hollande,  on  l’a  ensuite  raffiné  en 
France.  Il  doit  son  impureté  à du  sel  marin  et  à 
une  matière  huileuse.  On  trouvera,  dans  lé  Jour- 
nal de  Pharmacie , tome  iv , page  97 , et  dans 
les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  un  mé- 
moire contenant  les  procédés  de  raffinage  qui  ont 
été  proposés. 

Les  opérations  qu’on  fait  pour  le  purifier  ont 
pour  but  de  nettoyer  la  surface.  Pour  en  donner 
une  idée , il  suffit  de  dire  que  la  matière  hui- 
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leuse  qui  se  trouve  à la  surface  est  détruite  par 
la  chaleur,  qu’elle  se  carbonise,  et  qu’ensuité  si 
l’on  fait  dissoudre  dans  l’eau  et  cristalliser,  on  a 
le  borax  tout-à-fait  pur.  C’est  un  moyen  simple 
que  l’on  pourrait  employer. 

Nous  n’avons  rien  à dire  des  autres  borates  ; il 
suffit  de  savoir  qu’on  peut  les  faire  tous  par  double 
échangé  ou  décomposition.  J’expliquerai  dans  la 
prochaine  leçon  ce  qui  se  produit  dans  ces  opéra- 
tions. ' 

Parmi  les  borates  dont  il  me  reste  à parler,  il 
y en  a un  remarquable  par  ses  propriétés;  oh  le 
trouve  dans  la  nature  : c’est  le  boracite.  On  l’a 
nommé  quartz  de  Lunébourg.  Il  est  en  prismes 
octogones  très  durs,  tout-à-fait  anhydres.  Quatre 
angles  sont  tronqués  et  quatre  ne  le  sont  pas.  Il 
fait  feu  au  briquet.  Si  on  le  chauffe,  il  devient 
électrique  : aux  angles  tronqués  se  rend  l’électri- 
cité positive;  l’électricité  négative  se  rend  aux 
angles  non  tronqués. 
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GENRE  CARBONATE. 

Dans  cette  séance,  nous  allons  nous  occuper 
des  combinaisons  de  X acide  carbonique  avec  les 
bases. 
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L’acide  carbonique  se  combine  avec  les  bases 
en  diverses  proportions , pour  former  des  car- 
bonates , des  bicarbonates  et  des  sesquicarbo - 
nates.  Les  carbonates  sont  formés  d’un  équivalent 
d’acide:et  un  équivalent  de  base;  les  bicarbonates 
d’un  de  base  et  deux  d’acide  ; les  sesquicarbonates 
d’un  de  base  et  un  et  demi  d’acide. 


L’atome  d’acide  est 

Il  renferme  deux  atomes  d’oxigène. 
Ce  qui  réduit  l’équivalent  du  car- 
bone à * 


2,76440 

a 


0,76440 


Ces  trois  genres  de  sels  ont  des  caractères  qui 
leur  sont  tout-à-fait  communs  ; en  sorte  que  l’on 
ne  peut  bien  les  distinguer  les  uns  des  autres 
que  par  l’analyse , en  déterminant  la  quantité 
d’acide;  ce  qu’on  peut  faire  en  cherchant  d’abord" 
celle  de  la  base , et  déterminant  ensuite  le  rap- 
port de  l’acide  à la  base. 

Voici  les  caractères  qui  appartiennent  à ces  di- 
vers sels  : exposés  à l’action  de  la  chaleur , tous 
perdent  leur  acide  carbonique , excepté  ceux  de 
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potasse,  de  soude,  de  lithine  et  de  baryte.  Les 
carbonates  de  ces  mêmes  bases  qui  contiennent 
plus  d acide , le  perdent  quand  on  les  expose  à 
l’action -de  la  chaleur  * et  reviennent  à l’état  de 
carbonates  simples. 

Ceux  qui  ne  cèdent  pas  leur  acide  par  l’action 
seule  de  la  chaleur,  peuvent  cependant  être  dé- 
composés par  le  charbon,  qui,  sous  l’influence 
de  la  chaleur,  enlève  à l’acide  carbonique  la 
moitié  de  son  oxigène , et  produit  du  gaz  oxide 
de  carbone.  Ainsi,  nous  dirons  qu’ils  sont  tous 
décomposés  par  le  charbon. 

Parmi  les  corps  simples,  le  chlore,  le  brome, 
le  phosphore,  le  soufre,  l’iode,  et,  comme  nous 
venons  de  le  dire,  le  charbon,  décomposent  les 
carbonates  ,•  mais  en  donnant  lieu  à des  produits 
différens , que  nous  ferons  connaître  à l’occasion.- 

Ce  qu'il  y a de  plus  important  à connaître  dans 
l’histoire  des  carbonates , c’est  la  manière  dont  ils 
se  comportent  avec  les  acides.  Il  n’y  en  a aucun 
qui , dans  des  circonstances  convenables , résiste 
à leur  action  et  ne  soit  décomposé  par  eux.  Si 

(i.-L.  3«  2, eçon. 
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nous  prenons  l’acide  sulfurique  pour  exemple, 
il  dégagera  du  gaz  carbonique , et  formera  un 
sulfate;  il  se  produira  en  même  temps  une  effer- 
vescence très  grande;  maïs  ici  l’on  ne  remarque 
aucune  odeur,  et  c’est  même  un  caractère  dis- 
tinctif : si  l’on  avait , par  exemple,  de  l’faydro- 
sulfate,  il  se  produirait  une  odeur  d’œufs  pourris» 

Voilà  du  carbonate  de  chaux  ; en  versant  dessus 
de  l’acide  sulfurique,  nous  aurons  une  efferves- 
cence lente,  parce  que  ce  sel  est  peu  soluble. 
On  ne  sent  aucune  odeur;  l’acide  carbonique  qui 
produit  cette  effervescence  se  de'gage  comme  de 
la  bièrç  et  des  autres  liqueurs  qui  le  contiennent. . 
Les  minéralogistes  se  servent  beaucoup  de  ce 
caractère  pour  reconnaître  les  carbonates. 

Parmi  les  carbonates,  quelques-uns  sont  so- 
lubles dans  l’eau;  ce  sont  ceux  formés  par  la 
potasse , la  soude  et  l’ammoniaque , alcalis  émi- 
nemment solubles.  Ces  trois  bases  forment  des 
sels  en  diverses  proportions  avec  l’acide  carbo- 
nique, mais  toujours  solubles.  La  lithine  donne 
lieu  à un  sel  qui  n'est  pas  très  soluble;  les  autres 
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bases  ou  oxides  métalliques  forment  des  carbo- 
nates insolubles. 

Les  carbonates  de  soude,  de  potasse  et  d’am- 
moniaque, qui  sont  solubles  dans  l’eau,  le  sont 
peu  dans  l’alcool,  mais  ils  se  dissolvent  fort  bien 
dans  les  acides  faibles.  Commençons  par  l’acide 
carbonique  (on  sait  que  l’eau  peut  tenir  jusqu’à 
ioo  volumes  de  cet  acide).  Si  nous  avons  une 
eau  chargée  d’acide  carbonique,  et  que  nous  y 
placions  du  carbonate , il  se  dissout.  Ainsi  nous 
dirons,  en  généralisant,  que  les  carbonates  se 
dissolvent  dans  une  eau  chargée  d’acide , pourvu 
que  cet  acide  soit  faible.  Si  nous  prenons  un  acide 
concentré,  nous  aurons  une  vive  effervescence  ; 
cela  tient  à ce  que  la  base  se  partage  entre  les 
deux  acides,  comme  nous  l’avons  dit. 

Si  nous  versons  une  quantité  d’acide  sulfurique 
égale  à la  moitié  de  la  quantité  d’acide  qui  est 
•dans  le  sel,  la  base  va  se  partager  eritre  les  deux 
acides,  et  si  l’acide  carbonique  est  en  trop  grande 
quantité  pour  demeurer  dans  l’eau,  il  s’échappe; 
si,  au  contraire,  la  quantité  d’eau  est  suflisaiite, 
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lucide  restera,  et  il  n’y  aura  pas  d’effervescence. 
Dans  cette  expérience , nous  n’avons  pas  du  car- 
bonate pur , mais  un  mélange  de  carbonate  et  de  \ 
sulfate. 

: 

Voilà  les  caractères  génériques  de  ces  sels , c’est- 
à-dire  ceux  qui  appartiennent  à toutes  les  espèces 
dn  genre.  Nous  allons  faire  l’histoire  des  espèces, 
et  nous  commencerons  par  le  carbonate  de  chaux. 

Le  carbonate  de  chaux  est  formé  d’un  atome 
d’acidê  carbonique  et  d’un  atome  de  chaux  , ou 
équivalent.  ( Je  désirerais  que  nous  pussions 
nous  familiariser  avec  ce  mot  équivalent , parce 
qu’il  indique  que  nous  pouvons  indifféremment 
nous  servir  de  telle  ou  telle  base,  pourvu  que 
nous  prenions  les  quantités  correspondantes.) 

L’équivalentd’acidecarbonique est.  2,76440 

L’équivalent  de  chaux  est . . ; 3,56o  1 9 

Atome  du  carbonate  de  chaux.  . . . 6,3245g. 

La  réunion  des  deux  atomes  forme  une  ifio- 

lécule  composée,  qui  est  celle  de  carbonate  de 

*> 

chaux.  - , ^ 


te 
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Le  carbonate  de  chaux  se  prépare  dans  les  la- 
boratoires, en  mêlant  la  base  et  l’acide;  on  l’ob- 
tient sous  forme  pulvérulente  a 1 état  de  craie. 
On  ne  peut  le  faire  cristalliser,  parce  qu’il  est  in- 
soluble; mais  la  nature,  à laquelle  le  temps  ne 
manque  pas,  fournit  le  carbonate  de  chaux  cris- 
tallisé en  abondance.  On  le  trouve  sous  un  grand 
nombre  de  formes  variées,  mais  qui  peuvent 
toutes  être  ramenées  à une  principale,  le  rhom- 
boèdre , comme  dans  le  spath  d’Islande , et  que 
Haüy  appelait  forme  primitive  ; un  rhomboèdre 
dont  les  angles  ont  io5°  5o'  et  74°  55'.  Ce  car- 
bonate a la  propriété  de  se  diviser  parallèlement  à 
toutes  les  faces  : de  cette  forme  primitive  dérivent 
toutes. les  autres.  Ce  carbonate  se  présente  souvent 
sous  la  forme  d’un  prisme  hexaèdre  régulier  et  sous 
beaucoup  d’autres  formes  différentes  ; mais  il  suffit 
de  savoir  que  le  carbonate  de  chaux  peut  cristal- 
liser et  prendre  les  formes  les  plus  variées.  Le  car- 
bonate de  chaux  , en  raison  de  son  insolubilité, 
n’a  point  de  saveur.  Nous  pouvons  dire,  en  géné- 
ralisant, que  la  saveur  suppose  de  la  solubilité. 
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La  densité  de  ce  corps  est  2, 5 à 2,8.  Il  est 
remarquable  de  voir  le  même  minéral,  avec  la 
même  composition,  varier  ainsi  de  poids;  mais 
il  peut  y avoir  erreur  dans  la  détermination  : 
on  sait  aussi  que  les  cristaux,  suivant  les  cir- 
constances où  ils  se  forment , prennent  des  den- 
sités différentes.  Dans  -le  sel  qui  nous  occupe , 
c’est  même  un  caractère;  car  cette  densité  donne 
lieu  à un  sel  plus  dur,  qui  raie  le  sulfate  de 
chaux.  On  peut  même  distinguer  le  stuc  du  car- 
bonate de  chaux  ou  marbre,  en  ce  que  l’ongle 
suffit  pour  rayer  le  premier,  tandis  que  le  second 
possède  une  assez  grande  dureté.  ^ , 

Quand  on  regarde  à travers  le  spath  d’Islande, 
on  voit  deux  images  : c’est  l’effet  de  la  double 
réfraction.  Ce  sel  est  peu  soluble  dans  l’eau  : 
celle-ci  n’en  prend  que  3 à 4 millièmes.  Si  on  le 
place  dans  de  l’eau  acidulée,  il  va  se  dissoudre 
facilement.  Dans  cet  état,  en  raison  de  sa  trans- 
parence , on  ne  croirait  pas  que  l’eau  contint  quel- 
que corps  étranger.  Ce  phénomène  est  produit 
par  la  nature  ; nous  en  avons  même  des  preuves 
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auprès  de  nous’  : les  eaux  d’Arcueil  renferment 
du  carbonate  de  chaux  en  dissolution  dans  l’acide 
carbonique;  cela  est  même  très  sensible  à la 
source  ; mais  l’eau , dans  son  cours , abandonne 
son  acide  carbonique.  On  sait  qu’à  l’air  ce  gaz  se 
dégage;  il  se  dégage  aussi  par  L’action  delà  cha- 
leur. Dans  cette  circonstance,  le  carbonate,  qui 
était  dissous  à la  faveur  de  l’acide  carbonique, 
estprécipitéet  encrasse  les  vases  qui  le  renferment. 
On  trouve  fréquemment  dans  la  nature  le  carbo- 
nate de  chaux  en  dissolution  dans  des  eaux  mi- 
nérales. 

Les  eaux  d’Arcueil  perdent  leur  acide  carbo- 
nique par  l’action  de  la  chaleur,  et  de  temps  à autre 
on  est  obligé  de  dégager  les  tuyaux  du  carbonate 
qui  s’y  dépose.  Les  eaux  de  la  Seine  contiennent 
aussi  de  ce  sel,  lors  même  qu’elles  sont  filtrées.  On 
trouve  des  eaux  tellement  chargées  de  ce  carbo- 
nate, qu’avec  le  temps  elles  finissent  par  former 
de  vastes  constructions.  11  existe  en  France  des 
eaux  de  ce  genre,  qu’on  désigne  par  le  nom  de 
minérales.  On  trouve,  près  de  Clermont,  une 
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source  d’eau  minérale  renfermant  du  carbonate 
de  chaux  ; elle  est  un  peu  chaude , elle  fume 
même  : je  n’en. sais  pas  exactement  la  tempéra- 
ture, mais  elle  peut  être  de  a5°.  Ses  eaux,  au 
contact  de  l’air,  perdent  leur  acide  carbonique 
et  déposent  le  carbonate.  On  expose  dans  ces  eaux 
des  feuilles , des  plantes , des  animaux , et  au  bout 
d’un  mois  ou  six  semaines , ces  objets  sont  cou- 
verts de  carbonate  de  chaux  et  paraissent  pétri- 
fiés. On  trouve  aussi  de  ces  eaux  en  Toscane, 
«.*  > ' * 
aux  bains  de  Saint-Philippe. 

Le  carbonate  de  chaux  est  décomposé  par  la 
chaleur  rouge,  et  c’est  sur  ce  fait  que  repose  la 
fabrication  de  la  chaux.  Il  suffit  de  prendre  de 
la  pierre  calcaire , c’est-à-dire  une  combinaison 
d’acide  carbonique  et  de  chaux , et  de  l’exposer 
à une  bonne  chaleur  rouge  ; car  à un  rouge  obs- 
cur, le  gaz  ne  se  dégage  pas.  Les  carbonates  qui 
n’abandonnent  pas  leur  acide  sous  l’influence  de 
la  chaleur  se  fondent  quand  on  les  expose  à une 
chaleur  suffisante.  Si  l’on  pouvait  conserver  à la 
chaux  son  acide  carbonique  y on . pourrait  la. 


y*/*  * ’ 
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fondre  ; mais  comment  empêcher  l’acide  de  se 
dégager?  C’est  en  la  plaçant  dans  des  vases  her- 
métiquement fermés.  On  peut  se  servir  de  la  craie 
ou  carbonate  de  chaux  sans  agrégation  , que  1 on 
place  dans  un  canon  de  fusil  ; on  forge  l’extré- 
mité du  canon , afin  qu’il  soit  bien  fermé  : en 
portant  pendant  long-temps  cet  appareil  à une 
température  d’un  rouge  cerise , on  fera  fondre 
la  craie.  Si  ensuite  on  laisse  refroidir  lentement , 
on  est  tout  surpris  de  retrouver  une  matière  cris- 

% 

tallisée  imitant  le  plus  beau  marbre. 

Ce  fait  acquiert  une  grande  importance  pour 
la  Géologie;  car  avant  qû’il  eût  été  observé  par 
sir  James  Hall  j on  supposait  que  tous  les  car- 
bonates avaient  été  déposés  par  l’eau;  car,  disait- 
on  , peuvent-ils  devoir  leur  formation  à l’action 
du  feu,  qui  les  décompose  si  facilement  et  ne 
produit  que  de  la  chaux  vive'?  Ainsi , avant  cette 
expérience,  on  croyait  que  tous  les  carbonates 

devaient  incontestablement  leur  formation  à 

’ 

l’eau  : il  est  certain  cependant  qu’il  y a beaucoup 
de  pierres  calcaires  qui  sont  le  résultat  de  dépôts 
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faits  par  l’eau , comme  à Clermont  et  à Sainte- 
Allyre,  où  l’on  voit  un  pont  de  go  à ioo  pieds, 
d’une  hauteur  considérable,  formé  par  les  eaux. 
Il  y a des  pierres  calcaires  dont  l’origine  ne  pour- 
rait être  expliquée  par  l’action  de  l’eau,  et  qui 
l’est  parfaitement  par  l’action  de  la  chaleur. 

Nous  ayons  à examiner  maintenant  un  miné- 
ral qui  est  aussi  de  la  chaux  carbonatée , et 
auquel  on  donne  lé  nom  à' aragonite.  Il  se  pré- 
sente sous  une  forme  différente  de  celle  du  car- 
bonate de  chaux  ordinaire.  Haüy  croyait  que 
l’aragonite  devait  sa  différence  de  forme  à des 
substances  étrangères  qui  entraient  dans  sa  com- 
position ; elle  a des  propriétés  physiques  diffé- 
rentes; elle  est  plus  dense.  Le  carbonate  a une 
cassure  spath i que  ( spath  est  un  mot  allemand 
qui  désigne  les  substances  qui  se  divisent  facile- 
ment ; on  en  a forme  le  mot  spathique  pour  indi- 
quer une  sùbstance qui  se  divise  en  lames);  l’ara- 
gonite a une  cassure , au  contraire , vitreuse  ; 
sa  densité  va  jusqu’à  2,9. 

L’aragonite  renferme  toujours  un  eu  pde  strtn»- 
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tiane,  2 ou  3 centièmes;  il  sç  peut  quelle  joue 
un  certain  rôle,  et  qu’elle  influe  sur  la  forme 
même  et  sur  les  propriétés  de  cette  substance. 

Le  carbonate  de  cbaux  est  répandu  avec  une 
étonnante  profusion  dans  la  nature  : d’abord  il 
forme  la  craie , qui  se  distingue  des  pierres  cal- 
caires en  ce  qu’elle  n’a  pas  d’agrégatiou.  Il 
forme  ensuite  les  madrépores , les  coraux , les 
stalactites  ducs  à des  dépôts  de  carbonates'  primi- 
tivement tenus  en  dissolution  dans  l’acide  carbo- 
nique; les  marbres,  qui  sont  plus  ou  moins  beaux, 
selon  que  leur  cristallisation  est  plus  ou  moins 
complète;  on  peut  même  reconnaître  dans  quel- 
ques-uns la  structure  spathique. 

Nous  trouvons  ensuite  ce  qu’on  nomme  lu- 
machelle,  marbre  non  cristallisé,  remarquable 

par  sa  couleur  et  sa  bigarrure  ; la  brèche,  qui 

) 

donne  par  le  poli  des  dessins  remarquables;  les 
pierres  calcaires  compactes , dont  la  cassure  ne 
laisse  pas  apercevoir  de  cristallisation  ; le  moel- 
lon, qui  est  une  pierre  calcaire  impure,  mêlée 
avec  de  l’oxide  de  fer,  de  la  silice  et  de  lalu- 
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mine  à l’état  d’argile.  La  pierre  calcaire  est  quel- 
quefois beaucoup  plus  dure  , et  présente  une 
pierre  compacte  à grains  fins , ce  qui  est  précieux 
pour  la  lithographie. 

La  masse  de  ces  diverses  substances  est  très 
considérable  et  forme  une  grande  partie  de  la 
croûte  de  la  terre.  Aux  environs  de  Paris,  on 
trouve  de  la  pierre  calcaire  et  de  la  craie , qu’on 
rencontre  aussi  sous  le  lit  de  la  rivière.  Les 
plaines  de  la  Champagne  sont  couvertes  de  craie; 
le  Jura , les  Vosges , dans  une  bonne  partie , 
sont  calcaires  ; tous  les  Apennins  sont  calcaires. 
Dans  les  montagnes  primitives  de  granit  y il 
y a toujours  des  chaînes  de  calcaire  ; on -cite 

* i . 

en  Suisse  des  montagnes  calcaires  qui  s’élè- 
vent jusqu’à  4,oôo  mètres  de  hauteur.  Tout 
cela  justifie  les  détails  dans  lesquels  je  suis 
entré.  •••  ... 

Nous  n’avons  spas  de  bicarbonate  de  chaux  ni 
de  sèsquicarbonate , car  on  ne  peut  faire  chauffer 
ces  corps  sans  que  l’acide  carbonique  se  dégage; 
cependant  on  est  porté  à considérer  le  carbonate 
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de  chaux  dissous  dans  l’acide  carbonique,  comme 
un  bicarbonate. 

A côté  du  carbonate  de  chaux  vient  le  car- 
bonate de  baryte  qui  porte  le  nom  de  whiterite, 
parce  que  c’est  le  docteur  Whitering  qui  en  a 
fait  connaître  la  nature. 

Il  est  formé  d’un  atome  de  baryte g, 5688 

D’un  atome  d’acide  carbonique 2,7644 

Poids  atomistique  du  carbonate  de  baryte . 1 2, 33  52 

L’atome  de  carbonate  de  baryte  est  donc  deux 
fois  plus  pesant  que  celui  de  carbonate  de  chaux. 

Lies  proportions  que  nous  donnons  ici  sont 
celles  du  carbonate  que  nous  préparons  dans  les 
laboratoires;  il  ne  contient  pas  d’eau.  On  peut 
l’obtenir  au  moyen  de  la  baryte  et  de  l’acide  car- 
bonique, ou  mieux,  par  xlouble  décomposition. 

La  nature  nous  présente  ce  sel  en  masse;  en 
le  brisant,  on  remarque  que  ce  sont  des  aiguilles 

prismatiques,  qui  paraissent  diverger  d’un  centre 

• » 

commun  , et  qui  dérivent  d’un  rhomboèdre, 
mais  diffèrent  de  celui  de  carbonate  de  chaux. 
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Ce  carbonate  est  peu  soluble,  mais  il  le  devient 
dans  de  l’eau  chargée  d’acide  carbonique , et  se 
sépare  par  l’action  de  l’air  qui  débarrasse  le  li- 
quide de  son  excès  d’acide. 

Le  carbonate  de  baryte  se  fond  sans  se  décom- 
poser; en  l’exposant  à la  chaleur  blanche,  il  entre 
en  fusion , et  par  le  refroidissement , il  prend  une 
apparence  vitreuse  ou  cristallisée.  Cependant  , si 
on  le  mêle  avec  du  charbon  et  qu’on  chauffe , le 
gaz  se  dégage  en  se  décomposant , et  l’on  obtient 
la  baryte  pour  résidu.  On  avait  prétendu  que  le 
carbonate  chauffé  dans  un  creuset  donnait  de  la 
baryte;  c’est  qu’on  ne  s’était  pas  servi  de  creusets 
de  Hesse,  mais  de  creusets  de  plombagine,  qui 
contiennent  du  carbone.  Le  carbone  agissait  sur 
le  carbonate , et  le  faisait  passer  à l’état  de  baryte 
caustique. 

Pour  obtenir  la  baryte,  il  est  plus  simple  de 
traiter  le  carbônate  par  l’acide  nitrique  et  de  dé- 
composer le  nitrate  par  la  chaleur,  ou  de  pré- 
parer un  nitrate  ou  un  hydrochlorate , et  d’en 
précipiter  la  baryte  par  la  potasse.  “ 1 , 
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Npus  avons  vu  que  l’eau  ne  dissout  qu’une  très 
faible  quantité  de  ce  sel  ; sous  l’influençe  d’une 
chaleur  rouge,  ce  même  liquide  pourra  le  dé- 
composer entièrement.  J’ai  ici  cette  expérience 
préparée  d’avance  : on  prend  un  tube  de  porce- 
laine dans  lequel bft  place  le  carbonate  de  baryte; 
le  tube  est  ensuite  porté  à une  haute  température. 
A l’une  de  ses  extrémités,  on  adapte  un  vase  ren- 
fermant de  l’eau;  on  chauffe  cette  eau;  elle  se 
vaporise  et  passe  sur  le  carbonate.  Si  l’on  recueille 
ce  qui  se  dégage,  on  aura  du  gaz  carbonique. 
Ainsi  le  carbonate  de  baryte,  et  c’est  un  fait  cu- 
rieux, est  décomposé  à chaud  par  l’eau , et  donne 
pour  produit  de  l’hydrate  de  baryte  et  de  l’acide 
carbonique  qui  se  dégage.  Mais  ce  qui  est  encore 

, ’ . i 

plus  singulier,  c’est  qu’on  peut  maintenant  dé- 
composer l’hydrate  par  l'acide  carbonique  à la 
même  température.  Si  nous  reprenons  cet  hydrate 
de  baryte,  et  que  nous  fassions  passer  à la  même 
température  un  courant  de  gaz  acide  carbonique, 
nous  allons  chasser  l’eau  et  reformer  le  carbo- 
nate ; c’est  un  fait  général.  Cela  tient  ici  à la  pré- 

Ç.-L  Chim.  3*  «ç*»*.  , 2 * 
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dominance  de  l’eau  sur  le  gaz,  ,ou  du  gaz  sûr 
l’eau.  En  faisant  passer  un  grand  excès  d’eau  sur 
le  carbonate , l’acide  est  mis  en  liberté,  et  réci- 
proquement. Ensuite  il  y a affinité  entre  l’eau  et 
la  baryte,  ainsi  qu’entre  la  baryte  et  l’acide  ; en 
sorte  que,  dans  ce  cas,  on  pgtrt  assimiler  l’eau  à 
uii  acide,  la  baryte  ayant  pour  certaines  bases 
line  affinité  analogue  à celle  qu’elle  a pour-  les 
acides  faibles.  Il  en  résulte  que  quand  nous  met- 
tons l’eau  en  contact  avec  le  carbonate , sôn  ac- 
tion est  analogue  à celle  d’un  acide.  On  voit  donc 
qu’il  devra  y avoir  d’abord  partage  de  la  baryte 
entre  l’acide  carbonique  et  l’eau,  et  que,  si  l’on 
continue  de  faire  passer  de  l’eau,  la  décompo- 
sition sera  complète. 

Ainsi , quand  les  bases  ont  de  l’affinité  pour 
l’eau,  celle-ci  peut  décomposer  leurs  sels  sous 
l’influence  de  la  chaleur,  et  celle-ci  à son  tour 
pourra  être  chassée  aussi  par  les  acides  à l’aide  de  ’ 
la  chaleur.  Ces  expériences,  qui  paraissaient  con- 
tradictoires , sont  propres  à montrer  que  les  corps 
se  partagent  entre  ceux  avec  lesquels  ils  peuvent 
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se  combiner , pourvu  que  l’un  dç  ceux-ci  ne  soit 
pas  en  excès. 

• Le  carbonate  de  baryte  peut  se  combiner  avec 
une  demi-proportion  d’acide  de  plus , pour  pro- 
duire un  sesquicarbonate,  sur  lequel  je  n’insiste 
pas , car  il  ne  présente  aucun  intérêt. 

Le  carbonate  de  baryte  est  un  poison  ; à la  dose 
de  plus  d’un  gramme , il  peut  faire  périr  un 
chien.  On  le  trouve  en  Angleterre  employé  comme 
mort-aux-rats.  Il  n’a  ni  saveur  ni  odeur,  ce  qui 
fait  que  ces  animaux  le  mangent  sans  défiance. 

A côté  du  carbonate  de  baryte,  ou  peut  placer, 
comme  faisant  un  même  groupe , le'  carbonate, 
de  strontianc;  ils  ont  un  air  de  ressemblance.  Je 
m’y  arrêterai  peu.  Je  pourrais  substituer  la  stron- 
tiane  à la  baryte,  et  réciproquement,  sans  qu’on 
s’aperçût  de  la  différence. 

Sous  l’influence  de  la  chaleur,  le  carbonate  dé 
strontiane  se  décompose  difficilement.  L’action 
de  l’eau  sur  ce  sel  est  la  même  que  sur  le  carbo- 
nate de  baryte. 

Sa  composition  est  : 

G.-L.  3«  Leçon. 
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Un  atome  de  strontianc. 6,47285 

Un  atome  d’acide  carbonique 2,76440 

Poids  atomistique  du  sel 9,23725 


On  rencontre,  mais  rarement,  ce  sel  dans  quel- 
ques eaux  minérales. 

Nous  passons  maintenant  à des  carbonates  d’ut» 
autre  ordre,  et  qu’on  peut  considérer  comme 
formant  un  groupe  particulier  : ceux  de  potasse 
et  de  soude.  Les  sels  du  groupe  que  nous  venons 
d’examiner  sont  peu  solubles,  la  potasse  et  la 
soude  en  forment  qui  le  sont  beaucoup  plus.  La 
potasse  etla  soude  ont  beaucoupde  ressemblance 
à l’état  caustique,  ce  qui  fait  que  nous  les  consi- 
dérons comme  formant  un  même  groupe.  Dans 
les  arts , ces  carbonates  peuvent  être  remplacés 
l’un  par  l’autré , excepté  pour  la  fabrication  du 
flint-glass. 

La  potasse  peut  se  combiner  en  trois  propor- 
tions avec  l’acide  carbonique. 

Si  nous  prenons  le  carbonate  de  potasse  anhy- 
dre , nous  le  trouverons  formé  de 
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Un  atome  de  potasse.  5,89916 

Un  atome  d’acide  carbonique 2,76440 

Poids  atomistique  du  sel 8;66356 

Ce  sel  peut  être  obtenu  cristallisé, 


•et  alors  il  contient  deux  proportions 

•d’eau  égales  à 2,24959 

Poids  atomistique  du  sel  cristallisé. , io,9i3i5 

Vous  voyez  comme,  en  Chimie,  les  atomes 
se  compliquent  en  se  réunissant.  En  combinant 
1 acide  et  la  base,  vous  obtenez  une  molécule 
complexe , laquelle  se  combine  avec  deux  pro- 
portions d’eau,  pour  former  une  nouvelle  mo- 
lécule plus  complexe. 

La  cristallisation  de  ce  sel  n’est  pas  facile; 
on  1 obtient  cependant  en  prenant  une  disso- 
lution concentrée,  à 1,66  à chaud  : après  le 
refroidissement,  on  obtient  de  grandes  lames 
rhomboïdales. 

Les  carbonates  du  premier  groupe  étant  in- 
solubles, n’ont  pas  de  saveur  sensible;  mais 
ceux-ci,  étant  très  solubles,  ont  une  saveur 


Digitized  by  Google 


22 


COURS 


fortement  alcaline , mais  qui  cependant . nlest 
pas  caustique.  . • 

L’eaji  a une  grande  affinité  pour  le  carbonate 
de  potasse;  elle  peut  en  dissoudre  la  moitié 
de  son  volume.  Si  l’on  expose  ce  sel  à la  chaleur, 
il  perd  non-seulement  son  eau  de  dissolution, 
mais  aussi  celle  de  cristallisation.  Il  résiste  en- 
suite à une  chaleur  rouge  cerise  ; il  faut  le 
porter  jusqu’à  la  chaleur  blanche  pour  le 
fondre;  on  de  peut,  à la  plus  haute  tempéra- 
ture possible,  lui  faire. perdre  son  aéide  car- 

r • **  r • 

bonique.  Si  l’on  fait  passer  uu  courant  de  Yapeur 
sur  du  carbonate  de  potasse , l’acide  est  dégagé 
et  l’on  obtient,  un  hydrate.  Si  ensuite  on  dirige 
sur  cet  hydrate  un  courant  de  gaz  acide  car- 
bonique , on  forme  de  nouveau  le  carbo- 
nate. Ce  sel  tombe  promptement  en  déli- 
qulum , en  sorte  qu’on  s’en  sert  pour  dessécher 
l’air  ou  les  gaz.  i 

Les  .décompositions  de.  ce  sel  sont  analogues 

• 

à celles  que  nous  venorfs  » de  voir  pour  les 
autres.  Le  charbon  peut  le  décomposer,  et 
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donner  même  le  potassium  ' pur  à une  haute 
température. 

La  potasse  étant  une  base  très  puissante  et 
très  soluble,  on  pourrait  croire  qu’elle  ne  peut 
être  déplacéd^r  une  autre  base;  mais  on  peut 
dire  que  ce  qu’on  nomme  affinité  est  une 
chose  qui  ne  peut  être  mesurée,  et  qui  dépend 
des  circonstances  dans  lesquelles  les  corps  sont 

placés.  % 

Ainsi  nous  voyons  que  la  potasse  conserve 

son  acide  carbonique  à une  haute  température; 
que  la  chaux  au  contraire,  à cette  température, 
le  perd  entièrement:  nous  serions  de  suite  portés 
à conclure  que  la  potasse  a plus  d affinité  pour 
l’acide  carbonique  que- n’en  a la  chaux.  Si  nous 
faisons  varier  les  circonstances,  nous  obtien- 
drons des  résultats  qui  nous  porteront  à une  con- 
clusion toute  contraire:  car  si  nous  mettons  en 
contact  de  la  chaux  et  de  la  potasse  avec  de  l’acide 
carbonique  sous  l’influencé  de  l’eau , il  se  for- 
mera un  précipité  de  carbonate  de  chaux;  doù  , 
nous  tirerions  la  conséquence  que  la  chaux 
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a plus  d’a  {Imité  pour  l’acide  carbonique  que  n'eu  a 
la  potasse.  Mais  si  l’on  fait  attention  qu’un  acide 
en  présence  de  deux  bases  se  partage  entre 
ces  deux  bases , on  reconnaîtra  facilement  qu’il 
doit  y avoir  précipité,  puisqi4^}e  carbonate' 
de  cbaux  est  insoluble  dans  l’eau  ; la  décom- 
position de  cette  manière  peut  aller  j usqu’à 
être  complète.  On  se  sert  de  ce  procédé  pour 
rendre  la  potasse  Caustique;  quand  on  veut  en- 
suite obtenir  cette  potasse  parfaitement  pure , 
on  la  traite  par  l’alcool. 

Le  carbonate  de  potasse  s’obtient  en  brûlant 
les  .plantes  qui  croissent  sur  le  bord  de  la  mer, 

et  lessivant  ensuite  les  cendres;  mais  le  carbo- 

/ . * * ' . ; 

nate  ainsi  obtenu  n’est  jamais  pur,  il  contient 
du  sulfate  de  potasse  et  du  chlorure  de  potas- 
sium. La  matière  calcinée  se  nomme  potasse 
du  commerce,  et  prend  le  nom  du  pays  où 
ejle  est  fabriquée.  On  la  purifie  de  la  manière 
suivante  dans  les  laboratoires. 

. Le  carbonate  de  potasse  est  très  soluble  dans 
l’eau;  celle-ci  peut  en  prendre  1,6  de  son. 
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poids.  En  cet  état,  il  a une  grande  affinité  pour 
l’eau,  et  cette  affinité  est  telle,  que  les  autres 
sels  ne  peuvent  rester  en  dissolution  en  pré- 
sence de  la  potasse  quand  la  dissolution  est  très 
concentrée  : les  autres  sels  sont  donc  précipités, 
et  il  suffit  de  décanter.  C’est  là  un  premier  moyen, 
mais  il  est  insuffisant;  le  meilleur  est  de  trans- 
former ce  sel  en  bicarbonate , . qui  est  moins 
soluble;  il  cristallisera  parfaitement  en  aban- 
donnant tous  les  sels  étrangers  qui  demeurent 
en  dissolution  dans  l’eau-mèré;  il  suffit  ensuite 
de  laver  ces  cristaux  à l'extérieur  poiir  avoir 
le  bicarbonate  pur,  qu’on,  pourra  ensuite  sou- 
mettre à la  chaleur  pour  .lui  -faire  abandonner 
la  moitié  de  son  acide  et  le  faire  passer  à l’état 
de  carbonate. 

Si  l’on  veut  obtenir  immédiatement  le  car- 
bonate 'de  potasse  sans  ces  diverses  opérations , 
On  prend  un  sel  qu’on  nomme  crème  de  tarlre, 
qu’on  obtient  pur  par  cristallisation.  En  le  cal- 
cinant seul,  ou  mieux  en  jetant  dans  une  chau- 
dière de  fec  rougi  un  mélange  de  deux  parties 
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de  crème  de  tartre  et  d’une  partie  de  nitre,  on 

obtient  le  carbonate  de  potasse  pur.  Dans  le 

\ 

commerce,  il  est  important  de  connaître  la 
quantité  d’alcali  renfermée  dans  le  carbonate 
de  potasse,  et  l\>n  ne  peut  espérer  de  prospérer 
dans  les  arts  qui  en  font  usage , si  l’on  ne  sait 
pas  déterminer  la  quantité  de  potasse  pure  qui 
se  trouve  dans  le  sel  , c’est-à-dire  si  l’on  ne 
sait  pas  en  déterminer  le  titre.  On  peut  y par- 
venir en  cherchant  la  quantité  de  potasse  qu’une 
quantité  donnée  d’acide  peut  saturer.  On  a pour 
cela  un  acide  destiné  à cet  usage,  dont  on  con- 
naît bien  la  puissance,  et  qu’on  nomme  alcali- 
métrique  ; nous  indiquerons  plus  tard  les  moyens 
de  faire  l’expérience. 

Le  bicarbonate  de  potasse  renferme  un  atome 


de  potasse 5,89917 

Deux  atomes  d’àcide  carbonique .. . 5,5a88o 
Et  un  atome  d’eau. . ............. . 1 ,12479 

Poids  atomistique  du  sel 12,55276 


“■  Il  se  présente  sous  forme  de  beaux  cristaux 
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rhomboïdaux , volumineux , mais  peu  réguliers.  * 
Ce  sel  s’obtient  facilement , en  saturant  le  car- 
bonate de  potasse  simple  d’acide  carbonique  : 
on  fait  l’opération  dans  un  vase  communiquant  à 

plusieurs  flacons.  (Fig.  ir%  pl.  1.  ) On  met  de  la 

< 

craie  dans  le  vase  avéc  de  l’eau,  on  y verse  de 
l’acide  sulfurique  : l’acide  carbonique  est  mis  en 
liberté;  il  sc  dégage,  traverse  un  premier  flacon 
qui  contient  de  l’eau  pure,  et  dans  laquelle  il  dé- 
pose les  substances  étrangères  qu’il  aurait  pu  re- 
tenir ; il  se  rend  ensuite  dans  un  second  flacon 

P 

contenant  de  la  potasse,  qu’il  fait  passer  à l’état 

de  bicarbonate.  On  peut  placer  à la  suite  d’autres 
• • ' • 

flacons,  et  l’acide  avance  successivement  de  fia- 
con  en  flacon  à mesure  qu’il  a saturé  les  premiers. 
On  peut  aussi , si  l’on  veut , placer  des  bases  diffé- 
rentes dans  les  divers. flacons.  Il  y a des  appareils 
ingénieux  dont  on  n’a  pas  besoin  de  s’occuper, 
une  fois  qu’ils  sont  mis  en  train;  vous  les  avez 
vus  dans  l’autre  partie  du  cours  : tel  est  l’appareil 
de  Woulf.  Ce  sel  a une  saveur  faiblement  alca- 

• i N , * . » | 

line;  il  agit  beaucoup  moins  fortement  que  le 
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carbonate  simple  sur  les  couleurs  végétales.  L’eau 
le  dissout  mal  : ioo  parties  en  prennent  25  à 
froid,  c’est-à-dire  à io  ou  i5#.  La  chaleur  en 
dégage  facilement  l’acide  carbonique.  II  suffît  de 
faire  bouillir  une  dissolution  de  ce  sel  pour  le 
ramener  à l’état  de  sesquicarbonate  ; si  on  le 
soumet  à la  même  température  pendant  plus  long- 

f ' • , 

temps,  on  le  réduit  a l’état  de  carbbnate  simple. 

Le  sesquicarbonate  est  formé  d’urt  de  base, 
d’un  et  demi  d’acide  et  de  six  proportions  d’eau  , 
d’après  le  docteur  Thomson. 

Je  passe  au  carbonate  de  soude  ; il  est  formé  de 


Un  atome  d’acide  carbonique. 2,76440 

Un  atome  de  soude. . . 3,90897 

Poids  atomistique  du  sel 6,67337 

Dans  cet  état,  il  est  anhydre,  mais 

il  peut  prendre  10  atomes  d'eau 1 1,24790 

Et  le  sel,  à l’état  d’hydrate , forme 
un  total  de.. . 17,92127 


On  voit  donc  qu’il  j'enferme  à peu  près  deux 
tiers  d’eau;  aussi  cela  explique  les  diverses  for- 
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mes  sous  lesquelle?  il  se  présente  cristallisé, 
suivant  la  quantité  d’eau  qu’il  contient.  L’eau 
le  dissout  assez  bien;  à froid,  elle  en  prend  la 
moitié  de  son  poids. 

Si  l’on  expose  à la  chaleur  ce  sel  cristallisé, 
il  subit  la  fusion  aqueuse. 

J’ai  déjà  dit  qu’il  ne  faut  pas  croire  qu’un 
sel  effleuri  soit  anhydre  : il  contient  plus  ou 

moins  d’eau,  suivant  l’état  hygrométrique  de 

.1»  • « 

lair.  , • 

Quand  le  sel  est  fondu,  si  on  le  soumet  à 

t , ' 

un  courant  de  vapeur,  il  perd  son  acide  car- 
bonique, et  réciproquement,  si  l’on  fait  passer 
sur  un  hydrate  de  soude  un  courant  d’acide 
carbonique , on  forme  de  nouveau  le  carbonate  : 
nous  nous  sommes  occupés  de  cet  objet  en 
commençant  la  leçon. 

Parmi  les  corps  simples,  nous  citerons  le  phos- 
phore , qui  décompose  le  carbonate  de  soude 
pour  donner  naissance  à un  phosphate  et  à du 
charbon. 

Comme  le  phosphore  se  volatilise  a 5oo*  et 
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qu’il  n’agit  sur  le  carbonate  .de  soude  qua  400% 
si  on  le  mêlait  simplement  avec  le  sel,  le  phos- 
phore se  volatiliserait  sans  produire  aucune  ac- 
tion ; il  faudra , pour  remédier  à cet  inconvénient, 
placer  le  phosphore  au  fond  d’un  tube,  et  le 

• v 

carbonate  par-dessus /faire  rougir  la  partie  du 
tube  où  se  trouve  le  sel,  et  chauffer  ensuite  le 
phosphore  qui,  réduit  en  vapeur,  traverse  la  masse 
du  sel  et  le  décompose.  On  obtient  pour  résultat 
du  charbon  provenant  de  la  décomposition  de’ 
l’acide  carbonique , et  le  phosphore  s’empare  de 
tout  1 oxigène  pour  se  convertir  en  acide  phos- 
phorique  qui  se  combine  avec  la  soude  pour 
former  un  phosphate.  . - 

>'  : • 
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Noms  «a  sommes  restés , d»ns  là  dernière 
séance , a Jexamen  de  faction  du 

sur  le  carbonate  de  soude.  Nous  avons  vu 
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qu’au  moyen  de  la  chaleur  il  décompose  ce 
carbonate  et  donne  naissance  à du  phosphate 
"de  soude  et  à du  charbon..  Ce  charbon  peut 
être  séparé  par  des  lavages.  Le  ‘potassium  peut 
aussi  décomposer  ce  carbonate  ét  mettre  le 
.charbon  à nu. 

Il  faut  ajouter  une  chose  po^g  terminer  l’his- 
toire de  ce  sel  : c’est  que  les  bases  qui  agissent 
sur  lui  sont  celles  qui  forment,  avec  l’acide 
carbonique,  dès  combinaisons  insolubles.  Ainsi, 
quand  on  verse  de  l’eau  de  chaux,  de  baryte 
lljou  de  strontiane  sur  le  carbonate  de  soude, 

'■ft  • 

oh  lui  enlève  tout  son  acide  carbonique  et  l’on 
obtient  la  soude  caustique,  qui  peut  ensuite 

se  combiner  avec  les  huiles  pour  former  les 

» v •-  -,  v ; . ; ■ 

Savons.  ..  . ' , ■ ' • 

Le  carbonate  dé  soude  est  1res  répandu  dans 
là  nature;  on.  le  trouvé  sons  forme  d’efflo- 
rescence. Là  où  il  y a du  sel  marin  et  du 
carbonate  de  diaux,  il  n’est  pas  rare  de' voir 

des  efflorescences  qui  recouvrent  les  murs  et 

. . * ï ’ 4.  v . -,  ' ’ 

les  tèrrains  qui  depuis  quelque  temps  n’ont 
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pas  été  exposés  à l’action  de  l’eau.  On  en  trouve 
aussi  en  dissolution  dans  les  eaux  minérales; 
les  eaux  de  Vichy  en  contiennent  une  quantité 
assez  considérable.  On  en  trouve  aussi  dans  lés 
eaux  de  certains  lacs,  particulièrement  en  Égypte. 
C'est  ce  sel,  mêlé  avec  une  proportion  assez 
grande  de  sel  marin,  qu’on  connaît  sous  le 
nom  de  natron,  que  l’on  employait  autrefois 
dans  beaucoup  d’arts.  On  extrait  maintenant 
ce  sel  en  Europe  de  diverses  plantes  marines, 
comme  les  salicnmia  et  le  salsola  soda,  qui 
renferment  de  1 acide  oxalique  combiné  avec 
de  la  soude.  Par  l’action  de  la  chaleur  , cet 
oxalate  est  détruit  et  changé  en  carbonate  de 
soude;  comme  la  plante  renferme  en  outre 
du  sel  marin  et  d’autres  substances,  on  obtient 
une  masse  connue  sous  le  nom  de  soude  d’Ali- 
cante, de  Malaga,  etc.,  qui  contient  tous  ces 
sels  mêlés  avec  la  matière  charbonneuse  de  la 
plante. 

On  tirait  autrefois  la  soude  en  assez  grande 

quantité  d’Espagne;  maintenant  on  la  fabrique 

G.-L.  4«  «jo».  ' 
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en  grancj,  et  on  l’obtient  en  transformant,  ta 
se.l  marin  et]  sulfate  de  soude  par  ,1’acide  sul- 
furlque,  et  décomposant  ce  sulfate  par  le  cIumv 
bou  et  la  çraie  qui  produisant  du  sulfate  de 
cheo*  et  du  carbonate  de  soo.de.  On  est  ainsi 
parvenu  à imiter  parfaitement  la  soude  d’Ali- 


cante. . ,.,V.  • > • . r . 

• • r , • , 

La  soude  est  susceptible  de  former  un  fei- 
carbonate,  en  prenant  deux  atomfs  d’acide 
carbonique  pour  un  de  base.  On  obtient  çe 
bi-carbonate  en  faisant  passer  de  l’acide, car- 
, bonique  sur  la  sonde  jusqu’à  refus.  Ce  sel  est 
alcalin , mais  moins,  cependant,  qpe  le  carbonate. 
On  peut  l’obtenir  cristallisé.  Il  ifest  pas,  efllo- 
resççnt  à l'air.  U est  moins  soluble  que  le 
carbonate;  car  ipp  parties  d’eau,-  Via  tempe- 
rature  ordmaijfe,;  p’en  di^plvan# 


Ce  .sel  se  décompose  à .k  chaleur;  cependant 
il  ne  passe  pas  immédiatement  à 1 état  ,de  car- 
bonate neutre,  il  devient  d’abord  sesquicarho-, 
Uàtef.  qp^iposé  dp#  atpu&ê ^ ^ demi  4’ainde , 
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Je  puis  essayer  ce  sel  *!  il  ri’a  pas  une  réac- 
tion très  forte  sur  le  papier  de  tournesol  rougi  ; 
si  je  le  fais  Chauffer,  il  va  devenir,  comme 

— » 4.  • 

je  viens  de  le  dire,  sesquicarbottate ; maïs  si 
je- continue  l’ébullition,  il  va  finir  par  passer  à 
l’état  de  carbonate  simple. 


„.7 4 


On  pourrait  l’obtenir  en  prenant  une  quantité 

il  • t « . 

de  carbonate  de  soudé  renfermant  deux  pro- 
portions d’acide  et  y mêlant  une  proportion  d’a- 
eide  nitrique,  par  exemple  ; ou  bien  vérser 


du  même  acide  avec  précaution  dans  le  car- 
bonate de  soude  jusqu’à  ce  qu’il  commence  à 
se'  produire  une  effervescence.  Pour  que  l’ex- 
périence réussisse  bien,  il  faut  ajouter  de  l’eau 
au  sel,  et  prendre;  un  acide  qui  ne  produise 
pas  de  précipité  "avec  la  base  ; en  versant  l’a- 
cide , il  faut  avoir  soin  d’agiter  la  liqueur  :• 
à l'instant  où  l’on  atteint  là  saturation , chaque 
goutte  d’acide  produit  une  effervescence  très 
vive.  On  a*  dans  ce  cas,  un  mélange  de  bi- 


carbonate et  d’un  autre  sèl ; dans  ce  cas-ci,  d’un 
nitrate.  à ' ' ' " 
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Le  sesquicarbonate  se  trouve,  dans  la  nature, 
dans  des  circonstances  assez  remarquables.  On  > 
l’a  rencontre  en  Barbarie  , dans  la  province  de 
Surena  ; il  est  connu  là  sous  le  nom  de  sel 
Trona^  il  se  présente  sous  la  forme  de  cristaux 
durs  prismatiques , accolés  de  manière  à pré- 
senter des  rayons  divergeas.  On  l’a  trouvé  aussi 
en  Amérique,  dans  le  lac  Nolia,  dans  1a  pro- 
vince de  Maracaibo , où  on  le  pêche  tous 
les  ans;  où  le  trouve  en  masse  considérable. 

U 'èst  connu  dans  le  pays  sous  le  nom  de 
Urao.  Il  a été  analysé  par  divers  chimistes: 

on  . a trouvé  qu’il  renferme  une  proportion 

• ■ 

et  demie  d’acide  carbonique  pour  une  pro- 
portion de  base.  On  voit  que  ce  sel  mérite 
quelque  attention  , puisqu’il  se-  trouve  dans  la 
nature-  Si  l’on  veut  le  foire  , il  faut  prendre 
du  bi-caj*bonate  de  soude  et  le  mêler  avec  une 
quantité  égale  de  carbonate  de  soude,  et  foire 
dissoudre.  Ü çristalliseï  difficilement. 

L’aramoniâque  se  combine  avec  l’acide  car- 
bonique en  trois  proportions,  pour  former  le 
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carbonate  neutre  * le  bi-carbonaté  , et  le  sesqui- 
carbonate.  ..  1 

Le  carbonate  d’ammoniaqtie  est  formé  de  : 
’Ün  atome  d’ammoniaque.  . ...  . 2,i447^ 

Un  atome  d’acide  carbonique.  . . . 2,7644° 

. Y ' ; ' j • • . ' • * : “J 77T”" 

Carbonate  d’ammoniaque  anhydre.  4>9°9I5- 

On  peut  obtenir  ce  sel  directement  en  com- 
binant deux  volumes  de  gaz  ammoniac  avec 
un  volume  de  gaz  carbonique.  Nous  avons 
cité  ce'  fait  pour  établir  la  théorie  des  com- 
binaisons en  volumes  dans  des  rapports  simples. 
Les  gaz  se  condensent , il  se  produit  un  nuage 
très  epajs.  . . • . ..... 

II.  existe  une  autre  combinaison  ( de  l’anamo- 

V i . - * 

niaque  et  de  l’acide  carboniqùe , mais  qui  se 
forme  seulement  dans  des  circonstances  par- 
ticulières. • .4  / V 

La  forme  de  cristallisation  du  carbonate  d’am- 
moniaque n’est  pas  connue.  Ce  sel  est  tpès  volatil, 
eq  sorte  que»  si  on  l’expose  à l’air»  il  répand 
nue  odeur  ammoniacal^,  l’acide  carbonique  ne 


8. 
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neutralisant  qü’ineomplèteraent  Tamrooniaquc. 

Si  l’on  prend  maintenant  le  carbonate  d'am- 
moniaque neutre,  ou  de  l’ammoniaque  même , 
en  dissolution  dans  l’eau , et  que  l’qn  y fasse 
passer  un  courant  de  gaz  carbonique  jusqu’à 
refus,  on  obtiendra  le  bicarbonate , formé  d’un 
équivalent  d’ammoniaque,  de  deux  équivalens 
d’adde  carbonique,  et  d’un  équivalent  d’eau . 
On'  lie  peut  produire  ce  sel  immédiatement 
pàr  la  combinaison  des  gaz  à volumes  égauk; 

il  faut  des  circonstances  particulières , dest-à-dirte 
> * . * 
qu’il  faiit  y.  joindre  un  atome  d’eau.  Eh  prf- 

-Vaut  cé  sel  de  son  eau , on  le  détruit. 

Le  bi-carbonate  cristallise  en  prisme  à 6 pans  ; 
il  éSf  peu  soluble,  ioo  parties  d’eau  en  pren- 
nent parties  a une  température  ordînàtre. 
Quand  ôn  l’expose  à'  Inaction  de  là  Chaleur, 
il  se  décompose  comme  tous  les  carbonates , èn 
ctenrrant  dè  Tàcide  carbonique , et  passe  à Fëtat 
de  sèsqüicarbonàte , combiAaison  qui  est  ihêrrfe 
ta  plus  ordinaire.  Si’  dn  laisse  à l'air  le  carbo- 
nate'd’ammoniaque,  Ifammortiaque  se  dégage, 
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il  passeà  l’état  de  sesquicarbonate , etpfeùt  même 
se  transformer  en  carbonate.  Ce  sel  n’est  jamais 
pur  dans  le  commerce  ‘ c’est  un  mélange  de  car- 
bonate et  de  sesquicarbonate.  Le  carbonate  est 
forme'  d’un  équivalent  d’ammoniaque  ,'  d’un 
d’acide  et  d’un  d’eau.  On  le  prépare  par  un  moyen 
qui  va  vous  paraître- compliqué,  càC -je  h’èrr  ai 
pas  encore  parlé  ; c’est  par  lès  doubles  échangés. 
On  fait  ün  mélange  de  carbotiafè  de  chaux  avec 
de  Phydrochlocate  d’ammoniaque,  à parties  çgalèS; 

on  distille  ; H se  fait  un  échange  : l’acide  carbo- 
. ..*.»•  , ..  » . ’ . 

nique  du  carbonate  dé  Chaux  se  porte' Sur  l’am- 
moniaque,' et  l’acide  hydrocblorîque  sé  porte  ' 
sur  la  chaux,  pont  former  dix  chlorure  de  cal- 
eiunîi.  ‘ 

s ■ * > - , 

Le  carbonate  d’ammoniâqueeSt  remarquable, 
parce  qu’il  est  un  produit  constant,. de  la  décom- 

* ■ £5  •*  » , • 

position  des  matières  animales  pa^M^ chaleur. 

La  magnésie  forme  aussi  avec  l’acide  carbo- 
nique des  combinaisons  vallées  } bn  eft  distingua 
mi»..-  ■ - • J 

" Le  carbonate  neutre  est  formé  d’uh  alonie  d’à- 
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eide  carbonique  . . ... . . . .•  2,76440 

Un  atome  de  magnésie, 2,58353 

• Atome  du  sel éyt . . ... . . •5,5479s. 


Ce  sel  ne  peut  pas  être  formé  immédiatement 

\ j ‘ . . . • • ! 

en  mettant  1a  magnésie  en  contact  avec  l’aeide , 
il  faut, se  servir  de  carbonate  de  magnésie  récem- 
ment précipité , et  le  dissoudre  dans  l’eau  char- 
gée d’acide  carbonique , pour  en  former  un 
bicarbonate,  qui  ensuite  se.  décompose  même 
spontanément  à l’air.  Il  retient  5 atomes  d’eau  : 
l’eau  le  décompose  ; elle  prend  ,de  l’acide  carbo- 
nique et  une  certaine  quantité  de  magnésie  pour 
former  un  bicarbonate;  ce  qui  reste  doit  donc 
faire  un  sous-sel.  Ce  sel , qu’on  ne  prépare  qu’en 
petite  quantité,  se  trouve  dans  la  nature  ; on  en 
rencontre  dans  l’Indostan , formant  des  masses, 
considérables;  on  en  trouve  aussi  dans  la  Si- 
lésie. - 

. Le  bi-carbonàte  ne  peut  pas.  être  obtenu  cris- 
* - tallisé;  on  le  prépare,  comme  je  l’ai  dit,  en  dis- 
solvant du  carbonate  de- magnésie  dans  de  l’acide 
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carbonique.  Ou  ne  peut  faire  cristalliser  ee  sel , 
il  perd  soaafcide  carbonique  et  revient' à 1 état 
de  carbonate  neutre  , qui  est  insoluble. 

11  y a une  combinaison  intermédiaire  de  la 
magnésie  avec,  l’acide  carbonique , qu’on  peut 
appeler  sesquicarbonate , et  un  autre  composé 
connu  sons  le  nom  de  magnésie  blanche.  Quand 
on  verse  dans  une  dissolution  d’un  sel  de  ma- 
gnésie, d’un  sulfate , par  exemple,  du  carbo- 
nate de  soude  neutre  ,on  a un  précipité  abon- 
dant; cependant  il  n’y  a pas  tout  celui  qui  peut 
se  forrûer,  car  une  quantité  considérable  de- 
meure en  dissolution.  En  effet,  si  l’on  recueille 
ce  précipité  , on  trouvera  qjie  ce  n’est  pas  un  car- 
bonate neutre  , et  que,  soumis  à la  chaleur,  U 
abandonne  de  l’acidè  carbonique,  c’est-à-dire 
que  c’est  un  sesquicarbonate  «insoluble  dans  l’eau, 
mais  décomposable  par  la  chaleur- 

Ainsi  le  bicarbonate  existe  ; car  puisque  la  ma- 
tière qoi  reste  sur  le  filtre  renferme  plus  de  base, 
le  liquide  qui  a passé  doit  contenir  plus  d’acide. 
Mais  si  l'pn  fait  bouillir  le  tout  avant  de  filtrer,  * 


• ; • 
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oti  ramèneJfe  se!  à nne  composition  cQiisfânte , 
qui  est  la  magnésie  blanche. 

On  a trouvé  que  la  magnésie  blanche  est  com- 
posée comme  il  suit  (je  vais  me  servir  seulement 
d1  atomes , pour  simplifier)  : 5 atomes  decarbûnafe 
dé*  maguésie , i atome  d’hydrate  de  magnésiè, 

5 atoÀiès  cfieàu.  L’analyse  donné  4 atomes  de  ma- 
gnésie, 5’  atomes  d'acide  carbonique  et  4 atomes 
d’èau.  On  pourrait  dire  que  c’est  un  sotis-seï  qui, 
combiné  avec  l’ëau,  forme  un  hydrate  ; mais, 
Comme  l’eau  joue  le  rôle  d’acide  et  qu’elle  se 
combine  avec  les  bases  pour  faire  des  hydrates , 
qile  toujours  c’est  en  proportions  parfaitement 
définies  quelle’ se  combine,  on  peut  la  considé- 
rer comme  \m  véritable  acide.  Ainsi , on  peut 
dire  que ‘la  magnésie  blanche  est 'composée  de 
3 atomes  de  magnésie  et  i atôme  d’hydratë  de 

r i> 

magnésie , le  tout  combiné  avec  3 atomes  d’eâù. 
Cette  dernière  manière  de  considérer  l’eâu  dans 
son  actiop  sur  les  bases  me  parait  devoir  être 
préférée.  * 

li  me  reste  à faire  remarquer  que  l’alumine, 
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base  qui  pe  ueutplise.pas  parfaitement  les  acides, 
ne  forme  pas  de-  combinaison  stable  avec  l’acide 
carbonique.  Quand  on  précipite  un  sel  d’alumine 
par  un  carbonate , l’acide  carbpnique  se  dégage , 
et  il'-  reste  de  l’alumine  pur-c;  mais  les  autres 
oxides  de  la  première  section  do  ML  Tbéuard, 
comme  la  zircone,  etc.  f forment. des  sek-inso^ 
lubies.  . . . " . - 

Passons  maintenant  aux  métaux* par  lesquels 
l’acide  carbonique  est  retenu  aveeplus  çle- force. 
Le  premier  est  le  çarbonatede  fer-,  connu  sous  le 

**  • * V 

nom  de  fer  spathiqueyce  sel  cristallise  en  rhom- 
boèdres semblables  à ceux  de  la  chaux  carbauatée. 

Il  èst  formé  d’un  atome  d’acide  • ’ 

■ • . . -, ....  ".i  - - * -v  ■ ' * ' - - -•  x'-V  -t 

• 1 • .2576440 

* —a-  z ■ * '•  •<’  t **•'*■• 

D*un  atome  de  prot oxide  de  fer.  4^9215 
Équivalent  dû.  carbonate  dé  fer 

neutre. . . y . 1 r . ’ T . f,  1 5655 . 

On  peut  faire,  cç  carbonate  de  dru*  manières  : 
la  piqs  simple  est  de  prendre  de  d’eau  chargée 

r 

d’acide  carbonique^  de  la  mettre-en  contact  avec 

* ^ 


carbonique. 
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du  fer;  il  se  produit  du  protoxide  de  fer  qui  se 
combine  avec  l’acide  carbonique;  mais  l’on  obtient 
mieux  par  les  doubles  décompositions.  Je  prends 
du  carbonate  neutre  de  soude,  j’y  verse  du  sul- 
fate de  fer,  et  j’ai  un  précipité  considérable;  qui 
se  dissout  facilement  dans  un  excès  d’acide  car- 
bonique ou  dans  un  autre  acide  minéral.  Je 
l’obtiens  ici  pulvérulent,  mais  la  nature  le  pré- 
sente cristallisé,  sous  forme  de  fer  spathique, 
mais  seulement  quelquefois  en  petites  lames. 

Le  carbonate  de  fer  est  remarquable  par  son 
existence  dans  les  eaux  minérales  ; celles  qu’on 
nomme  ferrugineuses  doivent  leurs  propriétés  "à 
l’existence  de  ce  sel  tenu  en  dissolution  par  un 
excès  d’acide  carbonique;  mais  ces  eaux  ayant 

, \ , « * . ' ■ ' r 

le  contact  dé  l’air,  le  fer  qu’elles  renferment  passe 
à un  état  supérieur  d’oxidation,  l’acide  carbo- 
nique se  dégage , et  le  fer  se  précipite  à l’état 

* y 

d’une  espèce  d’ocre.  Ce  carbonate  de  fer  se  dé- 
compose facilement  par  l’action  de  la  chaleur. 
Je  rappellerai  que  le  fer  forme  deux  oxides,  le 
protoxide  le  perox.ide;  celui-ci  retient  I’Oxi- 
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gène  avec  beaucoup  plus  de  force , on  ne  peut 
l’en  séparer  par  la  chaleur.  En  décomposant  ce 
carbonate  par  la  chaleur,,  le  fer  passe  à un  état 
supérieur  d’oxidation , en.  sbrte  qu’aprèô  l’avoir 
desséché,  on  obtient  un  mélange  de  gaz  carbo- 
nique et  de  gaz  oxide  de  carbone.  C’est  donc  là 
leur  caractère  particulier. 

Le  fer  passe  ici  à un  état  intermédiaire  entre  le 
peroxide  et  le  protoxide,  c’est-à-dire  qu’il  ren- 
ferme deux  atomes,  de  peroxide  et  un  atome  de 
protoxide.  On  ne  connaît  pas  de  carbonate  de 
peroxide  de  fer;  cependant  ce  peroxide  peut 
former  un  carbonate  double  que  l’on  obtient  au 
moyen  du  bi-carbonate  .de  potasse  et  du  peroxide 
de  fer.  Ce  sel  est  stable  et  ne  se  décompose  que 
par  l’action  de  la  chaleur. 

Le  manganèse  forme  une  Combinaison'  que 

nous  désignerons  sous  le  nom  de  neutre,  ren- 

■ ^ 

fermant. 

4 Un  atome  d’oxide  de  manganèse.  4*^5787 
Un  atome  d’acide  carbonique. . . 2,7644° 

Atome  du’ sel.  7,52227. 
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On  l'obtient,  dans  les  laboratoires  , en-versanj 
un  carbonate  dans  un  sel  de  manganèse. '■  ■ ■ 

La  nature  nous  présente  ce  sel  cristallisé  sous 
forme  de  rhomboèdre; 

Nous  n’avons  pas  d’autre  carbonate  de  manga- 
nèse , quoiqu’il  y ait  un  grand  nombre  d’oxides. 

Le  cuivre  forme  avec  l’acide  carbonique  plu- 
sieurs combinaisons  sur  lesquelles  même  (91  n’est 
pas  parfaitement  d’accord  ; on  en  cite  trois:,  un 

-i  . 

carbonate  noir,  unver^  et  un  bleu,  connu  sous 
le  nom  d’azur  de  cuivre,,  ou  de  cendre  bleue» 
Nous  allons  examiner  successivement  ces  divers 
sels.  : . - • • 

Nous  ne  pouvons  pas  -faire  immédiatement 
un  carbonate  de  cuivre  neutre  ; mais  en  suppo- 
sant quil  existât,  il  serait  formé  d’un  atome 
d’oxide  de  cuivre.  .............  4»956q5 

. Et  d’un  atome  d’acide  carbonique.  2,76440 

Poids  atomistique  du  spl 7,72? 35.. 

. . ..  r.  v .v  : * >.  St  i 

Les  carbonates  que  nous  1 obtenons . sont  des 
sous-séls.  Le  premier  serait  un  carbonate  noir 


r 
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que  MM.  Colin  et  Taillefert  ont  fait  connaître. 
En  l’examinant,  j’ai  trouvé  qu’il  renferme  bien 
peu  d’acide  carbonique;  je  n’en  conclurai  pas 
qu’il  n’existe  pas,  mais  je  citerai  quelques  obser- 
vations que  j’ai  faites  à ce  sujet. 

(A  a indiqué  ce  sel  comme  formé  d’un  atome 
d’acide  et  de  deux  atomes  d’oxide  ; ce  serait  un 
sel  anhydre.  On  l’obtient  en  faisant  bouillir  le 
carbonate  vert  o»  bteu  avec  l’eau.  Je  ne  sais 
quelles  précautions  particulières  ont  employées 
MM.  Colin  et  Taillefert,  pour  le  préparer,  mais 
je  n’ai  pu  l’obtenir  ; et , comme  on  le  verra  tout 

à l’heure,  j’ai  trouvé  que  le  carbonate  vert  ou 

« 

bleu  est  entièrement  décomposé  par  une  assez 
» longue  ébullition  avec  l’eau , et  qu’il  ne  reste  que 

du  deutoxide  de  cuivre. 

- • 

Vient  ensuite  le  carbonate  vert,  qu’on  nomme 
aussi  malachite.  On  le  trouve  dans  la  nature  ,‘avec 
une  nuance  d’un  beau  vert  inégal  ; on  peut  ob- 
tenir ce  sel  par  précipitation.  En  versant  dans 
une  dissolution  d’un  sel  de  cuivre  un  carbonate 
neutre,  il  se  forme  un  précipité,  et  il  semble 

G.-L.  Chim.  4«  leçoi*. 
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que  rien  ne  se  dégage  : on  pourrait  conclure  qu'il 
s’est  formé  un  carbonate  neutre  de  cuivre;  mais 
en  prêtant  l’oreille , on  entend  l’acide  carbonique 
qui  s’échappe.  Si  on  l’expose  à l’air,  l’acide  car- 
bonique se  dégage,  et  il  ne  reste  que  le  préci- 
pité. Ce  sel  est  composé  de  la  même  m’jftière 
que  carbonate  noir,  mais  il  contient,  de  plus, 
deux  proportions  d’eau.  Ce  sel  devient  noir  en 
perdant  son  eau . • , # 

Il  se  présente  dans  la  préparation  de  ce  sel  des 
phénomènes  intéressans.  Si  l’on  verse  du  carbo- 
nate de  soude  dans  un  excès  de  dissolution  de 

sulfate  de  cuivre , on  obtient  par  double  décom-  . 

» 

positiou  un  carbonate  de  cuivre  vert  que  l’on 
peut  faire  bouillir  pendant  dix  heures  avec  la . 
liqueur , sans  qu’il  se  décompose  ; il  prend  seule- 
ment une  teinte  plus  verte. 

Si1  l’on  fait  la  même  expérience  en  employant 
. un  excès  de  carbonate  de  soude,  il  suffit  d’élever 
la  température  jusqu’à  l’ébullition,  pour  que  le 
carbonate  passedii  vert  au  noir,  et  au  bout  de  très 
peu  de  temps  ce  sel  est  entièrement  décomposé.' 

f 
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Les  carbonates  de  cuivre  ne  sont  pas  les  seuls 
sels  qui  éprouveut  ce  genre  de  décomposition  : 
le^sulfate  de  cuivre  passe  à l’état  de  sous-sel , et 
l’acétate  noircit  très  promptement  et  finit  par 
donner  de  l’oxide  de  cuivre. 

Le  carbonate  bleu  se  fait  en  Angleterre,  par 
n moyen  qui  est  tenu  secret;  on  le  nomme 
cendre  bleue.  Ce  sel  ne  peut  être  produit  immé- 
diatement dans  les  laboratoires.  L’analyse  qu’on 
en  a faite  a donné  le  résultat  suivant  : trois 
atomes  d’oxide  de  cuivre,  deux  atomes  d’acide 
carbonique  et  un  atome  d’eau. 

Nous  pouvons,  comme  vous  voyez,  conce- 
voir que  cette  combinaison  soit  formée  d’urr 
sous-sel  dans  lequel  il  y aurait  trois  atomes 
d’oxide. de  cuivre  contre  deux  atomes  d’acide 
carbonique , et  qui  serait  combinée  avec  un 
atome  d’eau.  Mais  si  l’on  remarque  que.  l’eau 
joue  le  rôle  d’un  acide , quelle  se  combine  même 
réellement  avec  les  bases,  en  la  regardant  comme 
se  partageant  l’oxide  avec  l’acide  carbonique, 
nous  aurons  justement  le  nombre  d’atomes  né- 
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cessaires  pour  former  le  sel  neutre , puisque  alors 
ce  sera  trois  atomes  d’acide  contre  trois  atomes 
de  base.  '\*  ' 

Les  cendres  bleues  peuvent  donc  être  considé- 
rées comme  un  sous-sel  hydraté  ou  comme  un  sel 
double,  formé  par  deux  atomes  de  carbonate  de 
cuivre  neutre  et  un  atome  d’hydrate  de  cuivre. 
Nous  donnerons  la  préférence  à cette  dernière 
manière,  car  on  ne  peut  s’empêcher  de  recon- 
naître que  l’eau  joue  le  rôle  d’acide. 

Le  plomb  ne  forme  qu’une  combinaison  con- 
nue avec  l’acide  carbonique , c’est  le  carbonate 
neutre.  (J’emprunte  le  poids  des  atomes  de 
M.  Berzelius,  qui  les  a donnés  exactement.)  Il  est 
formé  d’un  atome  d’oxide  de  plomb...  13,94498 


Un  atome  d’acide  carbonique 2,7644° 

4 

Poids  de  l’atome  du  sel 16,70938. 


Ce  sel  se  présente  en  poudre  blanche  très  pe- 
sante, qu’on  nomme  céruse  ou  blanc  de  plomb. 
On  peut  l’obtenir  par  double  décomposition. 

La  nature  nous  l’offre  cristallisé,  sous  forme. 
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d'un  octaèdre  à base  rectangulaire.  Il  se  décom- 
pose. par  la  chaleur;  on  emploie  même  ce  moyen 
pour  faire  la  belle  mihe  orange  ou  le  minium. 
On  opère  à une  température  d’environ  4oo°  ; 
alors  l’acide  carbonique  se  dégage  et  l’oxigène 
prend  sa  place,  c’est-à-dire  que  le  protoxide  de 
plomb  provenant  de  la  décomposition  du  carbo- 
nate, passe  à un  état  supérieur  d’oxidation. 

Le  zinc  se  combine  aussi  avec  l’acide  carbo- 
nique et  donne  deux  carbonates.  D’abord  le  car- 
bonate neutre  qu’on  ne  fait  pas  directement , 
mais  qu’on  trouve  dans  la  nature  ; il  est  formé 
d’un  atome  d’oxide  de  zinc  (en  retranchant  le 
nombre  i de  l’oxigène  , vous  aurez  le  poids  du 
métal  lui-même)  , pesant 5,o3aa6 


Un  atome  d’acide  carbonique 2,7644c 

Poids  de  l’atome  du  sel 7 ^ 70*66. 


Il  se  présente  cristallisé  en  rhomh^dre  ob- 
tus; on  le  trouve  aussi  combiné  a~c  un  atome 
d’eau. 

Le  carbonate  artificiel,  quV1  par  précipi- 

Ci  -L;  ^.iiçoir. 
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tation,  est  blanc,  niais  il  a’est  pas  parfaitement 
neutre,  et,  d'après  l'analyse  de  M.  Berzelius,  il 
est  formé  de  trois  atomes  d’acide,  quatre  d’oxide 
et  trois  d’eau  ; mais  il  est  plus  simple  de  supposeï 
que  nous  avons  trois  atomes  d’oxide  avec  trois 
atomes  d’acide,  et  un  atome  d’eau  avec  un  atome 
d’oxide,  le  tout  combiné  avec  deux  atomes  d’eau  : 
on  peut  choisir  entre  ces  deux  explications. 

Parmi  les  carbonates,  il  y en  a plusieurs  qui 
peuvent  se  réunir  entre  eux  et  former  ce  qu’on 
nomme  des  sels  doubles.  On  entend  par  sel  double  j 1 
la  réunion  de  deux  sels  au  même  état  de  neutra- 
lité pouvant  donner  des  cristaux  renfermant  les  ■ ^ 
élémens  des  deux  sels. 

• 

Les  sels,  en  se  mêlant,  se  combinent  dans  les 
reports  atomiques;  ainsi  c’est  un  atome  d’un 
cailr>Uate  avec  un  atome  d’un  autre  carbonate , 
par  extnple>  qui  entrent  en  combinaison. 

Parmi  is  carbonates,  il  y en  a deux , celui  de 
magnésie  et,  V»  chaux,  tous  deux  insolubles  dans 
Veau,  qui  peUonj  se  réunir  et  que  la  nature 
'M  présente  en  massuonsj(je'rajJje  £e  sc]  composé 
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prend  le  nom  de  dolomie,  de  Dolomieu  qui  l’a 
découvert  ; on  le  trouve  en  cristaux  petits , durs, 

* * '*  1%  î * 

présentant  tous  les  caractères  des  carbonates , et 
formé  d’un  atome  de  chaux  et  un  de  magnésie , 
et  par  conséquent  deux  d’acide  carbonique. 

H existe  aussi  des  mélanges  qu’on  pourrait  ap- 
peler des  combinaisons  en  proportions  variables 
du  carbonate  de  chaux  et  du  carbonate  de  ma- 
gnésie ; mais  on  verra  que  les  molécules  des  corps 
peuvent  se  substituer  les  unes  aux  autres  sans  que 
pour  cela  la  loi  des  proportions  définies  soit  chan- 
gée. Nous  nous  occuperons  de  cet  objet  en  trai- 
tant de  l’isomorphisme. 

Il  existe  encore  d'autres  carbonates  doubles. 
Le  carbonate  de  soude  cristallisé  peut  se  combiner 


avec  le  carbonate  de  chaux  d’atome  à atome  : ce 
sel  composé  est  insoluble  dans  l’eau,  et  il  reu-  , n 


ferme  une  molécule  et  demie  de  ce  liquide.  Nous 
ne  parlerons  pas  des  autres.  Je  vais  finir  en  vous 
parlant  des  décompositions  doubles.  J’en  ai  cité 
quelques  exemples  : nous  allons  généraliser. 

Il  est  à remarquer  que  la  solubilité  des  corps 
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simples  ou  composés  a une  grande  influence  sup 
ce  qu’on  appelle  les  aflinités.  J’ai  dit  qu’on  ne 
peut  pas  les  mesurer,  parce  qu  elles  varient  sui- 
vant les  circonstances.  Ainsi,  relativement  à la 
potasse  et  à la  chaux  par  rapport  à l’acide  carbo- 
nique, nous  avons  dit  qu’on  peut  conclure  que 
la  potasse  a plus  d’aflinité  que  la  soude  pour  cet 
acide,  quand  on  las  expose  toutes  deux  à la  char 
leur  ; tandis  que  si  l’on  opère  par  les  dissolutions, 
on  est  porté  à une  conclusion  toute  contraire. 
Pour  parler  de  l’afïinité  d’une  manière  générale, 

il  faudrait  que  les  résultats  fussent  constans. 

♦ • 

On  peut  dire  que  toutes  les  fois  qu’il  peut 
se  former  dans  une  dissolution  un  composé 
insoluble  dans  ce  liquide  même,  ce  composé 
se  produira.  Ainsi,  nous  mêlons  de  la  chaux 
et  de  la  stoutiane,  qui  sont  solubles,  avec  de 
l’acide  carbonique  ; elles  peuvent  former , avec 
cet  acide,  des  sels  insolubles;  ces  sels  se  for- 
meront. Ici  on  peut  faire  intervenir  la  force 
de  cohésion;  mais  cette  cohésion  ne  doit  pas 
être  assimilée  à celle  dont  nous  avons  parlé 
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en  Physique,  et  qui  se  mesure  par  des  poids. 

La  force  de  cohésion,  en  Chimie,  est  ce  qu’on 

peut  appeler,  à proprement  parler,  l’insolu- 

bilité  dans  les  liquides.  La  résine,  par  exemple, 

a une  grande  force  de  cohésion  par  rapport  à 

l’eau,  car  elle  y est  complètement  insoluble  ; 

c'est  qu’il  n’y  a aucune  affinité  entre  ces  deux 

corps.  Si  nous  plaçons  cette  résine  dans  l’alcool , 

elle  s’y  dissoudra  très  bien  : donc  la  force  de 

cohésion  serait  détruite.  La  force  de  cohésion, 

en  Chimie , sera  donc  le  rapport  du  liquide 

an  solide  ; en  sorte  que  quand  un  corps  est 

insoluble  dans  un  liquide,  on  dit  qu’il  a une 

certaine  force  de  cohésion.  Nous  pourrons  encore 

définir  la  cohésion,  la  résistance  à la  dissolution. 
* 

Revenons  aux  sels  doubles , et  prenons  des 
exemples.  Ce  seront,  je  suppose,  des  carbo- 
nates de  chaux,  de  magnésie,  de  stontiane  qui 
sont  insolubles;  je  prends  deux  sels  solubles, 
du  carbonate  de  soude  et  du  nitrate-  de  chaux  ; 
je  les  mêle.  On  conçoit  que  l’acide  nitrique 

• N 

pourrait  se  combiner  avec  la  soude,  l’acide 
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carbonique  avec  la  chaux;  alors  nous  aurions 
deux  nouveux  sels , du  carbonate  de  chaux  et 
du  nitrate  de  soude.  L’un  do  ces  sels  est  in- 
soluble , tandis  que  les  deux  sels  employés 
étaient  solubles  ; le  sel  insoluble  se  forme. 
Voici  à cet  égard  la  loi  que  M.  Berthollet-  a 
découverte.  * 

Toutes  les  fois  qu’on  mêle  deux  sels  ayant 
une  certaine  solubilité  dans  le  liquide,  s’il  peut 
se  former,  par  double  échange,  deux  sels  dont 
l’un  soit  moins  soluble  que  ceux  que  l’on  a 
employés,  la  double  décomposition  aura  lieu. 
Dans  l’expérience  que  nous  venons  de  faire, 
il  y en  a un  moins  soluble  ; ainsi  la  double 
décomposition  se  produira;  ainsi,  toutes  les 
fois  qu’on  connaîtra  la  solubilité  des  sels  em- 
ployés et  des  sels  qui  peuvent  se  former,  on 
pourra  prédire  ce  qui  arrivera. 

Cependant,  pour  que  le  précipité  se  forme, 
il  faut  qu'il  n’y  ait  pas  assez  d’eau  pour  tenir 

le  sel  en  dissolution. 

* % 

Quand  on  a mélangç  ainsi  deux  sels,  il 
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faut  concevoir  ( je  demande  que  vous  adoptiez 
le  fait  dte  confiance),  il  faut  concevoir  un 
simple  mélange,  puisque  nous  avons  des  équi- 

a ‘ 

.yalens.  Si  c’est  du  sulfate  de  soude  et  du  nitrate 
de  chaux  que  nous  avons  employés,  il  est  in- 
différent que  l’acide  sulfurique  soit  mêlé  avec 
, la  chaux  ou  avec  la  soude,  et,  je  le  répète, 
cela  se  passe  comme  si  c’était  un  simple  mé- 
lange. Dans  ce  cas,  les  molécules  de  chacun 
des  acides  se  combineront  indifféremment  avec 
l’une  et  l’autre  hase:  il  se  formera  donc  du 

sulfate  de  chaux  qui  pourra  d’abord  demeu- 

« 

rerea  dissolution;  mais  si  la  quantité  augmente, 
il  sera  précipité.  9 

Ainsi  nous  voilà  parvenus  à un  fait  ; c’est 
que  l’insolubilité  détermine  les  échanges  et  les 
précipités. 

Nous  reconnaissons  donc  que  toutes  les  fois 
qu’on  mêlera  deux  sels,  et  qu’il  pourra  se  for- 
mer un  sel  moins  soluble  que  ceux  que  l’on 
emploie,  il  y aura  double  décomposition.  Pour 
expliquer  cet  effet,  nous  admettons  que  lorsque 
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deux  sels  sont  mélangés,  il  est  complètement 

* 

indifférent  pour  les  acides  et  les  bases  de  se 
combiner  en  tel  ou  tel  ordre,-  mais  que  si 

I 

l’un  des  oxides  peut  former  un  sel  insoluble, 
il  se  fera  un  précipité. 


imprimerie  de  hozaro-coorcier, 
rue  lin  Jardinet,  n*  13. 
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Phosphates.  — Leurs  caractères.  — Phosphate  de  soude.  — 

Bi-phosphate.  — Phosphate  de  potasse.  — Bi-phosphate 

Phosphate  de  baryte.—  Bi-phosphatcs  et  phosphates  basiques. 
— Phosphate  de  strontianc.  — Phosphate  de  chaux.  — Il  Se 
forme  des  phosphates  de  chaux  en  proportion  non  définies. 
— Bi-phosphates  et  phosphates  basiques.— Phosphate  des  os. 

Préparation  du  phosphore;  sa  purification.  — Phosphate 
d’ammoniaque.— Bi-phosphate. — Phosphate  d’ammoniaque 
et  de  soude.  — Phosphate  de  magnésie Phosphate  d’am- 

moniaque et  de  magnésie.  — Le  même  sel  basique. 

. * 

Dans  cette  seance , nous  nous  occuperons  de 
l’histoire  du  phosphore. 

«<  Nous  considérerons  les  phosphates  neutres 
comme  formés  par  un  atome  de  base  et  un  atome 
d’acide  phosphorique.  Nous  prendrons  pour 
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équivalent  de  l’acide  phosphorique  le  nombre 
4,46 1 55,  dans  lequel  il  y a ai  d’oxigène.  On 
avait  admis  que  l’acide  phosphorique  pouvait 
être  considéré  comme  contenant  a atomes  de  ra- 
dical ou  de  phosphore  ; mais  nous  devons  rester 
fidèles  à la  théorie  des  équivalens , et  regarder 
comme  poids  de  l’atome  d’acide  la  quantité  qui 
neutralise  un  atome  de  base  : on  trouve  que  c’est 
3 i,  c’est-à-dire  i de  phosphore  et  a £ d’oxigène. 

L’atome  de  phosphore  est  égal  à. . . 1,961 55 

Les  2 x atomes  d’oxigène. 2,5 

• v — ■ ■ 

Poids  de  l’atome  d’acide  phosphor. , 

L’acide  phosphorique  se  combine  avec  les 
bases  en  proportions  très  variées,  mais  nous 
devons  nous  attacher  aux  plus  importantes.  Nous 
verrons  qu’il  existe  des  sels  neutres , des  sels  ba- 
siques et  des  sels  acides  : voilà  les  trois  genres  ; 
mais  il  y a dans  chacun  d’eux  des  sels  qui  sont 
plus  ou  moins  acides  ou  basiques.  • . „ 

Nous  devons  nous  occuper  d’abord  des  carac- 
tères des  phosphates  neulres  : ces  caractères  se- 
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ront  en  général  les  mêmes  pour  les  phosphates 
basiques  et  acides;  car  ici  l’objet  principal  est 
de  déterminer  les  caractères  de  l’acide  qui  se 
trouve  dans  les  phosphates. 

Un  premier  caractère  des  phosphates  consiste 
en  ce  que,  si  l’on  verse  dessus  de  l’acide  sulfu- 
rique , il  ne  se  dégage  aucun  gaz , ce  qui  distingue 
les  phosphates  de  tous  les  sels  qui  renferment  des 
acides  gazeux  ou  pouvant  prendre  la  forme  de 
vapeurs;  et,  sous  ce  rapport,  on  ne  peut  les  con- 
fondre qu’avec  les  arseniates,  les  borates  et  les 
sulfates.  Or,  nous  verrons  que  les  sulfates  se 
distinguent  aisément;  nous  avons  appris  à re- 
connaître les  borates;  les  arseniates  sont  aussi 
faciles  à distinguer. 

Nous  verrons,  en  second  lieu  , que  quand  on 

mêle  un  phosphate  avec  de  l’acide  borique  en 
» t 

quantité  convenable  et  du  charbon,  èt  qu'on 
expose  à une  haute  température,  il  se  produit 
du  phosphore.  L’acide  borique  est  excessivement 
faible  à la  température  ordinaire , et  peu  soluble  ; 
mais  à la  température  du  rouge  blanc,  l’acide 
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phosphorique  se  volatilise,  tândis  que  l’acide 
borique  reste  fixe.  A une  température  basse, 
l’acide  borique,  à raison  de  son  poids  atomistique, 
pourrait  prendre  une  certaine  quantité  de  la  base 
combinée  avec  l’acide  phosphorique,  suivant  la 
loi  que  nous  avons  fait  connaître  : à une  tempé- 
rature élevée,  la  base  se  partage  également  ; dès 
lors  il  y a une  portion  d'acide  phosphorique  qui 
deviendra  libre  et  pourrait  se  volatiliser;  mais  le 
charbon  agit  sur  cet  acide,  lui  enlève  son  oxi- 
gène  et  produit  du  phosphore.  Ainsi  nous  ad- 
mettrons qu’un  phosphate  mêlé  avec  de  l’acide 
borique,  à une  haute  température,  donne  dû 
phosphore.  , 

En  Minéralogie , on  se  sert  de  l’acide  borique 
pour  reconnaître  la  présence  de  l’acide  phospho- 
rique dans  les  corps.  On  obtient,  à une  haute 
température,  un  bouton  Vitreux;  ce  bouton, 
traité  ensuite  par  le  charbon,  donne  du  phos- 
phore, . ; , ■ . 

Quand  les  phosphates  sont  solubles  et  qu’on 
y verse  de  l’eau  de  chaux , on  obtient  un  préci- 
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pité  gélatineux,  sans  forme  cristalline,  qui  res- 
semble à de  l’alUmine  en  gelée,  que  vous  connais- 
sez déjà  ; mais  ce  caractère  n’est  bon  que  pour  les 
phosphates  solubles. 

11  existe  un  phosphate  de  plomb  neutre;  il 
est  insoluble  dans  l’eau , mais  se  dissout  bien 
dans  les  acides.  Si  on  le  fond  au  chalumeau  , on 
obtient  une  matière  limpide  qui,  au  momeot  où 
elle  refroidit,  présente , en  se  solidifiant,  la  forme 
d’un  polyèdre  : le, corps,  à ce  moment , devient 
incandescent.  C’est  un  phénomène  que  présente 
aussi  la  zircone , etc. 

Voici  comment  ce  caractère  peut  être  généra- 
lisé. Si  l’on  a un  phosphate  soluble,  on  y verse 
un  sel  de  plomb  soluble*,  et  si  le  phosphate  est 
insoluble,  on  y verse  le  sel  de  plomb  et  un 
excès  d’acide , comme  d’acide  nitrique , par 
exemple  ; on  peut  ensuite  traiter  le  résidu  comme 
dans  l’expérieuce  précédente. 

Les  phosphates  ont  aussi  la  propriété  d’être  dé- 
composés par  le  potassium  ; dans  ce  cas , il  se 

forme  du  phosphure  de  potassium,  qu’on  recon- 
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naît  à ce  qu  en  le  jetant  dans  l’eau , il  produit  du 
gaz  hydrogène  phosphore  , qu’on  peut  enflani-  • 
mer.  On  peut  même,  par  ce  moyen,  reconnaître 
de  très  petites  quantités  de  phosphates. 

Tous  les  phosphates  sont  décomposés  par  l’a- 
cétate de  plomb;  c’est  une  suite  de  la  loi  des 
doubles  décompositions.  Pour  les  phosphates  in- 
solubles, on  peut  donner  lieu  à la  même  décom- 
position en  y ajoutant  un  peu  d’acide  nitrique  : 

1 action  se  produit  promptement. 

Parmi  les  phosphates  neutres,  il  n’y  a que  ceux 
de  soude,  d’ammoniaque  et  de  potasse  qui  soient 
solubles , les  autres  le  deviennent  dans  un  excès 
de  leur  propre  acide  ou  d’acide  nitrique. 

Quant  aux  rapports  des  quantités  de  bases  et 

4 • " , _ • 

d’acidçs,  ils  sont  variables. 

* Le  premier  phosphate  dont  nous  allons  nous 
occuper  est  celui  de  soude , que  l’on  obtient 
immédiatement  en  saturant  de  l’acide  phospho- 
rique  par  le  moyen  de  la  soude.  On  peut  et  l’on 
doit  même  laisser  une  réaction  alcaline.  Quand 

ce  sel  sera  saturé,  on  obtiendra  des  cristaux 

• - • 
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qui  sont  des  prismes  rbomboïdaux  obliques. 

Ce  sel  est  formé  de  i atome  d’acide 

phosphorique 4>46i55 

i atome  de  soude.  .........  3, 90897 

Atome  du  sel  anhydre.  . . . . 8,37062, 

Cristallisé , il  prend  1 2 atomes 

. « • . 1 • • * t • . t < 

d’eau.  ....  . . . . ......  . .,  i3,49755 

21,86807. 

• ’*  * . * ' t 

La  saveur  de  ce  sel  est  fraîche,  salée,  sans 
amertume.  En  général,  les  sels  qui  contiennent 
une  aussi  grande  quantité  d’eau  ont  une  saveur 
fraîche  ; car  l’eau  y est  solidifiée,  à l’état  de  glace, 
et  elle  se  fond  sur  la  langue.  ^ 

Ce  sel  est  employé  en  Médecine,  comme  pur- 
gatif; on  le  prend  à la  dose  de  5o  à 60  grammes. 

U est  soluble  ; mais  on  n’a  pas  bien  déterminé 

» 

sa  solubilité  pour  diverses  températures,  et  en 
général  on  connaît  mal  la  solubilité  des  sels.  A 
raison  de  la  grande  quantité  d’eau  qu’il  renferme, 
il  éprouve  d’abord  la  fusion  aqueuse,  puis  l’eatr* 
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U 


s échappe  , ét  l’on  a la  fusion  ignée.  Ainsi  ce 
sel  éprouve  deux  sortes  de  fusion. 

Exposé  a 1 air , il  s’effleurit  ; on  ne  peut  même 
le  conserver  long-temps  sans  qu’il  devienne 
opaque,  mais  il  n’est  jamais  complètement  an- 
hydre; il  ne  le  devient  que  par  la  chaleur,  à une 
température  elévee.  Si  1 on  fait  l’analyse  du  phos- 
phate de  soude  à diverses  époques  de  l’année,  ou 
trouve  qu’il  renferme,  tantôt  plus,  tantôt  moins 
d’eau , suivant  l’état  hygrométrique  de  l’air. 

Ce  sel  a Une  réaction  assez  fortement  alcaline, 
de  sorte  que  voilà  un  sel  anhydre  qui  a une  réac- 
tion alcaline,  quoique  la  quantité  d’alcali  en 

exces  ne  .soit  pas  déterminée.  Nous  verrons 

-t.  ' 

beaucoup  d’autres  sels  qui  ont  au  contraire  une 
réactiou  acide,  comme  le  sulfate  de  fer,  de 
cuivre,  de  nickel. 

Si  l’on  prend  fine  dissolution  de  ce  sélV 
tout-à-fait  neutre,  et  qu’on  la  fasse  cristalliser, 
on  remarque  que,  quand  la  cristallisation  s’est 
opérée , le  liquide  surnageant  sera  acide , et 
qjftrts  ce  cas  l’excèf  de  base  se  trouvera  dans  les 
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cristaux  ; c’est  le  contraire  pour  d’autres  sels. 

Le  phosphate  de  soude  est  important , parce 
qu’il  se  rencontre  dans  1 économie  animale.  On 
le  trouve  particulièrement  dans  l’urine. 

Il  existe  un  phosphate  de  soude  renfermant 
2 atomes  d’acide  et  1 de  base , et  4 atomes  d’eau. 

, *jé  . f 

11  cristallise  de  diverses  manières  ; il  peut  former 
des  prismes  rhombo'idaux  obliques , mais  diflé- 
rens  de  ceux  dont  j’ai  parlé. 

La  potasse  se  combine  de  même  très  bien 
avec  l’acide  phosphorique.  Le  sel  neutre  est 
formé  de  1 atome  d’acide  et  1 atome  de  base.  Ce 
sel  neutre  ne  peut  cristalliser,  tandis  que  celui  qui 
renferme  une  double  proportion  d acide  cristal- 
lise très  bien  en  prismes  quadrangulaires , termi- 
nés par  des  pyramides  à quatre  faces  ; il  contient, 
dans  ce  cas,  2 atomes  d’eau. 

Læ  potasse  forme  aussi  des  sels  basique?  dont 
je  ne  parle  pas. 

Je  passe  aux  phosphates  de  baryte.  Il  y en  a 
au  moins  cinq ,'  ce  sont  le  phosphate  neutre  et  les 
phosphates  avec  excès  de  base  ou  d’acide. 
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Le  phosphate  neutre  de  baryte  est  formé  d uo 
atome  d’acide  et  un  atome  de  base.  On  l’obtient 
facilement  par  double  décomposition.  Ce  phos- 
phate est  insoluble  dans  l’eau.  Si  donc  je  prends  un 
sel  soluble , comme  le  chlorure  de  barium , et 
que  joie  mêle  avec  un  phosphate  soluble,  comme 
le  phosphate  de  soude , il  se  produira  un  préci- 
pité abondant  ; c’est  le  phosphate  neutre  de 
baryte,  qui  est  insoluble  dans  l’eau;  mais  si  j’y" 
ajoute  une  goutte  d’acide  nitrique,  le  précipité 
va  disparaître , pourvu  que  le  sel  soit  pur. 

Ce  phosphate  de  baryte  neutre  peut  prendre 
une  nouvelle  quantité  d’acide;  alors  il  peut  cris- 
talliser. Il  contient  deux  proportions  d’acide  et 
deux  d’eau.  Ce  sel  ne  peut  être  mêlé  avec  une 
grande  quantité  d’eau  sans  se  décomposer  : l’eau 

s’empare  de  l’excès  d’acide  et  ramène  ce  phos- 

* 1 

phate  £ l’état  neutre.  Ce  sel,  exposé  à la  chaleür, 
se  boursoufle  ; il  peut  se  fondre  à une  haute  tem- 
pérature. En  général,  «t  c’est  ici  un  trait  de  l’his- 
toire des  phosphates ,. quand  le  sel  est  neutre,  si 
l’on  y met  un  excès  d’acide,  il  devient  très  fu— 
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sible;  en  sorte  que,  plus  un  phosphate  renferme 
d’acide,  plusil  est  facile  à fondre.  Ainsi,  lebi-phos- 
phate  est  plus  fusible  que  le  sel  neutre , et  celui-ci 
que  le  sous-sel. 

Indépendamment  de  ces  deux  sels , il  existe  un 
sur-sel,  formé  de  quatre  atomes  d’acide  et  trois 
de  base  ; on  pourrait  l’exprimer  en  disant  qu’on 
a quatre  parties  d’acide  pliosphorique  et  trois  de 

base,  qu’on  peut  écrire  3 phosphate  de  chaux.  On 

« 

obtient  ce  sel  par  une  différence  bien  légère  dans 
la  proportion  ; car  il  suffit  de  verser  dans  la  dis- 
solution  du  bi-phosphate  de  baryte,  de  l’alcool, 
pour  obtenir  sa  séparation  ; et  il  est  probable  que 
si  l’on  faisait  varier  l’intensité  du  dissolvant , la 
décomposition  varierait  aussi. 

Il  y a aussi  un  sesquiphosphate  de  baryte,  formé 
d’un  atome  d’acide  et  1 £ de  base,  et  un  autre  | 
de  baryte,  qui  contient  quatre  atomes  d’acide 
phosphorique  et  cinq  de  base.  Ce  sel  s’obtient 
facilement  en  traitant  un  phosphate  avec  excès 
d’acide,  par  l’ammoniaque  qui  s’empare  d’une 
portion  d’acide. 


Digitized  by  Google 


1 3 


COURS 


La  strontiane  forme  des  sels  analogues,  mais 
jjui  n’ont  pas  été  examinés  avec  le  même  soin.  Je 
me  borne  à dire  que  le  phosphate  neutre  est 
formé  de 

-i  atome  d’acide  phosphorique,  égal  à.  4 >4^ 1 55 
i atome  de  Strontiane.  . 6,47285 

V ‘ . ' . ' ' io,9344°* 

*'■  \ -1  .•  -i.  ' •.  - ' 

, . , * > , • . 

Il  peut  aussi  former  un  bi-selqui  ne  mérite  pas 
d’attention.  . ...  r 

Passons  au  phosphate  de  chaux. 

Nous  voilà  parvenus  à des  sels  qui  sont  d’un 
grand  intérêt.  Nous  avons  au  moins  cinq  phos- 
phates de  chaux  bien  distincts  ; mais  je  pense 
qu’ou  peut  aussi  obtenir  des  phosphates  différens 
qui  ne  seraient  pas  composés  dans  des  rapports 
simples.  On  avait  long-temps  rejeté  cette  idée , 
parce  que  l’on  avait  vu  tous  les  sels  suivre  la  loi 
dés  proportions  définies.  Cependant  il  y a des  cas 
où  l’on  reconnaît  une  combinaison , sans  que  ce- 
pendant les  corps  soient  réunis  en  proportions 
qu’on  pu  isse  appeler  définies;  en~Sorte  qu’il  est 
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probable  qu’il  existe  des  phosphates  de  chaux  qui 
ue  sont  pas  dans  des  proportions  définies.  Les  va- 
riations de  température,  les  diverses  quantités 
d’eau,  peuvent  faire  varier  leur  composition;  et 
ce  fait  n’est  pas  particulier  aux  phosphates,  on  le 
retrouve  encore  dans  un  grand  nombre  de  combi- 
naisons. 

Il  n’est  pas  en  opposition  avec  la  loi  si  impor- 
tante  et  si  bien  établie,  des  proportions  définies. 

On  peut  obtenir  facilement  ce  sel  en  versant 
du  phosphate  de  soude  dans  un  sel*  de  chaux, 
en  remarquant  toutefois  qu’il  n’est  pas  indiffé- 
rent de  verser  au  hasard  l’un  des  sels  dans 
l’autre.  Je  prends  du  chlorure  de  calcium  et 
du  phosphate  de  soude  en  excès:  je  verse  le 
phosphate  de  soude  dans  le  chlorure;  il  se 
forme  uu  précipité  blanc  qui  est  le  phosphate 
de  chaux  neutre,  composé  d’un  atome  d’acide, 
d’un  de  base  et  deux  d’eau.  En  le  recueillant  i 
sur  un  filtre,  le  lavant  et  le  desséchant,  on 
peut  reconnaître  qu’il  est  formé  de  petits  cris- 
taux qui  se  réunissent  par  l’extrémité  en  diver- 
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géant.  Si  j’avais  versé  le  chlorure  de  calcium 
dans  le  phosphate,  j’aurais  obtenu  un  préci- 
pité différent  du  premier  : j’ai  d’abord  eu  un 
sel  neutre,  ici  j’aurais  eu  un  sel  basique  qui 

est  le  phosphate  | ou  phosphate  de9  os.  Ce 

( 

sel  exposé  à la  chaleur,  perd  son  eau.  En  gé- 
néral, l’eau,  dans  ces  sels,  ne  résiste  pas  à la 
chaleur  rouge;  à la  chaleur  de  la  lampe,  on 
peut  chasser'  toute  l’eau  qu’il  contient  : si  on 
le  porte  à une  haute  température,  il  se  fritte 
et  prend  un  aspect  laiteux  comme  la  porcelaine. 
• Après  le  phosphate  neutre  vient  le  bi-phos- 
phate  de  chaux.  On  l’obtient  en  prenant  le 
phosphate  neutre  et  le  saturant  par  l’acide 
phosphorique,  et  par  évaporation  spontanée,  il 
cristallise  en  paillettes  nacrées.  On  ïe  nomme 
aussi  phosphate  acide.  Sa  saveur,  en  raison  de 
l’excès  d’acide  , est  aigre  ; il  est  très  soluble  dans 
l’eau,  et  cristallise  difficilement. Exposé  à l’action 
de  la  chaleur , il  entre  en  fusion , et  perd  son 

■ - ..  t • 

eau.  L’acide  phosphorique  seul  est  volatil  à 
une  haute  température  ; mais  combiné  avec  une 
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base,  il  acquiert  une  telle  fixité,  qu’on  ne  peut 
le  volatiliser;  le  sel  se  fond,  et  par  le  refroi- 
dissement il  prend  l’apparence  d’un  beau  verre 
inaltérable  à l’air,  quoiqu’il  renferme  beaucoup 
d’acide.  On  emploie  ce  sel  vitrifié  pour  pré-  ‘ 
parer  le  phosphore  , opération  dont  nous  allons 
parler. 

- Si  Con  verse  dans  ce  phosphate  acide  un 
alcali,  on  .enlève  un  excès  d’acide,  et  il  reste 
un  sel  neutre  ou  basique , suivant  la  quantité 
d’alcali  qu’on  emploie. 

On  obtient  encore  un  sel  acide  | phosphate 
de  chaux  en  prenant  ce  même  sel  acide  et  y 
versant  de  l’alcool  : l’alcool  enlève  une  portion 
d’acide,  Ce  sel,  qui  serait  stable  dans  l’alcool, 
se  décompose  dans  l’eau;  celle-ci  enlève  l’exçès 

d’acide  et  ramène,  le  sel  à l’état  neutre.  On 

' ■ * ' . * • » 

peut  encore  obtenir  ce  même  sel  en  versant 
sur  le  phosphate  de  chaux  neutre  de  l’acide 
phosphorique  étendu  d’eau  ; alors  il  se  forme 
une  masse  gélatineuse  qui  ne  se  dissout  pas 
en  totalité:  l’eau  enlève  l’excès  d’acide,  et  ce 
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qui  reste  est  le  sel  dont  nous  venons  de  parler. 
Nous  'passons  aux  phosphates  de  chaux  basi- 
, ques.  Le  prenrier  est  le  phosphate  des  os*  c’est  un 
nom  qu’il  est  bon  de  lui  conserver , car  il 
' rappelle  son  origine.  On  peut  aussi  désigner 
ce  sel  | phosphate  de  chaux.  Il  faudrait  qu’oa 
pût  indiquer  ces  corps  par  des  noms  simples, 
c’est  aussi  ce  qu’on  fera  sans  doute  quelque 

jour.  : v ’•••  r • wV  ; *■ 

On  obtient  ne  phosphate  des  os.  de  plusieurs 

■ - « / ■ 

manières  : la  plus  simple  est  de  verser  de 
l’ammoniaque  dans  du  phosphaté  de  chaux  en 
dissolution  dans  un  acide  ou  dans  du  bi-phos*- 
phate  de  chaux j on  obtient  an  précipité  ( il 
faut  avoir  le  soin  de  mettre  un  excès  d’amr- 
moniaque  ) formé  de  trois  atomes  4’acide  et 
quatre  atomes  de  chaos.  >. 

On  peut  l’obtenir  aussi  en  venant  par  petites 
parties  le  chlorure  de  calcium  dans  le  phosphate 
de  soude:  le  précipité  est  gélatineux  comme 
l’alumine  et  se  lave  difficilement.  ^-  : • 

•v  On  sait  maintenant  que  ce  sel  est  précisé- 

« . . * * 
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ment  le  même  que  celui  que  l’on  retire  des 
os.  Quand  on  a calciné-  les  os  pour  détruire 
la  matière  animale  qui  en  forme  une  grande- 
partie  , on  obtient  une  masse  qui  a conservé 
la  forme  des  os,  et  qui  contient  du  phosphate 
et  du  carbonate  de  chaux.  On  peut  traiter  ces 
os  par  l’acide  nitrique  pu  l’acide  hydrochlorique , 
et  pour  un  poids  donné  d’os,  on  aura  une  certaine 
quantité  d’acide  carbonique;  dn  mélange  cette 
matière  avec  un  poids  égal  d’eau , et  Ton  dé- 
compose par  l’ammoniaque  en  excès.  L’ammo- 
niaque ne  précipite  jamais  la  chaux  de  ses 
dissolutions,  et  si  l’on  examine  la  chaux  qui 
reste  dans  la  liqueur,  on  trouve  quelle  est  en 
même  quantité  que  l’acide  carbonique  que  l’on 
a obtenu. 

Nous  avons  un  autre  phosphate  -de  chaux 
que  l’on  peut  appeler  sesquibasique  ; c’est  le 
phosphate  de  chaux  §-,  c’est-à-dire  qu’îl  ren- 
ferme deux  atomes  d’acide  phosphürique  et  trois 
de  chaux.  On  le  désigne  par  le  nom  de  Chryso- 
lite  ou  Apathite.  On  l’a  trouvé  dans  la  nature;  il 

G.-L.  Chim.  5'  leçon.  2 
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est  remarquable  par  ses  belles  formes;  ce  sont 
des  prismes  simples  ou  modifiés  par  des  facettes 
sur  les  arêtes  de  la  base , ou  terminés  par  des 
pyramides.  « . , 

Tels  sont  les  principaux  phosphates  qu’on  a 
déterminés.  Je  remarque  qu’il  peut  y en  avoir 
un  plus  grand  nombre  ; car,  ainsi  que  je  l’ai  fait 
observer  précédemment , quelques  différences 
dans  la  manière  de  traiter  ces  sels  par  les  réac- 
tifs suffisent  pour  changer  les  proportions  de 
leurs  principes.  _ ; 

J’ai  déjà  remarqué  que  les  phosphates  sont 
d’autant  moins  fusibles,  qu’ils  contiennent  plus 
de  base. 

Tous  les  phosphates  de  chaux  sont  décomposés 
par  l’acide  sulfurique,  qui  donne  naissance  à un 
sulfate  en  mettant  l’acide  phosphorique  en  li- 
berté. Les  phosphates  sont  entièrement  décom- 
posés cio  cette  manière  ; on  pensait  autrefois  qu’ils 
n’étaient  ramenés  qua  l’état  de  bi-phosphates , 
mais  cette  erreur  venait  de  ce  qu’on  opérait  avec 
une  grande  quantité  d*eau  qui  tenait  le  sel  en 
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dissolution.  Si  Ton  évapore,  on  trouvera  dp  l’a- 
cide phosphorique  sensiblement  pur  ; il  est  seu- 
lement nécessaire  de  calculer  la  quantité  d’acide 
et  le  degré  de  concentration.  On  parvient  en- 
core à séparer  les  phosphates,  surtout  pour  les 
analyses,  en  diminuant  l’action  dissolvante  de 
l’eau  par  une  addition  d’alcool.  L’eau  prend  ^ 
de  phosphate  de  chaux;  elle  en  prend  davantage 
quand  elle  contient  de  l’acide  ; mais  si  l’on  y verse 
de  l’alcool,  le  phosphate  de  chaux  ne  pourra  plus 
s’y  dissoudre. 

L’acide  sulfurique  donne  des  résultats  inexacts, 
attendu  qu’il  faut  laver,  ce  qui  cause  toujours 
quelque  perte.  M.  Berzelius  s’est  servi  de  l’al- 
cool, comme  je  l’ai  indiqué. 

Je  passe  à la  préparation  du  phosphore;  elle 
est  fort  simple.  L’acide  phosphorique,  traité  à 
chaud  avec  du  charbon,  donne  du  phosphore; 
mais  si  l’on  se  bornait  à mêler  l’acide  phospho- 
rique pur  avec  le  charbon , il  n’y  aurait  pas  de 
décomposition  sensible,  parce  que  la  tempéra- 
ture à laquelle  le  charbon  agit  sur  l’acide  phos- 
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phorique  est  plus  élevée  que  celle  à laquelle  l'a- 
cide lui-même  se  volatilise;  par  conséquent,  si 
l’on  fait  ce  simple  mélange  et  qu’on  chauffe,  tout 
l’acide  phosphorique  sera  volatilisé  sans  avoir 
éprouyé  aucune  action  de  la  part  du  charbon. 
Mais,  si  ,1’on  fait  passer  l’acide  phosphorique  en 

vapeur  sur  des  charbons  rouges,  la  décomposi- 

• . 
tion  aura  lieu.  > 

Pour  la  fabrication  du  phosphore , on  ne  se  sert 
pas  d’acide  phosphorique  pur  , mais  du  phos- 
phate acide  de  chaux.  Ainsi  nous  ne  devons  pas 
considérer  l’acide  phosphorique  comme  pur, 
mais  bien  comme  combiné  avec  une  certaine 
quantité  de  base  qui  lui  donne  de  la  fusibilité. 
Or,  on  se  sert  d’acide  phosphorique  provenant  du 
phosphate  du  chaux,  dont  il  retient  toujours  une 
certaine  quantité. 

Voici  comment  on  prépare  çe  phosphate  acide 
de  chaux  : on  prend  des  os  brûlés,  on  les  pulvé- 
rise , on  les  mêle  avec  environ  les  J-  de  leur  poids 
d’acide  sulfurique  concentré  que  l’on  étend  d’en- 
viron quatre  parties  d’eau  ; mais  comme  il  est 
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important  de  profiter  de  la  chaleur  produis  par 
le  mélange  de  l’eau  avec  l’acide,  on  n’ajoute  .l’a- 
cide sulfurique  qu’après  avoir  versé  l’eau  sur  le 
phosphate.  Quand  on  a versé  l’acide,  le  liquide 
devient  épais  et  le  mélange  s’échauffe  ; ou  l’aban- 
donne pendant  3\  heures,  et  le  lendemain  ou 
délaie  la  masse  dans  l’eau  i cette  matière , qui  est 
du  plâtre , a la  propriété  d etre  un  peu  soluble 
dans  l’eau.  En  filtrant  la  liqueur,  on  obtient  un 
liquide  transparent,  dans  lequel  on  peut  recon- 
naître la  présence  du  phosphate  de  chaux  , en  y 
versant  de  l’ammoniaque,  qui  donne  un  précipité 
abondant.  Puisque  nous  avons  de  l’acide  phos- 
phorique  et  du  phosphate  de  chaux,  si  nous  sa- 
turons par  l’ammoniaque,  il  y aura  précipita- 
\ 

tion  de  phosphate  de  la  chaux,  et  il  se  formera 
du  phosphate  d’ammoniaque. 

Si  nous  prenons  le  même  phosphate  acide 
de  chaux,  si  nous  l’évaporons  et  que  nous 
ajoutions  du  charbon , nous  pourrons  séparer 
l’oxigène  de  l’acide  phosphorique  qui  constitue 
le  sel  à l’état  acide,  c’est-à-dire  nous  pourrons 
G.-L.  5«  LEço:f.  2- • 
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dééoïwpQser  l’excès  d’acide  (car  ce  ne  serait 
qu’L.ôttW  féu  de  forge  des  plus  violens  que 
l’on  pourrait  décomposer  une  portion  de  sel 
neutre  ).  On  fait  cette  opération  de  la  manière 
suivante  i> 

Quand  on  a évaporé  jusqu’à  cdnsistance  siru- 
peuse et  que  l’on  a mêlé  avec  le  charbon,  on 
commence  par  dessécher  la  matière  dans  une 
chaudière  en  fonte , en  la  portant  à la  tempé- 
rature rouge  obscur  : l’eau  s’échappe;  la  ma- 
tière ne  pouvant  plus  se  boursoufïler,  on  en 
remplit  une  cornue  de  grès  ( vojr.  planche  iTB, 
fig.  2),  à laquelle  on  adapte  une  allonge  en 
cuivre  dont  une  extrémité  recourbée  plonge 
dans  l’eau.  Au  flacon  qui  renferme  l’eau  on 

I 

adapte  un  tube  droit,  servant  à laisser  échapper 
les  gaz  ; ce  tube  ne  doit  pas  plonger  dans  l’eau. 
Puisque  nous  voulons  enlever  le  gaz  oxigène 
à l’acide  phosphorique  , pour  avoir  le  phos- 
phore, nous  ne  pouvons  produire  que  deux 
gaz,  l’acide  carbonique  et  l’oxide  dè  carbone; 
mais  à cette  température  le  gaz  acide  carboni- 
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que  ne  peut  exister  et  il  se  produit  du  gaz 
oxide  de  carbone;  ainsi  nous  n’aurons  doue 
que  du  gaz  oxide  de  carbone.  Si  la  matière 
est  sèche,  il  ne  pourra  pas  se  former  de  ga* 
hydrogène  phosphore^  Le  gaz  oxide  de  carbone 
peut  cependant  entraîner  mécaniquement  du 
phosphore.  On  adapte  au  col.de  la  cornue  une 
allonge  en  cuivre,  afin  de  condenser  le  phos- 
phore et  d’éviter  l’introduction  de  l’air  dans  la 
cornue.  Le  phosphore  se  dégage  peu  à peu,  -et 
vient  se  déposer  partie  dans  l’allonge  et  partie 
dans  l’eau  du  récipient.  Ce  phosphore  est  impur; 
il  est  d’un  rouge  brun  foncé,  surtout  vers  la 
fin  de  l’opération  ; il  contient  ce  qu’on  désigne 
par  le  nom  d’oxide  de  phosphore,  dont  on  ne 
connaît  pas  encore  la  nature.  Il  peut  contenir 
aussi  du  charbon  à l’état  de  mélange,  ou  peut- 
être  de  combinaison. 

Pour  le  purifier,  il  y a deux  opérations  à 
faire,  l’une  mécanique  et  l’autre  chimique.  La 
première  consiste  à mettre  le  phosphore  dans  un 
nouet  de  peau  de  chatnois,  et  à le  tenir  dans  une 
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eau  assez  chaude  pour  que  l’on  ne  puisse  y tenir1 
la  main  ; car  le  phosphore  mêlé  avec  des  ma- 
tières étrangères  n’est  pas  très  fusible  : on  presse 
le  petit  nouet  de  peau  sous  l’eau  avec  des  pin- 
ces, et  le  phosphore  s’échappe  à travers  les  pores.- 
La  deuxième  opération  consiste  à le  distiller. 

Pour  le  mouler,  on  prend  un  tube,  au’ moyen 
duquel  on  l’aspire  sous  l’eau.  On  a soin,  quand 
o»i  veut  le  retirer,  de  fermer  le  tube  avec  le 
doigt,  jusqu’à  ce  qu’il  soit  solidifié.  Il  éprouve 
une  forte  contraction  par  le  refroidissement , et 
sort  façilement  du  tube.  On  doit  veiller  à ce  que, 
quand  on  aspire , le  tube  contienne  de  l’eau  ; car 
la  colonne  de  phosphore  pourrait  se  diviser  et 
être  portée  dans  la  bouche. 

Je  passe  aux  autres  phosphates. 

h' ammoniaque  forme  aussi  avec  l’acide  pbos- 
phorique  plusieurs  sels.  D’abord,  le  phosphate 
proprement  dit,  qu’on  obtient  en  saturant  le  phos- 
phate acide  de  chaux  par  l’arnmoniaque  : ce  sel 
neutre,  qui  contient  i,5  proportion  d’eau,  ex- 
posé à l’air,  il  devient  acide  par  le  dégagement 
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d’une  partie  d’ammoniaque  ; il  cristallise  en- 
prismes  à quatre  pans  surbaissés , quelquefois 
terminés  par  des  pyramides  à quatre  faces.  Un  » 
bi-pbosphate,  formé  de  i d’ammoniaque,  2 d’a- 
cide et  3 d’eau  ; et  enfin  un  sel  qui  peut  être  ex- 
primé  par  § phosphate  d’ammoniaque. 

Lé  phosphate  d’ammoniaque  se  combine,  avec 
le  phosphate  de  soude  pour  former  un  sel  double, 
connu  sous  le  nom  de . sel  d’urine.  Ce.  sel  est 
remarquable  par  son  origine  : c’est  dans. l’urine 
qu’on  l’a  découvert  réuni  à d’autres  sels.  Aujour- 
d’hui on  le  fait  directement  au  moyen  du  phos- 
phate de  soude  et  de  l’hydçochlqrate  d’ammo- 
niaque : les  meilleures  proportions  sont  6 à 7 
parties  phosphate  de  soude  cristallisé , 1.  partie 
de  sel  ammoniac,  et  2 parties  d’eau,  Le  mé- 
lange se  fait  à chaud  pour  que  la  dissolutionso.it 
plus  complète,  et  par  le  refroidissement,,  le  sel 
cristallise  et  donne  des  prismes  réguliers.  Ou 
emploie  ce  sel  comme  réactif  dans  l’analyse  des 
minéraux.  Il  est  formé  de  1 atome  de  phosphate, 
de  soude , 1 atome  de  phosphate  d ’ammqniaque , 
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et  io  atomes  d’eau»  Er>  chauffant/  l’eau  et  Tâm- 
moniaque  s’échappent','  -etil^réste  un  bi-phos- 
♦phatè  de  soude  fusible!  ;*  ■ 

La  magnésie  forme  aussi  des  phosphates  qu’on 
peut  obtenir  par  double  décomposition,  au  moyen 
du  phosphate  de  soude  et  du  sulfate  de  magné- 
sie. On  obtient  un  précipité  qui  se  rassemble  bien- 
tôt pour  former  de  petits  cristaux. 

Ce  sel  n’a  rien  de  bien  remarquable,  seule- 
ment il  peut' se  combiner  avec  le  phosphate 
d’ammoniaque  pour- former  u-n  sel  double  qu’on 
rencontre  dans  lefe-câlouls  dès  animaux  et  même 
dé  l’homme.  Le  phosphate  neutre  contient  i atome 
de  magnésie'  et  d’acide  carbonique , et  4 d’eau  ; 
on  l’obtient  en  mêlant  deux  dissolutions  chaudes. 
L’antre  phosphate,  qui  est  basique,  peut  être 
préparé  avec  un  sel  de  magnésie  et  un  phosphate 
basique  : il  contient  i atome  d’acide  phospho- 
rique,  r atome  d’ammoniaque,  1 de  magnésie, 
et  5 atomes  d’eau;  c’est  celui  que  l’on  trouve 
dans-  les  calculs.  Il  est  évidemment  basique.  Ce 
sel  est  insoluble. 
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On  se  sert  des  caractères  de  ce  sel  pour  re- 
connaître la  magnésie  dans  les  analyses,  en 
versant  du  phosphate  d’ammoniaque  basique 
dans  la  liqueur  qui  contient  de  la  magnésie. 

Le  phosphate  de  magnésie , qui  est  insoluble 
dans  l’eau,  se  dissout  très  bien  dans  les  acides. 

Dans  la  séance  prochaine,  nous  nous  occu- 
perons des  phosphates  que  forment  les  autres 
oxides. 
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. Nous  avons  terminé  la  dernière  séance  par 
l’examen  du  phosphate  de  magnésie,  nous  allons 
passer  aux  phosphates  formés  par  les  autres 
oxides.  Je  commence  par  le  phosphate  de  fer. 

Le- fer  forme  deux  oxides  distincts,  pour  ne 
pas  dire  trois  : le  protoxide , le  peroxide  et  une 
combinaison  intermédiaire.  On  peut  obtenir  le 
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phosphate  de  fer  par  doubles  décompositions , 
en  versant  dans  une  dissolution  de  phosphate 
de  soude  du  sulfate  de  fer;  on  obtient  un 
précipité  d’abord  très  blanc , mais  qui  passe 
peu  à peu  au  bleu:  pendant  ce  changement, 
il  y a absorption  d’oxigène  et  l’oxide  de  fer 
passe  à letat  intermédiaire.  M.  Berzelius  con- 
sidère ce  sel  comme  double  et  formé' de  phos- 
phate d’oxidule  et  de  phosphate  d’oxide  } parce 
que,  comme,  Selon  lui,  le  fer  passe  à un  état  su- 
périeur d’oxidatiori,  qui  est  une  combinaison  de 
deux  atomes  d’oxide  et  un  atome  d’oxidule , 
ces  deux  oxides  se  réunissent  chacun  avec  une 
portion  d’acide  pour  former  un  phosphate  des 
deux  oxides. 

Ce  sel  se  trouve  dans  la  nature  à un  état 
plus  basique.  Celui  que  l’on  obtient  dans  l’ex- 
périence précédente  est  basique,  puisque  nous 
avons  dit  que  la  quantité  diacide  est  constam- 
ment  proportionnelle  à la  quantité  d’oxigène 
contenue  dans  la  base  : de  sorte  que  si  l’oxide 
vient  à se  suroxider,  il  n’y  aura  plus  assez 
d’acide  pour  former  une  combinaison  neutre. 
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Le  pcroxide  se  combine  bien  avec  l’acide 
phosphorique , et  forme  un  composé  qui  se 
précipite  avec  une  couleur, blanche  : cetle  cou- 
leur tient  à ce  que  le  sel  est  neutre.  Ce  sel, 
comme  celui  que  nous  venons  de  voir,  exposé 
à une  haute  température , se  fond,  et  si  on  le 
met  en  contact  avec  du  charbon,  il  se  change 
en  phosphure  de  fer.  C’est  même  un  moyen 
employé  pour  obtenir  ce  dernier  corps. 

Ce  pcrphosphate  se  trouve  dans  la  nature  ac- 
compagnant quelquefois  des  mines  de  fer,  surtout 
celles  qui  sont  limoneuses,  ou  mines  d’alluvion  : 
c’est  même  un  grand  inconvénient , car  il  donne 
au  fer  de  très  mauvaises  qualités  par  le  phosphure 
qu’il  produit.  Ce  phosphate  se  réduit  lorsqu’on 
porte  le  minerai  à une  haute  température,  et 
l’on  obtient  des  fontes  assez  riches  en  phos- 
phui’e.  On  parvient  difficilement  à débarrasser 
le  fer  du  phosphore;  après  avoir  été  affiné,  il 
en  conserve  toujours  quelques  parties , ce  qui 
le  rend  aigre  et  lui  ôte  le  nerf  qui  fait  son 
prix. 

Le  phosphate  neutre  de  fer  peut  être  facile- 
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ment  rendu  basique  par  l'addition  d’un  alcali, 
ammoniaque  ou  potasse  : l’acide  se  partage  et 
le  sel  prend  une  couleur  plus  foncée. 

Ce  phosphate  se  rencontre  souvent  dans-  le 
fer  des  édifices.  Lorsque  ce  métal  a été  exposé 

, » i,  • . . 

à être  mouillé  par  l’ui'ine , le  fer  est  altéré  , 

9 . ' . - . ; * 1 * - 

fl  se  goufle  et  se  détache  en  écailles  qui  sont 

- * - ' - t / .1  ■ 

du  sous-sel  avec  des  proportions  differentes 
peut-être  de  celles-ci.  . 

Le  cobalt  forme  avec  ce  même  acide  un 
sel  remarquable  par  sa  couleur  violet  fondé. 
On  l’obtient  par  double  décomposition. 

M.  Thénard,  en  combinant  ce  sel  avec  l’alu- 
mine, est  parvenu  à obtenir  un  bleu  qui  porte 
son  nom  et  qui  remplace  l’outremer,  quoique 
le  bel  outremer  a plus  d’éclat.  Mais  il  se  recom- 
mande par  son  bas  prix;  et  quand  on  ne  tient 
pas  à toute  la  beauté  de  l’outremer,  il  y a 
avantage  à s’en  servir. 

Le  phosphate  de  cobalt  neutre  est  formé  de 
T atome  d’acide  phosphaté.  . . . 4*46 i 55 

i atome  d’oxide  de  cobalt.  . . . 4*63991 

■ . 

Atome  du  sel.  '.  . . . \ . . . . 9, i5i46. 
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Celui  que  l’on  emploie  pour  le  bleu  de  Thé- 
nard est  un  peu  basique.  Pour  faire  ce  bleu  de 
cobalt,  on  prend  le  phosphate  en  gelée  qui  s’est 

précipité  d’un  mélange  de  deux  dissolutions 

» 

d’un  sel  de  cobalt  et  de  phosphate  de  soude, 
et  qui  a été  bien  lavé , et  on  le  mêle  avec  de 
l’alumine  aussi  en  gelée.  Le  mélange  peut  se 
faire  en  proportions  variables;  mais  on  emploie 
ordinairement  i partie  de  phosphate  et  8 parties 
d’alumine.  Il  faut  avoir  soin  de  bien  mêler  ces 
deux  matières  en  les  broyant  dans  un  mortier , 
jusqu’à  ce  que  l’on  n’aperçoive  plus  aucun  point 
blanc  ou  plus  foncé  que  le  reste  de  la  masse  ; 
on  sèche  ensuite  le  mélange;  on  le  place  dans 
un  creuset;  on  l’expose  à une  température  un 
peu  au-dessus  du  rouge  cerise  et  l’on  obtient 
le  bleu  de  cobalt  en  fragmens  qui  se  désagrègent 
facilement.  Il  arrive  quelquefois  que  ce  bleu 
passe  au  noir;  c’est  quand  il  se  désoxide  sous 
l’influence  d’une  matière  combustible.  Pour  le 
rétablir  dans  tout  son  éclat , il  suffit  de  le  placer 
à une  chaleur  rouge  dans  un  courant  de  gaz 
oxigène  ; on  peut  encore  le  mêler  avec  du  per- 
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oxide  de  mercure,' et  faire  chauffer  : le  mercure 
abandonne  son  oxigène  qui  sert  à rétablir  le 
bleu , et  le  mercure  s’échappe  lui-même  en  va- 
peurs  qu’on  peut  recueillir.  J’ai  vu  du  bleu  de 
cobalt  altéré,  auquel  ce  moyen  a toujours  réussi 
a rendre  son  éclat. 

Je  suis  obligé  de  passer  sous  silence  beaucoup 
de  combinaisons  qui  n’ont  pour  nous  aucun  inté- 
rêt ; je  dirai  cependant  que  les  divers  oxicïes 
métalliques  peuvent  former  des  combinaisons 
insolubles.  Comme  nous  sommes  pressés,  nous 
ne  devons  insister  que  sur  les  .faits  fondamen- 
taux ; d’ailleurs,  il  y a des  faits  qui  se  reprodui- 
sent avec  divers  corps , en  sorte  qu’il  suffit  de 
' ‘ • • _*  t*  • 
substituer  un  nom  à un  antre,  pour  en  faire 

l’histoire.  : ■ 

Nous  nous  arrêterons  sur  le  phosphate  de 
plomb , car  nous  l’avons  indiqué  comme  pou- 
vant servir  de  caractère  générique  aux  phos- 
phates. 

La  véritable  manière  d’obtenir  ce  '•phosphate 

• •*  % . . . m,  r'  • . » . » ...  » - . ^ j 

est  d’opérer  par  les  doubles  décompositions;  on 

* • / 

l’obtient  à l’état  neutre.  Ici , la  base  que  nous 
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employons  est  insoluble,  et  forme  avec  l’acide 
un  sel  insoluble  aussi , en  sorte  que  nous  n avons 
pas  le  môme  avantage  que  pour  les  bases  alcalines 
que  nous  pouvons  dissoudre  par  des  acides  qui, 
produisant  un  sel  soluble , nous  permettraient 
de  reconnaître  la  neutralité  au  moyen  des  réac- 
tifs colorés  ; d’ailleurs,  quelque  divisé  que  soit 
l’oxide  de  plomb,  il  ne  formerait  jamais  qu’une 
poudre  grossière,  et  si  on  les  mettait  dans  cet 
état , en  contact  avec  l’acide , l’action  se  borne- 
nerait  aux  surfaces.  Ainsi  vous  voyez  quon  est 
forcé  de  faire  usage  d’un  liquide  qui  tienne  cette 
base  en  dissolution.  Nous  nous  servirons  donc 
d’un  sel  de  plomb  neutre  et  d’un  phosphate 
neutre , et,  par  un  double  échange , nous  obtien- 
drons le  phosphate  neutre  de  plomb. 

Ou  ne  peut  obtenir  ce  sel  qu’en  poudre,  mais 
la  nature  le  présente  cristallise  sous  la  foi  me 
d’une  pyramide  hexaèdre  dont  quelquefois  le 
bord  supérieur  et  inférieur  des  bases  est  tronqué  ; 
d’autres  fois  le  prisme  est  surmonté  d’une  pyra- 
mide dont  la  base  correspond  à la  base  du  prisme. 
Ce  sel  est  soluble  dans  un  excès  d acide  ou  d al- 
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cali.  En  effet,  le  plomb  est  du  nombre  des  mé- 
taux dont  les  oxides  se  dissolvent  dans  un  excès 
d’alcali. 

Il  se  fond  facilement  par  l’action  de  la  chaleur 
et  forme  des  globules  qui , par  le  refroidisse- 
ment, prennent  une  forme  polyédrique  ; on  y 
distingue  nettement  des  faces,  ce  qui  annonce 
une  grande  tendance  à la  cristallisation.  Or, 
comme  parmi  les  phosphates  et  les  autres  sels 
nous  n’avons  rien  trouvé  de  semblable,  nous 
regarderons  ce  caractère  comme  particulier; 
et  comme  on  peut  toujours  transformer  un 
phosphate  quelconque  en  phosphate  de  plomb  , 
en  le  dissolvant  dans  un  acide  s’il  n’est  pas  so- 
luble, et  y versant  un  sel  de  plomb  qui  donne  lieu 
à un  précipité  de  phosphate  de  plomb  qu’on  peut 
essayer,  ce  caractère  suffira  pour  nous  faire  tou- 
jours reconnaître  les  phosphates. 

• . 

‘ Indépendamment  de  ce  sel , quS  nous  consi- 
dérons comme  neutre , il  en  existe  plusieurs 
.autres.  Nous  pouvons'produire un  sur-phosphate, 

| phosphate  de  plomb,  enyersant  un  bi-phosphate 
soluble  sur  du  chlorure  de  plomb.  11  y a aussi 

» 
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un  sous^phosphate,  qu’on  obtient  en  versant  dans 
le  sel  neutre  que  nous  venons  de  former , de  l’am-  ; 
inoniaquç  en  excès  qui  s’empare  d’un  tiers  de 
l'acide , en  sorte  qu’il  reste  un  i phosphate.  On 
le  prépare  en.  versant  de  l’acétate  de  plomb  dans 
du  phosphate  de  soude.  ¥~, 

Le  phosphate  de  plomb , exposé  avec  le  char- 
bon à la  température  du  rouge  blanc,  se  décom- 
pose aisément  et  donne  immédiatement  du  phos- 
phore. On  ne  peut  produire  le  phosphure  de 
plomb , ou  du  moins  son  existence  est  douteuse , 
par.  une-simple  percussion  du  phosphore  brûle; 
il  est  donc  probable  qu’à  cette  température, 
cette  combinaison  ne  peut  exister.  Il  n’en  serait 
pas  de  même  avec  le  phosphate  de  fer;  il  don- 
nerait baissant  à un  phosphure  qui  pourrait  ' 
résistér  à cette  chaleur. 

Le  phosphate  de  plomb  est  très  bien  décom- 
posé par  l’hydrogène  sulfuré,  qui  donne  lieu  à 
un  sulftyre  de  plomb  et  à de  l’acide  phospho- 
rique  qui  reste  en  dissolution.  ‘ . 

4 Le  phosphate  d’argent  neutre  serait  formé 
de  W 

• ■ * 
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’ j atome  d’argent , égal  à.  . . . 1 4, 5 1607 

1 atome  d’acide  phosphorique.  . ' 4j46i55 

, ' , . 4 ■ ■ - ■ — 

Atome  du  sel.  . . . t . . . . .18,97763. 

, • 1 

» t . . . . • • 

' Si  l’on  retranche  l’ünité  de  l’oxigène , on  aura 
pour  le  poids  de  l’atome  d-ârgent,  i3, 51607. 

En  mêlant  du  nitrate  d’argent  et  un  phosphate 
tout-à-fait  neutre,  on  en  obtient  un  liquide  acide, 
et  un  précipité  jaune  qui  est  basique;  c’est  le 

. > • * V 

phosphate.  | d’argent.  . • . . ' ; r * . v#  ' 

Je  terminerai  ici  ce  que  j’ai  à dire  sur  les 
phosphates,  après  avoir  donné  les«earactères  gé- 
nériques de  deux  genres  de  sels  qu’on  ne  peut 
isoler  des  phosphates.  Ges  deux  genres  de,  sels 
présentent  à peu  près  les  mêmes  caractères  : 
sous  le  rapport  des  proportion  de  bases  qu’ils 
contiennent,  ils  ne  diffèrent  pas  des  phospha- 
tes. Quand  on  les  chauffe  avec  du  charbon,  ils 

donnent  toujours  du  phosphore  ; mais  par  ce 

. * 

moyen,  on  ne  peut  reconnaître  quel  est  le  genre 
de  sel.  - ‘ ‘ 

On  se  rappelle  que  l’acide  phosphorique  est 
formé  d’un  atome  de  phosphore  et  d’un  atome 

* • 
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et  demi  d’oxigëne  ; l’atome  de  phosphore  pèse 

5,46i  55.  ;;  ^ - • 

•’  . . ’ 1 1 • • 

Les  pho'sphites  ont  en  général  le  même  ca- 
ractère que  :les  phosphatés  ; cependant  voici 
quelques  différences  qui  suffisent  pour  les  dis- 
tinguer. 

Quand  on  chauffe  un  phosphate,  il  n’offre 
rien  de -particulier,  si  ce  n’est  que  dans  quelques 
circonstances  il  peut  fondre.  Dans  quelques  cas 
aussi ,'  l’oxide“peùt  passer  à un  état  supérieur  ou 
inférieur  d’oxidation  ; mais  l’acide  ne  change  pas 
de  mature.  »•  '.*» 

^i  l’on  calcine  âu  contraire  un  phosphite , il  se 
Change  en  phosphate;  et 'Voici  comment  cela  se 
passe.  Cës  phosphites  peuvent  être  anhydres  ou 
bien  hydratés;  en  général  ils  sont  hydratés: 
dans  l’un  comme  dans  l’autre  cas , ils  se  trans- 
forment en  phosphates,  mais  d’une  manière 
'différente. 

Voyons  d’abord  le  cas  où  le  phosphite  est  art- 
hydre.  . — 

L’acide  phosphoreux  contient  un  atome  de 
phosphoré  et  un  atome  et  demi  d’oxigène , tan- 


cocus 


dis  qu’il  faudrait  deux  atomes  et  demi  pour 
former  l’acide  phospborique.  D’après  cela,  nous 
ne  pourrions  former  assez  d’acide  phospho- 
rique  pour  neutraliser  la  base , qu’autant  que 
nous  ajouterions  à l’atome  d’acide  phosphoreux 
un  atome  d’oxigène.  Alors , comme  nous  n’a- 
vons qu’un  atome  et  demi  d’oxigène , nous  ne 
pourrions  former  que  -f  de  . phosphate  ; il  y 
aura  donc  | de  base  qui  ne  seront,  pas  neutrali- 
sés: ces  restent  avec. le  phosphore , .forment 

un  phosphure , et  peuvent  .donner  lieu  a ' uué 
' * • * ~ 
nouvelle  quantité  de  phosphate , si  l’qq  fait'in- 

tervenir  l’action  de  l’oxrgène.'  Cela  parait  corn- 

v * • 

pliqué,  mais  nous  aurons  occasion  d’y  re- 
venir. • 

Nous  venons  4e  voir  que  les  phosphites  an- 
hydres exposés  à la  chaleur  se  changent  en 
phosphates,  et  qu’il  y a une  portion.de  base  qui 
demeure  non  saturée  : si  les  phosphites  sont  hy- 
dratés, l’eau  au  contraire  se  décompose , pour 
fournir  au  phosphore  l’oxigène  qui  lui  manque, 
et  il  se  dégage  de  l’hydrogène  qu’on  peut  re- 
garder comme  pur,  quoiquil  brûle*  avec  une 
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flamme  tant  soit  peu  blanche.  Ce  qui  indique  la 
présence  d’une  petite  quantité  de  phosphore  ; 
aussi  le  phosphate  qui  reste  n’est-il  pas  tout-à-fait 
neutre.  Dans  cette  expérience,  c’est  l’eau  qui 
contribue  à ce  chahgementdu  phosphite  en  phos- 
phaté, en  fournissant  tout  l’oxigène  qui  manquait 
dans  le  cas, précédent,  pour  transformer  en  en- 
tier l’acide  phosphoreux  en  acide  phosphorique. 

Tous  les  sels  en  île  peuvent,  pendant  cette 
Opération  , enlever  l’oxigène  aüx  corps  qui  le 
tiennent  avec  peu  de  force,  pour  former  un 
autre  acide. 

Parmi  les  phosphites,  il  n’y  en  a que  trois  très 
solubles  ; c’eSt  même  une  propriété  importante  : 
ce  sont  ceux  de  potasse;  soude  et  ammoniaque; 
ceux  de  baryte,  ou  de  strontiane,  ou  de  chaux 
le  sont  très  peu.  Pour  former  les  phosphites  so- 
lubles, on  prend  ces  bases  en  dissolution,  et  l’on 
y verse  de  l’acide  phosphoreux  jusqu  a neutrali- 
sation; puis  on  fait  évaporer  peu  à peu,  et, 
quand  on  a atteint  la  température  de  45  à 5o  °, 
il  se  fait  une  séparation.  On  obtient  un  sel 
acide  qui  doit  rester  en  dissolution,  et  un  sel 
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neutre  qui  terftl  à se  précipiter , et  qu’pu  obtient 
en  abandonnant  le  sel  à une  évaporation . spoti- 
' tanée.  , • • ' . . . • 

Je  passe  aux  hypophosphites.  C’est  un  genre 
de  sels  formé  par  l’acide  hypophosphoreux,  acide 
remarquable  par  sa  composition  ;. car  nous  ne 
devons  pas  le  codSidérer  comme  formé  de  1 atome 
de  base,  | d’atpme  d’oxigène,  maïs  bien  de 
2 atomes  de  base,  et  de  i £ d’oxigène,, Cet  acide 
forme  un  nouveau  groupe  de  Sels  : nous  en  de- 
vons la  découverte  à M.  Dulong.  Le  soufre 
forme  un  acide  semblable.  * , ’v  . 

Pourformer  sonpoids  atomistique , natis  pren- 
drons 2 atomes  de  phosphore, 

pesant.  . . , 3,92^10 

'*  V * 1 

1 atome  ~ d’oxigène.  . , . . i,£o  .* 

5,423 ro. 

* . ** 

Tous  ces  sels  sont  très  solubles.  Quand  on  les 
chauffe,  ils  donnent  de  l’hydrogène  phosphore  ; 
ét  ici,  l’hydrogène  est  fourni  par  l’eau;  il  se  pré- 
cipite du  phosphore.  En  effet,  le  résultat  de  cette 
décomposition  est  un  phosphate;  et  comme  Lactée 
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rëtifiçmie  2 atonies  de  phosphore  / il  s’en  trouve’ 

• ...  * - .**■*'  • • s. 


un  atome  en  excès,  pour  former  l’acide  phospho- 
rique;  et  puisque  nous  n’avons  que  le  1 ~ atome 
d’oxigène,  il  nous  en  faudrait  encore  un  atome 
pour  former  le»  phosphate . avec  la  moitié  du 
phosp^pre.  Cet  atome  nous  est  fourni  par  la  por- 
tion de  phosphore  qui  se  sépare. 
r . ‘ . -*  • 
En  raison*  de  ce  que  , l’acide  hypophosphoreux 

n’est  pas  saturé  d’oxigène,  il  peut  en  prendre  aux 
autres  corps  qui  le  cèdentafacilement.  Leshypo- 
phosphites  jetés  sur  des  charbons  incandescens , 
donnent  une  belle  flagome  jaune. 

Quanti  on  les  expose  à l’air,  à l’état  de  disso- 


lution, ils  absorbent  j’oxigène,  et  se  changent 
en  phosphates,  et  peuvent  même  passer  à l’état 
de  sels  acides.  ' , 

/•  • # v . • . 

Le  plus  remarquable  de  ces  hypophosphites, 
est  celui  de  baryte.  Quand  on  jette  du  phosphure 
de  barium  dans  l’eau,  ce  liquide  se  décompose, 
en  donnant  du  gaz  hydrogène  phosphore  qui 
brûle  à l’air,  et  il  se  produit  en  même  temps  un 
hypophosphite.  Avec  ce  dernier  sel  en  dissolu- 
tion, on  obtient  1 acide  hypophosphoreux  pur. 
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au  moyen  de  l’acide  sulfuriqüe  ; car  celpi-ci 
forme  avec  la  baryte  un  sel  insoluble  dans  l’eau 
et  dans  les  acides  , tandis  que  l’acide  bypopbog- 
phoreux  est  soluble.  Ce  sel  cristallisé  en  -ismes 
rhomboïdaux  allongés. 

Je  passe  à l’acide  que  M.  Dulong  a ^psigné 
sous  le  nom  d’acide  phosphatique,  et  que  l’on 
obtient  par  la  combustion  lente  dn  phosphore 
dans  l’air,  où  il  se  présente  en  produisant  des  va- 
peurs pesantes  qui  tombent.  En  examinant  cet 
acide , on  trouve  que  sa  composition  est  diffé- 
rente des  précédens;  cp  n’est  ni  de  l’acide  phos- 
phorique  ni  de  l’acide  phosphoreux , m§is  bien , 
à ce  qu’il  semble , un  composé  de  ces  deux 
acides.  Comme  cet  acide  se  reproduit  toujours 
dans  les  mêmes  circonstances , M.  Dulong  a cru 
devoir  lui  donner  un  nom  distinctif:  Cet  acide  ne 
forme  pas  de  sels  particuliers  ; car  lorsqu’on  les 
fait  cristalliser,  on  obtient  séparément  un  phos- 
phite  et  un  phosphate  ; de  manière  que  si  l’on 
suppose  avoir  Une  combinaison  à l’état  liquide, 
on  voit  la  séparation  s’opérer  lorsque  l’on  fait 
cristalliser.  On  peut  même  s’en  assurer  facile- 

> i 
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ment  d’une  autre  manière  : en  prenant,  comme 
l’a  fart  M.  Dulong,ce  même  acide  phosphatique , 
et  le  saturant  avec  la  baryte,  on  obtient  un.  phos- 
phate insoluble  et  un  liquide  qui  né  contient  que 
peu  de  phosphate,  mais  qui,  par  1 évaporation , 
arrive  a un  état  analogue  à celui  que  l’on  obtient 
avec  l’acide  phosphoreux  et  la  baryte. 

Il  faut  donc  admettre  que  l’acide  phospha- 
tique ne  forme  pas  réellement  ;de  combinaisons 
particulières  : ce  sont  au  moins  des  combinai- 
sons formées  de  phosphites  et  -de  phosphates, 
qu’on  peut  parvenir  à séparer. 

Nous  allons  nous  occuper  d’un  autre  genre  de 
sels  qui  se  place  à côté  des  phosphates  par  son  ana- 
logie; je  veux  dire  les  arséniates. 

L’acide  arsenique  contient,  tomme  l’acide  plios- 
phorique,  uYi  atome  d’arsenic  et  deux  f d’oxigène. 

1 atome  d’arsenic,  pesant.  . . . \ 4>7°°42- 

2 atomes  d’oxigène,  pesant.  ..  . 2,5 o 

• # 7,2004$. 

Les  cafactères  des  arséniates  sont  faciles  à dis- 
tinguer. Comme  les  phosphates,  quand  on  y verse 

• * * "■  » 

G.-L.  Chim.  G«  leçon.  2 
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un  acide,  il  n’y  a ni  effervescence  ni  dégagement 
de  vapeur;  chauffés  au  rouge,  ceux  dfltat  lés 
oxides  se  décomposent  donnent  de  l oxigène  et 
de  l’acide  arsenieux.  . 

• * • f • 

Voici  un  caractère  tout-à-fait  particulier  aux 

• * # ff 

sels  formés  par  les  acides  de  l’arsenic.  Qu’on 
prenne  un  arseniate  quelconque,  qu’on  le  mêle 
avec  du  charbon  et  de  l’acide  borique  (cet  afcide 
sert  à rendre  les  .caractères  plus  frappans)  , et 
qu’on  porte  la  température  au-dessous  du  rouge: 
l’acide  borique-sature  une  portion  de  la  base,  et 
l’on  obtient  de  l’arsenic  qu’on  peut  reconnaître 
en  le  plaçant  sur  des  charbons  aux  vapeurs  Han- 
ches qu’il  répand  , qui  ne  sont  autre  chose  que 
de  l’acide  arsenieux  dont  l’odeur  est  désagréable 
et  si  facile  à reconnaître.  . • : - • . 

Si  l’on  prend  un  arseniate,  celui  de  plomb, 
par  exemple , qii’on  peut  se  procurer  facilement, 
puisque  tous"  les  arseiûâtes  peuvent  être  transfor- 
més ert  arseniates  de  plomb  ; si,  dis-je,  on  prend 
ce  sel;  qp’on  le  mêle  avec  du  charbon,  qu’on 

4.  * * * « _ 

. l’expose  è^a  fhdnme  du  chalumeau,  i’arseniate 
. est  réduit  à 1 etaCd’arieniure , qui  , placé  sur  des 
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charbons,  donne  aussi  des  vapeurs  blanches,  et 
le  plomb  se  sépare  tout-à-fait  pur.  Ces  opéra- 
tions en  petit  sont  très  commodes,  car  on  peut 
les  multiplier  facilement. 

On  peut  transformer  tous  les  arseniates  en 
arseniate  de  plomb  : les  arseniates  solubles,  en  y ■ 
versant  un  sel  de  plomb  soluble  ; les  arseniates 
insolubles,  en  les  faisantdissoudre  dans  de  l’acide 
nitrique  et  y versant  du  nitrate  de  plomb  ; l’arse-v 

niate  de  plomb  se  forme  et  se  précipite , parce 

* 

qu’il  demande  plus  d’acide  pour  être  dissous. 

Ces  caractères  sont  suffisans  ; cependant  je  vais 
en  indiquer  un  autre  comme  complément.  Si  l’on 
verse  dans  un  arseniate  soluble,  ou  rendu  so- 
luble par  l’acide  nitrique,  du  nitrate  d’argent,  on 
a un  précipité  brun  qui  ne  se  présente  qu’avec 
ces  deux  corps.  Si  j’ajoute  de  l’acide  nitrique,  on 
dissout  ce  précipité,  que  l’un  peut  faire  ensuite 
reparaître  avec  un  peu  d’ammoniaque. 

Læs  arseniates  sont  presque  tous  iusolubles 
<ta  ni  l’eau  à l’état  neutre /mais  ils  sont  solubles 
dans  un  excès  d’acide.  Pour  rendre  l’histoire  de 
ces  sels  facile,  je.  vpus  présenterai  une  observation 
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importante.  L’acide  arsenique  ét;yit  composé  de 
la  même  manière  que  l’acide,phosphQpique , doit 
présenter  des  sels  composés  atomiquement  de  la 
même  manière , et  qui  auront  des  formes  sem- 
blables ; en  sorte  qu  a part  des  différences  dans 
la  solubilité,  les  propriétés  les  plus'remarquables 
seront  communes  aux  arseniates  et  aux  phospha- 
tes, en  sorte  que  si  tel  .phosphate  cristallise  de 
telle  manière , 1’arseniat.e  qui  lui  correspond 
par  sa  composition  cristallisera  de  mêmp-  si  ut\ 
phosphate  prend;de  l’eau,  l’arseniate  qoi  a les. 
mêmes  proportions  en  prendra  également  : nous 
trouverons  toujours  mêmes  proportions  et  même 
forme,  C’est  là  une  observation  fort  importante,  , 

d’autant  plus  qu’elle  n’eSt  pas  particulière  atlx 
arseniates  et  aux  phosphates ,.  mais  qu’elle  s’étend 
aussi  à tous  les  sels  qui  ont  une  composition  ato- 
mique semblable.-  . x.  ' ' 

Passons  maintenant,  aux  espèces.  Le  premier 

• * 

sel  que  nous  examinerons  e$t  l’arsenùgte  de  po- 

* % 

» • v 

tassé,  qui  est  formé' d*un  atome  d’acide'-et«* 
de  base;  ce  sel  est  iucristallisable , déliquescent.  - 
Ou  l’obtieut  cri  combinant  f acide  aiseniqùe  et 

* * ^ 

. » • • 

• . v.  * . * 

H 
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la  potasse,  ou  bien  en  faisant  bouillir  de  la  po- 
tasse très  concentrée  avec  de  l’acide  arseriieux. 
Par  ce  dernier  moyen  on  dégage  de  l'hydrogène , 
et  l’acide  arsenieux  devient  acide  arsenique. 

Le  bi-arseniate  de  potasse  est  formé  d’un  atome 
de  base,  deux  atomes  d’acide  et  deux  atomes 
d’eau.  Il  cristallise  en  prismes  à quatre  pans,  ter- 
minés par  des'pyramides  à quatre  faces,  de  même 
que  le  phosphate  de  potasse. 

L ’arseniate  de  soude  doit  être  un  peu  basique 
pour  bien  cristalliser , et  il  prend  la  forme  d’un 
prisme  hexaèdre  régulier  de  même  forme  que 
celui  du  phosphate  de  soude.  On  a mesuré  les 
angles,  et  l’on  n’a  trouvé  aucune  différence.  Il  y a 
des  cas  où  les  formes  sont  seulement  du  même 
système.  La  composition  est  la  même  que  celle- 
du  phosphate  correspondant.  Si  l’on  combine  ce 
sel  avec  une  certaine  quantité  d’acide,  il  prend 
une  forme  différente,  qui  est  précisément  celle 
du  bi-phosphate.  Cette  analogie  se  soutient  par- 
tout entre  ce»  deux  genres. 

r é 

Cette  analogie,  qui  se  soutient  constamment 
entre  les  sels  du  même  système  atomique  , détruit 
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l'opinion  adoptée  par  Ilaüy , que  la  même  forme 

indique  la  même  nature , et  des  formes  différentes  * 

< ' 

nue  nature  différente  dans  les  corps  ; noos  con- 
naissons  même  maintenant,  d’après  les  observa- 
tions intéressantes  de  M.  Mitsclierlich , des  corps 
qui  offrent  deux  systèmes  de  cristallisation  diffé- 
rais: 2è  soufre  est  dans  te  cas.  * 

'L’ammoniaque  £>nrte  aussi  avec  l’acide  arse- 
* nique  des  composés  analogues  à ceux  que  forme 
l’acide  phosphorique  ; jl  donne  aus4l  un  bi- 
nrseniate,  formé  d’un  atome  d’acide,  deux  de 

» . • y ' 

base  et  deux  d’eau,  comme  l’acide  phospbq- 

. 

rique.  Ce  sel  se  décompose  par  la  chaleur  ; .une 
portion  d’ammoniaque  se  dégage  ; mais  la  partie 

qui  est  retenue  agit  sur  l’oxigène  de  l’acide  arse-  * 

• * 

'nique  : il  en  résulte  dégagement  d’azote  et  d’acide 
arsenieux,  et  formation  d’eau.  Ces  expériences, 
ont  quelque  intérêt , car  c est  d’après  elles  que 
Seheele  avait  entrevu  la  composition  dé  l'ammo- 
niaque. * . • " . f . > / . 

Ces  divejs  arseuiates^feuvent  être  déedmposés 
par  les  doubles  échanges  f par  la  baryte , labiaux 
ou  la  stontiane.  On  obtient  un  précipité  blanc  f 


Digitized  by  Google 


» 


5) 


DE  CHIMIE.  23 

renfermant  un  atome  d’acide,  un  atome  de  base 

et  deux  atomes  d’eau  ; ce  précipité  peut  ensuite 

. 

disparaître  dans  un  excès  d’acide.  On  obtient  des 
* • • 
résultats  analogues  avec  de  l’acide  phospho- 

nque. 

La  chaux  forme  aussi , avec  l’acide  arsenique , 
un  arseniate  et  un  bi-arseniate. 

La  magnésie  donne  lieu  à un  arseniate  neutre 
insoluble  et  à un  bi-arseniate  soluble  : il  y a 
aussi  un  j arseniate. 

Le  protoxide  de  fer  donne' naissance  à un  arse- 
niate neutre  qui  est  blanc  ; exposé  à l’air,  il  s’al- 
tère en  prenant  une  nuance  d’un  vert  sale,  et  se 
transformant  en  deux  sels  : un  arseniate  acide  , 
et  un  arseniate  basique  de  peroxide. 

Si  upus  admettons  que  l’oxidation  produit  un 
oxide  intermédiaire  , nous  dirons  que  c’est  un 
arseniate  d’oxidule  basique  qui  se  combine  avec 
un  perarseniate. 

• t «•  ► 

L’arseniate  de  for  au  maximum  se  présente 
souvent  dans  les  opérations  des  laboratoires,  car 

,t  * 

un  grand  nombre  de  minéraux  contiennent  de 
l’arsenic;  on  le  fait  passer*  à l’état  d’acide  arse- 
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nique  que  l’on  sépare  au  moyen  du  fer  qui  existe 

' • _ « . 

dans  le  minéi'al , ou  que  l’on  ajoute  dans  la  dis- 
solution. 

Si  l’on  traite  ces  sels  par  un  excès  de  base , on 
les  rend  basiques  et  l’on  forme  un  sous-sel  de 
couleur  différente. 
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Dans  cette  séance , nous  allons  nous  occuper 
des  combinaisons  dp  l’acide  sulfurique  avec  les 
bases. 

Ce  genre  de  sels  est  très  important,  à cause  du 
grand  nombre  d’espèces  que  l’on  trouve  dans  la 
nature,  ou  que  l’on  emploie  dans  les  arts;  aussi 
nous  étendrons-nous  beaucoup  sur  ce  sujet. 

G.-L.  Chim.  leçon.  I 


Digitized  by  Google 


2 


COURS 


Le  poids  de  l’atome  d’acide  sulfurique  est  de 
5,oi  i65  , duquel  il  faut  déduire  i pour  l’atome 
d’oxigène;  nous  admettons  que  l’acide  sulfu- 
rique est  formé  de  1 atome  de  soufre  et  de 
3 d’oxigène. 

L’acide  sulfurique  forme  des  sels  neutres  dans 
lesquels  l’oxigène  de  la  base  est  le  -j  de  celui  de 
l’acide.  Il  existe  quelques  bi-sels  et  un  certain 
nombre  de  sels  basiques , dans  lesquels  la  base 
est  un  multiple  par  3 et  par  6,  rarement  par  2, 
de  la  proportion  du  sel  neutre. 

Les  sulfates  ne  donnent  avec  aucun  acide , à 
la  température  ordinaire,  ni  effervescence,  ni 
dégagement  de  vapeur.  Nous  avons  déjà  note 
ce  fait,  en  parlant  précédemment  des  phos- 
phates , tandis  que  l’acide  sulfurique , dans  les 
mêmes  circonstances , déplace  un  grand  nombre 
d’aeides  de  leurs  combinaisons. 

A une  température  élevée , l’acide  sulfurique 
peut  être  chassé,  au  contraire,  par  l’acide  bo- 
rique, qui  est  entièrement  fixe,  et  par  les  acides 
phosphorique  et  arsenique , qui  donnent  des  sels 
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qui  résistent  en  général  à un  assez  grand  degre 
de  chaletir. 

Exposés  à l’action  de  la  chaleur,  tous  les  sul- 
fates sont  décomposés , excepté  ceux  de  potasse , 
de  sonde,  de  baryte,  de  strontiane,  de  lithine, 
de  chaux,  de  magnésie  et  de  plomb. 

Tous  les  autres  donnent,  à une  chaleur  rouge, 
de  l’acide  sulfureux  et  de  l’oxigène,  ordinaire- 
ment dans  le  rapport  de  2 volumes  de  gaz  sul- 
fureux et  1 d’oxigene;  cependant  quelquefois 
l’oxigène  este»  moindre  proportion,  parce  qu’une 
partie  sert  à faire  passer  l’oxide  du  sel  à un  degré 
supérieur  d’oxidatiou. 

Quand  les  sulfates  ne  contiennent  pas  d’eau, 
ils  donnent  en  outre  souvent  une  portion  d’acide 
sulfurique  anhydre  ; le  sulfate  de  fer  est  particu- 
lièrement dans  ce  cas,  comme  nous  le  verrons  en 
parlant  de  ce  sel. 

L’hydrogène  enlève  l’oxigèue  aux  sulfates,  à 
une  haute  température,  et  les  fait  passer  à l’état 
de  sulfures. 

Le  bore  et  le  phosphore  se  transforment  en 

G.-L.  7*  LEÇON.  I.. 
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acides  qui,  étant  fixes  et  formant  des  sels  indé^ 
composablës  par  la  chaleur-,  doivent  nécessaire- 
ment se  former. 

Tous  les  sulfates,  même  ceux  que  la  chaleur 
ne  décompose  pas,  sont  décomposés  par  le  char- 

i 

bon.  A une  température  élevée,  l’acide  et  l’oxide 
sont  décomposés , et  il  se  forme  presque  toujours 
un  sulfure , mais  dont  les  caractères  ne  sont  pas 
si  facilement  reconnaissables  que  ceux  qui  sont 
formés  par  les  oxides  alcalins  : ainsi  le  sulfate  de 
fier,  par  exemple , donnerait  un  sulfure  qu'il  fau- 
drait soumettre  à l’action  dé  quelques  agens  pour 
le  reconnaître,  parce  qu’il  est  insoluble  dans  l’eau 
et  ne  donne  pas  d’odeur  avec  ce  liquide. 

Au  contraire , les  sulfures  de  métaux  alcalins 
se  dissolvent  dans  l’eau  et  dégagent  par  l’eau, 
ou  seulement  par  l’air  humide , l’odeur  d’hydro- 
gène sulfuré,  et  peuvent  noircir  l’argent  par  leur 
simple  contact. 

Quand  on  veut  reconnaître  ün  sulfate  autre 
que  ceux  à base  d’alcalis,  il  faut  le  mêler  avec 
du  carbonate  de  potasse  et  dii  charbon  et  chaut- 
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1er  : le  soufre , mis  à nu  par  l’action  du  char- 
bon, se  combine  avec  la  potasse  et  donne  un 
sulfure  que  l’on  reconnaît  très  aisément.  C’est 
ainsi  que  l’on  opérerait  «avec  du  sulfate  de  fer, 
que  nous  prenions  tout  àl’heare  comme  exemple. 

Quand  on  verse  «tt  sél  de  baryte  dans  un  sul- 
fate soluble,  il  se  forme  un  précipité  blanc  très 
pesant,  insoluble  dans  l’eau,  les  acides  et  les 
alcalis.  Ce  sel  est  important,  à cause  de  sa  grande 
iqsolubilité,  parce  que;  dans  les  analyses  chi- 
miques , on  peut  le  former  pour  séparer  la  ba- 
ryte ou  l’acide  sulfurique  qui  existent  dans  uue 
dissolution.  » J 

Si  le  sulfate  sur  lequel  ou  opère  est  Insoluble, 

* 

il  faut,  pour  le  rendre  soluble,  le  traiter  par  le 
carbonate  de  potasse  ou  de  soude,  qui  échange 
avec- lui  son  acide  et  sa  base.  Ainsi > si  l’on  me 
donne  du  sulfate  de  baryte  ou  de  strontiane , je 
les  ferai  bouillir  pendant  deux  heures  environ  , 
avec  une  dissolution  de  5 à 6 fois  leur  poids  de 
carbonate  de  potasse  ou  de  soude;  il  se  fera  ntt 
double  échange  et  j’obtiendrgi  do  sulfate  de  po- 
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tas&e  ou  de  soude,  et  du  carbonate  de. baryte  ou 
de  strontiane.  ‘ 

M.  Dulong , qui  a observé  avec  soin  ce  genre 
de  décomposition , a bien  vu  que  les  sais  inso- 
lubles sont  décomposés  par  une  ébullition  assez 
long-temps  prolongée  par  les  sels  solubles.  C’est 
un  moyen  qu’on  peut  appliquer  avec  beaucoup 
d’avantages,  dans  un  grand  nombre  de  circons- 
tances. / '• 

En  Minéralogie,  pn  opère  habituellement  spr 
• » ^ 
de  très  petites  quantités  de  matières.  Pour  re- 
connaître un  sulfate  , on  le  place  sur  un  charbon 
^ avec  du  sel  de  soude , et  l’on  dirige  sur  le  mé- 
* lange  la  flamme  de  réduction  du  chalumeau  : le 

charbôn  décompose  l’acide  sulfurique ,.  et  la  soude 
• 

• se  combine  avec  le  soufre  et  forme  un  sulfure 
qui  reste  en  bouton  sur  le  charbon  : on  enlève 
ce  bouton , que  l’on  essuie,  et  on  le.  place  sur  une 
lame  d’argent  bien  polie,  avec  une  goutte  d’eau. 
L’argent  noircit  avec  la  plus  grande  facilité,  par 
le  contact  du  soufre  ou  de  l’hydrogène  sulfuré  ; 
aussitôt  qu!il  est  tquché  par  le  bouton  de  sulfura 
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de  soude,  il  noirci*  et  décèle  la  présence  du 
soufre.  ' 

Nous  allons  examiner  maintenant  les  sulfates 
en  particulier , et  nous  nous  arrêterons  particu- 
lièrement à l’étude  de  ceux  qui  sont  employés. 

La  potasse  se  combine  en  deux  proportions 
avec  l’acide  sulfurique.  • 

Le  sulfate  neutre  est  représenté  atomiquer- 
ment  par  # . . ' , 


Un  atome  de  potasse ...»  5,89916 

Un  atome  d’acide 5,oii65 

♦ p }■  — 1 ■ ■ d * .» 

Atonie  du'seL ,• 10,91081. 


Ce  sel  est  tout-à-fait  anhydre  ; on  peut  l’ob- 
tenir cristallisé,  parce  qu’il  est  soluble  : il  est 
sou§  forhie  de  prismes  à quatre  ou  à six  pans , ter- 
minés par  des  pyramides  à quatre  ou  à six  faces  , 
que  l’on  peut  quelquefois  isoler,  et  qu’il  serait 
facile  de  nourrir  par  le  procédé  que  nous  avons 
indiqué  précédemment;  mais  le  plus  souvent  la 
cri^allisation  a lieu  en  masse,  on  n’a  que  des 
partions  de  pyramides  qui  sont  séparées  par  des 
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prisme»  hexaèdres;  quelquefois  il  se  forme  des 
cristaux  prismatiques  rhomboïdaux. 

Le  sulfaté  de  potasse  a une  saveur  salée , ac- 
compagnée d’un  peu  d’amertume  ; sa  densité  est 
3,1  ; sa  solubilité  est  faible;  à la  température  dé 
i3°, 7 , ioo  parties  d’eau  en  dissolvent  io,6  par- 
ties; à celle  de  49e»1  > 16,9;  à io*9,5,-  a6,3. 

Ce  sulfate  a une  solubilité  proportionnelle  à la 
température  ; ainsi  ce  sera  une  \|gne  droite  qui 
représentera  la  solubilité  de  ce  sel , mais  dans  les 
limites pù. elle  a été  déterminée.  En  général,  pour 
les  sels  peu  solubles,  et  qui  ont  peu  d’affinité 
pour  Peau,  la  solubilité  est  proportionnelle  à la 
température  de  o°  à ioo°;  mais  pour  les  sels  qui 
fondent- facilement , cette  solubilité  croît  d’une 
manière  si  rapide,  qu  elle  est  infinie  au  point  où 
le  sel  se  fond. 

Ce  sulfate  présente  le  phénomène  de  la  décré- 
pitation; chauffé  au  rouge,  il  ne  se  décompose 
pas  et  ne  se  fond  qu'à  la  chaleur  blanche  ; à J’air, 
il  n’éprouve  aucune  altération.  ^ 

..  Ce  sel  peut  se  combiner  avec  une  nouvcll^ 
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• • 
dose  d'acide  sulfurique,  pour  former  un  bi-sul- 

fate.  On  obtient  ce  bi-sulfate  dans  les  laboratoires, 
en  prenant  2 parties  bien  égales  d’acide  sulfu- 
rique ; on  neutralise  l’une  par  la  potasse  et  l’on  a 
le  sel  neutre,  puis  l’op  ajoute  l’autre  partie  et 
I’pïî  a le  bi-sel. 

Ce  sel  cristallise  sous  forme  prismatique;  il  a 
une  saveur  acide , mais  moins  caractérisée  que 
si  l’acide  était  libre.  Il  est  plus  soluble,,. il  est 

• • *v 

aussi  beaucoup  plus  fusible  que  le  sulfate  neutre 
et  se  fond  dans  une  cornue  de  verre  long-temps 
avant  la  chaleur  rouge,  et  par  le  refroidissement, 
il  se  prend  ep  masse  opaque.  Si  on  l’fexpose  à la 
chaleur  rouge,  il  est  décomposé  et  ramené  à 
letat  neutre,  et  il  se  dégage  de  l’acide  sulfurique 
et  de  l’oxigène  dans  le  rapport  de  2 à 1 , et  l’on 
obtient  en  même  temps  ce  qu’on  nomme  acide 
sulfurique  anhydre  ; il  s’en  produit  des  quantités 
notables  qu’on  peut  recueillir.  Le  bi-sulfate  de 
potasse  est  employé  pour  quelques  analyses  miné- 
rales. On  s’en  sert  aussi  pour  obtenir  le  vinaigre, 
en  distillant  ce  sel  avec  l’acétate. 
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Le  sulfate  de  soude  est  formé  de 


Un  atome  de  soude. '. . 5,90890 

Un  atome  d’acide 5,o  1 1 65 

Dix  atomes  d’eau 8,9ao55.  , 


Il  peut  contenir  d’autj'es  quantités  d’eau  ; sa 
forme  cristalline  dérive  d’un  prisme  droit  rborç- 
boïdal,  Ces  prismes  se  groupent  lès,  ,uus  à côté 

* ï 

des  autres;,  et  l’on  ohtient  aussi  quelquefois  des 
cristaux  de  la  grosseur  du  bras , cannelés  et  irré- 
guliers. La  saveur  de  ce  sel  est  fraîche  en  raison 

t.  . 

de  la  quantité  d’eau,  mai^  un  peu  amère.  Ce  sél 
est  soluble  dans  l’eau,  mais  il  présente  une  irré- 
gularité singulière;  car  sa  solubilité  va  croissant 

• * » 

jusqu’à  un  certain  point , et  diminue  ensuite  ; à 
o°,  100  parties  d’eau  peuvent  en  dissoudre  1 3,2  ; 
à i7°>9,  elles  en  dissolvent  48,5  parties;  à 
3o%7,  21 5,8  parties,  à 5o>7,  322, 1 parties;  à 
33“,go,  la  solubilité  n’est. plus  que  de  5r2,io; 
à So", 4,  la  solubilité  descend  à 262,3  ; à io3°,2, 
elle  n’est  plus  que  de  208, 5o.  On  voit  donc  que 
cette  solubilité  croît  jusqu  a 33®,  et  qu’après  ce. 
terme,  elle  diminue. 
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L’acide  sélénique,  qui  a la  même  Composition 
atomique  que  l’acide  sulfurique  , forme  un  sul- 
fate qui  a aussi  un  point  maximum  de  solubilité. 
Ainsi , quand  les  corps  sont  composés  atomique- 
ment  dé  la  mèjçie  manière,  ils  présentent  un;  en- 
semble de  propriétés  analogues. , 

Le  sulfate  de  soude  présente  une  autre  singu- 
larité. Parmi  tous  les  sels,  c’est  celui  dont  l’iner- 
tie  des  molécules  est  la  plus  grande  ; j’entends 
par  inertie,  la  résistance  au,changement.  Si  je 
prends  une  dissolution  sajturée  de  ce  sel,  à 53° 
de  température,  je  puis  ensuite  abaisser  sa  tem- 
pérature jusqu’à  zéro  , sans  qu'il  se  dépose  rien  ; 
mais  voici  les  circonstances  où  il,  faut  la  placer  : 
elle  doit  être  renfermée  dans  un  espace  vide,  ce 
qui  est  fàcile  en  prenant  un  tube  effilé  dans  le- 
quel ou  place  la  dissolution  de  sel ^ on  fait  bouil- 
lir légèrement  pour  chasser  l’air,  et  l’on  ferme  à 
la  lampe  : avec  cettë  précaution , on  l’empêche  de 
cristalliser.  . 

On  peut  obtenir  le  même  résultat  en  le  pla- 
çant dans  un  vase  et  le  recouvrant  d’une  couche 


13 


COURS 


d’huile;  rqais  il  suffit  de  plonger  un  tube  de  verre 
ou  de  jeter  un  cristal  du  sel  dans  la  liqueur pôur 
déterminer  la  cristallisation. 

Le  sulfàlé'de  soude,  contenant  une  grande 
• *• 
quantité  d’eau , présenté  la’  fusion  aqueuse  et  se 

dessèche,  et  se  foqd  ensuite  si  on  le  porte  à la 

, • • 

chaleur  blanche  ; il  perd  tout-à-fait  son  eau  à 
l’air  par  l’efllorescence.  • 

Si  l’on  fait  cristalliser  ce  sel  à une  température 
supérieure  à celle  à laquelle  on  opère  ordinaire- 
ment, même  à 53°,  on  obtient  un  sel  anhydre  : 
il  n’est  pas  même  nécessaire  d’aller  jusqu’à  ioo°  ; 
caralors.il  cristallise  bien,  mais  avec  une  forme 
différente. 

Le  sulfate  d’ammoniaque  est  formé  d*un  atome 
d’ammoniaque , un  atome  d’acide  et  un  atome 
d’eau  : il  cristallise  sous  forme  prismatique^  Ce 
sel  a une  saveur  piquante.  La  base  donne  ici  une 
saveur  particulière,  quelle  porte  dans  Ja  plupart 
de  ses  combinaisons.  C’est  un' caractère  particu- 
lier; ce  sel  est  très  soluble,  se  fond  facilement  par 
la  chaleur;  si  l’on  porte  la  température  plus  haut. 
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le  sel  se  décompose  : il  se  dégage  d’abord  une  por- 
tion d’ammoniaque,  le  sulfate  devient  acide  ; en*- 
suite  il  se  forme  de  l’eau  au  moyen  de  l’hydrogène 

de  l’ammoniaque  et  de  l’oxigène  de  l’acide,  et 
• 0 

l’on  obtient  du  sulfate  acide  d’ammoniaque  qui 
se  sublime.' On  explique  facilement  ces  résultats 
en  faisant  attention  à la  nature  de  l’acide  et  de 
l’ammoniaque.  Il  peut  se  former  de  l’eau  par  la 
combinaison  de  l’hydrogène  de  l’ammoniaque  et 
de  l’oxigène  de  l’acide;  l’azote  se  dégage. 

Nous  avons  un  bi-sulfate  d’ammoniaque , mais 
il  est  peu  important.  . • 

Lp  sulfate  de  baryte  est  un  sel  tout-à-fait  in- 
soluble, qu’on  obtient  immédiatement  en  ver- 
sant de  la  baryte  dans  l’acide  sulfurique;  il  se 
forme  un  précipité  abondant  : on  ne  l’obtient 
qu’en  poudre , mais  on  le  trouve  cristallisé  dans 
la  nature.  Les  angles  de  ses  cristaux  ont  ioi°,32, 
78°, 28  ; sa  densité  est  de  4,5.  O11  le  désigne  par  le 
nom  de  spath  pesant,  parce  qu’il  se  divise  en 
lames.  lïaüy  a remarqué  que  ce  sel  jouit  de  la 
réfraction  double;  il  est  insoluble  dans  l’eau  et 
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dans  les  acides  : il  :se  fond  à une  température 

élevée,  et  donne  une  matière  opaque.  Il  parait 
que  le  sulfate  de  baryte  contient  souvent  du  sul- 
fate de  strontiane. 

Aucune  base  ne  peut  enlever  l’acide  sulfurique 
à la  baryte  ; et  cela  se  conçoit , puisque  ce  sel 
est  insoluble  dans  l’eau  ët  dans  les  dissolutions 
alcalines  et  acides. 

Quand  on  analyse  un  sulfate  par  là  baryte,  il 
se  forme  un  sulfate  de  baryte  insoluble,  qife  l’on 
pèse  pour  avoir  le  poids  de  l’acide  sulfurique  qui 
était  contenu  dans  ce  sel.  *.  . ■ 

r ■ * , 

Le  sulfate  de  baryte  calciné  avec  du  chaclxm 
passe  à l’état  de  Sulfüre. 


Le  sulfate  de  baryte  contient  : 

Un  atome  de  baryte ij,5688 

Un  atome  d’acide  sulfurique.  ....  5,oi65 

Atome  du  sel 14, 5853 


Le  sulfate  de  strontiane  a beaucoup  d’analogie 
avec  le  sulfate  de  baryte;  celui  que  l’on  ren- 
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éontre  dans  la  nature  est*  souvent  mêlé  avec 
Beaucoup  de  sulfate  de  chaux. 

Le  sulfate  de  strontiane  est  formé  de 


k 

Un  atome  de  strontiane*.  ......  6,47285 

Un  atome  d’acide. 5,ôi  i65 

• ' 

x 

Atome  du  sel i i,4845o. 


Le  sulfate  que  l’on  trouve  dans  Ja  nature  cris- 
tallise en  prismes  droits  à Base  rliombe , dont  les 

i 

angles  sont  io4°,48  et  7 5°,  12  ; il  a le  même  sys- 
tème cristallin  que  le  sulfate  de  baryte. 

Quoique  l’eau  exerce  peu  d’action  sur  ce  sel , 
ilr  y est  cependant  sensiblement  .soluble  ; aussi 
quand  on  étend  de  beaucoup  d’eau  une  dissolu- 
tion d’un  sel  de  strontiane , et  que  l’on  y verse  de 
l’acide  sulfurique  ou  un  sulfate , il  ne  se  fait  pas 
de  précipité , ou  quand  on  a opéré  sur  une  disso- 
lution un  peu  plus  concentrée,  le  léger  précipité 
qui  se  fait  se  dissout  en  ajoutant  de  l’eau.  Le  sul- 
fate de  baryte,  au  contraire,  est  tellement  inso- 
luble, que  les  dissolutions  qui  contiennent  cette 
base  sont  toujours  précipitées  par  l’acide  sulfh- 
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rique,  quelque  étendues  qu’elles  soient;  aussi 
quand  on  verse  un  sel  de  baryte  dans  une  eau 
contenant  du  sulfate  de  strontiane,  il  se  forme 
un  précipité -de  sulfate  de  baryte. 

L'acide  sulfurique  concentré  .dissout  à chaud 

s 

un  peu  de  sulfate  de  strontiane  ; la  liqueilr  donne 
des  Cristaux  aiguillés  par  le  refroidissement  ; c’est 
un  bi-sulfate.  , - . 

• Nous  continuerons  dans  la  prochaine  séance 
à nous  occuper  des  sulfates. 


: — — 

IMPRIMERIE  DE  HVIARD  COBRCIER, 
rue  dn  Jardinet,  n°  U. 
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Fin  de  l’action  de  l’eau  sur  le  sulfate  de  soude.  — Sulfate  de 
chaux  hydraté.  — Plâtre.  — Stuc.  — Albâtre.  — Emploi  du 
âulfatc  de  chaux  comme  engrais  et  pour  l’apprêt  des  étoffes. 

— Sulfate  de  chaux  anhydre.  — Sulfate  de  chaux  et  de  soude. 

— Sulfate  de  magnésie.  — Action  de  l’alcool  pour  changer 
sa  forme  de  cristallisation.  — Sulfate  d’alumine.  — Alun 
de  potasse.  — Alun  basique.  — Py rophorç.  — Alun  de  soude. 

— Alun  cubique.  — Préparation  de  l’alun  dans  les  arts,  à 
Home  et  à Beauvais.  — Alun  d’ammoniaque.  . 


Dans  ma  dernière  séance , j’ai  parlé  de  quelques 
phénomènes  que  présente  le  sulfate  de  soude , 
par  la  cristallisation  et  l’inertie  de  ses  molécules. 


Nous  avons  vu  que , si  l’on  place  une  dissolution 


♦.  » 


f « > 


de  sulfate  de  soude  préparée  à 53°  de  tempéra 


G.-L.  Chim.  8e  LEçoa. 
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'ture,  point  maximum  de  solubilité,  dans  un  tube 
long  et  que  l’on  porte  à 1 ébullition , afin  de  chas- 
ser l’air,  puis  que  l’on  ferme  le  tube  à la  lampe , 
on  peut  après  laisser  refroidir  le  liquide , sans 
que  rien  se  dépose  ; que  l’on  peut  même  l’agiter 
sans  que  cela  produise  rien,  quoique , dans  quel- 
ques sels , l’agitation  détermine  la  cristallisation  : 
car,  en  général,  quand  une  dissolution  est  en 
repos , elle  peut  demeurer  long-temps  sans  chan- 
ger d’état  j mais  le  plus  léger  mouvement  ou  l’in- 
troduction d’un  corps  étranger,  suffit  pour  pro- 
duire la  cristallisation.  A l’égard  du  sulfate  de 
soude,  l’agitation  ne  produit  rien  ; mais  aussitôt 
que  l'on  introduit  de  l’air,  le  sel  se-prend  en 
masse,  et  l’eau-mère  surnage.  Dans  le  moment 
où  cette  cristallisation  s’opère , le  tube  s’échauffe , 
et  cela  se  conçoit  : car  le  liqùide,  en  passant 
brusquement  à l’état  solide,  rend  libre  une  por- 
tion de  chaleur  latente  dans  le  liquide.  On  peut 
apercevoir  les  lâmes  cristallines  gagner  peu  à peu 
le  fond , et  le  liquide  finir  par  se  prendre  en  masse. 

C’est  le  sel  qui  présente  ce  phénomène  au  plus 


' Digitized  by  Googltj 


DE  CHIMIE.  ■ 5 

haut  degré  ; d’autres  l’offrent  aussi,  mais  à un  de- 
gré plus  faible.  On  ne  connaît  pas  la  cause  de  * 
ce  phénomène  remarquable,  dont  la  pression  de 
l’air  ne  peut  rendre  compte  ; car  on  peut  com- 
primer la  dissolution  par  cinq  ou  six  atmosphères 
sans  la  faire  cristalliser.  Les  corps  présentent  en 
gébéral  une  certaine  inertie  dans  les  molécules, 
en  sorte  que  quand  élles  ont  pris  un  certain  ar- 
rangement, si  elles  doivent  se  réunir  pour  for- 
mer un  cristal , il  faut  qu’elles  changent  de  posi- 
tion. ïl  y a donc  une  force  'nécessaire  pour 
vaincre  fri . résistance  que  les  molécules  op- 
posent.-' ' - 

Nous  reprenons  l’histoire  des  sulfates,  que  nôus 
avons  commencée  dans  la  dernière  séance. 

Ndus  en  sommes  restés  au  sulfate  de  chaux  : 
ce  sel  est  connu  sous  le  nom  de  pierre  à plâtre  ; en 
France  il  porte  aussi  le  nom  de  se'lénite. 

Il  est  formé  d’un  atome  de  chaux  dont  le 
poids  est-  de  v*‘i^  » . : .■  . ' . . 3*56oqo 

-Un  atome  d’acide.  . . ...  5,oi  i65 

■ 8,57355. 

G.-L.  S«  liçon.  !.. 
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Ce  sel  se  présente  à déférons  états;  celui  dont 
nous  allons  parler  constitue  le  sulfate  de  chaux 
ordinaire  ; il  est  hydraté  ; il  contient  exactement 
deux  proportions  d’eau. 

Il  cristallise  sous  forme  d’un  prisme  droit  dont 
les  faces  sont  perpendiculaires  au  plan  horizon- 
tal , dont  la  base  est  un  parallélogramme  obli- 
quangle  ; on  le  trouve  aussi  sous  d’autres  for- 
mes. Ce  cristal,  désigné  par  le  nom  de  spath  cal- 
caire , se  divise  en  lames  qui  ont  la  forme  dont 
je  viens  de  parler,  ,et  dont  les  faces  sont  in- 
clinées l’une  par  rapport  à l’autre , de  1 15°  5' 
et  66°  5 • • 

Sa  densité  est  de  2,264;  c’est  un  corps'tendre 
qu’on  peut  rayer  avec  l’ongle,  ce  qui  fait  qu’il 
ne  peut  servir  pour  les  constructions.  Les  Objets 
de  luxe  pour  lesquels  ou  l’emploie  sont  expo- 
sés à être  rayés  facilement. 

Ce  sel  est  peu  soluble;  100  parties  d’eau  en 
dissolvent  seulement  0,23,  c’est-à-dire  qu’il  faut 
433  parties  d’eau  pour  en  dissoudre  une  de  ce 
sulfate  : cependant  il  forme  ce  qu’on  appelle  des 
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eaux  séléniteusesou  eaux  crues,  comme  celles  des 
puits  de  Paris.  Il  est  insoluble  dans  l’alcool  et  les 
acides.  Quand  donc  on  voudra  se  servird’eau  dans 
les  analyses,  et  ne  pas  dissoudre  le  sulfate,  il  sutlira 
d’ajouter  à l’eau  un  peu  d’alcool  : on  forme  ainsi 
un  liquide  qui  ne  peut  dissoudre  ce  sel.  Sans  cette 
précaution,  l’eau  entraînerait  quelques  parties 
de  sulfate,  et  l’analyse  serait  inexacte. 

Les  lames  transparentes  que  forme  le  sulfate 
de  chaux,  jetées  sur  des  charbons  incandescens, 
deviennent  opaques  j elles  décrépitent  et  pren- 
nent un  volume  plus  considérable , en  se  déta- 
chant én  couches  extrêmement  minces,  mais 
sans  consistance.  Ce  phénomène  se  produit  à une 
température  d’environ  i3o*.  Dans  cet  état,  il 
eSt  anhydre  et  a acquis  quelques  propriétés  par- 
ticulières. 11  est  connu  dans  les  arts  sous  le  nom 
de  plâtre  cuit  ou  calciné , que  l’on  donne  aussi 
à un  sulfate  de  chaux  mêlé  de  beaucoup  de 
carbonate  de  chaux  qui  provient  de  la  calci- 
nation de  la  pierre  à plâtre,  et  qui  a beaucoup 
plus  de  solidité  que  le  plâtre  pUr. 
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On  voit  que  dans  ce  sulfate  l'eau  remplit  Je 
vide  qui  se  trouve  entre  les  molécules  : si  on 
la  lui  fait  perdre,  on  sent  qu’il  doit  en  être 
avide;  aussi  la  reprend-il  peu  à peu  quand  on 
le  laisse  expose  à l’air,  ou  qu’on  le  place  dans 
l’eau.  Il  ne  reprend  pas  la  même  forme  qu’avant , 
mais,  soiis  le  rapport  chimique,  il  devient  exac- 
tement le  même,  et  les  molécules  s’agrègent  et 
présentent  une  matière  d’une  certaine  consis- 
tance, connue  sous  le  nom  de  plâtre  gâché. 

Le  plâtre  ordinaire  est  une  matière  qui  pour- 
rait être  aussi  pure  que  celle  que  < nous  faisons 
dans  les  laboratoires,  mais  elle  renferme  des 
substances  qui  ajoutent  à ses  qualités.  Ce  plâtre 
mis  dans  l’eau  se  prend  en  massé  solide.  • > 

Exposé  à une  chaleur  blanche , le  sulfate  de 
chaux  se  fond  sans  se  décomposer,  et  donne  une 
espèce  d’émail;  présenté- au  chalumeau,  il  ne  se 

4.  , 

fond  qu’autant  qu’on  dirige  le  feu  sur  les  parties 
latérales  dont  les  surfaces  sont  moins  unies  que 
les  parties  planes  du  cristal. 

Le  sulfate  de  chaux  se  trouve  dans  la  nature. 
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à l’état  anhydre , mais  avec  des  formes  et  des  pro- 
priétés différentes;  on  le  connaît  sous  le  nom  de 
sulfate  anhydre  ou  Karstenite.  Il  se  présente 
sous  forme  d’un  prisme  droit  dont  la  base  est  un 
parallélogramme  rectangle  qui  diffère  peu  du 
cube.  Il  est  plus*dur  que  le  sulfate  de  chaux  ; il 
peut  rayer  le  marbre  : ainsi  nous  voyons  que 
l’absence  de  l’eau  détermine  un  changement  de 
forme  et  de  consistance;  ce  qui  ne  doit  pas  éton- 
ner, car  l’eau  joue  un  rôle  important  dans  les 
composés.  La  densité  de  ce  sel  est  aussi  plus  grande, 
car  elle  va  à 2,98. 

Le  sulfate  de  chaux  hydraté  est  abondant  dans 
la  nature;  on  le  trouve  en  masses  composées  de 
petits  cristaux  et  formant  les  pierres  à plâtre  ; 
celui  qu’on  rencontre  à Montmartre  contient  un 
peu  de  carbonate  de  chaux , et  dans  1 operation 
qu’on  fait  subir  au  plâtre  pour  lui  faire  perdre 
son  eau,  la  température  peut  être  quelquefois 
assez  élevée  pour  que  le  carbonate  de  chaux  se 
décompose  en  totalité  ou  en  partie , et  dans  ce 
cas-,  on  obtiendrait  un  mélange  de  plâtre  et  de 
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chaux.  Ce  plâtre  commun  prend  plus  de  con- 
sistance et  de  durete'  que  le  plâtre  pur.  On  a dit 
que  cette  qualité  était  due  à la  chaux  mise  à nu  ; 
mais  cela  n’est  pas  prouvé,  parce  que  la  tempé- 
rature nécessaire  pour  enlever  l’eau  au  sulfate 
hydraté  est  bien  inférieure  à celle  à laquelle  la 
éhaux  se  produit;  au  reste  ce  mélange  donne  une 
masse  plus  dure  que  si  ce  sulfate  était  parfaite- 
ment pur.  Quand  il  est  pur , il  est  plus  blanc , 
plus  fin;  on  s’en  sert  pour  mouler  des  médailles. 
Les  moules  pour  les  statues  , etc. , sont  faits  avec 
du  plâtre;  il  faut  avoir  soin  de  les  enduire 
d’huile  , afin  que  le  plâtre  qu’on  veut  mou- 
ler ne  s’y  attache  pas.  Je  répète  que  l’on  admet 
que  le  plâtre  a plus  de  consistance  quand  il  ren- 
ferme un  peu  de  carbonate  de  chaux. 

On  connaît,  sous  le  nom  ^albâtre  , une  va- 
riété de  sulfate  de  chaux  très  tendre,  et  se  tra- 
vaillant facilement,  au  moyen  duquel  on  fait 
un  grand  nombre  de  vases , de  statues,  etc.  Cet 
albâtre  est  très  différent  de  l’albâtre  ancien  qui 
est  du  carbonate  de  chaux.  , 

• • . 
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Le  sulfate  de  chaux,  en  raison  de  sa  solubilité, 
se  trouve  répandu  dans  un  grand  nombre  d’eaux  ; 
ainsi  il  y a peu  de  pays  où  l’on  ne  trouve  des 
eaux  séléniteuses , c’est-à-dire  tenant  de  ce  sel 
en  dissolution.  Ces  eaux  ne  sont  pas  dangereuses, 
lorsqu’on  n’en  fait  pas  un  grand  usage;  mais  elles  ne 
sont  pas  propres  aux  usages  domestiques,  comme; 
par  exemple,  au  savonnage,  car  elles  forment  des 
grumeaux  avec  le  savon.  Toutefois  cela  n’a  lieu 
que  pendant  un  certain  temps  ; car  lorsque  toute 
la  chaux  s’est  combinée  avec  l’acide  oléique  du 

fj  N 

savon,  l’eau  est 'devenue  pure.  Elle  n’est  pas 
bonne  non  plus  pour  la  cuisson  des  légumes  ; elle 
les  durcit,  et  nous  en  verrons  la  raison  par  suite. 

Les  eaux  de  puits  de  Paris,  outre  ce  sel,  con- 
tiennent aussi  du  chlorure  de  calcium.  On  décèle 
la  présence  de  la  chaux  par  un  oxalate , celle  de 
l’acide  sulfurique  par  un  sel  de  bary  te  qui  donne 
un  précipité  insoluble.  Les  eaux  de  la  Seine 
contiennent  peu  de  sulfate  de  chaux;  celles  du 
canal  de  la  Villette  en  contiennent  davantage  , 
moins  cependant  que  celles  des  puits. 
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Si  l’on  évapore  ces  eaux  séléniteuses  , on  voit 
bientôt  s’y  former  de  petits  flocons  ; on  peut  les 
goûter , on  voit  qu’ils  sont  sans  saveur. 

Le  sulfate  de  chaux,  sous  le  nom  de  pierre  à 
plâtre , sert  particulièrement  aux  constructions  ; 
il  est  employé  aussi  dans  l’Agriculture,  non 

’ , t 

comme  engrais , car  les  engrais  sont  toujours  des 
matières  animales  ou  végétales  ; mais  les  végé- 
taux, comme  les  animaux,  ont  besoin  d’un  cer- 
tain stimulait,  et  c’est  comme  stimulant  que  ce 
sel  parait  agir.  11  est  certain  qu’en  mettant  du 
plâtre  sur  les  prairies  artificielles',  la  végétation 
devient  plus  active.  Je  vous  rappelle  ici  ce  que 
fit  Franldin-pour  persuader  aux  Américains  l’em- 
ploi du. plâtre;  il  en  répandit  sur  un  pré  dont 
l’herbe  était  encore  courte , et.y  dessina  ces  mots  : 
effet  du  plâtre.  Au  bôut  d’un  certain  temps  , on 
s’aperçut  que  les  parties  qui  avaient  été  recou- 
vertes de  plâtre  avaient  crû  davantage;  les  Amé- 
ricains , convaincus  par  cette*expérience , en  font 
aujourd’hui  un  grand  usage.  • ■■ 

Mêlé  avec  de  l’eau  et  de  la  gélatine,  le  plâtre 


< 


Digitized  by  Google 


DK  CHIMIE. 


Il 


acquiert  une  grande  consistance  et  forme  ce  qu’on 
appelle  stuc.  Quelquefois  en  formant  6e stuc,  jon 
y mêle  des  couleurs  variées,  et  l’on  forme  ainsi 
dés  marbres  artificiels  dont  on  se  sert  pour  faire 
des  colonnes.  On  reconnaît  toujours  ces  faux 
marbres , car  ils  ne  communiquent  pas  à la  main 
ce  froid  que  l’on  ressent  au  contact  du  marbre 
naturel , ce  qui  indique  que  le  stuc;  est  moins  bon 
conducteur  du  calorique;  il  est  aussi  moi  ns  dur; 
cependant  il  sert  beaucoup. 

On  a imaginé , dans  ces  derniers  temps , de  se 
servir  du  sulfate  de  chaux>  pour  apprêter  les 
étoffes  : j’indique  ce  moyen  employé  en  Angle- 
terre et  encore  peu  connu  en  France.  On 
prend  pour  cette  opération  du  plâtre  fin  que  l’on 
réduit  en  pondre , on  le  mêle  ensuite  avec  de 
l’eau  et  de  la  gomme,  puis  on  l’applique  sur  les 
étoffes,  qùi  acquièrent  par  là  plus  de  corps.  J’ai 
vu  de  ces  apprêts  qui  n’avaient  pas  encore  été  em- 
ployés en  France.  Cette  préparation  serait  pFéfé-' 
rableàcelle  que  l’on  fait  par  l’amidon,  car  celle-ci 
est  plus  coûte, use.  . , 
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Quand  du  plâtre  a été  exposé  à l’air,  on  dit 
qu’il  s’est  éveftté  : cela  veut  dire  qu’il  a repris  de 
rhumidité.  En  effet,  on  sent  qu’étant  anhydre, 
il  doit  avoir  de  l’affinité  pour  l’eau , mais  on 
peut  toujours  le  rétablir  en  le  faisant  Cuire 
de  nouveau.  Son  affinité  pour  l’eau  est  telle , 

qu’en  le  plaçant  sous  la  machine  pneumatique, 

» * t 

il  dépouille  entièrement  l’air-  de  son  humi- 
dité. ‘ ' . 

Ce  sel  peut  se  combiner  avec  le  sulfate  de 
soude  pour  former  la  Glaubérite,  que  l’on  trouve 
dans  la  nature.  Cettfe  combinaison  a lieu  a parties 
égales;  elle  est  anhydre.  On  en  rencontre  en  Es- 
pagne , à Villa  Rubis.  La  glaubérite  éprouve  une 
altération  à l’air,  devient  opaque  et  absorbe 
l’humidité.  - • • *.  # 

Le  sulfate  de  magnésie  est  connu  depuis 
long-temps  sous  le  nom  de  sel  d’Epson,  nom 
d’un  lieu  en  Angleterre  d’où  on  l’a  tiré  pendant 
long-temps;  on  le  connaît  aussi  en  pharmacie 
sous  le  nom  de  sel  de  Sedlitz.  U est  formé  d’un 
atome  de  magnésie,  pesant . 2,583.55 
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Report.  . y ^ . 3,58353 

Un  atome  d’acide  sulfurique,  plus 

trois  atomes  d’eau . . . . 5,on.65 

Atome  de  sel.  . * 7,59518.1 

Ce  sel  cristallise  en  prismes  droits  à base  carrée  • 
il  est  ordinairement  terminé  par  une  pyramide 
à quatre  faces  J ou  bien  par  un  biseau  à la  face 
supérieure  et  à la  face  inférieure,  mais  placés  en 
sens  inverse  l’un  de  l’aUtr^ 

La  saveur  de  ce  sel  est  légèrement  amère , 
cependant  elle  n’est  pas  assez  désagréable  pour 
qu’on  ne  puisse  l’employer  en  pharmacie.  En 
raison  de  la  quantité  d’eau  qu’il  renferme,  ce  sel 
éprouve  la  fusion  aqueuse,  puis  se  dessèche,  et 
peut  ensuite  éprouver  la  fusion  ignée  sans  se 
décomposer.  Il  r«ft  soluble  dans  l’eau.  A i4°,6, 
100  parties  d’eau  dissolvent  103,7  de  ce  sel;  à 
4o°,  1 , elles  eu  dissolvent  2 1 20  , et  à 97°,  1 2 , elles 
en  dissolvent  644>4  parties.  On  voit  donc  que 
sa  solubilité  augmente  avec  la  température. 

Parmi  les  sulfates  que  nous  venons  d’exa- 
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miner,  le  sulfate  de  magnésie  est  le  premier  qui 
ne  donne  pas  de  sulfure  quand  op  le  calcine 
avec  du-  charbon  ; il  donne  dans  ce  cas  de  la 
magnésie  et  du  soufre  ; mais  si  Ton  place  du  sul- 
fate de  magnésie  dans  un  creuset  brasqué  et 
qu’on  l’expose  à une  haute  température,  on  ob- 
tient bien  de  là  magnésie,  mais  seulement  2,786, 
et  l’on-  obtient  en  même  temps  2,  i4  de  sulfure 
de  magnésium,  mais  sans  proportion.  On  trouve 
ce  sel  dans  les  eaux  îAnérales , à Epsa  en  Angle- 
terre, à Sedlitz  ; on  l’en  retire  par  l’évaporation. 

A Manchester,  en  Angleterre,  on  l’obtient 
en  traitant  par  l’acide  sulfurique  des  pierres 
qui  contiennent  beaucoup  de  carbonate  de  ma- 
gnésie. L’eau  de  la  mer  contient  464  millimes 
de  ce  sel  : ainsi  l’on  conçoit  qu'on  en  peut  trou- 
ver des  quantités  considérables  dans  certains 
sels  tirés  des  eaux  de  la  mer,  surtout  dans  ceux 
provenant  des  dernières  évaporations  des  mê- 
mes eaux.  On  a vU  des  sels  qui  en  contenaient 
jusqu’à  8 centièmes.  Ce  sont  particulièrement 
des  sels  de  Portugal. 
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. Les  sels  venant  dés  côtes  de  France  en  con- 
tiennent moins.  ; 

Le  sulfate  de  magnésie  présente  un  résultat 
singulier  que  M.  Mittscherlich  vient  de  remar- 
quer. En  faisant  chauffer  lentement  des  cristaux 
de  sulfate  de  magnésie  dans  l’afcool,  et  le  portant 
jusqua  l’ébullition,  .ce1  sel  dévient  Opaque, 
puis  si  l’on  brise  le  cristal  on  s’aperçoit  qu’il-  se 
divise  en  cristaux  d’une  forme  différente  de  celle 
du  cristal  principal , . c’est-à-dire  que , sous  l’in- 
fluence de  la  chaleur , les  molécules  du  sulfate  de 
magnésie  se  sont  arrangées  d’une  autre  manière. 
M.  Mittscherlich  a cité  d’autres,  sels  qui  sont 
dans  le  même  cas.  . , . * 1 ' 

Pour  généraliser  ce  résultat,  on  peut  dire  qu’un 
corps  à l’état  solide,  placé  dans  des  circonstances 
différentes,  peut  prendre  des  formes  différentes , 
sans  passer  par  la  liquidité.  On  connaissait  déjà 
des  corps  qui  présentaient  ce  phénomène  : le 
sucre  d’prge , par  exemple , devient  opaque  quand 
il  demeure  exposé  à*  l’air. 

Le  sulfate  de  magnésie  et  en  général  les  sels 
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de  magnésie , peuvent  se  joindre  à d’autres  sels 
pour  former  des  composés  doubles;  avec  la  soude, 
d’atome  à atome  et  six  atomes  d’eau  ; avec  le 
sulfate  d’ammoniaque , encore  d’atome  à atome, 
et  huit  atomes  d’eau.  Ces  sels  ne  sont  pas  em- 
ployés.  ' ! 

Nous  passons  a up  sel  important  par  son  emploi 
et  ses  formes,  je  veu-x  dire  au  sulfate  d’alumine. 
On  peut  former  ce  sel  immédiatement  avec  l’alu- 
mine pure  et  l’acide  sulfurique. 

Un  atome  d’acide 5,oit65 

Un  d’alumine.  . . 2,14m 

».  • v » ' 

« • " 

7,15276. 

r , ’ 

Il  renferme  six  atomes  d’eau;  c’est  là  le  sul- 
fate que  nous  regardons  comme  neutre  , quoi- 
qu’il ait  une  réaction  acide.  Il  cristallise,  mais 
avec  des  formes  peu  déterminées , en  petites 
lames  nacrées.  ..  .. 

• t» 

Sa  saveur  est  douceâtre,  et  parait  sùcrép , mais 
elle  est  ensuite  astringente.  Sa  solubilité  est  assez 
grande  ; à la  température  ordinaire , l’eau  en 
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prend  la  moitié  de  son  poids.  Exposé  à la  cha- 
leur du  rouge  blanc,  il  se  décompose  complété- 
ment.  On  obtient  de  l’acide  sulfureux,  un  peu 
d’acide  sulfurique  qui  se  dégage  sans  être  dé- 
composé, du  gaz  oxigène,  et  l’alumine  reste 
pure.  On  peut  donc  se  procurer  l’alumine  par 
ce  moyen;  mais  nous  verrons  cela  d’une  ma- 
nière plus  particulière  avec  l’alun  à base  d’am- 
moniaque.  v ' . . 

Ce  sel  est  susceptible  de  perdre  une  portion  de 
son  acide , pour  former  un  sous-sel  qu’on  obtient 
en  prenant  une  dissolution  de  sulfate  et  y versant 
une  certaine  quantité  d’ammoniaqne.  Celle-ci 
enlève  les  ‘ de  l’acide,  et  il  reste  un  sel  blanc 
qui  se  précipite , et  qui  est  j sulfate  d’alumine- 
Si  on  le  dessèche , on  trouve  qu’il  renferme  troiè 
atomes  d’eau.  Ce  sel  se  rencontre  dans  la  nature. 
On  avait  trouvé  à Halle,  en  Saxe,  une  matière  ? 
blanche  que  l’on  avait  crue  être  de  l’alumine  pure; 
mais  on  a reconnu  que  ce  n’est  qu’un  sous-sel  ; 
on  la  trouve  aussi  a New-haven  près  Brighton  , 
eb  Angleterre,  sous  forme  de  petits  rôgnons. 

•-  G.-L.  Chim.  S'  leço's.  2 
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Yu  à la  loupe,  il  parait  cristallisé;  ou  l’écrase  fa- 
cilemeut.  L’analyse,  telle  que  je  viensdeJa  4<>nr- 
ner,  en  a été  faite  en  Allemagne. 

Le  sulfate  d’alumine  peut  se  combiner  avec 
plusieurs  sels , pour  former  des  sels  doubles,  con- 
nus sous  le  nom  d’aluns.  On  doit  comprendre 
sous  ce  nom,  qui  est  fort  ancien,  plusieurs  corps 
différens  qui  renferment  un  élément  commun  , 
et  qui  sont  destinés  au  même  usage.  ' 

En  versant  dans  du  sulfate  d’alumine  e»  disso- 
lution concentrée,  une  dissolution  aussi  con- 
centrée de  sulfate  de  potasse  (je  commence  par 
celui-ci),  il  se  forme  un  précipité  qui  est  lésai 
double  que  nous  cherchons  et  que  nous  nom- 
mons alun.  Ce  sel,  que  l’on  trouve  dAu$  la  nature, 
nous  offrira  la  composition  suivante  ; 

Un  atome  sulfate  dépotasse,  égale.  10,9108* 
Trois  atonies  sulfate  d'alumine  • ...21 ,458 18 

52,56909 

A cela  j’ajoute  24  atomes  d’eau.  . : 26^5 10 
Atome  du  sel . ••  59^64I9- 
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Ce  nombre  forme  une  molécule  d’alun  qui , 
comme  on  voit , est  très  compliquée  ; elle  ren- 
ferme la  moitié  de  son  poids  d’eau.  Cê  sel  cris- 
tallise dune  manière  très  régulière,  sous  forme  de 
beaux  octaèdres.  C’est  le  sel  qu’on  fait  cristalliser 
le  mieux  dans  Içs  laboratoires.  On  peut  nourrir 
les  cristaux  d’après  la  méthode  que  j’ai  indiquée. 
On  peut  l'obtenir  en  masses  volumineuses  qui  ont 
jusqu’à  un  décimètre  de  côté.  La  saveur  de  ce  sel 
est  astringente  ; il  enfre  dans  sa  composition  dû 
sulfate  d’alumine  qui  a une  réaction  acide.  Cette' 
réaction  se  trouve  conservée  dans  le  composé1 
double  : en  général , les  sels  composans  portent1 
leur  propriété  dans  les  conrposés  • Gar  il  n’y  a pas 
saturation.  Ce  sel  est  soluble  dans  Feau , mais  en 
quantité  variable  en  raison  de  la  température: 
A 5%  ioo  parties  d’eau  en  dissolvent  8,5  , et  à 
roo°,  elles  en  prennent  1 33 . On  conçoit  qu’en 
refroidissant.,  il  doit  s’en  déposer  beaucoup.  Ex- 
posé à'  la  chaleur,  il  éprouve  là  fusion  aqueuse. 
(Tontes  les  fois  qu’un  sel  contient  de  l’eau , il  su- 
bit la  fusion  aqueuse,  partielle  ou  totale.)  Dans 

G.-L.  8e  leçoît.  ' ^ 2.. 
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cet  état,  l’alun  ne  se  fond  pas  complètement.  Si 
l’on, élève  la  température , il  se  boursouffle  et  pré- 
sente une  matière  poreuse,  connue  en  phar- 
macie sous  le  nom  d’alun  calciné  ; il  peut  se  dis- 
soudre dans  l’eau,  mais  il  lui  faut  du  temps.  Si 
l’on  continue  de  chauffer  l’alun,  il  se  décompose. 

Voici  le  résultat  de  cette  décomposition.  Nous 

‘ • * i • *« 

avons  du  sulfate  de  potasse  et  du  sulfate  d’alu- 
mine : or,  le  premier  n’éprouve  pas  d’altération  ; 
mais  le  sulfate  d’alumine  peut  se  décomposer,  et 
donne  pour  produit  de  l’acide  sulfureux , de 
l’oxigène,  et  de  l’alumine  qui  reste  mêlée  avec 
le  sulfate  de  potasse.  On  peut  ensuite  séparer  l’alu- 
mine: mais  il  ne  faut  pas  trop  chauffer  ; car  le 
sulfate,  en  raison  de  son  affinité  pour  l’alumine , 
se  décomposerait  au  moins  en  pêrtie.  L’alun' 
chauffé  avec  les  corps  combustibles,  particuliè- 
rement avec  le  charbon , donne  un  composé  con- 
nu sous  le  nom  de  phosphore  de  Humbert;  pro- 
duit fort  remarquable,  et  surtout  à l’époque  de  sa 
découverte.  On  prend  de  l’alun  dont  nous  venons 
de  parler,  de  l’alun  à base  de  potasse  ; on  le  mêle 
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avec  une  matière  végétale  : ou  pourrait  se  servir 
de  charbon  très  divisé , mais  on  trouve  cette  con- 
dition mieux  remplie  avec  la  farine,  le  sucre,  qui, 
en  se  décomposant , laissent  le  charbon  dans  un 
grand  état  de  division. 

On  mêle  trois  parties  d’alun  avec  une  partie  de 
farine  ; et  comme  la  matière  se  boursoufïle,  si  on 
la  plaçait  immédiatement  dans  un  matras , celui- 
ci  serait  brisé  ; il  faut  avoir  soin  de  faire  dessé- 
cher le  mélange  avant  de  l’y  introduire.  On  ob- 
tient une  massique  l’on  réduit  en  poudre  et  qu’on 
verse  dans  un  matras  que  l’on  a soin  de  bien 
luter  et  que  l’on  fait  repasser  dans  un  creuset 
rempli  de  sable  ; on  chauffe  jusqu’au  rouge  : l’alun 
se  décompose;  la  matière  végétale  agit  sur  l’acide 
sulfurique  par  son  charbon  , qui  absorbe  l’oxigène 
pour  former  de  l’acide  carbonique,  et  l’on  obtient 
un  sulfure.  Le  sulfate  d’alumine  se  décompose 
parfaitement,  car  l’alumine  n’a  point  d’affinité 
pour  le  soufre  : l’acide  sulfurique  sera  donc  dé- 
truit, et  la  potasse  deviendra  potassium.  Mais  il 
faut  remarquer  que,  puisque  nous  avons  3 atomes 
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de  sulfate  d’&Iumine  contre  i atome  de  sulfate 
de  potasse  , nous  aurons  4 atomes  de  soufre  qui 
pourraient  être  retenus  par  le  potassium , lequel 
peut  même  former  un  sulfure  plus  compliqué  ; 
il  parait  que  quand  on  chauffe  très  fortement , 
il  y a une  portion  de  soufre  qui  se  volatilise. 
Le  mélange,  trop  on  trop  peu  calciné,  donne 
un  mauvais  résultat.  On  remarque,  en  effet,  dans 
le  pyrophore  bien  fait,  une  combustion  qui  res- 
semble à celle  du  soufre  : il  faut  arrêter  l’opéra- 
tion quand  il  se  produit  une  flamme  bleue  ; toute- 
fois il  faut  la  laisser  persister  quelques  instans. 
Cette  flamme  est  produite  par  l’oxide  de  carbone 
qui  brûle,  et  si  l’on  continuait  l’opération , on 
chasserait  l’excédant  du  soufre  ; on  approche 
donc  une  bougie  du  col  du  matras,  et  l’on  voit  si 
ile  gaz  s’enflamme  et  si  la  flamme  persiste  ; on 
bouche  ensuite  le  matras  avec  un  bouchon/  Le 
pyrophore  se  présente  sous  la  forme  d’une  masse 
noire  ; au  contact  de  l’air , il  y a combustion. 

Il  s’agit  de  concevoir  l’inflammation.  Nous 
considérons  ce  corps  comme  formé  de  sulfure  de 
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potassium  contenant  plusieurs  atomes  de  soufre, 
et  mélangé  avec  de  l’alumine  très  divisée  et  du 
charbon  en  excès.  Ce  corps  e'tant  placé  dans  du 
gaz  oxigène  sec  ou  dans  l’air  atmosphérique  sec,  ne 
s’enflamme  pas  ; pour  qu’il  prenne  feu,  ilfautqne 
l’air  soit  humide  : ainsi  l’eau  joue  un  grand  rôle 
dans  ce  phénomène.  Qu’arrive-t-il  alors  ? Nous 
avons  du  sulfure  de  potassium  ; on  sait  qu’au  con- 
tact de  l’air  humide,  il  brûle  facilement  ; voilà 
donc  un  dégagement  de  chaleur  considérable  pro- 
duit. D’un  autre  côté,  nous  avons  du  charbon  et 
du  soufre,  corps  très  combustibles  ; en  sorte  que 
ces  corps  et  le  sulfure  lui-même  prennent  feu  : 
il  faut  donc  que  l’inflammation  ait  lieu  à la  faveur 
du  charbon  et  du  soufre  en  excès. 

On  avait  supposé  que  le  corps  très  divisé  pour- 
rait déterminer  la  condensation  de  l’air  et  pro- 
duire de  la  chaleur,  en  sorte  que  ce  phénomène 
serait  analogue  à beaucoup  d’autres.  Mais  comme 
l’eau  est  ici  un  corps  tout-à-fait  indispensable, 
on  ne  peut  plus  admettre  que  l’inflammation  soit 
produite  par  la  condensation  de  I’oxigêne  ; cela 
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tien!  à la  décomposition  de  l’eau.  Jetez  dans  l’eau 
le  pyrophore , il  brûle  de  suite , et  l’on  n’a  plus 
qu’un  mélange  de  charbon  et  d’alumine. 

Nous  venons  de  parler  de  l’alun  à base  de  po-  , 
tasse  ; on  peut  aussi  avec  la  soude  faire  un  alun 
d’une  composition  atomistique  semblable , sauf 
une  légère  différence  qui  peut  tenir  à fimperfec-*- 
tion  des  analyses , car  on  a trouvé  26  atomes 
d’eau  au  lieu  de  24*  M.  Berzelius  le  considère 
comme  semblable  : nous  suivrons  son  opinion. 

Il  est  plus  soluble  que  l’autre  ; 1 00  parties  d’eau 
en  peuvent  dissoudre  1 1 o parties  à la  tempéra-* 
ture  de  16".  ■«.  ,v 

Il  a la  propriété  de  s’effleurir  facilement. 
Comme  il  est  plus  soluble,  on  le  purifie  moins 
facilement , et  c’est  pour  cela  qu’on  ne  le  trouve 
pas  dans  le  commerce.  On  pourrait  cependant  en 
faire,  car  la  soude  revient  à meilleur  marché.  U 
renferme  26  proportions  d’eau.  U existe  un  autre 
alun  que  l'on  prépare  maintenant  très  bien  à Paris  j 
autrefois  on  le  tirait  des  Etats  du  pape,  mais  M.d’An*  • . 

cet  est  parvenu  à le  fabriquer.  Cet  alun  est  connu 
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sous  le  nom  d’alun  de  Rome  ; il  cristallise  en  cubes, 
n’est  pas  très  transparent:  il  semble  que  l’alumine 
n’y  soit  pas  en  combinaison  parfaite.  Il  était  au- 
trefois recherché  pour  les  teintures , parce  qu’il 
donnait  des  résultats  qu’on  ne  pouvait  pas  obte- 
nir avec  les  autres  aluns  : cela  tenait  à ce  que 
ceux-ci  renfermaient  du  fer;  mais  à présent  on 
ne  fait  plus  de  différence.  Cependant  quelques 
fabricans  peu  instruits  l’emploient  encore  de  pré- 
férence par  routine  ; en  sorte  que,  pour  le  rendré 
exactement  semblable,  on  avait  imaginé  de  le 
colorer  en  rose  comme  l’alun  de  Rome,  qui  doit 
cette  couleur  à un  peu  d’oxide  de  fer  qui  n’y  est 
retenu  que  mécaniquei#ent.  Cet  alun  de  Rome 
présente  nne  propriété  singulière  quand  on 
cherche  à le  dissoudre  : si  l’on  opère  à froid , il  se 
conserve;  si  l’on  opère  à 45  ou  $o°,  il  se  décom- 
pose en  donnant  de  l’alun  octaèdre  et  de  l’alu- 
mine qui  se  sépare.  On  pourrait  le  faire  dans  les 
fabriques  ; car  s’il  doit  sa  qualité  à l’excédant  de 
base  qu’il  renferme,  on  peut  faire  mieux  que  ce- 
lui de  Rome;  car  l’alun  ordinaire  a la  propriété 
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de  dissoudre  un  excédant  d’alumine.  Ainsi,  si  je. 
prends  une  dissolution  d’alun , que  je  fasse  chauf- 
fer et  que  j’ajoute  de  la  potasse,  elle  va  précipiter 
de  l’alumine  ; mais  l’alun  peut  dissoudre  ce  pré- 
cipité, en  sorte  que  nous  pouvons  obtenir  avec 
l’alun  ordinaire  des  aluns  renfermant  un  excédant 
d’alumine,  . . ’ • . 

Il  y a un  autre  alun  qu’on  nomme  insoluble, 
qui  se  présente  dans  la  nature , et  qu’on  produit 
involontairement  dans  les  fabriques.  On  cherche 
à éviter  sa  formation,  car  il  donne* lieu  à des 
pertes;  on  peut  le  produire  en  prenant  de  l’alun 
en  dissolution , et  y versant  de  l’ammoniaque  ou 
de  la  potasse  j une  portftn  d’alumine  est  précipi- 
tée; elle  est  ensuite  dissonte  par  l’alun.  Si  l’on  fait 
ensuite  évaporer  ou  qu’on  laisse  reposer,  il  se 
forme  un  dépôt  qu’on  peut  laver  sans  le  dissoudre, 
et  qui  à l’apparence. d’une  matière  terreuse;  il  es. 
composé  comme  suit  : 

Un  atome  de  | sulfate  d’alumine;  . 

Un  atome  de  sulfate  de  potasse  ; 

Trois  proportions  d’eau.  ' • 
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D’après  cela,  on  peut  rendre  raison  des  phé- 
nomènes qui  se  présentent  lorsqu’on  chauffe 
cette  matière;  car  à une  certaine  température, 
l’eau  se  dégage , et  la  nature  du  composé  se 
trouve  changée  : la  matière  qui  était  tout-à-fait 
insoluble,  une  fois  quelle  a été  chauffée  et  quelle 
a perdu  son  eau , devient  soluble  et  l’on  trouve 
de  l’alumine  en  excès.  Ce  sel , comme  je  l’ai  dit, 
se  trouve  dans  la  nature  ; c’est  lui  qui  forme  la 
fameuse  roche  de  la  Tolfa.  Cetté  mine  est  si 
dure,  qu’il  faut  l’exploiter  avec  la  poudre  ; mais 
elle  contient  des  substances  étrangères.  Exposée 
à la  chaleur  du  rouge  ohseur,  elle  perd  son 
eau  , puis  s’eflleurit  si  On  l’expose  à l’air,  et  il 
se  forme  de  l’alun  qu’on  dissout  par  le  lavage. 
En  faisant  évaporer , on  obtient  l’alun  pur.  On 
a découvert  une  mine  de  ce  sel  dans  le  Mont 
d’Or;  mais  le  lieu  étant  peu  accessible,  on  ne 
peut  l’exploiter  avec  avantage , tandis  quon 
forme  facilement  l’alun  avec  ses  élémens  cons- 
tituans. 

On  peut  obtenir  l’alun  en  traitant  des  argiles , 
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qui  ne  sont  ■ autre  chose  que  des  mélanges  de 

silice  et  d’alumine , au  moyen  de  l’acide  sulfu- 

C 

rique. 

On  forme  aussi  de  l’alun  en  faisant  efileurir 
à l’air  des  argiles  pyriteuses  que  l’on  trouve  dans 
la  Picardie.  On  les  abandonne  au  Contact  de 
l’air:  le  soufre  se  change  en  acide  sulfurique, 
l’alumine  prend  une  portion  de  cet  acide  et 
forme  du  sulfate  d’alumine  ; en  sorte  qu’en  les- 
sivant au  bouf  d’un  ou  deux  mois  de  séjour  à l’air, 
on  a du  sulfate  dé  fer  et  du  sulfate  d’alumine  En 
faisant  évaporer,  on  obtient  une  cristallisation 
très  notable  de  sulfate  de  fer,  et  les  eaux -mères 
contiennent  le  sulfate  d’alumine,  avec  un  peu  de 
sulfate  de  fer  ; on  traite  ces  eaux-mères  par  le 
sulfate  de  potasse  ou  le  sulfate  d’ammoniaque 
pour  avoir  l’alun. 

L’alun  a d’autant  plus  de  valeur  qu’il  est  plus 
pur.  La  manière  la  plus  convenable  de  le  purifier 

. l ' 

est  de  ne  pas  faire,  de  dissolution  trop  concentrée. 
On  a trouvé  que  si  l’on  a de  l’alun  un  peu  impur, 
qu’on  en  dissolve  une  partie  et  qu’on  fasse  cris- 
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talliser , on  obtient  un  sel  qui  est  sensiblement 
exempt  de  fer.  . 

Remarquons , relativement  à la  purification 
de  ce  sel,  que  le  fer  a la  même  affinité  pour  les 
acides,  que  l’alumine;  mais  que  quand  ce  métal 
est  porté  au  maximum  d’oxidation,  il  ne  se  dis- 
sout plus  aussi  facilement , en  sorte  qu’il  s’en  sé- 
pare une  partie  de  la  dissolution,  et  alors  par  la 
cristallisation , l’alun  peut  être  séparé  de  ce  qui 
reste. 

L’alun  à base  d’ammoniaque  a la  même  com- 
position atomique  que  celui  de  potasse;  il  cris- 
tallise exactement  de  la  même  manière  : exposé 
à l’action  de  la  chaleur,  il  se  décompose  en  entier, 
parce  que  les  deux  sulfates  qui  le  forment  par 
leur  réunion  ne  peuvent  résister  à l’action  de  la 
chaleur.  Il  se,  dégage  de  l’oxigène,  du  gaz  sulfu- 
reux, de  l’ammoniaque,  du  sulfate  acide  d’am- 
moniaque , et  il  reste  de  l’alumine  pure  : c’est  un 
moyen  que  j’ai  indiqué  depuis  long-temps  pour 
obtenir  cet  oxide. 

On  préparesouvent  en  fabrique  de  l’alun  à base 
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d’ammoniaque,  mais  rarement  isolé;  on  emploie 
très  fréquemment  pour  breveter  les  dissolutions 
de  sulfate  d’alumine , des  mélanges  de  sulfate  de 
potasse  et  desulfate  d’ammoniaque,  de  sorte  que 
les  aluns  du  commerce  sont  souvent  du  mélange 
de  ces  deux  aluns.  - 
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Sulfate  de  glucine.  — Sulfate  de  manganèse.  — Persulfate  ou 
sulfate  rouge.  — Son  emploi  comme  réactif.  — Sulfate  de 
manganèse  et  de  potasse , et  de  manganèse  et  d’ammoniaque 
<Ju  même  système  cristallin  que  l’alun.  — Sulfate  de  zinc. 

Sa  préparation  dans  les  arts  par  le  grillage  du  sulfure.  ‘ 

Purification  du  sidfate  de  zinc.  — Sulfaté  d’oxidule  de  fer.  — 
Préparation  de  l’acide  Sulfurique  ànhrydre  ou  acide  glacial 
du  Nordhausen.— Du  colcothar.— Sulfate  basique.  — Sulfate 
de  deutoxide.  —Sulfate  de  peroxidè.  — Sulfate  basique.  — 
Sulfate  de  cobalt.— Sulfates  doublesde  cobalt  qt  de  potassè.oü 
• ■ de, Soude.  — Sulfate  de  cùivre.  — Sa  préparation  par  divers 
procédés.  — Sulfate  basique.- — Sulfate  de  nickel.  — Sulfate 
doublé  de  nickel  et  de  potassé.  — Sulfate  de  plomb.  — Sulfate 
basique.  — Sulfate  de  protoxide  de  mercure.  — Sulfate  de 
deutoxide.  — Sulfate  basiqüe  ou  lurbith  minéral.  — Sulfate 
d’argent.  — Caractères  génériques  des  sulfites. 

* '•*  ^ 

Il  nous  reste  eudore  dans  le  genre  des  stilfâtes 

béàuçoup  d’espèces  à examiner;  mais  le  temps 
nous  presse  : nous  les  parcourrons  avec  rapidité. 

La  glucine  formeavéc  l’acide  sulfurique  tin  sel 
neutre.  Quaud  H. est  solide , il  a "une  saveur  douce 

G.^-Ja.  Chim.  9e  leçon.  1 
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sucrée  ; ce  sel  se  décompose  par  1’actton  de  la' cha- 
leur, et  la  glucine  reste  pure. 

Le  manganèse  forme  un  sel  qui,  h l’état  cris- 
tallin, renferme  quatre  atomes  d’eau.  (Nous  en- 
tendrons toujours- par  sel  neutre,  ut*  sel  formé 
d’atome  à atome;  il  ne  sera  pas  nécessaire  de  ré- 
péter cette  formule:  j’indiquerai  seulement  la 
quantité  d’e^u , qui  est  une  chose  importante.) 

On  peut  obtenir  ce  sulfate  de  diverses  maniè- 
res : on  peut  traiter  par  l’acide  sulfurique  du 
carbonate  de  manganèse  qui  se  dissout  facile- 
ment; mais  ordinairement  on  se  sert  du.  protoxide 
de  manganèse  qui  se  dissout  mal  dans  l’acide., 
en  sorte  qu’il  faut  alors  enlever  un  atome  d’excé- 
dant d’oxigène.  On  peut  pour  cela  calciner,  mais 
on  ne  ramène  l’oxide  qu’à  un  état  intermédiaire. 
Si  Ton  fait  immédiatement  le  mélange  de  l’oxide 
et  de  l’acide  et  qu’on  chauffe , l’acide  sulfurique 
détermine  l’expulsion  de  l’oxigène':  on,  obtient 
dans  ce  cas  du  g$x  oxigène  qui  se  dégage. 
Scbçèle,  qui  le  premier  a fait  eojmaître  les  pro^ 
priétés  du  manganèse,  sa  servait,  pour  obtenir 
cç  sel , d’une  substance  végétale.  La  substance  se 
} ' 
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décompose  en  s’emparant  de  l’oxigène;  il  se  pro- 
duit de  l’oxide  de  carbone , et  l’on  a le  manga- 
nèse à l’étatde  protoxide , pouvant  se  dissoudre 
dans  l’acide  sulfurique.  ' - • 

Le  sulfate  de  manganèse  est  décomposé  facile- 
ment par  l’hydrogène  ; dans  ce  cas,  on  obtient 
de  l’eau  formée  par  une  portion  d’oxigène  de 
l’oxide , en  sorte  qu’il  se  dégage  de  l’acide  sulfu- 
reux , et  l’oxide  est  réduit  eu  partie;  il  se  forme 
ce  qu’on  peut  appeler  de  l’oxisulfure.  Ici  cet  oxi- 
sulfure  est  formé  d’uri  atomè  de  protoxide  dé 

manganèse  et  d’un  atome  de  sulfure.  On  forme 
. * *•  * • 
avec  le  peroxide  un  sulfate  qu’on  ne  peut  pas 

faire  cL’istalliser , mais  dont  nous  parlerons , car 
il-  sert  de  réactif.  Il  faut,  pour  réussir,  prendre 
l’oxide  de  manganèse  dans  un  état  de  ténuité  ex- 
trême; il  faut  employer  celui  qu’on  obtient  par 
des  moyens  chimiques:  on  lé  met  dans  de  l’acide 
sulfurique  concentré,  et  l’on  chaùffe  très  peu. 
La  dissolution  a une  teinte  rouge.  En  chauffant, 
l’oxide  se  combine  avec  l’acide  sulfurique;  on 
verse  de  l’eau  peu  à peu,  et  l’on  obtient  une  dis- 
solution d’une  couleur  foncée  et  très  acide.  Ou 
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ne  peut  pas  dire  quelle  soit  saturée , en  sorte 
que  c’est  un  sulfate  de  manganèse  avec  un  grand 
excès  d’acide.  Quand  on  mêle  avec  ce  sel  des 
acides  qui  ne  sont  pas  saturés  d’oxigëne,  comme 
les  acides  nitreux,  sulfureux,  etc.,  ils  passent  a 
l’état  d’acide  sulfurique,  nitrique,  et  le  sel  de  man- 
ganèse à l’état  de  prottfxide  ; les  sulfites  et  nitrites 
agissent  de  même. 

Ce  sulfate  de  manganèse  est  remarquable  par 
la  propriété  qu’il  a de  se  combiner  avec  le  sulfate 
de  potasse  et  d’ammoniaque,  pour  former  une 
sorte  d’aluu , c’est-à-dire  un  sel  qui  cristallise  sous 
forme  octaédrique  comme  l’alun  ; mais,  celui-ci 
est  coloré  en  violet , en  raison  du  peroxide  de 
manganèse.  Ou  ne  peut  appeler  ce  sel  alun , car 
l’alun  est  caractérisé  par  la  présence  de  l’alumine; 
mais  l’on  peut  dire  au  moins  que  ce  sont  des  subs 
tances  isomorphes. 

Le  zinc  forme  avec  l’acide  sulfurique  un  sel 
connu  dans  le  commerce  sous  le  nôm  de  vitriol 
b b ne , qui  renferme  7 proportions  d’eau  pour 
1 d’acide  et  i de  base.  Il  cristallise  bien  eit 
prismes  à base  carrée,  terminés  par  une  pyramide 
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à quatre  faces,  comme  le  sulfate  de  magnésie.  La 

comparaison  de  ces  deux  sels  a montré  qu’ils  sont 
identiques  quant  à la  forme  : ainsi  la  magnésie  et 
l’oxide  de  zinc  sont  des  bases  isomorphes*  La 
différence  n’est  que  dans  les  élémens  ; mais  comme 
ce  sont  des  bases  composées  atomiquemeht  de 
la  même  manière , il  en  résulte  des  sels. tou  t-à-fai  t 
semblables.  Le  sulfate  de  zinc  a une  saveur  par- 
ticulière-; l’eau  ep  dissout  ~ de  son  poids  ; on 
le  fait  cristalliser  par  une  évaporation  spontanée  : 
en  raison  de  la  grande  quantité  d’eau  qu’il  ren- 
ferme , il  éprouve  la  fusion  aqueuse , se  des- 
sèche, puis  se  décompose  en  donnant  a volumes 
degaz  sulfureux  contre  i d’oxigène,  et  de  i’-oxide 
de  zinc;  il  est  inaltérable  à l’air.  Ce  sel,  exposé  à 
line  chaleur  rouge  avec  l’hydrogène , est  ramené 

à l’état  d’oxisulfure,  mais  sans  proportions  détev- 

• 

minées.  On  trouv'e  ordinairement  ce  sel  dans  lé 
commerce  sous  formes  de  pains  ou  de  massés.; 
on  le  rencontre  dans  la  nature , mais  rarement.- 
Jious  allons  voir  comment  on  le  purifie.  Il  y a 
plusieurs  moyens  d’obtenir-ce  sel  : le  plus  simple 
est  de  traiter  immédiatement  le  zinc  par  l’acidè 
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sulfurique  ; le  zinc  décomposé  l’eau  avec  facilité; 
l’hydrogène  se  dégage,  et  l’on  obtient  le  sulfate 
C’est  là  le  moyen  le  plus  simple  ; il  est  peu  coû- 
teux, On  le  prépare  aussi  par  un  autre  procédé 
applicable  à plusieurs  sulfates , je  veux  dire  par 
le  grillage. 

Quand  on  grille  du  sulfure  de  zinc,  ce  métal 
s’oxide , et  le  soufre  passe  en  partie  à l'état  d’a- 
cide sulfureux  qui  se  dégage,  et  en  partie  à l’état 
d’acide  sulfurique;  en  sorte  que  dans  cette  opéra- 
tion, il  se  produit  ordinairement  de  l’acide  sul- 
fureux et  du  sulfate.  Si  l’on  prend  cette  masse, 
qu’on  la  traite  par  l’eau,  on  dissout  du  sulfate 
neutre  qu’on  fait  cristalliser.  Ce  sulfate  contient 
particulièrement  beaucoup  de  fera  l’état  de  pro- 
toxide  que  l’on  ne  peut  séparer  par  cristallisa? 

tion  ; car  le  protoxide  de  fer  peut  rester  en  com- 

• 

binaisoti,  attendu  que  ces  deux  bases  ont  une 
affinité  à peu  près  égale  pour  les  acides.  Or,  toutes 
les  fois  que  les  oxides  neutraliseut  également 
bien  les  acides  et  forment  des  composés  solubles, 
ils  ne  peuvent  s’exclure  l’un  l’autre.  Ou  pourrait 
le  faire  s’ils  n’étaient  pas  également  solubles;  mais 
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les  oxides  dont  'nous  parlons  sont  tous  deux  so- 
lubles , et  par  là  ils  agissent  de  même.  , T; 

Mais  voici  une  règle  d’après  laquelle  on  pourra 
déterminer  la  séparation  .:  lés  diverses  bases  ne 
neutralisent  pas  également  les  acides,  comme 
l’alumine , par  exemple , dont  les  sels  conservent 
une  réaction  acide  ; en  sorte  que  si  nous  prenons 
d’une  part  l'alumine  > et  çPâutre  part  la  magnésie 
aussi  insoluble.,  niais  qui  neutralise  parfaitement, 
que  nous  ajoutions  de  la  magnésie  au  sel  d'alu- 
mine qui  est  acide , elle  va  s’emparer  de  cet  acide 
et  formera  un  peu  de  sulfate  de  magnésie;  une 
portion  d’alumine  sera  précipitée,  et  la  magnésie 

• ■ . . j ' 

s’emparera  d’un  nouvel  excédan t,  d’acide  ; en  sorte 
que,  de  proche  en  piroehe , la  dissolution  sera 

' 1 • # I 

complète.  Nous  sommes  sûrs , en  général , de  dé- 
composer tous  les  sels  d’alumine  par  la  magnésie, 
par  cela  seul  que  celle-ci  forme  des  sels  neutres  , 
ta  palis  que  l’alumine  forme  dos  dissolutions  acides. 

Je  prends  un  autre  exemple,  le  peroxide  de 
fer,  qui  neutralise  encore  plus  ma).  Je  mets  de 
l’alumine  dans  une  dissolution  de  sulfate  dè  ce 
peroxide  ; il  va  se  passer  la  même  chose  que  dans 
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sulfurique  ; le  zinc  décomposé  l'êau  avec  facilité; 
l’hydrogène  se  dégage,  et  l’on  obtient  le  ‘sulfate  - 
C’est  là  le  moyen  le  plus  simple  ; il  est  peu  coû- 
teux, Ou  le  prépare  aussi  par  un  autre  procédé 
applicable  à plusieurs  sulfates  , je  veux  dire  par 
le  grillage.  . • . - 

Quand  on  grille  du  sulfure  de  zinc,  ce  métal 
s’oxide , et  le  soufre  passe  en  partie  à l’état  d’a- 
cide sulfureux  qui  se  dégage,  çt  en  partie  à l’état 
d’acide  sulfurique  ; en  sorte  que  dans  cette  opéra- 
tion , il  se  produit  ordinairement  de  l’acide  sul- 
fureux et  du  sulfate.  Si  l’on  prend  cette  masse , 
qu’on  la  traite  par  l’eau,  on  dissout  du  sulfate 
neutre  qu’on  fait  cristalliser.  Ce  sulfate  contient 
particulièrement  beaucoup  de  fer  à l’état  de  pro- 
toxide  que  l’on  ne  peut  séparer  par  cristallisa- 
tion; car  le  proloxide  de  fer  peut  rester  en  com- 
binaison, attendu  que  ces  deux  bases  ont  une 
affinité  à peu  près  égale  pour  les  acides.  Or,  toutes 
les  fois  que  les  oxides  neutralisent  également 
bien  les  acides  et  forment  des  composés  solubles, 
ils  ne  peuvent  «'exclure  l’un  l’autre;  Ou  pourrait 
le  faire  s’ils  n’étaient  pas  également  solubles;  mais 
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les  oxides  dont  nous  parlons  sont  tous  deux  so- 

t t 

lubies , et  . par  là  ils  agissent  de  tnètoe.  y 
Mais  voici  use  règle  d’après  laquelle  on  pourra 
déterminer  la  séparation  : lés  diverses  bases  ne 
neutralisent  pas  également  les  atides,  comme 
l'alumine , par  exemple , dont  les  sels  conservent 
une  réaction  acide  ; en  sorte  que  si  nous  prenons 
d’une  part  l’alu  mine  >'  et  d’autre  part  la  magnésie 
aussi  insoluble.,  naais  qui  neutralise  parfaitement, 
que  nous  ajoutions  4e  la  magnésie  au  sel  d’alu- 
mine qui  est  acide , elle  ya  s’emparer  de  cet  acide 
.et  formera  un  peu  de  sulfate  de  magnésie  ; une 
portion  d’alumine,  sera  précipitée,  et  la  magnésie 

t « . * • * 

s’emparera  d’un  nouvel  éxcedantd’acidej  en  sorte 
que,  de  proche  èn  proche,  1«  dissolution  sem 
complète.  Nous  somma  sûrs,  en  général,  de  dé- 
composer  tous  les  sels  d’alumine  par  la  magnésie, 
par  cela  seul  que  celle-ci  forme  dés  sels  neutres , 
tap.diâ  que  l’alu  naine  forme  desdissolutions  acides. 

Je  prends  un  autre  exemple  , le  peroxide  tic 
fer,  qui  neutralise  encore  plus  mal.  Je  mets  de 
l’alumine  dans  une  dissolution  de  sulfate  dè  ce 
peroxide  ; il  va  se  passer  la  même  chose  que  dans 
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l’expérience  précédente  : une  portion  de  fer  sera 
précipitée,  et  la  décomposition  continuera. 

Ainsi  je  suppose. qu’on  connaît  , les -propriétés 
de  neutralisation  des  bxidës  : si  l’on  met  Sur  une 
même  ligne  tous  cetïx  qui  neutralisent  parfaite- 
ment, sur  une  autre  ligne  ceux  qui  neutrali- 
sent moins  bien,  ainsi  de  suite;  je  donne  pour 
principe  simple  qu’on  peut  retehir,  que  si  l’on 
prend  dans  cette  série  un  oxide  quelconque , on 
sera  sûr  de  le  chasser  par  un  oxide  qili-neutralisera 

\ . • r • 

mieux  que  lui>  J " ' r.  •. 

Revenons  à l’application  que  nous  voulions 
faire  du  grillage  à la  purification  du  sulfate  de 
zinc.  Ce  sél  neutralise  bien  ; si  nous  suroxidotfs 
le  fer  par  une  légère  calcination , il  neutralisera 
moins  bien , et  l’oxide  de  zinc  entrera  en  disso- 
lution et  chassera  l’oxide  de  fer,  eu  sorte  qü’en 
filtrant  nous  aurons  le  sulfate  de  zinc.  On  fait 
usage  de  ce  moyen  dans  les  arts.  Ce  sulfate  de 
cuivre  se  purifie  de  la  même  manière  j’indique 
ceci  pour  ne  plus  y revenir. 

J’ai  ici  du  sulfate  de  zibe  qui  est  blanc  et  pà- 
MÎt  pur  ; cependant  je  vais  y découvrir  du  sulfate 
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dé  fer  parle  cyanofeyrurede  potaasiuroqui  forme 
un  précipité  bleu , et  décèle  ainsi  la  présence  du 
fér,  S’il  n’y  avait  pas  dë  fer  dans  la  dissolution , 
le  ptéciprté  serait  blanc.  Je  ne.  donne  pas  ici  tous 
les  caractères;  car,  après  avoir  parcouru  les  diffé- 
rées corps , nous  donnerons  les  caractères  qui 
dépendent  des  bases.  • 

Nous  pouvons  prendre  ce  mèmè  sulfate  de  zinc 
et  y ajouter  de  l’hydrate  de  zinc,  qui  peut  être 
•pur  ou  impur:  le  liquide  va  devenir, jaune  parla 
, présence  du  ier.  L’action  de  la  chaleur  favorise 
encorda  précipitation  du  fer;  nous  pouvons  fil- 
trer, et  nous  verrons  que  le  liquide,  obtenu  ne 
renfermera  plus' de  fe‘r.  Ainsi,  au  moyen  de  l’hy- 
drate de  zin.c , on  peut  purifier  le  sulfate  de  zinc. 

■On  peut  aussi  obtenir  immédiatement  le  même 
effet  en  versant  un  alcali  qui  précipite  les  deux 
çxides,  mais  qui  peut  redissoudre  l’oxidede  zinc. 

Le  fer  forme  plusieurs  sulfates  ; l’acide  sulfu- 
rique en  contact  avec  le  fêr  et  l’eaua donne  lien 
à un  dégagement  d’hydrogène  : quand  il  est  con- 
centré et  que' l’on  fait  chauffer;  il  se  dégage  de 
l’acide  sulfureux.  - • : - , . . 
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Le  sulfate  de  fer,  dans  sou  étatde  pureté,  cris- 
» ' * * 
tallise  dans  des  circonstances  ordinaire^,  sous 

.■  forme  d’un  prisme  rhomboïdal  oblique  donuant 
80®  -.et  99®  7,  et  dans  ce  cas  il  renferme  6 pro- 
portions d’eau  ; il  peut  aussi  cristalliser  en  éle- 
Vant  la  température , mais  avec  des  formes  diffe- 
rentes. Il  se  distingue  facilement  des  autres  sels 
par  une  saveur  particulière  qu’on  appelle  ferru- 
gineuse , bien  caractérisée.  Ce  sel  est  soluble  en- 
viron dans  les  trois  quarts  de  sou  poids  d’eau  à 
l'ébullition , et  dans  le  double  de- son  poids  à la, 
température  ordinaire;  il  cristallisé  bien  par* re- 
froidissement; f alcool  ne  le  dissout  pas,  rtçn  plus 
que  l’acide  sulfurique  concentre;  en  sortie  que  si 
l’on  ajoute  à une  dissolution  de  sulfate  de  fer  de 

t X 

l’aèide  sulfurique  concentré , on  détermine  un 
précipité;  il  y a élévation  de  température  assez 
grande  ; le  liquide  se  trouble  ; puis  donne  un  dé- 
pôt blanc  qui  est  un  sulfate  anhydre,  moins  les 
6 proportions  d’eau.  Ce  sel,  exposé  à la  chaleur;  . 
se  fond  dans  son  eau  de  cristallisation,  se  des- 
sèche , perd  sa  couleur  verte , et  en  prend  uhe 
d’uu  blanc  sale  : c’est  un  Sulfate  protoxide  an.- 
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hydre  ; eu  le  remettant  dans  1 eau,  il  reprend  sa 
couleur.  11  y a beaucoup  de  sels  incolores  étant 
anhydres,  qui  prennent  une  couleur  lorsqu’ils  sont 
combines  avec  l’eau.  Le  sulfate  de  cuivre  pré- 
sente une  propriété  analogue.  Une  fois  qu’on  l’a 
desséché,  si  l’on  continue  à chauffer,  il  se  dé- 
compose en  donnaut  divers  produits  : le  pro- 
toxide  passe  à l’état  de  peroxide,  forme  une  ma- 
tière  d’un  rouge  brun  variable  en  raison  4e  l’in- 
tensité de  la  chaleur  à laquelle  il  a été  exposé, 
car  il  peut  finir  par  prendre  la  couleur  violet 
foncé  quand  la  calcination  est  poussée  jusqu’au 
blanc.  Quand  on  ne  pousse  qu’au  rouge,  on  ob- 
tient la  matière  nommée  colcothar,  qui  est  le 
peroxide  de  fer  qui  reste.  On  a de  1 acide  sulfu- 
reux, un  peu  d’oxigène  et  beaucoup  d’acide  sul- 
furique anhydre  ; car  ce  dernier  acide  est  obtenu 
par  la  décomposition  des  sulfates  anhydres  par  la 
chaleur.  En  sorte  que,  si  l’oiî  chauffe  au  rouge 
obscur,  l’oxide  va  passer  à letat  de  peroxide  ; et> 
dans  ce  cas,  l’acide  sulfuriqpe  se  décompose  et 
fournit  une  portion  de  son  oxigèue:  on  a un  sui- 

r 1 ' “ ' »'  * 

fate  de  peroxide  ; mais  comme  on  a augmenté 
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l’oxidation  sans  augmenter  la  quantité  d’acide , 
il  se  forme  un  sous-sel.  U faudrait  donc,  d’après 
la  loi , i 7 d!acide  sulfurique-;  mais  on  n’a  tou- 
jours qu’un  atome , et  même  on  a moins  ; en  sorte 
que  c’est  véritablement  un  sous-sel,  qui,  si  l’on 
* ne  va  pas  trop  loin , est  £ persulfate.  Si  l’on  con- 
tinue de  chauffer,  l’adde  sulfurique  se  dégage  en 
partie  en  gaz  sulfureux  et  en  gaz  oxigène  ; mais 
on  n’a  pas  lé  même  rapport , car  une  portion 
d’oxigène  a été  retenue  par  l’acide  sulfurique  : 
c’est  par  ce  moyen  qu'on  obtient  l’acide  sulfu- 
rique  fumant.  On  doit  à M.  Bussy  un  mémoire 
«tir  ce  sujet,  bù-il  a bien  éclairci  cette  question. 
Ce  mémoire  se  trouve  dans  les- Annales  de  Phy- 
sique et de  Chimie , tome  XXVI,  page  410. 

Cet  acide  donne  des  fumées  plus  épaisses  quç 
celles  de  l’acide  hydrochlorique  concentré;  il  se 
distingue  de  l’acide  sulfurique , par  sa  grande 
volatilité.  On  peut  aussi  l’obtenir  à l’état  solide; 
il  a ùne  grande  affinité  pour  l’eau , bien  plus 
grande  que  celle  de  l’acide  sulfurique  ordinaire. 
Il  sert  à dissoudre  l’indigo.  On  peut  le  préparer 
én  recueillant  dans  de  l’acide  sulfurique  les  pro- 
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duits  de  la  distillation  du  sulfate  de  fer  dont  nous 
avons  parlé  précédemment. 

Le  colcothar  s’emploie  dans  la  peinture  et 
pour  polir  les  glaces.  Pour  que  cette,  matière 
polisse  mieux,  il  importe  de  ne  pas  trop  calciner, 
de  lui  laisser  une  Certaine  quantité  d’acide  ; cela 
a- long-temps  été  un  secret. 

Le  sulfate  de  protoxide  de  fer,  exposé  à l’air  à 
la  température  ordinaire,  s’altère  peu  à -peu  , Se 
couvre  d’urte  matière  ochreuse.  S’il  *est  en  disso- 
lution, il  se  décompose  aussi , èt  tapisse  le  vase 
d’une  couche  ochreüse  ; en  un  mot,  ce  sel  s’altère 
assez  facilement  à l’air  i le  fer  absôrbe  l’oxigène 
et  passe  à l’état  d’oxidfe  intermédiaire,-  ou  de  cet 
oxide  formé  de  2 atomes  de  pet  oxide  et  >a  1 de 
protoxide  ; dès  qu’il  y a suroxidatton,  il  n’y  a plüs 
assez  d’acide  pour  retenir  l’oxide  de  fer  qui  se 
précipite.  Ce  précipité  n’est  pas  de  l’oxide  de  fer 
pur;  car  cet  oxide  a la  propriété  de'  former  des 
sous-sels;  cela  même  est  général  avec  les  bases 
insoliibies.  Ainsi  nous  obtenons  -j  pérsulfate. 
Bien  entendu  que  si  l’on  voulait  représenter 
la  composition  du  sel  par  des'  nombres,  il  fau-. 
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drait  prendre  3 atomes  de  peroxide  de  ferr 
i atome  ~ d’acide  sulfurique  ; ce  serait  l’atome 
simple,  correspondant  à 1 1 d’oxigène.  Il  reste  un 
liquide  d’un  rouge  jaune  qui , tant  qu’il  n’a  pas 
été  trop  long-temps  exposé  à l’air,  renferme 
l’oxide  intermédiaire  caractérisé  par.  le  précipité 
vert  qu’il  donne  quand  on  y ajoute  qn  alcali. 
On  a considéré  oet  oxide  intermédiaire  , plu- 
tôt comme  composé  de  peroxide  et  d’oxide. 

On  peut  aussi  obtenir  un  demi-sous-sulfate. 

Le  sulfate  4e  fer,  par  son  altération  à l’air, 
> » • * t , 
donne  naissance  à divers  produits  qu’il  faut  con- 
naître, car  ce  sel  est  employé  dans  les  arts. 

En  dissolution,  ou  même  à l’état  solide',  il  ab- 
sorbe l’oxigène  de  l’air  et  forme  uù  sous-sel, 
qui  est  j persulfate,  et  il  reste  en  dissolution 
une  combinaison  d’acide  sulfurique  et  d’oxide 
de  fer  qui  peut  être  détruite,  par  l’alcool  et  dé- 
composée en  sulfate  de  protoxide  de  fer  et  en 
sulfate  de  peroxide.  • :■ 

Le  sulfate  d'e  fer,  traité  par  divers  moyens, 
cqmme  par  l’acide  nitrique  ou  le  chlore , va  chan- 
ger de  nature  et  passer  au  maximum  d’oxidation; 
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«nstfrte  que  nous  avons  à' nous  occuper  du  sul- 
fate formé  par  l’acide  sulfurique  et  le  peroxidfc 
de  fer.  Ce  sel.  s’obtient  directement  en  prenant 
l’acide  sulfurique  ordinaire  et  lé  mettant  en  con- 
tact avec  le  peroxide  de  fer^ce  même  jcolcathar  , 
que  nous  avons  obtenu,  et  l'on' forme  une  masse 
blancbç , surtout  si  l’acide  sulfurique  était  con- 
centré, mais  qui,  dissoute  dans  l’eau,  la  colore 
en  jaque  rougeâtre.  Péndant  la , combinaison , 
la  masse  s’échauffe , et  l’on  ne  peut  faire  cristal- 
liser, car  il  est  acide.  . 

On  peut  aussi  l'obtenir  en  traitant  le  sulfate 
par  l’acidç  nitrique.  Si  l’on  porte  à une  tempé- 
rature de  *i5o°,  on  aura,  en  dernier  résultat, 
tout  l’acide  sulfurique  qui  sera  resté,  plus  l’atome 
de  per  oxide  de  fer.  Si  l’on  traite  par  çe  moyen» 
il  y aura  assez  d’eau  pour  dissoudre  ; mais  si  Fon 

traite  par  leau,  il  6C  fait  un  partage , on  obtient 
. ' * • ' * 
un  sulfate  neutre,  et  il  reste  un  sel  qui  est  le  vé-* 

ri  table  sous-sel  } sulfate  de  peroxide. 

Ce  sel  est  très  acide  et  astringent^, on  le  dis- 
tingue des 'autres  sulfates,  par  la  propriété  qu’il 
a de  donner  du  bleu  avec  le  cyanoferrure  de 

' ’l 
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potassium,  tandis  que  l’autre  ne  donne  qu'un 

précipité  blanc , susceptible  de,  devenir  bleu  par 

l’action  dp  l’air.  ' ' . • . 

On  peut’  le  ramener  à l’état  de  sulfate  de  pro- 

. tèxide  par  l’hydrogène  sulfuré.  Il  va  se  produire 

du  sulfate  de  protoxide  de  fer  ; le  liquidé  se 

troublera.  Tous  les  oxides  de  fer  sont  ramenés 

tiu  minimum  d’oxidation  par  l’hydrogène  sulfuré: 

la  transparence  de  la  liqueur  est  troublée  dans 

ce  cas  par  le  soufre  en  dissolution. 

Le  sulfate  de  peroxide  finit  par  se  décompo- 

sef  à la  cfraleur,  et  donne  des  résultats  analogues 

à l’autre.  . . r • ' ' 

• 

i On  peüt  aussi  décomposer  par  l’hydrogène  et 
à la  chaleur  ronge  , les  divers  sulfates , en  faisant 
passer  un  courant  de  gaz  hydrogène  sec  dàhs  un 
tube  où  l’on  a place  ces  sels.  L’hydrogène  enlève 

* * y 

l’oxigène  à l’oxide  et  à Vacide;  il  se  produit  de 
l’aicide  sulfureux;  ce  frest  qu’à  là  fin  que  l’on 
obtient  de  l’hydrogène  sulfuré.  On  obtient  £ sul- 
j fure,  composé  d’un  atome  de  Soufre  et  .deux 
atomes  de  métal.  On  obtient  même  ■ £ sulfure 
en  farinant  le  ‘ sous-sulfate,  le  desséchant  et 
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décomposant  par  l'hydrogène.  Ce  sont  de  nou- 
veaux sulfure!?  qui  ne  s’étaient  pas  encore  pré- 
sentés.' *■  ■ 

Xe  persrdfete  de.  fer  a la  propriété  de  se  combi- 
ner avec  le  sulfate  d’ammoniaque  et  de  potasse, 
et  de  donner  un  sol  cristallin  qui  a la  forme  de 
l’alun.  Je  dois  remarquer  que  le  fer,- qui  donne 
par  lui-même  des  sels  colorés , produit  des  sels 
doubles  incolores  ayec  l’ammoniaque  et  la  po- 
tasse. 

Je  ne  m’arrête  pas  sur  le  sad  formé  par  le  deu  - 
toxide  de  fer  et  l’acide  sulfurique  ; on  peut  l’ob- 
tenir ce’petidant,  suivant  M.  Berzelius. 

Le  cobalt  forme  avec  l’acide  sulfurique  un  sel 
qui  contient  six  proportions  d’eau  : il  cristallise 
• ‘ sous  forme  de  prismes  rhomboïdaux  obliques  ; 
il  est  soluble.  Ce  sel,  décomposé  par  l’hydrogène, 
donne  un  oxisulfuïe.  Le  cobalt  peut  former  des 
sels  doubles  avec  les  sulfates  de  potasse,  de  soude, 
d’ammoniaque;  il  donne. des  composés  moini 
solubles  en  général  que  les  sulfates  simples , en 
sorte  que  ces  sels  donnent  un  moyen  de  puri- 
fication. . . ' • 

■ % „ 

G -L  Chirn.  y*  leçux.  3 


Digitized  by  Google 


1 8 - COURS 

Je  viens  au  sulfate  de  cuivre , connu  depuis  les 
temps  les  plus  anciens.  Dans  le  commerce,  il  porte 
le  nom' de  couperose  bleue,  vitriol  bleu;  il -con- 
tient six  proportions  d’eau.  Il  se  présente  sons 
forme  de  prismes  obliques,  à base  oblique,  dont 
les  angles  sontd’environ  1 24°,  5o°  et  55°,  5o°.  C’est 
un  sel  assez  soluble;  l’eau  eu  prend,  à la  tempé- 
rature  ordinaire,  le  £ de  son  poids,  le  double  à 
la  température  de  l’ébullition.  On  peut  nourrir 
ces  cristaux  et  les  amener  à un  grand  volume. 
Ce  sel  exposé  à la  chaleur  perd  l’eau  qui  le  cons- 
tituait hydrate,  et  devient  blanc.  On  peut  lui 
rendre  sa  couleur  bleue  en  ajoutant  de  l’eau.  Si 
on  le  chauffe  fortement,  il  finit  par  se  décomposer, 
et  l’on  obtient  deux  volumes  de  gaz  sulfureux^ 
un  volume  d’oxigène,  et  de  l’oxide  de  cuivre 
pur;  si  l’on  chauffe  davantage,  l’oxide  de.  cujivre 
peut  se  décomposer  et  donner  le  protoxide  , et  le 
rapport  des  deux  gaz  n’est  pas  Je  même; 

Ce  sel  traité  par  l’hydrogène,  est  réduit,  et  il 
ne  reste  que  du  cuivre  métallique.  On  peut  le 
purifier  du  fer  qu’il  contient,  par  le  même  pro- 
cédé que  pour  le  zinc.  Il  faut  suroxider  le  fer  : 
3 ■ ’ 


Digitized  by  Google 


DE  CltlMiE. 


sans  cela,  point  <lé  précipité  ; puis  on  ajoute  (le 
d’hydrate  (l’oxide  de  cuivre , et  le  fer  est  complè- 
tement précipité.  Cette  purification  est  quelque- 
fois nécessaire  pour  les  couleurs  qui  sont  altérées 
par  le  fer. 

On  prépare  ce  sel  assez  facilement  par  un  assez 
grand  nombre  de  procédés;  j’en  vais  citer  quel- 
ques-uns, car  ils  sont  instructifs.  On  peut  traiter 
le  cuivre  par  l’acide  sulfurîqüe  étendu  d’eau, 
mais  en  l’exposant  à l’air.  En  général,  un  métal 
qui  a le  contact  de'  l’air  s’oxide  et  se  dissout  dans 
l’acide;  ainsi  je  mouille  des  lames  de  cuivre 
ou  du  cuivre  en  poudre  que  je  mêle  avec  l’acide 
sulfurique,  et  que  j’expose  à l’air  du  soir  au 
lendemain , je  trouverai  le  cuivre  altéré  et  même 
en  partie  changé  en  sulfate.  Je  mouille  de  nou- 
veau, et  je  finis  par  obtenir  une  dissolution  assez 
concentrée  pour  faire  cristalliser.  On  peut  aussi 

t 

former  ce  sel  en  traitant  du  carbonate , quand  on 
peut  s’en  procurer.  On  peut  aussi  employer  le 
grillage  : on  prend  le  sulfure  naturel  qu’On  fait 
griller  y ou  bien  l’on  fait  soi-même  le  sulfure  aved 
de  vieilles  lames  de  cuivre,  comme  celles  qui  ont 
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servi  au  doublage  des  vaisseaux;  on  lés  fait 
chauffer  dans  un  four  avec  du  soufre,  et  l’Ou  pro- 
düit  le  sous-sulfure,  qu’on  fait  ensuite  passer  à 
l’état  desulfate  en  le  grillant  à l’air. 

On  forme  facilement  un  sous-sulfate  de  cuivre 
par  précipitation,  lorsqu’on  ne,  met  pas  d’alcali 
en  excès  dans  du  sulfate  de  cuivre , ce  que  l’on 
reconnaît  en  examinant  si  le  liquide  donne  un 
précipité  par  la  potasse.  En'  général,  quand  on 
précipite  lés  dissolutions  de  sulfate  de  cuivre  par  ' 
un  alcali , On  obtient  un  sous-sel  qui  est  ’ sul- 
fate. On  forme  des  sels  doubles  -facilement  avec 
le  sulfate.  .. 

Examinons  maintenant  l’action  de  l’acide  sul- 
furique sur  le  protoxide  de  cuivre.  Cet  oxide  est 

' - f • ' • , / 

formé  d’un  } atome  d’oSigène  ; en  le  traitant  par 
l’acide  sulfurique,  on  devrait  s’attendre  à obtenir 
un  sulfate  de  protoxide  , mais  l’on  n’obtient  que 
du  cuivre  métallique. 

Le  nickel  forme  un  sulfate  qui  contient  sept 
proportions  d’eau  ; il  cristallise  en  prismes  obli- 
ques à base  rhombe,  qu’on  peüt  amener  à un  gi'and 

volume  en  les  nourrissant.  La  couleur  de  ce  sel 
« 
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est  d’un  beau  vert  d’émeraude  foncé;  il  est  solu- 
ble, efïlorescent  ; il  peut  passer  à l’état  de  sous- 
sulfate.  On  forme  avec  le  nickel  et  le  sulfate  de 
potasse  un  sel  d’atome  à atome,  moins  soluble  que 
le  sulfate  simple.  D’après  cela,  si  l’on  veut  purifier 
le  sulfate  de  nickel,  il  y a avantage  à le  transfor- 
mer en  sulfate  de  nickel’ et' de  potasse.  A l’état 

* ' 9 • ' - * -,  - 
simple,  i o o parties  d’eau  en  dissolvent  à peu  près 

. • " .•  ••••  _ . y*,* 

mais  combiné  avec  la  potasse.  L’eau  n’en  prend 

. *- 

puisque  ioa  ii  parties  pour  ioo.  ri/(|  ?twV  . 

r t '■•y  * 

Le.  sulfate  de  nickel  est  décomposé  par  l’hydro- 

. * - . > » \ 
gene.  . : ; , \ ^ 

Le  sulfate  de  plomb  s’obtient  par  double  dé- 
composition. On  le  trouve  dans  la  nature , cristal- 
lisé sous  forme  d’un  octaèdre  régulier;  mais  on  ne 
l’obtient  que  divisé.  L’eati  n’en  dissout  presque 
point,  elle  n’en  prend  guère  qu’un  dix-millième; 

' • . \ _ y 1 

cependant  .au  moyen  des  acides,  qui  sont  des. 
dfissolvans  puissans*,  on  parvient  à le  rendre  plus 
soluble.  L’acide  hydrochlprique  particulièrement 
le  dissout,  et  peut  même  le  décomposer.  Si  l’on 
traite,  ce  sel  par  cet  acide,  il  peut  se  dissoudre  en 
.totalité.  Si  l’on  fait  cristalliser,  on  obtient  de 

’.  * **■  " ’4  '".A 
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petites  pa illel tes  qui  sont  du  chlorure  de  plomb. 

On  avait  présenté  ce  fait  comme  une  exception 

aux  lois  de  l'affinité.  Le  sulfate  de  plomb  est 

insoluble  dans  l’eau , et  par  conséquent  il  se  for- 

,i g y**  .Jl  i 

mcra  de  préférence  toutes  les  fois  qu'il  pourra  se 

former.  ' «K  * . v 

^ili-  ^ 

Le  sulfate  de  plomb,  exposé  à une  tempéra- 

%v  * vyb|  ^ . p * 

tute  élevée,  se  fond,  mais  ne  se  décompose  pas  ; 

le  sulfate  de  plomb  est  peut-être  même  le  seul 

•0  T-  " ^ v • .V 

qu’on  puisse  citer  parmi  les  sulfates  métalliques 

qui  résiste  à la  chaleur  sans  se  décomposer.  A la 
vérité , dans  une  cornue  de  grès  ou  de  porcelaine, 
il  se  décompose,  mais  à la  faveur  des  substances 

f * , J5  * ’ ■ 

siliceuses  et  alumineuses  des  vases  avec  lesquelles 
l’oxide  se  combine. 

Quand  on  traite  oe  sel  par  le  chacbon , on 
îène  facilement  à l’état  de  sous-sulfare  ; pour 
cela,  il  faut  ne  pas  cbauff^Çÿtrop  fortement,  et 
l’on  dégage  de  l'acide  sul&ireux.  Avec  l’hydro-i 
gène  on  obtient  le  même  résultat;  seulement 
H vers  la  fin  de  ^opération , il  sè  forme  dè  l’bydro- 
gène  sulfuré.  Le  sulfate  de  plomb  est  produit  en 
^grande  quantité  dans  quelques  arts,  par  exemple. 
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dans  la  fabrication  des  toiles  peintes.  Quand  on 

décompose  l’alun  par  l’ace'tate  de  plomb,  il  se 

produit  une  grande  quantité  de  • ce  sel  qui 

est  sans  emploi , de  sorte  qu’il  serait  bon  d’avoir 

'des  moyens  de  le  décomposer.  M.  Berthier  en  a 

indiqué  plusieurs  ; on  sait  que  quand  on  mêle 

-du  sulfate  de  plomb  avec,  du  sulfure  et  qu’on 

chauffe , il  se  produit  du  métal  pur.  Dans  l’atome 
» *■  • 
de  sulfate  de  plomb , il  y a i atome  de  plomb  et 

i atome  d’acide  sulfurique  contenant  5 d’oxigène; 

il  ne  faut  donc  qu’enlever  i atome  d’oxigèae 

■ * • _ ■ i **  m 

pour  cela,  tfnous  faudra  un  demi-atome  de  snl- 
fure  de  plomb,  et  par  ce  moyen  ttous  obtien- 
/drons  le  plomb  à l’état’  métallisé,  fl  est  bi& 
de  se  rappeler  cette  expérience , car  elle  sert  de 
base  à l’explication  qu’dïi  donne  de  la  prépara- 
tia*»  du*  plomb  avpc  un  sulfure.  • ; 

" . * pa  * 

On  peut  produire  le  sulfure  de  plomb  en 
grillant  la  galène  ou  sulfate  de  plomb* 

• * * - ii  * • , 

Le  mercure  forme  de  uct  oxides  avecl’osigène; 
d’après  cela,  il  doit  former  deux  sortes  de  sels.  On 
obtient  constamment  le  sulfate  de  protoxide,  en 
mettant  i atome  de  mercure  avec  i j d’acide 
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sulfurique,  eu  chauffant  jusqu’au  moment  où 
l’acide  sulfureux  cesse  de  se  dégager,  et  l’on  ob- 
tient une  masse  blanche.  Ce  sel  est  peu  soluble 
dans  l’eau  ; ce  sulfate  est  caractérisé  par  la  pro- 
priété qu’il  a de  donner  une  couleur  noire  avec 

un  alcali.  ».  ■- 

• \ • ’ t 

Pour  former  le  sulfate  de  peroxide , on  prend 
le  peroxide  de  mercure  et  l’acide  sulfurique  ; ou 
bien  on  prend  5 parties  d'acide  sulfurique  et  4 par- 
ties de  mercure , et  l’on  forme  le  sulfate  neutre. 
Ce  sulfate  n’existe,  dans  cet  état,  que  solide;  si 
on  le  traite  par  l’eau , il  donne  un  sous-sel  inso- 

i . 

lubie , précipité  sous  forme  de  poudre  jaune , 
qu’on  appelait  autrefois  turbith  minéral,  parce 
que,  avant  de  le  connaître,  on  employait  aux 
mêmes  usages  une  plante  qui  porte  le  nom  de 
turbith , et  pour  le  distinguer,  on  l’a  appelé 
minéral.  C’est  i sulfate  de  mercure. 

Ces  deux  sulfates,  exposés  à la  chaleur,  se  dé- 
composent et  donnent  du  mercure,  de  l’acide 
sulfureux  et  de  l’oxigène.  . 

' i 

Ou  peut  obtenir  le  sulfate  d’argent  en  traitant 
ce  métal  par  l’acide  sulfurique  concentré;  car  s’il 

’ f 1 

\ * 
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est  étendu  d’eau , il  est  sans  action.  On  .peut  faire 
usage  du  nitrate  d’argent  et  du  sulfate  de  soude. 
Le  sulfdfe  d’argent  est  soluble  en  petite  quantité  ; 
il  est  décomposé  par  la  chaleur.  On  ne  peutayoir 
pour  résidu  un  oxide,  car  ce  même  oxide  ne 
résiste  pas  à la  chalçur;  il  y aura  donc  argent  pur, 
et  volumes  égaux  d’oxigène  et  d’acide  sulfureux. 

Voilà  l’histoire  des  sulfates  terminée.  Je  vais 
faire  quelques  remarques  sur  ces  sels,  relative- 
ment à leur  décomposition  par  la  chaleur  : «Sa- 
bord les  sulfates  alcalins , comme  ceux  de  stron- 
tiane,  desoude,  de  magnésie , etc.,  sont  indécom- 
posables par  l’action  de  la  chaleur,  taiidis  que  lès 
autres  sont  décomposés  de  manière  à donner  des 
produits  divérs,  suivant  la  nature  de  la  base- 
Ainsi  ceux  qui  ont  beaucoup  d’affinité  pour  l’oxi- 
gène  donneront  des  oxides , et  dans  cas , se 
trouvent  le  zinc,  le  cuivre,  le  fer;  d’autres  au 
contraire , .dont  les  bases  ne  peuvent  pas  conser- 
ver Toxigène,  comme  l’argent  , donneront  du 

* * * * •*  i- 

métal  pür:  on  peut  donc  établir  d’après  la  con- 
naissance  de  l’affinité  de  la  base  pour  l’oxigène, 
ce  qui  doit  arriver. 
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Les  divers  sulfates  peuvent  être  décomposes 
par  le  cliarbon  et  par  l’hydrogène  ; par  le  char- 
bon, on  a des  sulfures  insolubles,  avec?les  sul- 
fatés solubles  ; nous  reviendrons  sur  les  sul- 
fures ; avec  les  autres  sulfates , nous  obtiendrons , 
en  traitant  de  même  par  le  charbon,  des  sul- 
fures simples , ou  monosulfures , ou  sous-sul- 
fures. 

Enfin  vous  avez  vu  qu’avec  le  gaz  hydrogène 
nous  formons  souvent  des  oxisulfures  ; avec  le 
sulfate  de  potasse,  on  forme  des  monosulfures,  sür 
lesquels  nous  reviendrons  en  d’autres  circons- 
tances.  Avec  le  fep,  on  forme  i sulfure.  Il  y a 
quelques  métaux,  comme  le  cuivre,  qui  sont 
tout-à-fait  réduits  par  la  chaleur. 

II  nous  reste  à parler  des  sulfites , des  hyposul- 

• . j ,i,,1  ' • ' ‘ \ *■  • t > . * l 

fates  et  des  fiyposul fîtes. 

Je  parlex-ai  d’abord  des  sulfites. 

L’acide  sulfureux  peut  former  des  sels  neutres 
et  des  bi-sels,  dont  voici  les  caractères:  quand 
ils  sont  solubles,  ils  ont  une  saveur  que  l’on  peut 
appeler  sulfureuse  ; mais  il  n’y  a guère  que  ceux 
deliihine,  d’ammoniaque,  de  potasse  et  de  soude 
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cjui  soient  solubles.  Tous  les  sulfites  exposés  à 
l’air  peuvent  passer  à l’état  de  sulfates. 

Tous  les  sulfites  sont  décomposés  par  la  cha- 
leur et  se  changent  en  partie  en  sulfure;  ils  ne 
peuvent  produire  un  sulfate  neutre,  car  il  n’y  a 
pas  assez  d’oxigëne.  Je  suppose  que  l’on  prenne 
quatre  atomes  de  sulfite,  qu’on  les  décompose 
par  la  chaleur;  il  se  formera  trois  atomes  de 
sulfate  et  un  atome  de  sulfure  simple.  Us  perdent 

leur  eau  de  cristallisation  sans  exception  ; il  y a 

/ 

cependant  quelques  sulfites  qui  ne  sont  pas  tout- 
à-fait  décomposés  par  la  chaleur,  comme  les 
sulfites  de  zinc  et  de  magnésie.  ... 

Les  sulfites  ont  un  caractère  frappant:  si  Ton 
y verse,  qu’ils  soient  solubles  ou  insolubles,  un 
acide,  l’acide  sulfureux  se  dégagera  avec  effer- 
vescence et  le  liquide  re^te  transparent,  à moins 
que  la  base  ne  forme  un  sel  insoluble  avec  l’acide 
employé.  , 
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•»  * . - t * ■ . ; 

##  • * . : 

Les  sulfites  sont*  les  uns  solubles  et  les  autres 
insolubles.  Quand  ils  sont  soliibles-,  on  les  dis— 
tijigue  par  unç  saveur. particulière  qu’oivnonime 

sulfureuse. / ‘ ‘ * * - 

* . N 

• Lâ  chaleur  hes  décompose  tous.  Voici  ce  qu’il 
y a de  général  dans  Cette  décomposition  : 

• t . 

Si  les  bases  ont  beaucoup  d’affinité  pour  l’acide 

G.-L.  Chim.  io«  leçon. 
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sulfurique , qu’elles  soient  puissantes,  comme  les 
bases  alcalines,  une  partie  du  sulfite  devient 
sulfate , du  soufré  se  dégage  et  une  portion  dé 
la  base  reste  à nu.  C’est  ce  qui  arrive  pour  les 
sulfites  à base  de  potasse,  de  soude,,  de  bary  te^ te. 

JLa  totalité  diï  sulfite  ne  peut  être  convertie 
en  sulfate  par  l’action  de  la  chaleur  ; l’oxi- 
gène  que  -contient  l’acide  sulfureux  n’est  pas 

assez  abondant  pour  que  l’ôn  Obtienne  ce  rér 

. . . . . 

sultat.  . » 

Quant  aux  autres  sulfites,,  ceux  dobt  les  bases 
ont  moins  d’affinité  pour  l’acide  sulfureux,  la 
chaleur  les  décompose'  complète riient , et  il  y a 
simplement  séparation  de  l’acide  sulfureux  qui 
se  dégage  d’avec  la  base  qui  reste.  C’est  ce  qui  a 
lieu  à partir  du  sulfite  de  magnésie,- pour  les 
sels  de  ce  genre.*  ; . . • s 

Les  sulfites  traités  par  1ns  acides  se  déçompo- 
sent“;  l’acide  s’empare*  de  la  base  et  l’acide  sulfu- 
reux se  dégage.  C’est  ce  qui  arrivé  quand  01 
emploie  lés  .acides  'sulfurique;,  ‘ nitrique , pbos- 
phorique , etc. 
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Vous  sentez  qyc  , traités  par  les  corps  simples 
combustibles,  par  le  charbon,  par  exemple , lçs 
sulfites  doivent,  se  décomposer;  que  le  corps 

K 

combustible  doit  enlever  l’oxigène  de  l’acide  et 

• i . , . 

produire  un  sulfure.  ; 

Les  sulfites,  traités  par  les  méta'ux  se  changent 
aussi  erf  sulfures. 

Tels  sont  le§  principaux  caractères  des  sulfites! 

Il  me  reste  seulement  à dire,  que  .dans  Lrforf. 

.■>  ‘ V ’•  • fl  v . • . « 

mation  des  sulfites  solublb^Qftkiap’we  diffiétle- 

ment  à la  neutralité.  Une”bonrie  manière  de  les 
obtenir  dans  cet  état , c’est  de  prendre  des  carbo- 
nates des  bases  de' ces  sels  et  d’v  verser  de  l’acide 

' . • - « 

sulfureux  jusqu’à  ce  qu’il  n’y  ait  plus  d’efferveâ- 

, * • , ‘ V , » 

cence.  ■ 

...  * . . ... 

, Je  ne  m'arrêterai  pas  à la  description  des  diver- 
ses espèces  de  sulfites,  que  d’ailleurs  on  n’a  pas 

> • '•  •'  ■ , . *• 

examinés  en  détail.  • 

Je  citerai  cependant  le  sulfite  de  chaux,  que 
■l’on  peut  préparer  dans  up  but  utile.  On  délaie 
du  carbonate  de  chaux  dans  de  l’eau  et  l’on  y 
fait  passer  une  grande  quantité  d’acide  sulfureux 


■ ] 
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«in  s’arrêtant  an  moment  où  l’eflervescênce  cesse  : 

par  ce  moyen  on  a un  sulfite  que  l’on  peut  gar- 
der facilement,  et  que  l’on  peut  considérercommc 
un  approvisionnement  d’acide  sulfureux.  *On  se 
sert  de  Facide  sulfureux  pour  de$  bains  et  pour 
ce  qu’on  appelle  le  soufrage  de$  tonneaux . Dans  ce 
dernier  cas,  il  remplace  très  bien  les  mèehes  sou- 
frées que  l’on  brûle  dans  ces  vases  ; il  est  toujours 
prêt  et  il  vaut  mieux  que  les  mèches; 

Quelques^ùlfites  offrent  des  faits  importans  à 

connaître.  ' « 

• # » ' 

Quand  on  met  en  contact  du  peroxide  de  cuivre 

avec  .de  Facide  sulfureux , il  $e  forme  du  sulfate 

. * * / 

de  fcuivre  et  du  sulfite  de  deutoxide  de  cuivre, 
sulfite  qui  est  d’un  beau  rouge  et  qu’on  peut 

. * « . *.  # N f N ' 

même  obtenir  en  cristaux.  • 

* • • r ■ ’ , « 

On  peut  obtenir  un  composé  analogue  lorsque 

'•  • • 

l’on  verse  du  nitrate  de  cuivre  sur  un  sulfite;  il 
se  forjpe  alors  un  prédpitéjaune,  qui  est  un  sul- 
fite de  cuivre.  Je  ne. m’arrêterai  pas  à plus  do 
détails.  ; ‘ -, 

Après  les  sulfites,. viennent  les  bi-sulfites. 
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Les  bi-sulfites  sont  formés  de  deux  atomes 

d'acide  et  d’un  de  bases.  Ces  sels  ne  sont  pas 
* • , , 
très  nombreux;  ce  n’est  qu’avec. les  hase^ solu- 
bles, la  potasse,  la  soude,  l’ammoniaque,  qu’on 
peut  les  obtenir.  Oqprend'  que  dissolution  con- 
ceptrée  de -carbonate  de  potasse  ou  de  sdude  à 
travers  laquelle  on  fait  passer  de  l’açide  sulfureuse, 
et  l’on  obtient  des  cristaux.  Ces  sels  ne  rougissent 
pas  la  couleur  blemydu  tournesql;  la  chaleur  en 
sépare  une  portion  de  l’acide,  sulfureux  ; les 
acides  éji  dégagent  l’acide  sulfureux,  et  efl  quan- 
tité double. 

■ » * • " 

» « 

Ce  genre  de  sels  a été  très  peu  étudié. 

Les  sulfates  et  les  sulfites  nous  présentent-deux 

*•*-'•*  .4*' 

genres  de  sels  analogues,  car  ils  ne  diffèrent  que 

par  la  proportion  d’oxigène  renferrpée  dans  l’a- 

» . 

eide.  Nous  allons  parler  de  deux  antres  genres 
4e  sds  formés,  aussi  par  des  acides  du  soufre , 
mais  dont  les  combinaisons  offrent  plus  de  varia- 
tions; ce  sont  lçs 'Kyposulfates  et  les  hjposulfites . 
L’acide  hyposulfureux  renferme  deux  atomes  de 
soufre  et  deux  atomes  d’oxigène.  On  ne  peut  pas 
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I ■ * . 

l’obtenir  isolé  ; mais  ces  sels,  n’en  existent  pas 

moins.  Prenez  du  sulfite  de  potasse  dissous,  faites- 
« ' * • 
le  chauffer  avec  du.soufre  ; il  y aura  dissolution 

d’un  atome'de  soufre,  et  vous  aurez  de  l’hÿposul- 
fiife  de  potasse  que  vous  pourrez  obtenir  en  cris- 
taux. On  met. le,  soufre  peu  à peu  ét  jusqu’à  satuT 
ration.  -On  peut  aussi  avoir  des  kypOsul  fîtes  en 
exposant  à Pair  des  sulfures.  Le  sulfure  de  potas- 
sium exposé  à l’air,  absorbe  de  l’oxigène  et  se 
transformeen  hy  posul  fi  te . 0 n appelait  autrefois  les 
hyposulûtes , des  sulfites  sulfurés , rtfais  on  ne  les 

regardait  pas  comme  renfermant  un  acide  parti- 
• * • 
culier.  . - 

Voyons,  maintenant  quels  sont  les  .caractères 

dç  cep  sels.  , 

Ils  sont  presque  tous’  solubles;  quelques- lyis 

« 

le  sontpeü.  • • 

Ils  ont  une  sayeür  particulière  qui  rappelle 
aussi  celle  du  soufre,  et  que  l’on  désigne  de  même. 
La  chaleur  les  décompose  facilement  >,  el  plus 

facilement  que  les  sulfites.  Il  se  ferme  un  sulfate^ 

■ 

et  l’excédant  du  soufre  se  sépare.  Nous  avons 


Digitized  by  Google 


DK  ÇHIM1E. 


dans  l’hyposulfite  trois  atomes  d'oxigène  : deux 
atomes  dans  l’acide,  et  un  atome  dans  la  base  ; 
cela  ne  forme  pas  les  quatre  atomes  d’oxigène 
nécessaires  pour  la  production  de  l’acide  sulfuri- 
que , et  la  transformation  entière  du  sel  en  sul- 
fate. Il  n’y  a que  trois  quarts  de  -cet  acide  de 
produit*;  aÜssi  obtient-on  un  sulfate,  un  sulfure, 

’ et  du  soufre  qui  se  dégage'. 

■ Indépendamment  de  ces  caractères , les  hypo- 
sulfites,  quels  qu’il$  soient,  se  décomposent  quand 
on  les  traite  par  un  acide.  En  veràant.de  l’acide 

• -9  ‘ 

dans  une  dissolution  d’hyposulfite  , le  liquide  ne 
se  trouble  pas  d’abord , mais  peu  à peu,  et  il  se 
forme  un  dépôt  de  soufre.  L’acide  hyposulfureux 

est  mis  à nu  en  se  décomposant  lui-même  en 

* * * 

deux  parties  en  acide  sulfureux  et  en  soufre.  > 

Quant  aux  corps  combustibles,  il  est  clair  qu’ils 

/ . ■ ’ *■ 

doivent  décomposer  les  hyposulfites.  Je  ne  m’ar- 
rête pas  à leur  action.  / , 

Ces  sels  ne*  s’altèrent  pas  à l’air. 

• Parmi  cçs  sels,  le  plus  anciennement  connu' 
est  célui  de  soude,  que  l’on  obtenait  très  en  grand 
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par  les  procédés  imparfaits  alors  de  la. fabrication 
de  la  soude.  Il  cristallise  ën  pyramides  courtes. 

Il  y a presque  autant  dTiy  posulfi  tes  que  de  bases 
particulières.  - 

L’hyposulfite  de  baryte  est  peu  soluble. 

Celui  de  strootiaüe  cristallise  en  rhomboèdres 
qui  n’ont  pas  été  déterminés.  Il  contient*  cinq 
proportions  d’eau . ' ' • ’ 

Celui  de  chaux  cristallise  en  hexaèdres.  H con- 
tient  six  proportions  d’eau.  ^ 

Les  hyposulfiles  métalliques  sont  peu  solubles. 

Lorsqu’on  traite  les  métaux  par  l’acide  sulfu- 
reux, on  reconnaît  que  le  produit  a les  caractères 
d’un  sulfite  et  d’un  hyposulfite.  En  versant  un 
acide  sur  ce  produit,  il  se  dégage  de  l’acide  sul- 
fureux et  il  se  dépose  du  soufre. 

Nous  avons  un  autre  genre  de  sels  qui  se  rap- 
prochent de  ceux  que  nous  venons  d’examiner; 
ce  sont  les  hyposulf cites . 

L’acide  hyposulf  urique  a pu  être  obtenu  isolé, 
de  sorte  qu’on  s’est  livré  à l’étude  de  ses  pro- 
priétés. C’est  en  traitant  le' peroiide  de  rtiân- 


Digitized  by  Google 


' DE  CHIMUE. 


9 

ganèse  par  l’acide  sulfureux  qu’on  l’a  produit;  il 

t ■ 

se  forme  du  sulfate  et  de  l’hyposulfale  de  manga- 
nèse : en  j versant  de  la  chaux , on  précipite  l’oxide 
de  manganèse,  et  l’on  obtient  ,en  même  temps  un* 
solfate  de  diaux  insoluble*, ' et«dans  lâ  dissolution 
de  rhÿposulfhte  de  chaux  que  4’on  peut  faire 
cristâlfiser.  • . 

' Ayant  de  l’hyposulfate  de  chaux , on  se  pro- 
cure facilement  les  sels  à base  de  potasse,  de 

soude,  de  baryte , etc.,  parce  qnçreps substances 

% 

précipitent  la  chaux.  • • ' • 

Voici  les  caractères  de  ces  sels. 

.»  » 

Ils  sont  tous  remarquables  par  de  belles  formes 

cristallines  et  par  une  assez  grande  sôlubilité.  La 

chaux , la  strontiane , la  baryte.',  les  oxides  métal- 

liques  forment  des  sels  solubiés?  * . 

• . • • \ • 1 • , * 

Quand  op  expose  Ces-  sels  a l’actioh  de- la  cha- 

i»  • * ' 

leur,  ils  sont  changés  en  sulfotœ,  et-41  y. a déga- 
gement d’acide  sulfureux.  - ..  - 

Lorsqu’on  verse  sur  un  hyposùlfatejsolublë  ou 
peu  solbble  uç  acide , de  l’acide  sulfürique,  par 
exemple,  si  l’on  ne  chauffe -pas,  il  n’y  a point 


? 
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d’apparence  de  décomposition  ; mais  si  l’on 

chauffe , il  se  dégage  abondamment  de  ‘l’acide 

sulfureux.  Voici  comment  on  peift  concevqir.ee 

-qui  se  passe  dans  ces  circonstances.  En  .versant 

un  acide  s’jhnê  se  produit  pas  de  chaleur,  nous,  ‘ 

comprendrons  seulement  que  l’acide  hjposùlfu- 

rique  a été  isblé  :si  nous  chauffons,  il  y'a  .une 

portion  d’acide  sulfureux  dégagée  ; pàr  consé- 

qi^ent,  l’acjde  hyposulfurâque  changé  en  acide 

sulfurique  se  joint  à<  celui  qu’on  a versé , et  aug- 
* * • 
mente  la  chaleur  -et  la  rapidité  de  la  décompo- 

• • * " a 

sition. . • , ' • „ 

*■  • ‘ - 

On  reconnaît  facilement *çè  gfenre  de  sels  q>ar 
l'acide  sulfut-ique.  Qüe  l’on  prenne  de  l’hyposul- 
fate.de  manganèse,  par  exemple  : en  versant  des- 
sus de  l’acide  sulfurique  concentré  qui  dbnne  de 
la  chaleur  paf  le  mélange,  il  y aûra  âuçrle-champ 
dégagemental'acide  jujfureux.  * ■ \ • .* 

Ces  sels  exposés  à l’air  sont  p^rmanens. 

Calcinés. avec  les  corp9  simples  combustibles, 
ils  donnent  les  mêmes  résultats  que  les  sulfates. 

Ces  sels  sont  nombreux.  Aujourd’hui  oq  les 
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a très  bien  étudiés.  11  y a sur  cette  matière  un 

t 

travail  du  docteur  Héeren,  qui  n’est  pas  traduit 
dans  notre  langue.  ... 

» 

L’hyposulCate  de  baryte  est  très  brillant  : il  est 
formé  d’un  atome  d’acide  et  d’«n  atome.de  base. 
Il  contient  huit  proportions  d’eau  et  est  assez  so- 
luble. €’est  avec  ce  sel  qu’on  obtient  l’acrdq  hypo- 
, sulfurique , parce  qu’ën  versant  dans  sa  dissolu- 
tion de  l’acide  sulfurique  peu  à peu  et  en  tâton- 

« • . * • • 

nant,  afin  de  ne  point  en  verser  en  excès,  le  sul- 
fate de  baryte  se  précipite,  et  Uacidë  hyposul- 

' , • * 
fürique  se  trouVe  dahs*le -liquide.  • 

L’hyposûlfate  de  strontiane  contient  quatre- 
proportions  "d’eau  ; celui  de  chaux  autant  -;  celui 

• ' t' 

de  potasse  n’en  contierft  pas  j , celui  de  sdudé  en 
contient  deux.  ^ 

L’acide  hyposulfurique  se  èqmbine  aVec'  -les 
substances  végétales  et -animales,  et  forme  de 
nouveaux  acides  qui  s’unissent  très  bien  aüx  bas^s 
en  donnant  des  sels  qui  cristallisent. 

. Je  n’ën.  dirai  pas  davantage  sur  ces  sels  nou- 
veaux , qui  offrent  cependant  un  grand  intérêt  ; 
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mais  ce  n’est  pas  ici  le  fnoment  d’en  parler,  et 
cela  suffit  maintenant.  , > . . 

Nous  allons  commencer  l’iiistoire  d’un  autre 
genre  de  sels , genre  très  important  dans  les  arts  : 
je  veux  parler  des  nitrates.  Vous'savez  que  l’acide 
nitrique  est  formé  d’un  atome  d’azote  et  de  cinq 

• * ,%  j 

atomesi  d’oxigèiie.  Son  poids  atomique  est  de 
f>, 77056.  .**  * 

Tous  les  nitrates  exposés  à l’action  de  la  cha- 
leur se  décompbsent.  Ils  faut  cependant  mettre 
de  côté  le  nitrate  d ammoniaque,  qui,  à raison' 
de  la  nâture  de  sa  base , donne  des  résultats  par- 
ticuliers.  Les  produits  que  l’on  obtient  par  la 

v * • • 

décomposition  sont  très  variables  : il  y sC  des  ni- 
trates dans  lesquels  Facide'a  peu  d’affinité  pour  la 
base  et  qui  donnent  de  l’acide  nitrique  ; “quand  . 
l’affinité  est  plus  grande,  l’acide  nitrique  se  dé- 
compose , et  l’on  peut  avoir  del’azote  et  de  l’oxi- 
gene,  o^i  du  deuto^ide  d’azote  et  de  l’oxigène, 
ou  dç  l’acide  nitrique,  de  l’azote  et  dé  l’oxigène , 
ou  enfin  de  l’oxide  d’azote  et  de  l’acide  nitreux. 
Quand  la  base  peut  fixèr  l’acide  nitrique , il 
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faut  aine  chaleur  assez  «levée  pour  le  décora po- 


lui  permet  pas  dp  supporter  la  chaleur  nécessaire 
à sa  décomposition,  et  if  ^dégage.  <La  base  reste 
presque  toujours*;  c’èst  ce  qui  arrive  pour  la  po- 
tasse, la  soude  ,**la  chaux , les  métaux.  Le  résidu 
fbùfrni  par  ces  derniers  est  un  o^idë.  Cependant 

si  l’on  prend  du  .nitrate  d’argent,  jl  ne  reste 

' * * w . ^ * * 

pas  d’oxide , mais  de  l’argent  pur , . parce  que 

»,  • 

l’oxigène  se  dégage.  Il  y a au  contraire  des  ni-' 

trates  dans  la  décomposition  desquels  l’oxide 

absorbe  plus  d’o^igène,  les  nitrates  de  fer  et  de 

mercure,  par  exemple.  On-peut- prévoir , pour 
• » • • * 
chaque  cas  particulier,-  ce.  qui  arrivera  selon  la 

nature  de  la  base.  . ’ *• 

Les  combustibles  simples  ont  une  action  très 

variée  aùr  les  nitrates  ; on  ne  l’a  pas  étudiée  sur 

toutes  les  espèces.  En*prenant  du  nitrate  dé  po- 

tasse  et  divers  combustibles  ’à  froid , il  n’y  aura 

rien  ; mais  à chaud  le  combustible  s’oxigénera, 

« " • » «i  * 

et  il  se- formera  des  acide^  ou  des  oxides.  Le 
charbon  se  transforme  en  acide  Carbonique , et  • 


i4  douns 

• t 

* . ' . | t 

l’on  aura*du  carbonate  de  potasse.  *Si  l’on  prend 
du  phosphore^  il  se  formera  du  phosphate  de  po- 
tasse; av,ec  l’arsenic,  il jse  formera <le  l’arseniate. 

• . • »•  - ' • 

L’acide  nitrique  cède  facilement  son  oxigène,  qui 
se  porte  sur  les  combustibles.  Quand  l’acide  ni-  • 
trique  est  retenu  faiblement  par  la  base  à laquelle 
il  est  uni , les,  combustibles  n’ont  plus  d’action 
sur  lui  ; les  résultats  ne  sont  pas  les  mêmes  : il  se 

dégage  sans  se  décomposer* 

• * 

En  jetant  un  mélange  de  nitrate  de- potasse  et 
• * . ‘ 

de  charbon  dans  un  creuset  chauffé  au  rouge,  il 
y a production  instantanée  de  gaz. 

Les  acides  fixes  versés  sur  les  nitrates  les  dé- 

v » . * * • r * . * . . 

composent,  et  dégagent  l’acide -nitrique.  L’acide 
sulfurique  est  particulièrement  employé  pour 
opéret  cette  décomposition.  Quand  on  le  verse 
sur  les  nitrates,  ij  y a aussitôt  dégagement  de 
vapèurs*  blanches  d’acide  nitrique.  Si  l'on  opère  . 
à froid,  il  n’y  a pas  d’efîèrvesqence , parce  qu’il 
n’y  a pas  production  suffisante  de  chaleur  pour 
rendre  la  décomposition  rapide  et  tumultueuse. 
C’est  de  cette  manière  que  l’on  obtient  X acide 
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nitrique , qui  est  ordinairement  rutil&rtt.  La  cou- 
leur lui  est  donnée  par  un  peü  d’acide  nitrique 
décomposé.  ' * 

* ' I • é *•  j 

Ti’acjde  nitrique  se  décompose  asseç  facilement. 

Exposé  seul  à la  chaleur,  ses  principes *Se  désu- 

# • * *•  ’ ^ * 5 'f  ’ * 

nissent.  V • ' - . . « 

. Un  caractère  qu’il  est  facile  de  distinguer,,  de 
saisfe  dans  les  nitrates,  c’est  ^Itération? qu’ils 
éprouvent  par  l’acide  hydrochlorique.  Je  mêlé 
de  l’acide ’Hydçochlorique  et  un  sel  que -je  ne 
connais  pas  : s’il  se  forme  du  chlore  en  abondance, 
lë  sel  est  un  nitrate  .-L’hydrogène  de  lucide  hydro- 
chlorique est  enlevé  par  j’oxigène  de  l’acWe  ni- 
trique ; il  y a dégagement  décide  nitreux  et  de 

chloré , et  les  Vapeurs  sont  colorées. 

1 •<’  < * • 

Tous  les  nitrates  neutres  sont  solubles;  il  ü’y  ' . 

a que  quelques  nitrates  basiques  qui  le  sont,  très 

peu  : nous  ne  connaissqns  aucun  nitrgfëinsoluble. 

Tels  sont  les  caractères -par  le  moyen  desquels 

on  reconnaît  facilement  les  nitrates.  Nous  allons 

nous  occupér  des  espèces. 

...  . \ * 

Le  nitrate  de  potasse-est  le  premier  du  genre, 

••  ♦ 
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Ce  sel  est'formé  d’un  atome  d’acide  et  d’un  atome 

* • • « 

de  potasse.  ..  .*  ^ V . * . 

Ilqristallfse  généralement  en  prismes  cannelés. 
Ses  formes  dé  sont  pas  toujours  bien  nettes;,  celles 
qu’il  affecte  dérivent  d’un  prisme  rhomboïdol 
dont  les  angles  plans  seraient  à peu  près  de  60  à 
120°..  Oh  rençontre  aussi  le  nitrate  de  potasse  en 

prismes  hexaèdres  terminés  par*  des  pyranfidej 

, » . * *"*  * 
hexaèdres.  , * 

- . v ' ' , • • * 

Ce  sel  a été  connu  très  ancieunerfiént  sous  les 
noms  de  nitre  et  de  sdlpétre.:  • ■ • • 

* Sa  solubilité  est  très  variable.,  selon  les  tem- 
pératûres  : à zéro,  100  parties  d’eau  en  dissolvent 
i3,a;  à‘24%9,  38,4  parties;  à 54°, 7,  97  parties; 
à 790, 7,  1,69,3  parties;  à 97^,7 , elles  én  dissol- 
vent  236,^4  parties;  à too°,  2^,1 5 parties;  à 

i * 

une  température  plus  élevée,  sa  solubilité  de- 
vient infime*  :•  , 

Si  l’on  voulait  représenter  la  marehe  de  sa 
solubilité  par  une  courbé  dpnt  les  abscisses  re- 
présenteraient les  degrés  de  chaleUr  et  les  ordon- 
nées, les  quantifésale  sel' dissous,  on  trouverait 
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qu’aux  abscisses  représentant  plus  de  100  degrés 
correspondraient  bientôt  des  ordonnées  infinies. 

Ce  sel,  exposé  à l’action  de  la  chaleur,  entre 
en  fusion  à une  température  d’environ  38o°.  Il, 
n’éprouve  pas  d’altération,  coule  comme  de  l’eau 
et  se  prend  eii  masse  par  le  refroidissement.  On  le 
nomme  alors  cristal  minéral,  quoiqu’il  n’ait 
plus  de  transparence. 

La  fusion  du  nitrate  de  potasse  n’a  aucun  but 

• # 

d’utilité  : on  l’opère  cependant  dans  quelques 

fabriques  de  poudre,  et  notamment  eii  Angle-' 

* ..  * - '» 

terre , avant  que  de  le  pulvériser.  On  croit  qu’a- 

. ■ * i * 

près  avoir  été  fondu,  il  se  pulvérise  plus  facile-’ 
ment  et  mieux.  • " " * ' 

Lorsqu’il  est  en  fusion,  si  l’on  continue  à le' 
chauffer  et  que  la.  température  aille  au  rouge 
blanc,  il  se  décompose  et  donne  de  l’azote  et  de 
l’oxigène,  mais  pas  dans  les  proportions  con- 
nues des  principes  qui  le  constituent.  On  devrait 
avoir  pour  résultat  deux  volumes  et  demi  d’oxi- 
gène  contre  un  volume  d’azote.  On  peut  expli- 
quer cettè  différence  ; car  on  aperçoit  une  petite 


-v  » ,■» 
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quantité  d’acide  nitrique  qui  se  produit  ; elle  est 
petite,  il  est  vrai,  mais  elle  suffit  pour  troubler 
les  rapports.  Comme  l’opération  ne  peut  se  faire 
jjue  dans  des  vases  de  grès  ou  de  porcelaine  , 
la  potasse  réagit  sur  ces  matières. 

Ce  sel  n’éprouve  à l’air  aucune  espèce  d’alté- 
ration. Pour  qu’il  en  éprouve,  il  faut  qu’il  soit, 
placé  dans  un  air  très  humide;  dans  les  caves,  il 
tombe  en  déliquium  : la  poudre,  dont  il  fait  par- 
tie, s’altère  aussi  à l’humidité  et  ne' peut  être  con- 
servée que  dans  les  endroits  secs. 

Mêlé  avec  les  corps  combustibles , il  se  décom- 
pose facilement.  Je  suppose  que  l’on  prenne 
i atome  de  charbon  et  i atome  de  nitrate  de  po? 
tasse  ; il  y aura  déconiposition  en  faisant  détonner 
dans  un  creuset  : il  se  produira  i atome  de  carbo- 
nate de  potasse  et  de  l’oxigène  se  dégagera.  Pour 
qu’il  n’y  ait  pas  d’oxigène  dégagé,  il  faudrait  em- 
ployer 2 atomçs  jde  charbon.  L’actiondu  charbon 
sur  le  nitre  est  extrêmement  vive.  On.peut  le  voir 
aussi  en  projetant  ce  sel  sur  des  charbons  em-r 
brasés  ; les  endroits  où  il  tombe  deviennent 
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blancs  et  excessivement  lumineux.  Cela  donne 
l’idée  du  phénomène  appelé  déflagration , ou  de 
la  circonstance  dans  laquelle  la  combustion  par  le 
nitre  est  la  plus  rapide. 

Si  nous  projetons  dans  un  creuset  rouge  un 
mélange  de  nitre  avec  du  soufre,  voifs  compre- 
\jbez  que  le  soufre  peut  donner  divers  produits 
avecl’oxigène.  Avec  i atome  de  soufre  et  i de  nitre, 

il  se  formera  du  sulfate  de  potasse  e‘t  il  y aura 

« 

2 atomes  d’oxigène  qui  se  dégageront.  Si  nous 
prenons  2 atomes  de  soufre  et  1 atome  de  nitrate 
de  potasse , il  y aura  beaucoup  de  gaz  sulfureux 
de  produit. 

En  prenant  du  phosphore  et  en  ett  mêlant 
2 atomes  avec  1 de  nitrate  de  potasse,  il  y 
aura  formation  d’acide  phosphorique  et  phos*- 
phoreuxé  . 

Enfin , si  nous  prenons  lès  métaux  , nous  au- 
rons divers  produits  : si  -nous  projetons  du  fer  , 
par  exemple,  avec  le  nitrate  dans  le  creuset,  il 
y aura  oxidation.  ' ' • ‘ 

E’argent,  l’or,  le  platine,  ne  sont  pas  attaqués 
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par  le  nitrate  de  potasse.  C’est  d’après  cette  pro- 
priété qu’on  fait  ce  qu’on  appelle  le  départ  ou  la 
séparation  de  ces  métaux  d’avec  les  autres. 

Dans  toutes  les  circonstancés , le  nitrate  de 

potasse  agit  bien  par  son  oxigènej  mais  il  agit 

aussi  par  la  base  qui  est  très  puissante  et  qui  a 

beaucoup  d’affinité  pour  les  nouveaux  corps  qui, 
* • • 
se  forment. 

Si  l’on  traite  les  sulfures  avec  le  nitrate,  ils 
sont  brûlés  et  changés  en  sulfates. 

Si  l’on  projette  le  nitrate  avec  l’antimoine  dans 
un  creuset,  il  y a production  d’antimonite  de 
potasse. 

C’est  du  nitrate  de  potasse  qu’on  extrait  l’acide 
nitrique  dont  on  fait  usage  dans  les  arts.  Pour 
décomposer  ce  sel , on  est  obligé  d’employer 
2 atomes  d’acide  sulfurique.  Si  l’on  ne  versait 
l’acide  sulfurique  qu’à  proportions  égales  , on 
n’aurait  pas  tout  l’acide  nitrique,  parce  qu’il 
faut  pour,  cela  qu’il  se  forme  du  bi-sulfate.  . 

Pour: décomposer  le  nitrate  de  potasse,  on  se. 
servait  autrefois  d’argile , parce  qùè  l’acide  sul- 
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furique  était  cher.  On  employait  les  argiles  con- 
tenant peu  d’eau.  Aujourd'hui  on  a renoncé  à ce 
moyen,  qui  n’estjpas  aussi  économique  que  celui 
qui  est  mis  en  pratique.  A 

Ce  sel  était  très  connu  des  anciens,  mais  ils 
n’éri  faisaient  pas  le  même  usage  que  nous.:  il* 
ne  fabriquaient  pas  la  poudre  et  ne  se  servaient 
pas  de  l’acide  nitrique. 

Ce  sel  existe  dans  la  nature  tout  formé.  On  le 
trouve  dans  certaines  localités , “après  les  pluies , 
à la  surface  du  sol.  On  le  reconnaît  facilement  à 
sa  saveur  piquante,  accompagnée  d’une  certaine 
amertume.  La  quantité  de  nitrate  de  potasse  que 
l’on  obtient  naturellement  n’est  pas  très  consi- 
dérable. On  le  fabrique  en  Europe  d’après  des 
considérations  particulières  tirées  ‘de  la  théorie 
de  sa-  formation.  En  général , on  a remarqué  que 
le  nitrate  de  potasse  ne  se  formait  que  dans  les 
lieux  où  il  y avait  des  bases  salines , comme  la 
chaux  , la  potasse , la  soude , et  lorsque  ces  ma- 

•*  ‘t 

tières  peuvent  se  trouver  en  contact  avec  des  dé- 
bris de  matières  animales  en  dissolution.  Ainsi 
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on  le  trouve  dans  tous  les  lieux  habités  ou  près 
des  habitations,  dans  les  écuries,  les  étables,  sur 
les  murs  des  habitations , mais  seulement  jusqu’à 
la  hauteur  où  les  murs  peuvent  être  encore  hu- 
mides, comme  a à 3 mètres,  car  l’humidité  est 
«ne  des  conditions  de  sa  formation . On  ne  le  trouve 
pas  dans  les  maisons  au-dessus  du  premier  étage. 
Le  sol  des  caves,  des  celliers,  des  bergeries*,  en 
donne  beaucoup.  11  y a des  nitrates  dans  tous 
les  lieux  cultivés'  ; ce  sont  les  engrais  qui  Je  pro- 
duisent. On  a des  faits  positifs  qui  prouvent  que 
ce  sel  se  forme  par  le  concours  des  matières  ani- 
males. On  en  cite  d’autres  qui  tendraient  à prou- 
ver que  ce  cqncours  n’est  pas  indispensable  ; 
mais  ils  ne  sont  pas  concluans.  Des  voyageurs 
en  ont  découvert  en  Amérique , dans  des  ca- 
vernes où  il  est  en  couches  très  épaisses.  Il  n’a 
pu  s’y  former  que  pendant  le  cours  des  siècles,  et 
l’on  ne  saurait  affirmer  que  les  matières  animales 
n’ont  pas  coopéré  à cette  formation.  "Voici  com- 
ment on  comprend  la  naissance  du  nitre.  Les 
matières  animales  contiennent  de  l’azote  com- 
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biné  avec  d’autres  substances  ; la  putréfaction  le 
dégage  de  "ses  liens  : s’il  s’échappe,  s’il  devient 
gazeux,  il  ne  s’unira  point  à l’oxigène;  mais  si 
au  moment  où  il  va  devenir  libre , il  rencontre 
de  la  potasse,  quia  beaucoup  d’affinité  pour  l’a- 
cide nitrique , alors  il  se  combine  à l’oxigène 
fourni  par  l’atmosphère , et  il  y a production  de 
nitrate  de  potasse.  La  présence  de  l’alcali  déter- 
mine la  formation  de  l’acide.  Les  autres  alcalis 
ont  la  même  puissance.  C’est  d’après  ces  principes 
que  sont  établies  les  nitrières  artificielles. 
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Formation  du  nitre  dans  lajiature.  — Extraction  du  nitre  dçs 
matériaux  salpcfrés.  — Bssais  du  nit'ratè  "8e  potasse  pour 
■ eh  déterminer  le  titre.  — Ni,trat^  de  sojrfdc.  — Nitrate  d’am- 
moniaqué.  — Différence  4c  forinje  de  ses  cristaux  produits  b 
diverses  températures, — Nitrate  de  bîdyte. — Nitratede  stron- 
tiane.  — Nitrate  chaux,  — Nitrate  de  magnésie.  — Nitrate 
d’alumihe.  — Action  de  l’acide  nitrique  sur  l’étain  et  l’anti- 
jaome.  — Nitrate  SerLismuth» — Nitja’te^de  cuivre.  — Nitrate 
4e  plomb,  -r-  Nitrat#  basique.  — Théorie  de  M.  Berzelius  sur 
la  composition  de  l’azote.  — Nitrate  de  pro'toxide  et  de  deu- 
tôxicfe'.de  mercure. 
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Pans  la  dernière  Séance,  noûs  avons  dit  dans* 
qutelles  circonstances  le  nitre  était  Çprmé  dans  la 
nature  j.  qu’on  qe  le  trouvait  que  dans  lesMieu* 
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habités  et  la  où  il  existe  des  matières  animales; 
qu’on  a l'expérience  qtte  les  terres  qui  ont  été 
imprégnées  de  ces  .matières  se  nitrifiaient  par  ' 
le* contact  de  l’air,  d’où  l’on  conclut  que  l’oxi- 
gène  de  l’acide  est  fourni  par  l’air , et  l’àzote  par 
les  substjrtices  animales.  Nous  ajouterons  que  la 

quantité  de  salpêtre  qui  se  développe  est  pro- 
‘ * ' • - • • ~ ' . . . t ■ 
portionnelle  aux  -matières  animales  en  décom- 
position , quainsi  il  faut  admettre  qu’elles  four- 
nissent l’azote  ; qufe,  d’un  autrfe  côté,  on  voit 

\ " ■ <>t 

qu’il  n’y  a pas  assez  d’oxigène  dans  ces  matières 
pour  donner  tout  celui  qui  est  nécessaire  à l’aci- 
dification, et  qite  par  conséquent^* c’est Tèir -qui 
le  donne.  . - • . * *V 

On  conçoit  ce  qui  se  passe  dans  CCttè  transfpr- 
mation  des  matières. animales  en  acide  nitrique , 
qui  s’opère  ordinairement  dans  J'espace  de  six 

semaines  à>  trois  mois.  La  matière  animale  com- 

• * * . 

posée  d’azote , de  carbone,  d'hydrogène  et  cToxi- 
•fène , lorsqu’elle  est  mêlée  avec  de  l’ean , dégage 
de  l’ammoniaque;  mais  quand  die  a & contact 
de  l’air  au.  moment  où  l’azoté-  dévièht  librt/sH 
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rencontre  fie  loxigène  et  une  base,  if  se  forme 

, ’ . . . *.  * t < • 

un  sel/'  •*  * » . 

• * • . .*( 

Malgré  la  probabilité  de  ces  observations , nous 
devons  le  dire,  lés  circonstances  positives  de  la  • 
formation  des  nitrates  ne  sont  pas  parfaitement  ap- 
préciées; mais  voilà  ce  que  l’expérience  fait  Con- 
naître, etxsette  expérience  est  misé  en  pratique 
dans  des  nitrières  artificielles  en  Suède,  en  Prusse, 
en  ï rance  ; et  1 on  a toujours  vu  que  si  les -ma- 
tières animales  n’existaient  pas  ostensiblement  ‘ 
dans  les  terres  qui  donnent  du  nitre,  elles  y 
étaient  néanmoins  réellement.  C’est  ainsi  que  les  ' 
boues  des  chemins,  les  terres  cultivées  et  celles 
des  habitations  contiennent  réellement  des  débris 
de  substances  animales. 

ï ■ ^ faut  même  faire  attention  a la  manière  dont 
la  matière  animale  existe  dans  les  terres.  On  la- 
verait les  terres,  cfue  Ion  ne  détruirait  pas  tou- 
jours les  substances  animales  qui  y sont.  La  ma- 
tière animale  doit  avoir  fermenté  pour  être  so- 
luble et  être  enlevée  pour  les  lavages. 

Le  salpêtre  qui  se  forme  dans  la  naturé!i  n’ést 

G.-L.  u«LEçoir.  i,, 
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pas  toujours  du  nitrate  dépotasse;  c’est  ordinài- 

* renient  dti  nitrate  à base  de  chaux  mêlé  a du  m- 

' * 

trate  de  magnésie,  et  quelquefois  à du  nitrate  de 
potasse  ou  de  soude.  Toute  autre  base  alcaline 

, A . * 

pourrait  aussi  servir  à former  le  salpêtre.  Les 

salpêtres  naturels  contiennent  encore  des  chlo- 
rures de  calcium,  de  sodium  et <le  magnésium. 

Il  y a un  art,  pour  extraire  le  salpêtre  des 
terres  où- il  est  formé.  C’est  en  les  lavant  qu’on 

* leur  enlève  tous  les  sels  solubles  qu  elles  renfer- 
ment,  et  l’on  a une  dissolution  de  nitrates  de 

' potasse,  de  chaux  et  de  magnésie  et  de  quelques 
chlorures , comme  ceux  de  sodium,  de  calcium 
et  de  magnésium..  ”,  . •»  ; 

Tl  faut  transformer  les  nitrates  terreux  en  ni- 
trate de  potasse  ; pour  céladon  emî%ie*dtTsul-  «. 
fate  et  du  carbonate  de  potasse.  Cettê  opération 
s’appelle  saturation.  Elle  serait  . très  simple  si  l’on 

n’avait  qu’à  mettre  du  carbonate  et  du  sulfaie  de 
' . 

potasse,  jusqu’à  ce  qu’il  n’y  ait  plus  de  précipite; 
mais  l’on  n’obtient  pas  du  nitrate  de  potasse  .en 
proportion  descarbonates  et  des  sulfates  employés. 
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et  l'expérience-  a appris  qu’il  fallait  «-'arrêter  à ,un 

‘ ^ ' * • * /"  * •*  * %» 

certain  ternie.  Nous  n’entreront  pas  dans  ces  de- 

* ->  ' • * + V*  \ f'il  ' / .1/  , . * 

taiis,  qui  se  rapportent  à l’art  du  salpétrier. 

* ' # , - j fv  * * • ' ’ * 

Ap  rèsïa  saturation , op  a du  nitrate  de  potasse 
mêlé  à des  chlorures  de  potassium  et  de  sodium. 
Alors  on  concentre  de  plus  en  plus  la  dissolution 
par  l’évaporation,  et  l’eau  arrive  à un  terme *OÙr 
le  sel  marin  se  dépose.  On  le  recueille.  Le  nitrate 
de  potasse  ne  se  dépose  pas;  il  est.  très  soluble; 
l’eau  chaude  à ioo°  en  dissout  3oo  parties.  Gt» 

" # • ” ' *,  ••J' 

continue  l’évaporation , et  on  enlève  le  sel  marin. 

' ■ r * % - : . 

Quand  la  liqueur  est  suffisamment  rapprochée,  on 

t ■ . , : -,  V-* 

laisse  refroidir  et  il  se  dépose  beaucoup  de  nitrate 
de  potasse  avec  une  faible  quantité  de  sel  marin. 

Il  serait  par  conséquent  à peu  près  pur  s’il  ne 
contenait  pas  encore  des  chlorures  de  potassiuriï 

/ ~ \ *,  ^ s , ** 

et  de  sodium.  Tel  est  le  nitre  brut. 

* t 

Cette  matière  a de  la  valeur  dans  le  commerce; 
mais  en  l’achetant  au  poids,  on  veut  en  connaître 

, ! . * , » *.  • ’ .4  * 

la  richesse  ou  le  titre  ; c’est  ce  qui  se  fait  par  une 
opération  assez  délicate.  Il  y a pour  cela  deux 
procédés  que  je  vais  indiquée  rapidement.  • 
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Le  premier  consiste  à employer  une  disso- 
lution saturée  de  nitrate  de  potasse  pour  laver  le 
salpêtre  brut.  Cette  opération  repose  sur  ce  fait, 
que  le  nitrate  de  potasse  dissoudra  le  sel  marin 
et  ne  dissoudra  pas  le  nitre.  Prenez  du  sel  ma- 
rin , jetez  dessus  une  dissolution  saturée  de 
nitrate  de  potasse,  et  il  se  dissoudra  sensible- 

* 4 4 ' * •'  P ' 

ment. 

Ce  procédé  serait  assez  exact.  Cependant  dès 
que  le  nitrate  de  potasse  a dissous  le  sel  marin,  il 
dissout  aussi  le  salpêtre;  ainsi  le  titre  qui  en  ré- 
sulte est  un  peu  trop  faible. 

Il  y a encore  un  autre  vice  dans  l’opération; 
elle  ne  fait  pas  connaître  les  dhlorures  qui  sont 
mêlés  au  nitre.  Pour  y parvenir,  on  ajoute  du 
chlorure  de  potassium  au  nitre  : le  chlorure  pré- 
cipite le  salpêtre;  mais  ce  procédé  donne  une  er- 
reur par  excès. 

Il  existe  des  tables  qui  marquent  les  correc- 
tions qu’il  y a à faire , soit  par  excès,  soit  par 
défaut. 

Se  prends  un  mélange  contenant  70  parties  de 


A ‘ ' - 
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nitrate  de  potasse  et  “3p  parties  ,de  âpl  marin.  Je 
suppose  qu’il  pèse  4&o  grammes.  Je  la-lave  deux 
fois  avec  une  dissolution  de  nitrate  de  potasse  sa- 
turée (un  demi-litre) ; le  déchet  devrait  être  de  5o, 
maison  le  trouve  de  35,5,  c’est-à-dire  qu’il  y a à 
peu  près  6 parties  de  nitrate  qui  ont  été  dissoutes 

en  même  temps  que  le  sel  marin. 

* 1 

Je  prends  ensuite  un  mélange  semblable  et  je 
verse  dessus  du  chlorure  de  potassium  qui  préci- 
pite  le  nitre  : ici  le  déchet  sera  de  27,8  au  lieu  de 

3o.  Ainsi  les  deux  déchets  sorit  en  sens  "inverse. 

\ *’  1 * 

On  voit  que  par  cè  procédé  il  est  difficile  d’eb- 

a 4 * * 

tenir  un  résultat  bien  précis.  • . .« 

Les  salpêtres  contiennent  ordinairement  dix  à 
douze  parties  sur  cent  de  matières  étrangères  , 


.** 


et  d’eau.  , . - . 

t,  tr.~  • / 

Si  l’on  voulait  avoir  le  titre  du  salpêtre  d’une 
manière  plus  exacte , voici  comment  il  faudrait 
s’y  prendre.  On  transformerait  le  nitrate  en  carbo- 
nate de  potasse  en  le  •calcinant  avec  du  charbon  ; ■ * 

alors  on  peut  connaître  au  moyen  de  l’acide 
sullurique  la  -quantité  de  potasse  qui  existe  dans  » 
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le  carbonate,  et  par  conséquent  la-quautité  de  ni- 
trate qui  existe  dans  le  salpêtre. 

Cette  opération  demande  quelques  précautions 
que  nous  allons  indiquer.  En  mettant  le  charbon 
dans  ufi  creuset  avec  le  nitre,  ily  aurait  explosion. 
Au  lieu  de  cela,  on  prend  io  grammes  de  nitre, 
5 de  charbon  et  4°  de  sel  marin  pur;  on  met  le 
tout  dans  une  cuiller  ou  capsule  en  fer,  que  l’on 
recouvre  d’un  dôme  pour  empêcher  l’effusion  de 
la  matière;  et  l’on  chauffe. 

Ce  procédé  est  plus  long  que  l’autre.  On  pour- 
rait avec  le  premier  faire  20  ou  5o  essais  par 
heure;  avec  celui-ci,  on  n’en  pourrait  faire  que 
deux;  , ••  . • . • - 

Il  y en  â d’autres  plus  précis , qui  sont  chi- 
* » r j . 

miquês  et  trop  compliqués  pour  les  considérer 

comme  procédés  praticables  dans  les  arts. 

Quand  on  a déterminé  le  titre  du  salpêtre,  il 
faut  le  purifier. 

Supposons  qqe  l’on  ait  de  l’eau  chargée  de 

* * * t ‘«/T*. 

nitre,  on  s’en  sert  pour  laver  le  nitre  brut;  elle 
dissout  le  sel  marin;  ensuite  on  jette  le  salpêtre 
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dans  une  chaudière  pour  procéder  à fa  dissolu- 
tion. Quand  elle  est  opérée,  on  chauffe,  on  laisse 
reposer  et  l’on  fait  cristalliser.  La  cristallisation  se 
fait  dans  un  bassin  très  large  et  peu  profond  )}'é* 

• *;  * * V 

vaporation  est  .prompte.  Un  homme  remue  pen- 
dant l’évaporation,  pour  empêcher  que  de  grands 
cristaux  ne  se  forment.  On  trouble  autant  qu’on 
le  peut  la  cristallisation,  et  l’on*à  du  nitre  dont 
l’apparence  est  celle  du  sucre  ou  du  sable.  On 
met  ce  nitre  dans  des  réservoirs  particuliers,  et 
on  l’arrose  avec  l’eau  qui  a servi  aux  opéra-* 
tions  précédentes  ou  bien  avec  de  l’eau  pure. 
Le  troisième  lavage  laisse  le  niti;e  à peu  près 
pur.  • * / 

Ce  procédé  est  fondé  sur  ce  que  les  substances 
étrangères  ne  sont  que  dans  Veau-mère  et  que 
les  lavages  enlèvent  cette  eau.  Une  objection  se 
présente.  Les  cristaux  du  nitre  sont  très  petits  et 
ils  offrent  plus  de  surface  pour  la  dissolution 
quand  on  les  lave;  il  faut  en  convenir;  mais 
quand  les  cristaux  sont  petits,  on  a observé  qu’ils 
se  lavaient  plus  facilement,  que  l’eau  passait  à 
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travers;  au  lieu  que  si  l’on  prenait  de  groscristaux 
ils  pourraient  renfermer  des  eaïuc-mères  dans 
leui  intérieur,  que  les  lavages  n enlèveraient  pas, 
ne  pouvant  y pénétrer. 

On  a trois  eaux  de  lavage  : la  première  est  la 
plus  impure;  les  autres  le  sont  moins.  On  se 
sert  de  la  première  eau  pour  laver  les  salpêtres 
bruts  ; les  autres  servent  pour  faire  le  lavage  du 
nitre  purifié. 

(.est  ainsi  que  Ion  obtient  un  salpêtre  qui 
contient  un  dix-millième,  un  quinze-millième 
et  quelquefois  un  vingt-millième  de  substances 
étrangères. 

Je  passe  à l’examen  des  autres  nitrates,  sur  les- 
quels nous  nous  arrêterons  peu. 

Le  nitrate  de  soude  était  connu  autrefois  sous 
le  nom  de  nitre  cube , d’après  sa  manière  de  cris- 
talliser. 11  est  peu  utile  dans  les  arts. 

Il  est  beaucoup  plus  soluble  que  le  nitrate  de 
potasse  à froid.  A zéro,  ioo  parties  d’eau  en  pren- 
nent 75  parties;  à ioo°,  la  même  quantité  en 
dissout  17a  parties.  Ce  sel,  sous  ce  rapport, 
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est  d’une  purification  moins  facile  que  le  nitrate 
de  potasse.  ; 

Quand  on  le  décompose  par  l’âction  de  la  cha- 
leur , il  donne  à peu  près  les  mêmes  résultats  que 
le  nitrate  de  potasse , de  l’axote  et  de  l’oxigène. 

A.  l’air,  il  est  plus  déliquescent  qtie  le  salpêtre. 

Si  l’on  s’en  serrait  pour  faire  de  la  poudre , elle 
serait  plus  difficile  à conserver.  On  pourrait  ce- 
pendant faire  de  véritable  poudre  avec  ce  sel  ; 

elle  serait  très  bonne  , quoiqu’un  peu  moins  in- 

* ’ 

flammable.  On  le  trouve  natif  dans  quelques  con- 

, . * # 

trées  lointaines.  " * ' 

Le  nitrate  d’ammoniaque  s’obtient  directement 
par  la  combinaison  de  l’acide  et  de  l’ammoniaque  ; 
ce  sel  affecte  différentes  formes  cristallines.  Si 
l’on  fait  évaporer  sa  dissolution  à une  douce  cha- 

f ^ • , 

leur,  on  l’obtient  en  prismes  hexaèdres  ; si  l’éva- 
poration a lieu  à ioo°,  les  prismes  sont  très  fins 
et  soyeux.  Si  on  le  fait  évaporer  à une  chaleur 
plus  élevée , il  se  prend  en  masse.  Ces  trois  aspects 
annoncent  des  quantités  d’eau  différentes.  L’ana- 
lyse n’en  a pas  été  faite  exactement. 


Digitized  by  Google 


COURS 


■Ce  sel  est  très  soluble.  Quand  ou  l’expose  à une 
température  de  a3o°,  il  se  de'compose  et  produit 
du  protoxide  ^d’azote  et  de -l’eau.  Lorsque  le  gaz 
commence  à se  dégager,  il  faut  baisser  la  tem- 
pérature ; sans  cela  il  se  formerait  de  l’hyponi- 
trite  d?ammoniaque.  Ce  sel  d’ailleurs  se  volatilise 
en  même  temps  qu’il  se  décompose. 

Le  nitrate  d’ammoniaque  étant  projeté  sur  les 
charbons,  fuse  rapidement,  et  brûle  avec  une 
flamme  rouge  comme  celle  de  l’hydrogène. 

En  se  décomposant,  il  donne  des  produits  qui 
sont  dans  des  proportions  très  simples.-  ;I1  con- 
tient i atome  d’acide  nitrique,  qui  renferme 
x -atome  d’azote  et  5 d’oxigène , et  i atome  d’am- 
moniaque,  qui  est  composé  de  i atome  d’azote 
et  de  5 atomes  d’hydrogène.  Aussi,  par  sa  dé- 
composition, donne-t-il  naissance  à de  l’eau  et 
à du  protoxide  d’azote;  c’est-à-dire  que  les 
3 atomes  d’hydrogène  s’unissent  à 5 atomes  d’oxi- 
gène et  forment  de  l’eau , et  que  les  2 atomes 
d’azote  s’unissent  aux  2 autres  atomes  d’oxigène 
pour  former  le  protoxide  d’azote.  Pour  ob- 
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tenir  ces  produits,  il  faut  procéder  lentement. 

Le  nitrate  d’ammoniaque  produit  un  froid  très 
rapide  quand  on  ‘le  mêle  avec  de  l’eau.  De  l’eau 
à i3°,  en  la  saturant  de  ce  sel,  tombera  à ^"  au- 
dessous  de  zéro,  ce  qui  est  un  abaissement  de 

t 

température  de  26°.  ••».  .. 

* * ..  » . 

Voici  encore  une  autre  particularité  relative 
à la  production  du  froid  > c’est  que  si  l’oirmêle 
la  dissolution  du,  nitrate  (^ammoniaque  étant 
à 1 3°  au-dessous  de  zéro  avec  de  l’eau,  à i5"  -au- 
dessus , il  y aura  encore  5°  de  froid  de  produit. 

Ce  n’eSt  pas  fout  : si  l’on  prend  la  densité  dé 
la  dissolution  avant  le  mélange  ainsi  que  celle  de 
l’eau,  ou  trouve  ensuite  que  la  densité  du  mé- 
lange est  plus  grande  que  la'  moyenne  des  deux 
autres  densités;  il  y a donc  eu  condensation.  Or, 

r 4 ^ * ' , # 

en  général,  la  condensation  amène  production 
de  chaleur,  et  cependant  ici  il  y a production  de 
froid.  ' 

On  obtient  des  résultats  analogues  avec  d’au- 
tres sels  ; mais  avéc  celui-ci  ils  sont  plus  mar- 
qués. Ces  résultats  «ont  très  important  pour  la 
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théorie  de  la  chaleur;  c’est  à M.  Berthollet  que 
l’on  doit  ces  observations. 

Le  nitrate  de  baryte  cristallise  en  octaèdres 
réguliers. 

Ce  sel  a une  solubilité  dont  je  vais  citer  quel- 
ques nombres,  ioo  parties  d’eau  à zéro  en  dis- 
solvent 5 parties  ; à 52%  elles  en  dissolvent  1 8 par- 
ties; à ioi°,G,  elles  en  dissolvent  35  parties. 

Il  est  complètement  insoluble  dans  l’alcool  et 
dans  l’acide  nitrique. 

En  versant  de  l’acide  nitrique  sur  une  dissolu- 
tion de  nitrate  de  baryte,  il  se  forme  hn  préci- 
pité qui  est  le  nitrate  de  baryte. 

Cette  expérience  nous  apprend  une  chose  qu’il 
est  bon  de  connaître;  c’est  que  si  l’on  a pris  du 
carbonate  de  baryte  et  qu’on  verse  de  l’acide  ni- 
trique très  concentré  dessus,  il  ne  se  dissoudra 
pas,  parce  que  le  nitrate  qui  se  forme  est  inso- 
luble dans  l’acide. 

La  chaleur  fait  décrépiter  le  nitrate  de  baryte; 
il  se  décompose , et  donne  de  l’acide  nitreux  et  de 
1 oxigène  pur.  Quand  tout  le  nitrate  est  décom- 
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posé,  il  se  forme  du  deutoxide  de  barium.  Ce- 
pendant, d’après  les  essais  qui  tint  été  faits,  il 
parait  que  ce  deutoxide  n’est  pas  aussi  pur  que 
celui  que  l’on  obtient  en  faisant  passer  sur  la  ba- 
ryte rouge  de Toxigène  jusqu’à  saturation. 

Le  nitrate  de  strontiane  cristallise  en  beaux 

' ' „ **»  “ 

octaèdres , à une  température  ordinaire  uti  peu 
froide  : il  contient  assez  d’eau.  Il  est  plus  soluble 
à froid  que  le  nitrate  de  baryte. 

Le  nitrate  de  chaux  présente  quelque  intérêt, 
parce  qp’il  existe  dans  le  nitre  en  même  temps 
que  le  nitrate  de  potasse,  dans  les  bergeries , dans 
les  étables,  dans  les  habitations*  mais  les  berge- 
ries sont  plus  riches  en  nitrate  de  chaux  que  les 
matériaux  provenant  des  démolitions. 

Ce  sel  contient  beaucoup  d’eâu  de  cristallisa- 
tion : elle  n’a  pas  été-  déterminée.  Set  cristaux 
sont  des  prismes  hexaèdres  très  allongés. 

Il  se  dissout  dans  l’eau , et  est  très  déliquescertt. . 
Il  reste  toujours  humide  à l’ait.  1 

L’alcool  le  dissout  en  abondance,  tandis  que 
le  nitrate  de  potasse  n’étant  pas  soluble  dans  l’ai- 
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cool  un  peu  concentré , on  peut  se  servif  dé  ce 
moyen  pour  analyser  les  plâtras.  Ou  prend  une 
dissolution  provenant  des  lessives  des  platras; 
on. y verse  de  l’alcool,  qui  enlève  le  nitrate  de 
chaux,  et  précipite  le  nitrate  de  potasse.  C’est  Un 
moyen  simple  d’analyse. 

« Le  nitrate  de  chaux  se  décompose  par  la  cha- 
leur avec  une  extrême  facilité  , et  il  donne  de 
'*  » * 

“ l’acide  nitreux  en  grande  abondance.  L’expé- 
rience est  très  facile  à faire  dans  un  petit  tube  de 
verre  ; les  premières  portions  de  gaz  qui  se  dé- 
gagent sont  même  de -l’acide  nitreux. 

Le  nitrate  de  magnésie  est  tout-à-fait  analogue 
an  nitrate  de  chaux.  Il  est  sol nble  dans  l’alcool , 
très  soluble  dans  4’eau,  et  plus  facile  à décom- 

poser  par  la  chaleur  que  le  nitrate  de  chaux. 

*1 <•  * > 1 . *•  „ * • • , 

Le  nitrate  d’alumine  est  un. sel  d’une  décom- 
position facile  par  la  chaleur;  il  donne  même 
beaucoup  4?âeideilitriqpe.  V * ■ 

Voilà  les  sels  formés  par  des  bases  terreuses 
où  alcalines.  Je  m’occuperai  rapidement  des  sels 
à bases  métalliques.  ' ’ : *•'  ** 
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L’étain,  mis  en  èontact  avec  l’acidc  nitrique, 
donne  un  deutoxide  qui  est  insoluble  ; mais  eu 
étendant  l’acide  de  beaucoup  d’eau,  on  obtient 
du  protoxide  qui  se  dissout  dans  l’acide.  Cepen- 
dant on  n'a  que  momentanément  cette  disso- 
• lution.  - • # . 

L’antimoine  se  conduit  de  la 'même  manière  à 
peu  près.  Traité  par  l’acide  nitrique , il  donne  de 
l’acide  antimonieux  et  antimonique. 

Le  bismuth  est  attaqué  vivement  par  l’acide 
nitrique,  mais  il  reste  en  dissolution.  On  a un 
sel  qui  se  présente  sous  forme  de  cristaux  qua- 
drangulaires  terminés  par  des  pyramides  à quatre 
faces.  Ce  sel  renferme  trois  proportions  d’eau  ; sa 
réaction  sur  les  papiers  colorés  est  très  forte. .. 

Le  nitrate  de  bismuth  ne  peut  exister,  pour 
ainsi  dire,  qu’à  l’état  solide.  Si  on  le  dissout  dans 
de  l’eau,  il  se  décompose  en  .deux  sels.  L’eau 
s’empare  de  l’acide,  et  il  y a précipitation  de 
l’oxide  ; mais  l’acide  et  l’oxide  ne  sont  pas  purs. 
Le  précipité  est  ce  que  l’on  connaît  sous  le  nom 
de  blanc  de  fard.  En  précipitant  avec  peu  d’eau, 
G.-L.  Chim.  u«  leçob.  2 
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on  a de  petits  cristaux.  Si  l’tm  décompose  le  sd 

‘ . , ■ 

par  la  chaleur,  on  obtient  de  l’oxide  de  bismuth 

pur. 

Le  nitrate  de  cuivre  se  forme  directement  avec 

J 

l’acide  et  le  cuivre  : le  métal  est  vivement  atta- 

• « 

qué  ; il  faut  même  prendre  de  l’acide  un  peu  • 
affaibli.  Sans  cela, .à  mesure  que  l’action  a lieu  , 
il  y a dégagement  de  chaleur,  et  Faction  devient 
même  assez  forte  pour  produire  une  explosion 
et  faire  briser  les  vases  ; aussi  quand  l’acide  est 

concentré,  l’action  est  tumultueuse  et  peut  être 

‘ ' * 

dangereuse.  Si  l?on  preftd  de  l’acide  nitrique  très 
faible,  il  se  dégage  du  gaz  deutoxide  d’azote, 

. mais  qui  n’est  pas  très  pur. 

Le  nitrate  de  cuivre  cristallise  en  longs  prismes 
quadrangulaires.  Il  est  caustique , et  corrode  la 
peau;  la  saveur  en  est  épouvantable.  Le  cuivre 
donne  toujours  upe saveur styptique particulière. 

Ce  sel  se  dissout  en  très  grande  quantité  dans 
l’eau;  il  est  même  soluble  dans  l’alcool.  Les  dis- 
solutions sont  bleues,  ce  quelles  doivent  à l’eau  : 
quand  le  sel  est  anhydre,  il  est  blanc. 
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On  obtient  un  sous-nitrate  de  cuivre  en  versant 

• * . . 

de  là. potasse  en  petite  quantité  dans  la  dissolution 
de  ce  nitrate.  Ce  sous-nitrate  contient  un  cin- 

N 

quième d’acide,  selon  M.  Berzelius. 

• t * * 

Le  nitrate  de  cuivre  exposé  à.  l’action  de  la 
chaleur  se  décompose  avec  une  grande  facilité,  et 
l’on  obtient  de  l’oxide  noir  très  pur»  Cet  oxide  sert 
dans  l'analyse  des  matières  végétales  et  animales. 

Si  l’on  veut  savoir  combien  le  cuivre  exige 
d’oxigène  pour  s’oxider,  on  prend  cinq  grammes 
de  cuivre  pur  que  l’on  met  dans  un  matras  ; on 
verse  dessus  de  l’acide  nitrique,  et  quand  le  cuivre 
est  dissous,  on  chauffe  de  manière  à décomposer 
le  nitrate  : le  poids  de  l’oxide  indique  facilement 

• r " 4 » , » 

l’oxigène  absorbé.  * \ ' • . • ' 1 

Le  plomb  forme  des  sels  à plusieurs. propor- 
tions avec  l’acide  nitrique.  Il  ne  faut  pas  faire 

• * 

bouillir  trop  long-temps  le  plomb  avec  l’acide. 
Le  nitrate  de  plomb  est  sans  couleur  ; il  cristallise 
facilement  en  octaèdres  presque  opaques.  Sa  sa- 
veur est  sucrée , comme  celle  de  tous  les  sels  de 
plomb. 
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11  n’est  pas  trèssôluble  clans  l’eau  ; car  xüo  par- 
ties d’eau  n’en  prennent;  que  i3  parties  à froid. 

Exposé  à l’action de  la  chaleur,  il  décrépite  fot- 
terne Bt,  il  fond,  se  décompose  et  donne  pour 
produit  de  l’acide  nitreux  et  de  l’oxigène.  C’est 
ce  sel  que  l’on  emploie  pour  avoir  de  l’acide  ni- 
treux pur.  Pour  cela  on  le  met  dans  une  cornue 
de  verre,  à laquelle  on  adapte  une  allonge  pour 
communiquer  au  récipient.  Le  sel  fournit  un  li- 
quide jaune  qui  est  Tacide  nitreux  anhydre.  Il 
faut  refroidir'le  récipient  pour  le  condenser. 

Le  nitrate  de  plonib  en  dissolution  est  décom- 
posé par  l’ammoniaque,  de  manière  qu'il'- reste 
du  nitrate  avec  excès  de  plomb.  En  mettant  peu 

. • .1  . 

d’ammoniaque,  on  a un  sous-nitrâte  de  plomb 

A p 

composé  d’un  atome  d’acide  et  de  deux  atomes 

de  base.  Pour  former  | nitrate  de  plomb  on  met 

un  peu  plus  d’ammoniaque.  Si  Fon  met  un  excé- 

dant d’ammoniaque,  il  se  forme-alorsun  autre  sel 
. ’ # . •»  * 
ou  \ nitrate  de  plomb.  Ensuite  ou  aura  beau 
- ' • • 9 

mettre  une  plus  grande  quantité  d’ammoniaque, 

le  J nitrate  ne  sera  pas  altéré. 
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Ces  phénomènes  ont  fourni  à M.  Berzelius 
des  argutnens  sur  la  composition  de  l’azote, 
qu'il  considère  comme  formé  d’oxigène  et 
d’une  base  particulière  qu’il  appelle  ammo-> 
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Nous  ayons  ici  quatre  sel$.  Supposons  que  l’a- 
zote soit  un  corps  simple;  alors  dans  le  nitrate, 
neutre  l’oxigène  de  l’acide  est  quintuple  de  l’oxi- 
gène  de  la  base  ; dans  lé  sous-nitrate  ou  £ nitraté, 
l’oxigène  de  l’acide  sera  égal  à deux  fois  et  demie 
celui  de  la  base  ; dans  le  £ .nitrate  , il  sera  égal  à 

une  fois  et  deux  tiers  celui  de  la  base  ; et  dans  le 

7 

£ nitrate,  il  sera  égal  aux  cinq  sixièmes  de  celui 
delà  base;  mais -ces  nombres  5,2  -j,  i f,  ne  sont 
pas  en  proportions  simples;  • \% 

Supposons  qUe  üazote  soit  un  oxide;  il  y aura 

9 \ % . • ■ , . ' * 

uu  atome  d’oxigène  dans  la  base.  Ainsi  dans  le  ni- 
trate neutre,  il  y aura  six  fois  l’oxigène  de  la  base; 
dans  le  £ nitrate,  trois  fois  I’oxigèné  de  la  base  ; 
dans  le  g nitrate,  deux  fois  celui- de  la  base,  et  dans 
le  g- nitrate,  une  fois  celui  de  la  base.  Or,  les  nom- 
bres 6,  5,  3,  i sont  en  rapport  simple;  d’où 
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M:  Berzelias  conclut  que  c’est  la-dernière  suppo- 
sition qui  est  la  vérité. 

C&  sont  des  présomptions , mais  ce  ne  sont  pas 
de&faits.  : . . . . • . . ‘ ‘ 

Le  mercure  forme  deux  oxides,  le  peroxide  et 
le  protoxide,  et  forme  aussi  deux  sels.  En  dissol- 
vant à froid  le  mercure  dans  l’acide  nitrique,  vous 
aurez  un  sel  particulier  qui  reüferrflera  un  atome 

d’acide  , un  atome  d’oxide  et  deux  atomes 

«*  * - ' , * . 

d’eau.  • • ■ . 

. « . - *,  ■ 

Lorsqu’on  broie  le  nitrate  de  mercure  avec  le 
sel  marin,  il  se  forme  du  chlorure.  , _ 

t.  » .*  * ' , **  * » * 

Les  divers  sels  de  mercure  ont  la  propriété  de 

se  décomposer  par  l’eau  et  de  produire  du  turbith 

nitreux.  Ces  turbiths  sontextrêmement  variables. 
- - ' » ' # . * . « , 

Les  nitrates  de  mercure  se  décomposent  par 
* « * f 
l’action  de  la  chaleur  ; il.  se  dégage  de  l’acide  ni- 
treux, de  l’oxigène,  et  il  reste  un  précipite'  rouge. 
C’est  ce  précipité  qui  est  tout-à-rfait  analogue  au 
peroxide  et  que  les  alchimistes  préparaient  dans 
l'enfer  de  Boy  le , c’est-à-dire  en  tenant  le  mer- 
cure plusieurs  jours  sur  le  feu  dans  un  matra6 , 
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de  manière  que  le  col  ne  donnât  passage  à l’air 
que  par  nue  ouverture  capillaire. 

Pour  obtenir  le  précipité  dune  belle  couleur, 

* * 4 • * ' ' 

il  faut  prendre  du  pernitrate  dont  la  cristallisa- 
tion a été  troublée. 
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L’acide  nitrique  attaque  très  bien  ^argent  : 
cet  acide  est  même  son  véritable  dissolvant. 
Il  se  dégage  du  gaz  nitreux  ou  deutoxide  d’a- 
zote parfaitement  pur , et  il  se  forme  une  dis» 
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solution  qui  est  du  nitrate  d’argent.  Cette  disso- 
lution est-  aeide  quand  on,  la  conserve  liquide  ; 
mais,  si  on  l’évapore,  on  peut  avoir  un  sel  neutre. 
Ce  sel  est  même  du  petit  nombre  de  ceux  qu’on 
peut  regarder  comme  parfaitement  neutres.  Cela 

• V ‘ •**  • . 1 ‘ ' . . 

prouve  que  l’argent  a une  grande  affinité  poul- 
ies acides,  et  qu’il  a un  pouvoir  neutralisant 
plus  puissant  que  les  autres  bases,  et  peut  chasser 
de  leur  combinaison  les  acides,  qui  n’auraient 
pas  la  même  force,  en  supposant  que  la  dissolu- 
bilité n’ait  pas  une  influence  sur  ce  fait,  ce  que 
nous  ne  pensons  pas. 

Le  nitrate  d’argent  peut  être  obtenu  en  cris- 
taux bien  formés,  quand  il  contient  un  petit  excès 
d’acide.  Ce  sont  alors  des  prismes  rhomboïdaux 
droits,  mais  aplatis,  ou  des  lames  rhomboidales 
qui  se  croisent  en  diyersscns;  lorsqu’il  est  neutre , 
il  cristallise  plus  difficilement. 

Il  est  formé  d’un  atome  d'argent  et  d’un  atome 
d’acide  nitrique. 

L’eau  en  dissout  à peu  près  son  poids , à la 
température  ordinaire. 
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L’alcool  en  prend  le  quart  de  son  poids. 

11  est  fusible  à une  chaleur  moins  élevée  que 
la  chaleur  rouge,  et  coule  alors  comme  de  l’eap. 


Une  température  plus  élevée  le  décomp6s^:>l  . 
donne  de  l’acide  nitreux  et  de  l’oxigène.y'/’  ; ' 


Quand  fargent  n’est  point  mêlé  avec  ducuivre, 
le  nitrate  fondu  a une  couleur  gris-perle.  C’est 
dans  cet  état  qu’on  l’appelle  pierre  infernale. 

Quand  l’argent  contient  du  cuivre, -le  nitrate 
fondu  a une  couleur  brune.  En  Pharm^eié,  il 
faut  éviter  le  cuivre,  ce  qui  n’est  pas  difficile.  Sup- 
posons du  nitrate  d’argent  contenant  un  dixième 
de  cuivre;  en  le  faisant  fondre  et  élevant  assez 

* *9  » 

la  température,  le  nitrate  de  cuivre  se  décorn- 
posant  plus  facilement  que  le  nitrate  d’argent, 

jw.  _ _ itr’' 

on  peut  de  cette  manière  purger  le  nitrate  d’ar- 
gent du  cuivre  qu’il  contenait , eu  perdant  un 
peu  d’argent  qu’on  trouve  ensuite  dans  le  résidu. 
Vous  vous  rappelez,  que  le  nitrate  de  cuivre  se 
change  au  feu  en  soùs-nitrate insoluble , et  que, 
lorsqu’on  pousse  la  chaleur  au-delà  de  la  chaleur 
rouge,’ on  n’a  pour  résidu  quede  l’oxide  de  cuivre. 


G.-L.  13e  LEÇON. 


H 


w 
' ■€&£'  > 


*1* 


. '*  m 


Digitized  by  Google 


4 


COURS 


Il  existe  cependant  d'autres  .moyens  de  purifier 
l’argent;  toutefois  il  vaut  beaucoup  mieux  se  ser- 
vir d'argent  parfaitement  pur,  qu’on  se  procure' 
aisément  dans  le  commerce.  î. 

Le  nitrate  d’argent  exposé  à la  lumière  a la 
propriété  de  noircir.  On  ne  connaît  pal  la  nature 
de  ce  phénomène,  et  l’on  ne  sait  pas  l’espèce  de 
changement  qui  s'opère.  . • 

Lorsqu’on  plongé  dans  une  dissolution  d’ar- 
gent un  tissu  de  nature  végétale  ou  animale,  de 
la  toile  ou  de  la  soie,  par  exeqjpîe,  et  qu’on  l’ex- 
pose  à la  lumière,  le  nitrate  noircit  ce  tissu  très 
promptement  et  forme  une  couleur  indélébile. 
On  a profité  de  eette  propriété  pour  marquer  le 
linge  et  les  étoffes.  C’est  la  marque  la  plus  sure; 
car  celles  de  fil  se  détachent  très  aisément  , et 
quand  on  se  sert  de  l’oxide  de  fer,  on  peut  l’en- 
lever par  le  moyen  des  oxalates.  Les  marques  de 
nitrate  d’argent"  sont  irieffaçables. 

Il  faut  quelques  précautions  pour  s’en  servir.  Il 
ne  faut  pas  prendre  une  liqueur  qui  coule  comme 
l’eau , parce  quelle  ne  resterait  pas  dans  le  point 
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où  elle  serait  placée.  A une  dissolution  de  nitrate 
plus  ou  moins  étendue,  pn  ajoute  un  peu  de 
gomme  arabique,  et  on  remploie  comme  l’encre. 
On  rend  l’étoffe  un  peu  plus  ferme  avec  du  car- 
bonate  de  soude  ou  même  avec  du  savon;  on  I3 
passé  au  fer  chaud  pour  lui  donner  un  certain 

poli et  l’on  écrit  dessus  comme  sur  le  papier.  On 

ar* :,Æ  ' • 

peut  faire  aussi  des  dessins’.  On  expose  l’écriture 
à la  lumière;  elle  devient  brune  d’abôrd,  puis 
noire;  quelquefois , . pour  mieux  voir  les  traits 
que  l’on  trace,  on  ajoute  au  nitrate  une  matière 
colorante. 

Le  nitrate  d’argent  est  facilement  réduit  par 
une  foule  de  corps  ; et  en  effet  l’acide  nitrique 
lui-même  n’est  pas  d’une  difficile  décomposi- 
tion, non  plus  que  l’oxide  d’argent.. -Si  l’on  mêle 
du  nitrate  d’argent  avec  du  charbon  et  que  l’on 
chauffe  à la  température  de- Veau  bouillante,  on 
obtient  un  dégagement  ^e  deutoxide  d’azote  ët 
d’acide  earbonique;  l’argent  passe  à l’état  métal- 
lique et  cristallise  très  bien.  . • 

* t 

•En  exposant  la  dissolution  d’argent  mêlée  avee 
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dü'Charboa  au  contact  de  la  lumière,  il  y a aussi 
décomposition , dégagement  d’acide  carbonique, 

7$SÈf>  Æ*  * 

de  gaz  nitreux,  et  l’argent  reste.  La  lumière  est 
absorbée  ; il  .y  a élévation  ■de  température  dans 

* ,V'< 

l’endroit  où  la  lumière  frappe,  et, l’on  obtient  le 
nième  résultat  que  par  la  chaleur.  ’ % 

On'peut  réduire  le  nitrate  d’argent  par  le  phos- 

* • • ' 

phore,  soit  par  la  voie  humide,  soit  par  la  voie 

sèchël.  7 ■ v; 

Si  l’on  frappe  sur  un  mélange  de  nitrate  d’ar- 
gent et  de  phosphore , il  y a détonation. 

Une  foule  de  corps  peuvent  décomposer  le 
nitrate  d’argent.  La  plupart  des  métaux  opèrent 
cette  décomposition  et  se  substituent  à l’argent. 

On  a voulu  faire  quelques  applications  de  cette 
propriété  du  nitrate  d’argent  dans  les  arts.  Une 
Anglaise  > miss  Fulham,  avait  remarqué  qu’en 
exposant  une  étoffe  de  soie  enduite  de  nitrate 
d’argent  au  gaz  hydrogène,  le  nitrate  étak  ré- 
duit et  l’argent  précipité  à l’état  métallique. 
C’était  un  moyen  pour  faire  des  dessins  argentés 
sur  les  étoffes.  : i . ■ ; ' , * •’ 
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Cette  réduction  s’opère,  il  est  vrai,  mais- on 
n’obtient  jamais  l’argent  parfaitement  métallique; 
il  est  terne , irisé,  et  n’a  pas  le  brillant  qui  lui  est 
propre.- 

On  peut  réduire  l’argent  du  nitrate  par  quel- 
ques acides  qui  ont  beaucoup  d’affinité  pour  l’oxi- 
gène,  comme  l’acide  phosphoreux  , etc. 

On  se  sert  du  nitrate  d’argent  dans  les  labora- 
toires, sous  le  nom  de  dissolution -(T argent.  On 
préfère  cette  dissolution  à celle  par  l’acide  sulfu- 
rique’, qui,  dans  beaucoup  de  cas , occasionedes 
précipités  dus  à l’acide  du  sel. 

Le  nitrate  d’argent  est  employé  en  Pharmacie  : 
on  en  fait  usage  à l’intérieur  et  à l’extérieur.'  Il 
est  cautérisant,  et  est  connu  sous  le  nom  de 
pierre  infernale;  On  ne  doit  se  servir  que  de  celui 
qui  est  gris  ; on  a aussi  remarqué  qu’il  est  un 
puissant  antiseptique.  C’est  une  propriété  com- 
mune à d’autres  corps,  particulièrement  au  chlo- 
rure de  mercure,  qui  conserve  très  bien  les  ma- 
tières animales  et  végétales. 

La  dissolution  des  monnaies  d’argent  dans  l’a- 
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eide  nitrique  est  Verte,  parce  qu’il  y a du  cuivre 
dans  les  pièces  d’argent.  * . 

Si  l’on  voulait  purifier  une  semblable  dissolu- 
tion du  cuivre  quelle  renferme,  on  prendrait 
une  portion  de  ce  nitrate  que  l’on  mettrait  sépa- 
rément dans  un  verre,  et  que  l’on  décomposerait 

j 

par  un  excèsde  potasse  ; le  précipité  brun  d’oxides 
d’argent  et  de  cuivre  serait  lavé  jusqu’à  ce  qu’on 
eût  enlevé  tout  le  nitrate  de  potasse.  En  jetant 
ensuite  cet  oxide  dans  la  dissolution  d’argent  res- 
tante, comme  l’argent  est  plus  neutralisant  ou  a 

»,  H 

plus  d’affinité  que  le  cuivre  pour  l’acide  nitrique, 
il  déplace  et  précipite  le  cuivre  qu  elle  contient. 

On  peut  aussi  purifier  la  dissolution  par  le 
moyen xl’un  peu  de  potasse,  qiji  précipite  l’oxide 
de  cuivre  de  préférence  à l’oxide  d’argent;  et 
comme  le  nitrate  de  potasse  qui  se  produit  ne 
donne  lieu  à aucun  précipité  dans  les  dissolutions 
avec  lesquelles  on  mêle  le  nitrate  d’argent,  il  est 
tout-à-ffait -indifférent  dans  la  liqueur. 

Voilà  tout  ce  que  nous  dirons  des  nitrates  mé- 
talliques ; les  autres  ont  peu  d’intérêt.  Vous  êtes 
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maintenant  en  état  de  vous  figurer  les  propriétés 
de  ces  sèfcrqifi  sont  tous  ■solubles,,  a 1 exception 
de  quelques  nitrates  basiques,  et  facilement  déy 

composables.  y 

A côté  des  nitrates  se  trouvent  les  hjpanitrites. 
11  y a deux  acides  au-dessous  de  l’acide  nitrique , 
l’acide  nitreux  et  l’acide  hyponitreux.  L’acide 
oitreux  est  formé  de  i atome  d azote  et  de 
4 atomes  d’oxigène.,  ou  bien , en  volume  , de 
î d’azote  et  a volumes  d’oxigène,  ou  bien  en- 
core , comme  on  peut  l’obterur  avec  le  deutoxide 
d’azote , il  est  formé  de  i Volume  de  gaz  oxigène 
et  de  i de  gaz  nitreux;  qui  contient  i d’azote  et 
i d’oxigène.  ' ' 

L’acide  hyponitreux  est  fotmé  de  i atome  d’a- 
zote et  de  3 d’oxigène,  en  sorte  que  nous  Avons 
cette  série  fort  naturelle  pour  les  combinaisons 
de  l’oxigène  et  de  l’azote  : • ‘ ^ 

! aiorae  d’azote  et  i d’oxigène  produisent  le  protoxide  d’gzote. 
t d’azote  _ •x  d'oxigène  le  gaz  nitreux.  ’ 

r d’azote  3 d’oxigène  l’acide  hyponitreux.  ‘ t, 

,'V  >i  ilîazotc  4 d’oxigène  i’oèidc  nitreux. 

.(•i d’azoté  5 d’oxigène  l'acide  nitrigne. 
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Ainsi  l’azote  donne  trois  acides  ; mais  il  n’y  en 
a -que  deux,  l’acide  nitrique  et  l’Acide  hyponi- 
treux,  qui  se  combinent  avec  les  bases.  Lors- 
qu’on présente  une  base  à l’acide  nitreux , il  se 

I * • « 

décompose , dégage  de  l’oxide  d’azote , et  pro- 
duit un  hyponitrite.  . 

* . * . . 

L’acide  hyponitreux  est  formé  , avons-uous 

dit,  de  i atome  d’azote  égal  à 1,77036,  et  de  5 
d’oxigène , ce  qui  donne , pour  le  poids  atomis- 
tique de  ce  cçr’ps,  77036.  En  réunissant  ce 
nombre  à celui  quiïeprésente  le  poids  de  chaque 
base,  vous  aurez  celui  des  différons  sels. 

Voici  les  caractères  génériques  de.  ces  sels. 

Ils  sont  toujours  décomposés  par  la  chaleur,  et 
douueut  des  résultats  analogues  à ceux  que  don- 
nent les  nitrates. 

'.  Lorsqu’on  les  expose  à l’action  de  la  chaleur  avec 
les  combustibles , ils  se  décomposent  et  brûlent 
les  combustibles  comme  le  font  les  nitrates , mais 


avec  bèaucoup  moins  d’intensité,  parce  que, 

ùMË"  •» 

dâns  les  hyponitrites  , nous  n’avons  que  3 atomes 
d’oxigène , et  que  nous  en  avions  5 dans  les  ni- 
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trates.  L’affinité  pourrait  jouer  un  rôle  dans  cotte 
combustion , mais  nous  avons  trop  peu  de  no- 
tions à cet  égard  pour  en  tenir  compte. 

Aussitôt  que  l’on  verse  sur  les  hyponitrites  un  • 
acide,  par  exemple,  des  acides  sulfurique  ou 
nitrique  faibles,  il  se  produit  un  dégagement 
de  vapeurs  rutilantes,  qui  sont  de  l’acide  nitreux. 
L acide  byponitrçux  se  décompose  en  deux  par- 


ties, en  acide  nitreux  et  en  azote. . . , 

Lorsque  l’on  verse  de  l’acide  sulfureux  sur  un 
hyponitrite , il  y a décomposition  de  l’acide  hypo- 
nitfeux  ’èt  formation  d’acide  sulfurique. 

Lorsqu'on  mêle' de  l’acide  hydrocldorique  avec 
de  l’acide  hyponitreux , celui-ci  ne  se  décompose 
pas.  Aussi  ce  mélange  ne  dissout  pas  l’or,  comme 
fait  l’acide  nitrique  uni  à l’acide  hydrochlorique, 
et  qui  forme  ce  qu’on  appelle  l’eau  régalé. 

Les  dissolutions  des  divers  hyponitrites  tenues 
en  ébullition  étant  étendues  d’eau , sedécompo- 

. m.  lSr  T .j» 

sent.  11  se  forme  des  sous -nitrates  en  quantité 
suffisante  pour  saturer  un  tiers  de  la  base , et  il 
se  dégage  de  l’àzote.  ..  . 
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Jhflin,  les  divers  hytebriitri tes  mêlés  à la  dis- 
solution rouge  de  manganèse  , la  décomposent 
promptement  , et  ramènent  le  manganèse  au 
• minimum  d’pxidation.  % 

Autrefois  ou  donnait  le  nom  de  nitrites  à des 
sels  qui  produisaient  des  vapeurs  rouges  par  les 

< . • j ; t' ; . ' 

acides;  mais  depuis  que  l’on  connaît  l’acide  hypo- 
nitreux,  c’est-à-dire  depuis  l’analyse  de  plusieurs 
sels  faite  par  MM.  Berzclius  et  Chevreül , on  a vu 
que  ces  sels  étaient  des  hyponitrites. 

Parmi  les  hypo  nitrites , on  ne  connaît  bien  que 

s.  À 4 • m % 

celui  formé  par  le  plomb.  En  .faisant  bouillir  du 
ploml)  avec  du  nitrate  de  plomb;  le  métal  entre 
cri  dissolution  peu  à peu , et  il  se  forme  un  { hy- 
ponilritede  plomb , parce  qu’il  y a excès  de  base. 
Proust  supposait  qu’il  se  formait  un  sous-oxide, 
et  que  c’était  un  nitrate  à un  degré  inférieur 
d’oxidation,  tandis  qu’il  est  certain  que  l’oxigène 
reste  constant  dans  l’oxide.  Si  Ton  prend  100 
parties  de  nitrate  de  plomb  cristallisé  et  78  par- 
ties de  feuille  de  plomb  ou  de  plomb  extrême- 
ment  divisé,  en  faisant  chauffer  de  maniéré*  a 
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bouillie,  ou  obtient  im sèl  qui,  pâiUe  .refroidisse - 
meut,  cristallise  eu  belles  aiguilles  dorées.  Ce  sel 
est -un  £ hyponitrite  de  ploulb,  formé  de  deux- 

i 

atomes  d’oxide  de  plomb  et  d’un  atome  d’acide  ' 
hyponitreux.  U a une  réaction  alcaline  sur  les  pa- 
piers réactifs.  L’eau  le  dissout  en  petite  quantité; 

• * • ^ 

voilà  pourquoi  il  se  sépare  de  la  dissolution  par 
le  refroidissement.  Il  n’en  reste  qu’une  faible 
portjon  dans  l’eau-mère. 

L’acide  sulfurique  décompose  facilement  ce 
sel,  dont  M.  Dulong  a fait  l’analyse. 

L’acide-carbonique  que  l’on  fait  passer,  dans 
une  dissolution  de  byponitrite  de  plonib  a 
la  propriété  d’enlever  la  . moitié  de  l’oxide  de 
plomb  et  de  le  précipiter  à l’ctat  de  carbonate. 
Il  reste  en  dissolution  un  hyponitrite  de  plomb 
neutre.  • 

On  obtient  aussi  de  l’hyponitrite  de  plomb 
neutre,  env^rsant  une  petite  quantité  d’acide  sul- 
furique sur  le  7 hyponitrite  de  plomb. 

V N V*  r ' 

En  mettant  une  plus  grande  quantitéde  plomb* 
avec  le  nitrate  de  plomb,  on  obtient  un  liquide 
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jaunâtre  qui  donne  par  l’évaporation  des  cristaux 
octaédriques  réguliers  compie  ceux  du  nitrate 
de  plomb;  mais  au  lieu  detre  blancs,  ils  sont 
jaunes.  . 

Ce  sel  a les  caractères  des  hypoiiitrites.  C’est 

un  5-  hyponitrite  ; il  contient  une  proportion 

* * * ' . » ' 

d’eau.  Si  on  le  fait  chauffer  à la  température  de 

l’eau  bouillante,  il  se  décompose  et  donne  du 

•’  X,  • ’ï  v*  * i • t * « * . 

deutoxide  d’azote.  . . « 

■ « x 

Il  j a un  troisième  hyponitrite  de  plomb  que 
l’on  obtient  en  faisant  bouillir  du  plomb  jusqu’à 
refus  de  dissolution  dans  le  nitrate  de  plomb. 
Si  vous  prenez  2 parties -de  .nitrate,  3 parties  de 
plomb  et  100  parties  d’eau,  en  faisant  bouillir 
jusqu’à  ce  que  le  tout  soit  dissous,  vous  ob- 
tiendréz  un  sel  rouge  brique  pâle  et  qui  sera 
le  ^ hyponitrite.  Ce  sel  contient  une  propor- 
tion d’eau , et  en  raison  de  la  grande  quantité  de 
plomb  qu’il  renferme  il  est  moins  soluble  que 

les  autres*  • ' v- 

• • •.-,4.  %,  *£«:• 

Voilà  les  trois  sels  qui  ont  été  étudiés  par 
MM.  Berzelius  et  Chevreul.  On  sait  qu’il  existe 
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beaucoup  d’autres  hyponitritçs,  mai, s il  n’ont  pas 
été  examinés.  . . , 

Pour  former  de  l’hyponitrite  de  cuivre,  on 
prend  une  dissolution  de  Sulfate  de  cuivre  et  I’pn 
y verse  avec  précaution  de  l’hjponitrite  de 
plomb;  l’hyponitrite  de  cuivre  se  forme  et’ reste 

en  dissolution,  tandis  que  lé  sulfate  de  plomb  se 

' / » 

précipite.  . , - 

On  fera  de  la  même  manière  l’hypônitrite  dt: 
fer.  On  ne  sait  rien  de  positif  sur  peS  sels;  qui- 
n’ont  pas  été  étudiés. 

Je  ne  terminerai  pas  l’histoire  des  nitrates  sans 
parler  de  l’une  de  leürs  applications  les  plus  im- 
portantes. . • • . 

La  poudre  dont  on  se  sert  pour  la  chasse  et  pour 
la  guerre  est  un  mélange  intime  de  trois  subs- 
tances que  yous  connaissez , de  soufre,  de  char- 
bon et  de  nitre.  Le  nitre  doit  être  pur;  s’il  était 
mêlé  à des  chlorures , la  poudre  serait  mauvaise 
et  plus  difficile  à garder,  parce  que  les  chlorures 
sont  déliquescens.  , , 

Le  soufre  s’obtient  facilement  pur  par  la  dis- 
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tillation.  Une  bonne  qualité -île  charbon  est 

• * ' ' , • • * * 

moins  aisée  à se  procurer. 

Le  charbon  a une  très  grande  influence  rpla- 
tivemeut  à la  qualité  de  la  poudre , en  raison  de 
la  manière  dont  il  a été  préparé.  Il  est  très  va- 
riable, selon  le  végétal  qui  l’a  fourni.  Lçs  bois 
durs  donnent  un  charbon  plus  compacte  que  celui 

des  bois  jeunes  et  tendres,  comme  les  bois  de 

* 

bouleau,  de  saule,  de  peuplier.  Les  charbons 
•légers  peuvent  se  réduire  facilement  en  poudre 
très  line,  et  en  même  temps  ils.sont  d’une  inflam- 
mation très  rapide  ; les  charbons  compactes  brû- 
lent difficilement.  Le  mode  de  carbonisation  a 
aussi  de  l’influence  sur  la  qualité  du  charbon. 
En  effet,  si  l’on  poussait  la  carbonisation  jusqu’au 

' • s 

rouge  blanc,  le  charbon  serait  privé  d’hydro- 
gène ; il  ne  resterait  que  le  carbone  mêlé  aux 
parties  terreuses  qui  donnent  les  cendres.  Lors- 
qu'il est  amené  à cet  état  de  calcination,  il  est 
le  moins  combustible  possible  ; il  rougit  dans  le 
feu  et  s’éteint  promptement  à llair.  Mais,  si  l’on 
prend  du  charbon  peu  calciné  ; le  moins  possible 
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même , mais  assez  pour  Je  rendre  pulvérisable  ,■ 
et  pour  être  dans  cet  état  qu’on  appelle  charbon 
roux , vous  aurez  la  qualité  de  charbon  la  meil- 
leure : il  forme  la  poudre  rousse,  bien  supérieure 
à celle  qui  est  faite  avec  du  charbon  noir.  Ce 
n’est  qu’en  broyant  fortement  le  charbon  qu’on 
s’aperçoit  de  sa  couleur.  Si  l’on  examine  la  nature 
du  charbou  roux,  on  trouve  qu’il  contient  en- 
core de  l’hydrogène  , qu’il  brûle  beaucoup 
mieux  quand  on  l’enflamme,  et  qu’il  continue  à 
brûler  en  le  retirant  du  feu.  Ce  n’e&t  que  depuis 
que  l’on  connaît  cette  condition  que  l’on  est  par- 
venu , en  France,  à faire  des  poudnes  aussi  bonnes 
et  même  meilleures  que  celle  des  Anglais  qui , 
pendant  un  certain  temps,  nous  avaitnt  devan- 
cés; elles  sont  même  trop  fortes  pour  les  armes 
à feu  d’une  grande  force , comme  les  canons, 
dont  le  métal  est  un  alliage  qui  oppdse  moins  de 
résistance  que  le  fer. 

Voici  les  proportions  des  matières  qui  forment 
la  poudre  : en  France,  pour  la  poudre  de  guerre, 
on  emploie  7$  parties  de  nitre,  12  parties  de 
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charbon  et  13  parties  de  soufre.  11  peut  y 
avoir  des  variations  à cet  égard. 

Pour  la  poudre  de  chasse,  on  emploie  78  par- 
ties denitre,  ia  de  charbon,  10  de  soufre. 

La  poudre  anglaise  est  faite  avec  y5  parties  de 
nitre,  i5  ou  16  de  charbon,  10  ou  9 de  soufre. 

Les  autres  peuples  ont  des  proportions  qui,  va- 
rient un  peu. 

Étant  données  ces  trois  substances  dans  les 
proportions  que  nous  venons  d’indiquer,  il  faut 
obtenir  un  mélange  intime  ; car  plus  le  mélange 
est  intime,  et  plus  la  poudre  a de  force.  Je  n’en- 
trerai pas  dan»  les  détails  du  procédé  mécanique 
que  l’on  emploie  pour  faire  ce  mélange  : le 
simple  pilon  suffit  pour  cela;  mais  il  y a des 
moyens  plus  parfaits  en  usage  dans  les  ateliers 
du  gouvernement.  On  met  les  matières  avec 
des  balles  dfe  métal  dans  des  tonneaux  qui  tour- 
nent, ou  bien  on  les  écrase  sous  une  meule  pesant 
5 à 6 mille  kilogrammes  : on  obtient  ainsi  une 
matière  très  divisée  et  très  comprimée.  Cette 
matière,  mêlée  avec  un  peu  d’eau,  forme  ce 
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qu’on  appelle  des  galettes,  que  l’on  fait  passer  a 
travers  des  cribles,  pour  avoir  la  poudre  en 
grains. 

Il  y a un  procédé  pour  faire  la  poudre  par- 
faitement ronde.  Il  consiste  à prendre  la  poudre 
grainée  comme  on  le  fait  ordinairement,  et  à la 
mettre  avec  de  la  poudre  en  poussière,  dans  une 
tonne  tournante , en  arrosant  avec  un  peu  d’eau 
(10  à 12  pour  cent);  chaque  grain  s’en  imbibe, 
et  vous  concevez  ensuite  qu’à  ces  grains  humides 
et  difformes  s’attache  la  poussière , par  couches 
concentriques,  et  que  l’adhésion  est  intime  par 
suite  de  l’aflinité  capillaire  : le  petit  grain  devient 
le  noyau  d’une  sphère  dont  les  couches  supérieures 

sont  concentriques;  cette  sphère  est  dure,  dense 

* 

et  d’une  rondeur  parfaite.  , 

On  tamise  cette  poudre  à travers  des  tamis 
dont  les  mailles  sont  plus  ou  moins  fortes , et 
l’on  a de  la  poudre  ronde  de  plusieurs  gros- 
seurs. Cette  poudre  ne  s’égrène  pas  facilement 
sous  les  doigts,  parce  quelle  n’a  pas  d'inégalités 
qui  opposent  de  la  résistance  au  frottement. 
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On  mêle  aussi  les  substances  qui  composent  la 
poudre  par  un  autre  procédé  que  ceux  que  nous 
avons  rapportés:  il  consiste  à écraser  les  trois  ma- 
tières dans  des  mortiers  en  bois  avec  des  pilous 
en  bronze;  quand  les  substances  sont  pulvérisées, 
on  y mêle  de  l’eau  pour  donner  la  consistance 
d’une  pâte  et  l’on  graine  ensuite. 

Voilà , en  général , comment  ôn  fait  la  poudre. 

Pour  avoir  la  poudre  la  plus  inflammable,  il 
faut  que  le  charbon  ne  soit  pas  dur  et  que  les  grains 
ne  soient  pas  trop  denses.  Quand  la  poudre  a une 
trop  grande  densité,  elle  ne  brûle  qu’à  la  super- 
ficie; quand  elle  est  poreuse,  la  flamme  pénètre 
dans  les  interstices,  la  poudre  brûle  tôût  entière 
et  très  rapidement.  De  là  il  arrive  que  certaines 
poudres  très  légères,  et  d’ailleurà  de  fort  mauvaise 
qualité,  s’enflamment  avec  tant  de-  violence 
qu’elles  font  éclater  les  armes.  Il  faut  encore  avoir 
égard  à la  grosseur  des  grains  de  la  poudre.  Les 
petits  grains  valent  mieux  pour  la  chasse  : une 
poudre  en  gros  grains  serait  en  partie  projetée, 
sans  être  enflammée.  Dansles  canons,  une  poudre 
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fine  ferait  éclater  l’arme.  La  poudre  de  mines 
exige  des  grains  plus  gros  encore,  parce  qu’il 
suffit  de  produire  des  ruptures,  et  l’on  doit  éviter 
les  explosions  violentes.' 

Les  poudres  faites  avec  les  précautions  dont  je 
viens  de  parler  ont  une  supériorité  très  grande 
sur  les  anciennes:  la  poudre  royale,  dont  se  ser- 
vent maintenant  les  chasseurs, doit  être  employée 
en  plus  petite  quantité.  La  charge  des  canons  n’est 
plus  aussi  considérable  qu’elle  était.  Les  effets  de 
la  poudre  dépendent  de  l’instantanéité  de  l’in- 
flammation. Il  ne  faut  pas  croire  cependant  que 
la  meilleure  poudre  serait  celle  qui  s’enflammerait 
instantanément;  on  aurait  alors  de  la  poudre  ful- 
minate qui  brise  toutes  les  armes  dans  lesquelles 
on  la  met,  et  qui  ne  jette  pas  les  projectiles  fort 
loin.  Nous  avons  des  substances  fulminantes, 
comme  l’iodure  d’azote , le  chlorure  d’azote , qui 
détonent  instantanément  ; quand  on  les  touche , 
elles  font  entendre  un  grand  bruit.  Les  poudres 
fulminantes  d’argent  et  de  mercure  produisent  le 
même  résultat,  et  font  un  bruit  environ  mille  fois 
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plus  grand  que  la  poudre  ordinaire.  On  ne  pouiv 
rait  les  employer  dans  les  armes. 

Voici  ce  qui  se  passe  dans  l’inflammation  de  la 
poudre.  Sa  combustion  donne  naissance  à des  gaz 
qui  se  dégagent.  Si  cette  combustion  a lieu  de  ma- 
nière que  le  mobile  ne  soit  chassé  de  l’arme  que 
quand  la  poudre  est  tout  entière  enflammée , 
vous  sentez  que  l’action  de  la  poudre  sera  alors 
complète  et  que  son  effet  sera  bien  plus  grand 
que  si  elle  s’enflammait  dans  un  seul  endroit.  Il 
faut  donc  que  la  poudre  ait  le  temps  de  s’enflam- 
mer successivement  pendant  que  le  mobile  est 
dans  l’arme.  L’arme  serait  exposée  à être  dété- 
riorée si  la  combustion  était  plus  rapide.  Voilà 
pourquoi  il  y a une  limite  dans  lesperfectiqpne- 
mens  à donner  à la  fabrication  de  la  poudre  , et 
qu’en  cherchant  à améliorer,  on  risque  de  tomber 
dans  de  grands  inconvéniens. 

Pour  donner  une  idée  de  l’instantanéité  de  l’in- 
flammation , je  prends  les  matières  de  la  poudre  , 
mais  mal  mélangées,  je  les  mets  dans  une  cuillière 
(le  fer  sur  les  charbons:  le  mélange  fusera  et  pro^ 
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duira  ensuite  une  détonation  comme  si  elle  était 

dans  un  mousquet. 

% \ 

La  même  matière  jetée  sur  des  charbons,  fuse 
et  s’enflamme  avec  explosion.  . . ? 

Les  effets  de  la  poudre  sont  très  aisés  a expli- 
quer. Dans  l’inflammation il  se.forme  des  gaz  en. 
très  grande  quantité  : nous  avons  l’azote , prove- 
nant de  la  décom  posi  t ion  de  l'aci  de  n i trique  ; l’aci  de 

> 

carbonique,  quijest  le  résultat  de  la  combustion 
du  charbon  , et  aussi  un  peu  d’acide  de'carbone. 
De  ces  trois  gaz,  les  deux  premiers  sont  en  quantité 
considérable.  Or,  ces  gaz  occupent  un  espace  très 
grand:  la  poudre  ordinaire  enflammée  donne  des 
gaz  qui,  étant  recueillis,  occupent  "un  volume  45o 
fois  plus  grand  que  l’espace  occupé  par  les  ma- 
tières qui  les  produisent.  Mais  les  gaz  provenant 
des  détonations  dans  les  armes  ou  dans  les  mines 
occupent  un  volume  bien  plus  grand  encore  et 
qu’on  ne  saurait  mesurer , parce  que  dans  les  dé- 
tonations il  y a production  d’une  si  grande  quan- 
tité de  chaleur,  quelle  doit  dilater  les  gaz  d’une 
manière  énorme.  On  ne  peut  pas  même  apprécier 
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par  approximation  le  volume  que  peuvent  avoir 
les  gaz  ; par  des  calculs  établis  sur  des  probabi- 
lités', on  a trouvé  qu’il  devait  être  excessif  et  que 
la  température  pouvait  s’élever  à trois  ou  quatre 
mille  degrés. 

Les  gaz  sont  composés  de  la  manière  suivante  ; 
sur  100  parties,  ilya53  parties  d’acide  carbonique, 
42  d’azote  et  5 d’oxide  de  carbone.  Mais  ces  ré- 
sultats varient  suivant  les  poudres  ; ce  sont  les 

» , t 

anciennes  poudres  qui  ont  donné  ceux  que  nous 
venons  de  rapporter. 

Nous  allons  maintenant  nous  occuper  d’un 
autre  genre  de  sels  ; ce  sont  les  chlorates,  qui  ren- 
ferment un  acide  que  vous  connaissez  et  qui  a la 
propriété  de  neutraliser  tous  les  corps.  Les  chlo- 
rates ont  à peu  près  les  mêmes  caractères  que  les 
nitrates , et  sont  aisés  à connaître.  Lorsqu’on  les 
expose  à l’action  de  la  chaleur,  ils  se  décomposent 
en  totalité  comme  les  nitrates,  mais  en  donnant 
des  produits  différens.  Ils  donnent  constamment 
de  l’oxigène  pur,  et  il  reste  un  chlorure  ou  bien 
un  oxide.  Les  chlorures  alcalins  nous  donneraient 


Digitized  by  Google 


DE  CHIMIE. 


de  l'oxigène  et  un  chlorure.  La  quantité  d’oxi- 
gène qui  se  dégage  est  considérable:  elle  est  égale 
à six  atomes  ou  aux  deux  cinquièmes  du  poids 
du  sel  pour  le  chloratè  de  potasse. 

En  raison  de  cette  facile  décomposition  , lors- 
qu’on les  proj  ette  sur  les  charbons,  vous  concevrez 
ce  qui  arrive  : la  déflagration  est  considérable 

parce  qu’il  y a beaucoup  d’oxigène. 

* • t \ 

Dans  l’acide  chlorique,  le  chlore  et  l’oxigène 
sont  retenus  avec  moins  de  force  que  l’azote  et 
l’oxigène  dans  l’acide  nitrique  ; de  sorte  qu’il  faut 
considérer  le  chlore  comme  pouvant  céder  beau-* 
coup  d’oxigène.  Dans  les  chlorates,  il  peutcn  céder 
six  proportions. 

Chauflés  avec  les  corps  combustibles , livec  le 

/ 

soufre , par  exemple , les  chlorates  donnent  une 
grande  quantité  d’acide  sulfureux  et  de  l’acide 
sulfurique. 

Quand  on  les  traite  par  l’acide  hydrochlorique, 
ils  donnent  du  chlore  et  du  protoxidc  de  chlore  ; 
traités  par  l’acide  sulfurique,  ils  donnent  de  l’oxide 
•de  chlore. 
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Les  chlorates  sont  tous  solubles. 

Le  nombre  atomique  de  l’acide 

ehlorique  est.  . . . . ' g,4265o 

formé  d’un  atome  de  chlore.  . 4»42®5o 

'j 

N Cinq  atomes  d’oxigèné.  . . 5. 

Tous  les  chlorates  seraient  intéressans  à étu- 
dier; mais  jusqu’ici  on  n’a  obtenu  l’acide  chlo- 
rique qu’en  petite  quantité.  On  ne  connaît  bien 
que  le  chlorate  de  potasse,  que  l’on  prépare  faci- 
lement en  grand.  Il  y a aussi  quelques  chlorates 
en  usage  dans  les  laboratoires  qu’il  est  impor- 
tant de  connaître. 

Le  chlorate  de  potasse  est  un  sel  tout-à-fait 
anhydft.  Il  est  formé  d’un  atome  d’acide  et  d’un 
atome  de  base  ; on  l’obtient  cristallisé  en  petites 
lames  rhomboïdales  qui  s’épaississent  en  se  su- 
perposant et  forment  un  prisme.  La  saveur  en 
est  à peu  près  la  même  que  celle  du  nitrate  de 
potasse.  Uetiu  à froid  en  dissout  peu.;  elle  en  dis- 

-,  i 

sout  beaucoup  à chaud.  100  parties  d’eau  à zéro 
en  dissolvent  3,3  parties;  à 1 5°, 4 , elles  en  dissol-- 
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vent  6;  àr4 9°,  J»  19;  à 7 1°,9, 60;  à io4°,8,  60,2. 

La  solubilité  du  chlorate  de  potasse  est  une 
propriété  qu’il  est  utile  de  connaître  pour  sa 
préparation. 

Exposé  à l’action  de  la  chaleur,  il  fond  assez 

. , * VI  ' 

facilement  ; mais  il  faut  porter  la  température  à 
4oo®  environ , car  il  ne  fond  pas  à 36o°.  On  peut 
le  couler  lorsqu’il  est  en  fusion.  Si  l’on  chauffe 
plus  fortement,  il  se  décompose  et  donne  6 atomes 

I \ 

d’oxigène,  et  il  reste  du  chlorure  de  potassium, 
c’est-à-dire  que  les  5 atomes  d’oxigène  de 
l’acide  et  l’atome  d’oxigène  du  potassium  se  dé- 
gagent. 

Le  chlorate  de  potasse  se  décompose  aussi , 
étant  mêlé  avec  les  corps  combustibles , et  même 
il  détone  lorsque  le  mélange  est  un  peu  intime. 
On  peut  faire  détoner  par  la  percussion  un 
mélange  de  soufre  et  de  chlorate  de  potasse  : la 
détonation  est  considérable,  et  il  faut  faire  la 
percussion  avec  précaution  ; il  se  dégage  de  l’a- 
cide sulfureux. 

Le  chlorate  de  potasse  mêlé  au  charbon,  au 
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benjoin  , â diverses  matières  re’sineuses  , détone 
aussi  par  la  percussion. 

Il  faut  voir  dans  la  percussion  deux  modes 
d’action  : d’abord  elle  rapproche  les  parties  et 
augmente  l’affinité  de  leurs  élémens;  puis  elle 
développe  de  la  chaleur , qui  est  la  conséquence 

i ■ f 

du  rapprochement ^les  parties. 

Le  phosphore  , qui  est  éminemment  combus- 
tible, détone  plus  fortement  que  les  autres  corps  ; 
il  faut  même  des  précautions  pour  ne  pas  courir 
de  danger  en  faisant  cette  expérience.  On  opère 
le  mélange  sous  l’huile  térébenthine,  et  on  le  fait 
détoner  par  petites  parties. 

Enfin,  je  puis  dire  que  la  plupart  des  mé- 
taux facilement  oxidables,  que  leurs  sulfures 
même , ont  la  propriété  de  détoner  par  le  choc 

étant  mêlés  avec  le  chlorate  de  potasse  : dans 

* 

ce  cas , le  chlore  reste  toujours  avec  le  potas- 
sium. » 

Les  acides  que  l’on  verse  . sur  de  chlorate  de 
1 potasse,  particulièrement  l’acide  sulfurique,  le 
décomposent  : il  se  dégage  du  deutoxide  de 
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chlore,  formé  tle  deux  volumes  d’oxigène  et  d’un 

volume  de  chlore. 

- 

Lorsqu’on  jette  du  chlorate  de  potasse  dans  de 
l’acide  sulfurique  concentré,  il  y a production 

* 

de  chaleur  suffisante  pour  enflammer  les  corps 
combustibles,  comme  le  soufre,  les  résines.  C’est 
sur  cette  propriété  qu’est  fondée  la  préparation 
des  allumettes  oxigénées.  On  prend  trois  parties 
de  chlorate  de  potasse,  une  partie  de  soufre  ,*  une 
partie  de  sucre,  le  tout  en  poudre,  et  une  demi- 
partie  de  gomme  arabique;  on  mêle  d’abord  les 

trois  premières  substances;  on  ajoute  la  gomme 

• * »,  • , . 

avec  un  peu  d’eau , pour  en  faire  une^pâte  que 

l’on  colore,  si  l’on  veut,  avec  du  cinabre , et  l’on 
met  un  peu  de  cette  pâte  au  bout  d’une  allumette 

X * 

soufrée.  Lorsqu’on  plonge  l’allumette  dans  de 

l’acide  sulfurique  concentré,  il  y a production  de 

chaleur,  décomposition  rapide  du  chlorate  et 

inflammation  des  corps  combustibles.  1 

. ' - .*  ‘ / 

On  a cherché  à faire  de  la  poudre  avec  le  chlo- 

, > 
rate  de  potasse. 

On  en  a beaucoup  fabriqué  à Essone;  mais 

- - ' 1 à ê 

* 

. V 

. » » 
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cette  fabrication,  maigre  les  précautions  qui  ont 
été  prises,  a causé  des  accidens  dont  vous  avez 
sans  doute  entendu  le  récit,  et  l’on  a été  obligé 
d’y  renoncer.  On  a même  décomposé  la  poudre 
qui  avait  été  faite,  parce  qu’elle  s’enflammait  au 
moindre  choc  quand  on  la  transportait.  Il  y en 
avait  un  dépôt  près  de  la  Salpétrière.  On  a lavé 
cette  poudre  : le  chlorate  de  potasse  qui  en  est 
provenu  a servi  à faire  des  allumettes  ; c’est  même 

i 

le  seul  emploi  qu’il  ait  trouvé. 

La  poudre  de  chlorate  de  potasse  ayant  la  pro- 
priété de  s’enflammer  par  le  choc , on  a imaginé 
d’en  faim  usage  pour  l’amorce  des  fusils  et  pour 
faire  des  fusils  à percussion.  Chaque  armurier  avait 
une  petite  recette  particulière  ; mais  on  a aban- 
donné cette  amorce,  parce  qu’on  a bientôt  re- 
connu quelle  avait  le  grand  inconvénient  de  dé- 
tériorer le  canon  du  fusil  par  la  grande  humidité 
qu’elle  produit. 

On  fait  maintenant  des  amorces  avec  du  ful- 
minate  de  mercure  ; on  pourrait  même  en  faire 

usage  pour  les  armes  de  guerre. 

» . 

• - * 
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Le  chlorate  de  potasse  n’existe  pas  dans  la 
nature. 

En  faisant  arriver  du  chlore  dans  une  dissolu- 
tion de  potasse  peu  concentrée,  il  se  forme  d’abord 
un  composé  que  l’on  a désigné  sous  le  nom  de 
chlorure  de  potasse;  composé  fort  remarquable 
par  sa  propriété  de  détruire  les  couleurs  végé-  • # 
taies  et  animales , et  de  servir  au  blanchiment. 

v • * r 5 

Si  la  dissolution  de  potasse  est  très  étendue 
d’eau  , ilne  se  forme  que  le  chlorure  dont  nous 
venons  de  parler  et  que  quelques  chimistes  Ont 
nommé  chlorite  de  potasse  ; mais  si  la  dissolution 
de  potasse  est  concentrée,  arrivée  à un  certain 
terme  de  saturation,  il  se  fait  un  partage  entre 
les  composés  du  chlore  et  de  la  potasse,  et  ce  par- 
tage est  déterminé  par  le  peu  de  solubilité  des 
composés  nouveaux  qui  se  forment. 

Prenons  6 atomes  de  potasse  et  6 atomes  de 
chlore  : si  la  dissolution  est  concentrée , il  y a for- 
mation de  chlorate  de  potasse  presque  insoluble 
et  qui  se  précipite,  et  de  chlorure  de  potassium 
qui  reste  en  dissolution. 
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Eu  effet  6 atomes  de  potasse  combinés  avefc  6 
atomes  de  chlore  donneront  les  résultats  suivans  : 
i°.  5 atomes  de  potasse  fourniront  5 atomes 
d’oxigène  qui,  unis  à i atcfme  de  chlore , produi- 
ront i atome  d’acide  chlorique.  Cet  acide  se 
combinera  avec  i atome  de  potasse,  et  formera  le 

v , 7 

chlorate  de  potasse  insoluble. 

2°.  Il  restera  5 atomes  de  potassium  et  5 
atomes  de  chlore  qui  composeront  le  chlorure  de 
potassium,  lequel  restera  en  dissolution. 
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",  * / •/  , 

Dans  cette  séance,  nous  allons  poursuivre  l’exa- 

men  des  chlorates.  Nous  en  étions  resté  à celui 

• * 

de  potassé.  Je  tâcherai  aussi  de  suppléer  à ce  que 
n’a  pas  ditM.  Théftard  : je  vous  parlerai  8es  chlo- 

»,  . • ' t , 

rures , dont  il  ne  vous  a pas  entretenus. 

G.-L.  Chim.  i3*  leçon.  1 
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Lorsqu’on  fait  passer  du  chlore  à travers  une 

• / * ' * * V * 

dissolution  très  faible  de  potasse , on  obtient  du 
chlorure  de  potasse.  Le  chlorure  de  potasse  est 
un  liquide  ayant  une  odeur  qui  rappelle  celle  du 
.chlore,  oui  détruit  les  copieurs  végétales,  et  se 

. t * , * 

décompose  facilement  par  la  chaleur. 

Mais  si,  dans  une  dissolution  concentrée  de 
potasse , on  fait  passér  du  chlore,  lorsqu’on  sera 
arrivé  à un  certain  terme , il  se  fera  un  partage, 
et  il  y aura  production.de  chlorate  de  potasse  et  de 
chlorure  de  «potassium , par  la  combinaison  des 
élémens  de  l’eau.  Le  chlorure  de  potasse  est  plus 
aisé  à décomposer  que  le  chlorate  de  potasse  et 
que  le  chlorure  de  potassium;  c’est  pourquoi  ces 
derniers  se  forment  dans  la  dissolution  concen- 
trée, parte  que  les  élémens  tendent  sans  cesse  k 

former  des  combinaisons  plus  stables. 

- # » 

Le  chlorate  de  potasse  se.  précipite,  et  on  le 
sépare  du  chlorure  dé  potassium, 

Qn  peut  former  de  la  même  manière  des  autres 
chlorates.  v ‘ , 

La  véritable  manière  de  préj^rer  le  chlorate 
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de  soude  est  de  combiner  de  l’acide  chlorique 
avec  la  soude.  On  ne  prépare  en  grand,  dans  les 
arts , que  le  chlorate  de  potasse.  Le  chlorate  de 
soude  est  plus  soluble  que  le  chlorate  de  potassé. 

Le  chlorate  d’ammoniaque  ne  peut  être  fait 
que  par  la  combinaison  directe  de  l’acide  avec 
l’ammoniaque.  Si  l’on  fait  passer  du  chlore  à tra- 
vers l’ammoniaque,  celle-ci  se  décompose  ins- 
tantanément , il  se  dégagé  de  l’azote , et  il  y a for-  * 
mation  d’hydrochlorate  dammôniaque. 

Le  chlorate  d’ammoniaque  projeté  sur  les 
charbons,  brûle  avec  flamme,  à peu  près  comme 
le  nitrate  d’ammoniaque.  Il  ne  faudrait  pas  opérer 

t * 

la  décomposition  de  ce  sel  dans  un  tube  de  verre, 
afin  d’en  recueillir  le  gaz,  comme  on  fait  ordinai- 
rement; il  y aurait  explosion.  En  général,  quand 
vous  .voudrez  faire  des  expériences  de  décom- 
positions des  matières  qui  peuvent  fulminer  par 
la  chaleur  tùl  faut  lé!  mêler  avec  des  substances 
inertes,  comme  lesable,  le  sulfate  de  potasse,  etc. 

Les  matières  ainsi  mêlées  ne  ^peuvent  recevoir 
subitement  l’impression  de  la  chaleur,  etl’onpar- 

G.-L.  i3'i.sçoh. 
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vient  ainsi  à décomposer  même  les  poudres  les 

% 

plus  fulminantes. 

Le  chlorate  de  baryte  est  un  sel  que  l’on  peut 
former  directement,  mais  avec  difficulté.  Le  pro- 
cédé le  plus  usité  est  celui  de  Wholer.  Il  cristal- 
lise en  prismes  quadrangulaires,  coupés  oblique- 
ment à leur  somrpet.*ioo  parties  d’eau  f à la 
température  ordinaire,  en  dissolvent  ia  parties. 

/*  Étant  donné  du  chlofftte  de  baryte , on  n’a  qu’üt 
le  dissoudre  dans  l’eau , y verser  de  l’acide  sulfu- 
rique en  tâtonnant,  le  sulfate  de  baryte  se  dépo- 
sera,  et  il  nq  restera  en  dissolution  que.  l’acide 
chlorique.  C’est  ainsi  que  fon  obtient  Cet  acide. 

Mais  cômment  obtient-on  le  chlorate  de  baryte 
abondamment?  C’est  .avec  le  chlorate  de  potasse. 

IJ  y a un  acide  que  l’on  nomme  Jluorique  silice  ou 
fluosiliciqué , qui  a la  propriété  de  former  ayec 
la  potasse  un  sel  insoluble  à froid.  En  mêlant  cet 
acide  en  excès  avec  une  dissolution  dechlorate  de  ♦ 
potasse , il  se  forme  une  combinaison  insoluble 
entre  cet  acide  et  la  base,  qui  se  séparent  sous  la 
forme  d’une  gelée  que  l’on  n’aperçoit  pas  d’abord  ; ' 
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elle  nage  dans  la  liqueur,  elle  est  transparente, 
et  fait  voir  des  couleurs  irisées  ; elle  se  rassemble 
bientôt  en  tombant,  et  finit  par  devenir  très 
épaisse.  On  la  sépare  par  le  filtre.  C’est  d après 
celte  propriété  qu’on  obtient  le  chlorate  de  baryte. 
On  verse  avec  excès  de  l’acide  fluosilicique  dans 
une  dissolution  de  chlorate  de  potasse , et  ensuite 
on  ajoute  de  l’eau  de  baryte , aussi  en  excès  : il 
se  forme  du  chlorate  de  baryte  qui  reste  en  dis- 
solution, et  une  combinaisçn  de  la  potasse  avec 
• * * • . 
l’acide  fluo-silieique  qui  est  insoluble  On  la  sé- 
pare par  le  filtre  ; on  fait  passer  un  courant  de 
gaz  acide  carbonique  à .travers  la  dissolution , 
pour  en  précipiter  la  baryte  qui  est  en  excès  ; on 
filtre  de  nouveau , et  l’on  chaude  pour  dégager 
l’acide  carbonique  qui  est  resté  dans  la  disso- 
lution. On  obtient  ainsi  du  chloi'ate  de  ba- 
ryte pur. 

Le  chlorate  de  strontiane  se  forme  de  la  même 

; n 

manière. 

Le  chlorate  de  chaux  est  excessivement  soluble. 
Il  se  forme  en  combinant  directement  la  chaux 
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, avec  l’acide  chlorique.  Ce  sel  se  décompose  aisé- 
ment.' 

Le  chlorure  de  chaux  est  un  produit  que  l’on 
forme  aujourd’hui  très  en  grand,  et  qui  Cst  em- 
ployé pour  remplacer  le  chlore  ou  le  .chlorure 
de  potasse  dans  les  opérations  du  blanchiment. 

On  obtient  le  chlorure  de  chaux  en,  faisant 

arriver  du  chlore  dans  unr  lait  de  chaux  ou  sur  de 

* ■ 

la  chaux  : on  prend  pour  cela  de  la  chaqx. hydra- 
tée, qui  contient  un  ^ome.  d’eau.  C’est  la  chaux 
plongée  dans  l’eau,  qu’oxr  laisse  éteindre  à l’air 
et  qui  se  réduit  en  poussière.  On  met  cette  chau* 
en  poudre  impalpable  sur  des  tablettes  larges  et 
peu  profondes,  placées  les  unes  sur  les  autres 
dans  une  chambre;  on  fait  arriver  du  chlore  dans 
cette  chambre,  et  la  saturation  se  fait  prompte- 
ment à la  surface  qt  même  à l’iptérieur.  Cependant 
quand  on  veut  avoir  du  chlorure  plus  homogène  T 
on  retourne  la 'chaux  et  on.  l’écrase.  . ‘ 

Dans  les  laboratoires,  si  l’on  veut  en  former,  il 
suffit  de  faire  passer  du  chlore  a travers  un  lait 
de  çhaux.  Lé  chlorure  de  chaux  est  co  que  l’on 
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appelait  autrefois  le  muridte  oxigéné  de  chaux * 
Quelques  chimistes  le  nomment  actuellement 
c hlorite  de  chaux  j nous  conservons  le  nom  de 
chlorure.  - 

Le  chlorure  de  chaux  détruit  les  coùleurs  ve** 
géfaies  ou  animales  avec  autant  d’énergie  que  te 
chlorure  de  potasse  : une  même  quantité  de  l’uflt 
ou  de  l’autre  produit  le  même  effet. 

Il  y a des  circonstances  où  d se  fërme  dit  chlo- 

* * 

rate  de  diaux  en  préparant  le  chloruré';  C’est 
lorsque  la  température  s’élève  > ce  qüi  a lieu 
quatid  on  fait  arriver  trop  abondamrnent  lechlore 
sur  la  chaux.  Le  chlorate  qui  se  forme  est  le  tteffc 
de  celui  qu’on  obtiendrait  si  tout  se  Changeait 
en  chlorate.  H y a encore  une  autre  circonstance 
qui  donne  un  résultat  semblable;  c’est  lorsqu’on 
élève  la  température  artificiellement.  Dans  cette 
- fabrication,  qui  est  aujourd'hui  très  importante 
et  dont  les  produits  sont  considérables',  il  sut  it  de 
faire  passer  lentement  te  ehtere  au  travers  de  la 
chaux , et  d’éviter  que  là  tempéràturè  s’élève  trOpf." 

Le  chlorure  de  chaux  se  dissout  facilement  ^ 
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mais  U change  «lors  de  nature.  À l'état  solide, 
Cecblorure contient  i atome  de' chlore  et  a atomes 
d’hydrate  de  chaux . Quand  on  le  dissout,  il  se 
fait  un  partage  : la  moitié  de  la  chaux  se  préci- 
pite soùs  forme  d’hydrate,  et  le  chlorure  qui  reste 
en  dissolution  n’est  composé  que  d’un  atome  de 
chaux  et  d’ùn  atome  de  chlore.  ■ 

Comme  le  chloré  est  un  corps  gazeux,  si  vous 
faites  passer  une  grande  quantité  d’acide  carbo- 
nique dans  la  dissolution  de  chlorure  de  chaux  , 
l’acide  carbonique  se  combinera  avec  la  chaux  et 
la  précipitera , et  le  chlore  deviendra  libre.  Cela 
peut  avoir  lieu  pour  tous  les  chlorures  d’oxides 
qui  peuvent  ètre  décomposés  par  l’acide  carbo- 
nique, que  l’pn  fait  arriver  en  quantité  conve- 
nable dans  leur  dissolution. 

On  peut  -réciproquement  décomposer  lés  car- 
bonates-par  le  chlore  : cela  dépend  de  la  quantité  • 
de  Chlore  que  l’on  emploie.  . 

Le  chlorure  de  chaux  peut  donc  s’altérer  à l’air, 
dans  lequel  il  y a toujours  de  l’acide  carbonique  j, 
mais  le  Chlorure  de  chaux , exposé  à l’air,  éprouve 
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encore,  une  autre  cause  d’altération  : c’est  qu’il  se 
décompose  par  l’action  de  la  lumière  ; 3 se  forme 
alors  du  chlorate  de'  chaux  , et  il  reste  du  chkK 
rure  de  calcium.  Àu  bout  de  plusieurs  mois# 
d’une  année,  le  chlorure  peut  être  détruit, 
changé  en  chlorate  et  en  chlorure  de  calcium. 

Voilà  les  principaux  phénomènes  que  nous 
présente  le  chlorure  de  chaux.  Pour  terminer 
son  histoire,  je  dirai  qu’il  est  facilement  décom- 
posé ; que  l’acide  sulfurique  en  dégage  le  chlore  ; 
qu’il  détruit  les  couleurs*,  et  que  s’il  est  concen- 
tré, il  les  détruit  aussi  bien  que  si  l’on  employait, 
le  chlore  lui-même.  • • ..  ■ , •' 

Nous  ferons  observer  que  l’opinion  de  ceux 
qui  prétendent  que  le  chlorure  de  chaux  est  un 
chlorite  n’est  pas  fondée , puisqu’en  fàisani-passer 
une  grande  quantité  d’acide  carbonique  ttans  lé 
chlorure  de  chaux,  le  chlore  se  dégage  à l’état 
naturel  : c’est  donc  du  chlore  qui  est  combiné 
avec  la  base.  . . , à-\ 

Je  ne  parierai  pas  des  autres  chlorures.  Celui 
de  potasse  a été  préparé  anciënnement  à Javelle; 
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. c’est  pour  cela  qu’on  l’appelait  eau  de  Javelle.  On 
se  sert  maintenant  du  chlorure  de  soude,  parcé 
-que  la  soude  est  à meilleur  marché  que  la  potasse. 
L’eau  de  Javelle  peut  êtrë  remplacée  parfaite- 
#tent  par  le  chlorure  de  chaux.  * ! 

1 

Nous  avons  un  genre  de  sels  que  l’on  nommé 
chlorates  oxigénés.  En  décompoéant  le  chlorate 
d*  potasse  par  l’acide  sulfurique,  on  est  parvenu 
à obtenir  un  acide  qui  renferme  deux  atomes 
d’oxigène  de  plus  que  l’acide  chlorique. 

Le  comte  Stadion,  en  traitant  une  partie  de 
chlorate  de  potasse  par  deux  parties  d’acidè  sul- 
furique et  chauffant  légèrement  en  produisant 
une  chaleur  de  42»  environ,  a remarqué  que  l’a- 
cide chlorique  se  décompose  de  manière  à former 
de  l'oxide  de  chlore  et  un  acide  plus  oxigené  que 
lacid|  Chlorique;  Il  y a production' dhns  cette 
expérience  de  deutoxide  de  chloré,  qui  renferme 
«ieux  volumes  d’oxigène  contre  un  volume  de 
chlore,  ou  un  atome  de  chlore  contre  quatre 
Mornes  doxigene.  Ge  gaz  se  dégagé,  et  il  se 
faune  en  même  temps  Un  acide  nouveau  qui  reste 
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combiné  avec  de  la  potasse , tandis  que  l’acide 
sulfurique  s’empare  d’une  autre  portion  de  la 
potasse.  Par  des  lavages  convenables,  on  parvient 
à obtenir  séparément  le  bi-sulfate  de  potasse  et 
le  chlorate  oxigéné  de  potasse,  qui  est  peu  so- 
luble et  qui  reste  sur  le  filtre.  Par  une  expérience 
bien  soignée,  on  peut  obtenir  en  chlorateoxigéné 
les  vingt- huit  centièmes  du  chlorate  de,  potasse 
employé. 

En.  admettant  que  le  partage  se  fasse  comme 
je  viens  de  le  dire,  on  trouve  par  la  théorie  qu’on 
devrait  obtenir  ^ de  chlorate  de  potasse  en  chlo- 
rate oxigéné  de  potasse. 

On  a de  cette  manière  un  sel  qui  peut  repré- 
senter tout  un  genre  ; on  est  parvenu  à en  retirer 
1 acide  chlorique  oxigéné  en  employant  l’acide 
sulfurique.  » 

Quand  on  a l’acide  chlorique  oxigéné  , on  peut 
le^ combiner  avec  les  bases  : les  sels  qu’il  donne 
n ont  pas  été  étudiés  en  particulier. 

Voici  les  caractères  de  ce  genre  de  sels.  Ils  fu- 
sent avec  violence  sur  les  charbons,  parce  qu’ils 
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contiennent  deux  atomes  d’oxigène  de  plus  Epie 
les  chlorates  simples.  Le  résidu  est  du  chlorure 
de  potassium,  si  l’on  fait  fuser  du  chlorate  oxjh-' 
géné  de  potasse. 

Il  y a huit  atomes  d’oxigène  dans  ces  sels  : sept 

, r % 

atomes  dans  l’acide  et  un  dans  la  base;  de  sort# 

• I ( 

que  le  nombre  atomique  de  l’acide  chlorique 

oxigéné  est.. u,4265t> 

formé  de  7 atomes  d’oxi- 

gène * • • * 

1 atome  de  chlore.  . . . 4>4265o 

Ces  sels  sont  d’ailleurs  parfaitement  neutres. 
L’acidê  est  puissant  et  neutralise  toutes  les  bases.  “ 
Ils  sont  décomposés  par  les  corps  combustibles 
et  par  la  chaleur^ 

Il  faut  cent  parties  d’eau  pour  dissoudre  une 
ou  deux  parties  de  chlorate  oxigéné  de  potasse. 
Ori  l’a  obtenu  en  cristaux  très  petits,  qui  parais- 
sent être  des  octaèdres. 

Après  les  chlorates,  viennent  des  sels  qui  se 
placeraient  naturellement  ici  : ce  sont  les  bro~ 
mates > genre  connu  depuis  peu.  Les  phénomènes 
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qu’ils  présentent  ont  beaucoup  de  rapport  à ceux 
qu’offrent  les  iodates;  nous  n’entrerons  dans  au- 
cun détail  à cet  égard. 

Nous  parlerons  des  iodates } parce  que  l’iode 
est  un  corps  qui  a de  l’analogie  avec  le  chlore,  et 
parce  que  les  sels  qu’il  donne  présentent  des  phé- 
nomènes faciles  à saisir  qui  expliqueront  d’au- 

« 

très  phénomènes. 

L’acide  iodique  est  formé  d’un  atome  d’iode  et 
de  cinq  atomes  d’oxigène. 

Le  poids  d’un  atome  d’iode  est  égal  à.  i 5,5j562 
Le  poids  des  cinq  atomes  d’oxigène 

, i 

est  égal  à 5 

% » ' f _ «* 

Donc  le  poids  de  l’atome  de  l’acide 
est  égal  à 20,3756a. 

Tous  les  iodates  sont  facilement  décomposés 
par  la  chaleur  rouge  obscure,  et  il  sé  produit 
avec  certaines  bases,  comme  la  potasse  et  la  soude, 
un  dégagement  d’oxigène  supérieur  en  quantité 
à celui  qui  est  dans  l’acide,  et  il  reste  de  l’iodure 
de  potassium. ou  de  sodium.  La  quantité  d’oxi- 

#• 
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gène  qui  se  dégage  est  de  six  atomes,  dont  cinq 
appartiennent  à l’acide,  et(un  â la  potasse  ou  à 
la  soude. 

♦ 

Vous  concevez  qu^à  raison  de  cette  quantité 
d’oxigène  ,•  les  iodates  , mis  sur  les  Charbons  f 

l 

activent  la  combustion. 

D'autres  iodates  se  décomposent  en  donnant 
de  l'oxigène  et  de  l’iode  en  même  temps,  et  la* 
base  reste  pure  : c’est  ce  qui  arrive  en  décompo- 
sant l’iodate  de  baryte, -qui  donne  de  la  baryte 
pure.  Il  se  produit  cinq  atomes  d’oxigène  appar- 
tenant à l’acide  iodique  ; l’iode  se  dégage  en 
même  temps. 

Les  iodates  de  potasse  et  de  soude  se  dé- 
composent cômplètCment,  et  lès  bâses  passent  à 

l’état  métallique.  » ' . ' *• 

* m - 

-Mis  sur  le  feu,  l’iodate  de  baryte  donne  lïeu 

à un  dégagement  dé  vapeurs  VipAettes;  - v 
..•4Ü  l’on  verse  de.  l’acide  sulfurfeax  dans  un 
iodate , l'iode  est  aussitôt  précipité*  eitit  y a for» 
matiourd’acide  sulfurique.  î#.  :.  ' 4 

Biens  ne  citerons  qu’un  petit  nombre  d’espècor 
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d’iodates;  la  plus  remarquable  est  l’iodate  de 
potasse. 

Je  mêle  de  l’iode  et  de  la  potasse. très  e' tendue, 
il  n’y  a rien  d’apparent  dans  la  combinaison  qui 
se  forme  ; on  dirait  que  les  deux  substances  se 
sont  dissoutes  l’une  dans  l’autre  ; mais  si  l’on  Con- 
centre la  dissolution , il  y a partage , et  il  se  pro- 
duit un  précipité. 

Il  y a formation  d’iodate  de  potasse  et  d’iodure 
de  potassium  ; l’iodate  se  dépose  ; l’iodure  reste 
• en  dissolution.  On  fait  directement  l’iodate  avec 
de  la  potasse  concentrée  ; c’est  un  sel  blanc  qui  se 
précipita*  U sç  passe  pour  l’iode  les  mêmes  phé- 
nomènes qu’avec  le  chlore.  On  soumet  plusieurs 
Ibis  l’iodate  à la  cristallisation  pour  1’obt.enir  pur. 
Nous  n’entrerons  pas  dans  d’autres  détails  sur 
cette  préparation. 

On  forme  de  la  même  manière  les  iodates  de 
baryte , de  soude,  de  chaux.  Ces  sels  sont  taut- 
à— fait  insolubles,. la  dissolution  d’où  ils  se  préci- 
pitent contient  des  iodures  de  barium,  de  so- 
dium, de  caJcium. 
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L’iodate  de  potasse  préparé  comme  je  viens  de 
le  dire  est  en  cristaux  cubiques. 

Cent  parties  d’eau  à 140  en  dissolvent  7 par- 
ties et  demie. 

Ce  sel  est  anhydre  et  est  composé  d’un  atome 
de'  base  et,  d’un  atonie  d’acide. 

L’iodate  de  soude  se  prépare  de  la  même  ma- 
nière : ses  cristaux  ont  la  forme  cubique  et  il  est 
anhydre. 

En  mettant  assez  d’iode  dans  une  dissolution 
de  soude  pour  que  la  liqueur  commence  à se  * 
colorer,  on  obtient  des  prismes  hexaèdres  coupés 
perpendiculairement  à leur  axe  ; ils  contiennent 
alors  onze  proportions  d’eau. 

L’iodate  d’ammoniaque  peut  être  obtenu  par 
divers  procédés.  En  prenant  une  dissolution  de 
chlorure  d’iode  çt  en  la  saturant  d’ammoniaque, 
il  se  forme  du  chlorure  d’ammoniaque  et  de 
l’iodâte  d’ammoniaque  que  l’on  peut  séparer, 
parce  que  l’iodate  est  bien  moins  soluble  que  le 
chlorure. 


LTodate  d’ammoniaque  détone  facilement. 

• ^ 
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Les  iodates  de  diaux  et  de  strontiane  sont  sî 
peu  solubles  qu’il  faut  5oo  parties  d’eaû  pour  en 
dissoudre  une  de  ces  sels.  t « V 4f;>. 

Les  iodates  de  baryte,  de  chaüx 

tiane  sont  tellement  stables,  que  l’acide' sulfüfec' 
les  décomposé  difficilement;  il  ne  les  decoib^f 
même  pas  complètement.  ' 

Étant  donné  de Tiodate  dépotasse,  en  le  ver -v 
sant  dans  une  dissolution  d’argent,  on  obtienfïe 
l’iodate  d’argent.*  * ' " , 

Il  n’y  a pas  long-temps  qu’on  a pensé  à l’exis- 
tence de  l 'acidè  iodeux;  il  est  vrai  qu’on  ne  l a 
point  encore  Obtenu  isolé.  On  avait  remarqué 
qu’en  mettant  de  l’iode  avec  de  l’iodate  de  soude 
et  en  faisant  évaporer,  on  obtenait  des  cristaux 
bien  terminés  en  prismes  hexaèdres  et  dans  les- 
quels on  trouvait  un  excès  d’iode. 

On  a pensé  que  ces  cristaux  sont  des  iodites , 
analogues  aux  hyposüîfites.  Il  est  certain  qu’il  y 
a là  une  combinaison  particulière  : est-ce  un 
iodite,  un  hypoiodite?  on  n’en' sait  encore  rien. 
Nous  aurions  à continuer  l’examen  des  sels 
g.jl  ofàn.  ‘ a 
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formes  par  les  oxacides,-  mais  nous  suivons  ici 
la  méthode  de  M.  Thénard,  et  nous  devons  nous 
occuper  des  sels  formés  par  les  fijdracidès. 
y , , Les  hydr acides  sont  très  nombreux  : ils  sont 
j»-  formés  par  des  corps  combinés  avec  l'hydrogène 
_v3-  et  que  l’on  cousidère  comme  étant  des  acides. 
Ces  acides,  unis  avec  des  bases,  donuent  des  com- 
binaisons que  l’on  nomme  aussi  des  sels,  quoi- 
qu’elles dussent  être  nommées  différemment. 
D’après  les  définitions  ordinaires,  un  sel  doit 
être  la  combinaison  d’un  oxacide  avec  une  base. 
Dans  l’origine , on  n’a  pas  regardé  le  sulfure  de 
potassium  comme  étant  un  sel  : la  présence 
d’une  base  ne  suffisait  pas  pour  faire  porter  la 
dénomination  de  sel  à la  combinaison  dont  elle 
faisait  partie  ; il  fallait  pour  constituer  un  sel  pro- 
prement dit  un  acide  formé  par  l'oxigène  et  ufte 
base.  Mais  la  ressepiblance  entre  les  propriétés 
des  combinaisons  des  hy  dracides  avçc  les  bases , 

dt  Jf  **  . * v' t T *»  ’ » T.7  mw  • • » ‘ V 

et  les  propriétés  des  combinaisons  des  oxacides 

i ***’'„  • ' 

avec  les  mêmes  bases,  a fait  donner  le  noin  de  sels 
aux  premières  combinaisoni comme  aux  secondes. 
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Qurfî  qu’il  en  soit,  quand  ah  Combine  un  hy- 
dracide  avec  une  base,  ori  peut  obtenir  deux 
sortes  de  produits.  » ■'  ■» 

Si  la  combinaison  de  l’hydracide  a lieu  avec 
une  base  végétale,  que  l’on  ne  peut  pas  l'egar- 
der  comme  étant  un  oxide , il  est  incontestable 
que  Cela  donne  naissance  à uh  sel,  puisqu’il  faut 
appelé!1  de  ce  nom  les  combinaisons  des  hydra- 
cides.  La  combinaison  de  l’ammoniaque  avec  un 
hydracide  donné  aussi  naissance  à un  sel. 
f Mais  si,  au  lieu  d’ammoniaque,  ou  d’une  base 
végétale , on  combine  l’hydracidé  avec  une  base 
oxigénée,  vdici  ce  qui  arrive  au  moment  de  la 
combinaison  : l’oxigène  de  là  base  s’unit  à l’hy- 
drogéné de  1 acide  et  forme  de  l’eàu.  Versez  de 
l’acide  hydrochlorique  sur  la  baryte,  la  strort— 
tiaue,  et  il  se  formera  de  Veau  en  abondance;  le 
produit  qui  en  résulte  sera  le  même  que  si 
vous mettiez  du  barium , du  strontium , avec  du- 

Chlore.  , ..y;  T , 

Lorsqu  .on  prend  de  1 acide  hydrochlorique  et' 
,qu  on  le  combine  avec  de  la  potasse,  il  se  forme 
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de  l’eau  et  du  chlorure  de  potassium.  Cela  est  gé- 
néral pour  toutes  les  bases  oxigéuées. 

Ces  composés  sont  solubles , du  moins  la  plu- 
part;  ils  ont  de  la  saveur  : quand  on  les  décom- 
pose , ils  dégagent  de  l’acide  hydrochlorique  ; 
cnlid,  tout  ,se  passe  comme  si  ces  combinaisons 
étaient  des  hydrochlorates. 

Si  je  verse  de  l’acide  sulfurique  sur  du  chlo- 
rure de  potassium , l’eau  se  décompose  ; elle 
donne  son  oxigène  au  potassium  pour  produire 

1 , f 

de  la  potasse ,.  èt  son  hydrogène  au  chlore  pour 
former  de  l’acide  bydroehlorique.  * 

L’étude  de  ces  combinaisons  ou  des  corps  qui 
eu  résultent  est  embarrassante.  On  ne  peut  pas 
assimiler  de  tels  corps  au*  sels,  quant  à leur  na- 
ture ; ainsi , en  considérant  la  nature  de  ces  subs- 
tances,  il  est  impossible  de  les  placer  pârmi  les 
sels  ; mais  en  considérant  leurs  propriétés , il  est 

* fl)  1 . 

difficile  de  les  ranger  ailleurs. 

Une  question  s’élève  relativement  aux  combi- 
naisons des  Ly diacides.  Nous  avons  dit  qu’avec 
les  bases  oxigéuées  les  hv diacides  formaient  de 
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l’eau;  rnais  nous  avons  dit  ce  qui  se  passait  à 
see.  Qu  arriverait-il  si  Fort  versait  de  la  potasse 
liquide  dans  de  l’acide  hydrochlorique  ? Il  se  for- 
mera de  l’eau.-  Comment  s’en  assurer?  Cela  est 
impossible.  C’est  en  opérant;  par  la  voie  sèche 

v t # 

que  l’on  s’aperçoit  qu’il  y a formation  d’eau , et 
-*  « * ,,  ' • 
l’analogie  doit  faire  conclure  que,  dans  le  cas  où 

l’acide  et  la  base  sont  liquides , il  s’est  aussi  formé 
de  l’eap  et  un  chlorure.  On  ne  voit  pas  qu’il  puisse 
se  former  autre  chose.  C’est  ainsi  que  je  suis  con- 
duit à admettre  l’existedce  des  chlorures  dans 
l’eau  même. 

, Telle  est  la  théorie  qui  a été  adoptée  par  un 
grand  nombre  de  chimistes.  Au  réste,  il  est  ags#z 
indiffèrent,  quand  on  étudie  un  corps,  de  le  re- 
garder comme  un  chlorure  ou  un  hydrochlo- 
rate  , puisque  les  phénomènes  sont  les  mêmes. 

Nous  n’avons  cependant  de  sels  d’hydracidcs 
d’une  manière  incontestable  qh’avec  l’ammo- 
niaque et  les  bases  végétales  ; quant  aux  autres 
combinaisons,  elles  sont  hypothétiques. 

Sans  mçttçe  trop  d’importance  à ces  distiuc** 
G -L.  i3e  leço:». 
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lions,  il  nous  sera  permis',  suivant  les  ‘cirçons- 
tatoces  ou  la  facilité  de  l’efcpHcation , d’employer 
le  mot  de  chlorure  ou  d’hydrochborate.  Quoi  qu’il 
çn  soit œs combinaisons  ont  des  propriétés  eom- 

. g»  » 

nômeS  et  qui  dépendent  de  la  présence  du  radical . 
v.  Le  genre  de  sels  qui  se  présente  le  preipier  à 
l'étude , est  celui  des  hydrofluâtes  ou  des  fluo- 
rures. 

Le  fluor  n’a  pas  été  obtenu  séparément* 

11  a pour  nombre  équivalent. . . . 2,35800  ’ 

• L’atomo  d’hydrogène  est  égal  à, . . o,  1,2480 
4 L’atome  d’acide  hydrofluorique  est  - 

par  conséquent . - . . » . . . > . 2,46280. 

*Si  nous  procédons  d’une  manière  générale 
à l’examen  des  fluorures  et  des  hydrofluates , 

• 1 

nous  trouverons  que  ces  substances  ont  des  ca- 
ractères bjen  tranchés»  . • . 

■ Lorsqu’on  verse  un  açide  sur  un  hydrofluate1, 
de* ac«  e sulfurique  , par  exemple,  il  .se  produit 
aussitôt  des  vapeurs  blanches  d’acide  hydrofluOf 
rique.  Ces  vapeurs  ont  une  telle  affinité  pour  Ja 
matière,  siliceuse,  quelles  attaquent  le  verrerie 

* * . «*  I 
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«wripd&bt»  .et»p«uyent  même  le.' percer  d’outre 
««roiftjfe. J 

Lorsqu’on  verse  l’acide  sur  un  hydrûfluate,  il 

• » * 

n y a de  Changement  que  dans  le  déplacement 
de  l’acide  hydrofluorique  ; mais  si  l’on  verSfe  l’a- 
cide sur  un  fluorure,  if  se  produit  de  l’adde 
hydrofluorique.  On  peut  reconnaître  facilement 
le  dégagement  de  l’acide,  si  peu  qu’on  ait  de 
matière , en  mettant  le  sel  sur  une  lame  de 
verre  ; l’acide  hydrofluorique  qui  se  dégage  atta- 
que le  verre.  Cependant,  si  l’on  avait  une  petite 
< quantité  de  sél  mêlée  à des  matières  étrangères , 
comme  dans  les  essais  minéralogiques,  la  pré- 
sence de  l’acide  hydrofluorique  serait  un  peu 
moins  facile  à constater.  ; et  si  dans  les  matières 
mélangées  il  y avait  de  la  silice*,  le  gaz  qui  se 
dégage  n’attaquerait  pas  le  verre. 

Le»  hydrofluates  ou  les  fluorures  n’éprouvént 

aucune*  action  de  la  part  des  corps  combustibles. 

jSgs&üÿ 

lis  fondent  sans  altération , pourvu  qu’iis  ne  con- 
tiennent pas  d’eau.  Quand  dè  en  contiennent.,  ils 

sont  décomposés  en  partie  , et  il  reste  un  âous- 

* . 

sel  "ou  l’oxide.  . . ' ■ 
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Les  hydrofluates , ou  fluorures  solubles,  ne 
précipitent  pas  le  nitrate  d’argent.  Traités  par 
l'acide  sulfurique  et  l’oxide  de  manganèse,  on 
n’obtient  pas  le  fluor.  Ibi  ne  sont  pas  décomposés 
pat  tfacide  nitrique.,  . \»  • 

. Paifrni  les  hydrofluates , nous  avons  à parier 
de  1/hydrofluate  d’ammoniaque  , formé  d’un 
atonie  d’acide  et  d’un  atome  d’ammoniaque.  La 
Véritable  manière  de  préparer  ce.  sel  est  de  dis- 
tillfer  un  mélange  de  fluorure  de  sodium  anhydre 
et  de  sel  ammoniac  : il  se  fait  un  double  échange, 
et  il  se  sublime  de  Thydrochlorate  d’ammoniaque 
ear*poudre.ou  en  petits  cristaux.  • ; > • 

)0n  se  sert, de  ce  sel  pour  graver  sur  le  verre  : 
on  enduit  le  verre  d’un  corp&  onctueux  ; on  des- 
siné avec  une  pointe  sur  l’enduit , ce  qui  met  le 
verre  à nu , et  l’on  verse  ensuite  dessus  une  dis- 
solution de  sel  qui  n’attaque  pas  l’enduit,  et  cor- 
rode seulement  les  portions  de  verre  qui  sont 
à découvert.  . • * 


'***  M.  Ifaczelius  a donné  un  moyen  de  le  prépa- 
1 s<ÿ,wCQmnafc.iOu.nc.peut  opérer  dans  le  verre,  il 
prend  un  creuset  de  platine  qu’il  recouvre  avec 
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u a, autre  creuset  du  même  métal  ; il  chauffe  le 
mélange  de  sël  ammoniac  et  . de  fluorure  de 
sodituu,  etKhydrojfluate  d’ammoniaque  s’attache 
au  creuset  supérieur.^  1 <-  • * 

Je  passe  mainteuant  à l’examen  des  fluorures, 
c’est-à-dire  des  combinaisons  de  l’acide  bydro- 
fluorique  avec  des  oxides^  '<£  . :«•.  '■>—'*  ■" 

. On  prépare  lè  fluorure  de  potassium  qui  se 
présente  le  premier,  en  combinant  de  'l’acide 
fluorique  avec  de  la  potassé;  on  .examine  srj’a*- 
eide  est  neutralisé,  on  évjpore  pour  faire  cris- 
talliser , mais  on  éprouve  beaucoup  de  diffi- 

i • 

culte.  .'•••'  1 

Ce  sel  est  extrêmement  «sohible  pt  déliquescent. 
U est  formé  d’un  atome  de  fluor  et  d’un  atonie 

de  .potassium. • -■*  • ' ^ •>  ' 

fr  • * * , 

L’atome  de  fluor  est  égal  à.  ....  2,53^l>o 
L’atbmê  de  potassium  eSt  égal  à.  . $,89916 

■>  ■■  t ' • if  1 iu  1 

Le  poids  de  l’atome  de  ce  sel  estdonC  8,23716. 

Je  viens  de  dire  qu’on  ter  faisait  cristalliser 
(Hfocilement  à une  température  ordinaire,  mais 
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aune  terhpérature  de  4°%  on  obtient  des  priâmes 
quadrangulaires.  » ' - ,J  - . ' 

Ce  sel  peut  dissoudre  la  silice  sans  devenir  al- 
calin. Ses  dissolutions  attaqàent  le  verte  ’è  si 
l’on  veut  le  conserver  pur , il  ne  faut  pas  lé  mettre 
dans  le  verre. 

Quand  ce  gel  est  formé,  on  peut  le  combiner 
avec  une  nouvelle  quantité  d'acide  ftuorique  , et 
l’on  obtient  un  composé  qui  peut  être  désigné  de 


deux  manières..  Si  l’on  pf-end  du  fluorure  de  po- 
tassium et  que  I on  f «joute  de  l’acide  bydrofluo- 
rique,  en  évaporant,  on  obtient  un  sel  qui  cris- 
tallise. C’est  dode  une  combinaison  définie , puis- 
qu’il y a cristallisation.  L'analyse  a démonti'é 
qu’il  contenait  deux  fois  plus  de  fluor  que  le  fluo- 
rure jnème.  C’est  un  bi-hydrofluate  depotas- 


siuty.  . 


■-.S'}'*’»  'O -j  R •sli.wfoC  ■ y 

Je  n’entrerai  pas  gur  ce  sel  dans  des  détails 

minutieux  qui  échapperaient  aisément. 

Le  fluorure  de  sodium  se  fait  de  la  même 


maniéré  ; if  cristallise  én  cubes  comidelé  seL 

marin.;' Les  cornbidâisonsàu  fluor  et  celtes 

* *'  • 
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do  chlore  affectent  des  formes  semblables;  ils 
sont  isomorphes  dans'  plujâehrs  circonstances. 

La  dissolution  de  fluorure  dé  sodium  évaporée 
trop  rapidement  se  recouvre  dune  croûte,  au 
. lieu  de  donner  des  cristaux.  " •>  \ ;i  ■ - • 

Ce  sel  attaque  le  verre  et  eu' est  décomposé 
lui-même.  Comnae  kchlorure  de  sodium , il  ri’ést 
pas  .plus  soluble  à chaud  qu’à  froid.  Cent  partiel 
d’eau  u en  dissolves*  que  quatre  à une  tempéra- 
ture ordinaire.  11  a aussi  la  propriété  de  dissoudre 
la  silice  par  la  fusion.  Seul,  il  fond. plus  difficile- 
ment que  ky.erire»  -.*»  .;>  ,,  ' y. r;v 

11  existe  aussi  u»  sel  contenant  plus  d’aeide 
hydroüuorique. ::?*  • - li 

Je  passe  au  Sel  le  plus  important  de  ce  genre  ; 
parce  qu’il  existe  dans  la  nature.  ' ' 

. Le  fluorure  de  calcium , connu  sefus  le  nom  dé 
spath  jliu)r,  est  formé  d’unatoméde  fluoret  d’dri 
atome  de  calcium.  :-v'v  •*  ,t« 

Il  se  présente  avec  des  formes  très  belles , eh 
cubes  ou  en  octaèdres.  Ce  sel  est  complètement 
insoluble  dans  l'eau.  Il  décrépite  fortement  sur 


% 
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> les  charbons  ardens,  et  en  même -temps  il  fait 
apercevoir  une  propriété  curieuse , celle  d’une 
grande  phosphorescence.  Toutes  les  variétés  du 
spath  fluor  ne  jouissent  pas  de  cette  propriété  au 
même  degré.  Le  . phénomène  est  frappant  dans 
l’obscurité;  c’est  comme  si  l’on  jetait  du  soufre 
‘ sur  les  charbons  : la  lumière  est  bleuâtre.  Lors- 
que le  sel  a été  exposé  à la  chaleur,  si  on  le  laisse 
refroidir,  il- ne  présente  plus  le  même  phéno- 
mène. Or,  dans  la  nature,  on  trouve  des  spath 
fluor  qui  n’ont  pas  de  phosphorescence;  d’où  l’on 

f • . • • 

conjecture  qu’ils  ont  été  exposés  à J’action  delà 
chaleur,  et  que  les  autres  ont  été  formés  par  l’eau. 
11  y a une  espèce  qui , lorsqu’on  ne  la  chauffe 
pas  trop  fort,  a la  propriété  d’être  lumineuse  plu- 
sieurs fois.  La  chaux  ftuatée  de  Lunébourg  donne 
une  lumière  violette , verte  ou  bleue,  selon  le 
degré  de  température  qu’elle  approuvé;  c’est  ce 
* que  l’on  remarque  aussi  avec  le  âuate  dq  chaux 
fait  artificiellement.  / v-->  '■*  « 

. . . • - . 
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Dans  la  dernière  séance,  nous  avons  parlé  «lu 
fluorure  de  calcium  qu’on  rencontre  dans  la  na- 
ture. C’ést  une  substance  formée  d’un  atome  de 

• * c ^ * * * 

fluor  et  d’un  atonie  de  calcium,  qui  se  présente 
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sous  (le  très  belles  formes  cristallines , en  cubes  et 
en  octaèdres.  Sa  densité  dépasse  trofs fois  etdemie 
celle  de  l’eau,  et  est  par  conséquent  considérable. 
Ce  sel  naturel  est  plus  dur  que  le  marbre  ; sur 
les  chaYbons,  il  offre  de  belles  apparences  lumi- 
neuses  bleues , violettes  ou  vertes,  selon  le. degré 
de  la  chaleur.  11  y en  a une  espèce  qui  conserve 
cette  propriété  après  «voir  été  chauffée  plusieurs 
fois;  cependant  il  ne  faut  pas  aller. trop  loin, 
parce  qu’en  général  lé  feu  fait  perdre  cette  pro- 
priété. A Catherinebourg,  on  trouve  une  espèce 
qui,  frottée  avec  la  main,  devient  phosphores- 
cente. 

Le  fluorure  de  calcium  est  très  peu  soluble  dans 
l’eau  et  dans  les  acides.  L’acide  sulfurique  lui- 
même  , quoique  concentré , ne  produit  pas  à froid 
de  décomposition  sensible;  à chaud,  il  dégage 
de  l’acide  hydrofluorique  qui  est  très  volatil. 

L’acide  sulfurique  tient  en  suspension  le  fluo- 
rut-e  de  calcium , et  forme  une  matière  visqueuse 

qui  se  décompose  lorsqu’on  l’étend  d’eau. 

» ‘ 

Le  spath  fluor  exposé  à la  chaleur  se  fond  sans 
éprouver  de  décomposition.  11  s’appelle  spath 
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parce  qu’on  le  trouve  en  lames,  et -fluor,  parce* 
qu’il  est  susceptible  de  fondre.  . . 

En  Minéralogie,  pour  reconnaître  la  présence 
du  sulfate  de  chaux,  on  ajoute  du  fluorure  de 
calcium,  et  le  mélange  fond  facilement  au  cha- 
lumeau ; réciproquement  on  reconnaît  la  pré- 
sence du  fluorure  de  calcium  par  le  mélange  de 
sulfate  de  chaux. 

L’acide  hydrofluorique  ronge  le  verre.  On 
emploie  l’acide  ou  le  sel  à base  de  potasse  qui  en 
provient  pour  graver  sur  le  verre;  on  en  avait 
fait  uu  art  très  simple , et  dont  les  procédés  sont 
imités  de  ceux  employés  pour  la  gravure  à l’eau 
forte.  Cet  art  a bien  peu  d’importance,  parce 
qu’on  peut  graver  sur  le.verre  à la  roue  ou  à la 
moletté,  et  faire  des  dessins  très  finis;  d’ailleurs 
les  planches  de  verre  auraient  toujours  l’incon- 
vénient.de  se  briser  quand  On  voudrait  prendre 
l’impression  de  la  gravure. 

Le  fluorure  de  calcium  se  trouve  assez 'abon- 
damment dans  la  nature;  il  se  trouve  aussi  dans 
les  os  des  animaux,  et  particulièrement  dansl’é- 


majJ.des  dents,  mais  en  petite  quantité  et  dans 

,p  ieçon/. 
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la  proportion  d’un  centième*  Un  le  trouve  aussi 
dans  l’urine  de  l'homme,  dans  quelques  circons- 
tances, car  cela  n’est  pas  constant.  M.  Berzelius 
l’a  reconnu  daps  quelques  eaux  thermales,  et  no- 
tamment dans  celles  de  Carlsbad. 

Pour  avoir  du  fluorure  de  calcium  pur,  il  faut 
le  faire  directement  ou  par  double  décomposi- 
tion, en  versant  du  nitrate  de  chaux  dans  du 
• « 

fluorure  de  potassium.  L’insolubilité  du  fluorure 
de  calcium  détermine  ici  la  décomposition. 

M.  Berzelius  a indiqué  un  moyen  de  le  faire 
qui  peut  servir  dans  beaucoup  de  circonstances. 
Ayant  remarqué  que  le  précipité  de  fluorure  de 
calcium  était  gélatineux,  et  diflicile  à laver,  il  a 

” i * • . t 

imaginé  de  le  faire  en  décomposant  du  carbo- 
nate  de  chaux  parfaitement  pur,  par  l'acide 
hydrofluorique.  Le  fluate  se  précipite  alors  sous 
forme  grenue,  et  dans  cet  état  il  se  lave  faci- 
lement. 

Les  fluorures  de  barium  et  de  strontium  n’of- 
frent rifcn  de  particulier.  # 

L'alumine  se  dissout  très  bien  dans  l’acide  Hy- 
drofluorique; le  sel  qui  eu.résulle  a l’aspect  gont- 


■ . 
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meux  et  sé  dissout  dans  l’eau  ; c’est  un  fluorure 
d’aluminium. 

I.  . , . . . 

Tous  les  fluorures , comme  tous  les  chlorures, 
dont  les  bases  ont  de  l'affinité  pour  l’oxigène,  lors-  £ 
qu’ils  sont  dans  l’eau  se  décomposent  en  partit, 
parce  qu’ils  décomposent  une  petite  quantité 
d’eau  dont  l’oxigène  s’unit  à la  base,  et  l’hydro- 
gène au  fluor  ou  au  chlore.  Si  l’on  chauffe  la  dis- 
solution de  fluorure  d’aluminium  étendue  d’eau , 
cctte'décomposition  a lieu,  et  l’acide  hydrofluo- 
rique  qui  est  formé  se  dégage. 

Le  fluorure  d’aluminium  a la  propriété  de  se 
combiner  avec  le  fluorure  de  calcium. 

Il  se  combine  aussi  avec  le  fluorure  de  potas- 
■sium.,Si  l’on  verse  du  fluorure  d’aluminium  dan 


'•  v 
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du  fluorure  de  potassium , il  se  forme  un  com- 
posé gélatineux,  contenant  un  atome  de  chacun 
dessels.  Ce  composé  est  un  peu  soluble  dans  l’eau. 

Mais  si  l’on  fait  l’opération  d’une  manière  in- 
verse , si  l'on  verse  du  fluorure  de  potassium  dans 
le  fluorure  d’aluminium , le  composé  est  di fièrent  , 
et  contient  un  atome  de  fluorure  de  potassium  et 
un  atome  et  demi  de  fluorure  d’alumiuinm. 
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-,  En  versant  le  fluorure  d'aluminium  dans  du 

* ■ 
fluorure  de  sodium , on  obtient  dn  . composé 

neutre  contenant  un  atome  de  l’un  , et  de  l'autre 

fluorure. 

• Ou  peut  dire  que  toüs  les  métaux  ont  la  pro- 
priété de  se  combiner  avec  l’acide  hydrofluorique 
et  de  faire  des  -hydrofluates  solubles.  Je  citerai 
parmi  ces  combinaisons  l’hydrofluate/ou  plutôt 
le  fluorure  d’argent , qui  est  extrêmement  so- 
luble et  crlstallisable  ; propriété  bien  différente 
de  celle  du  chlorure  d’argent;  qui  est  complète- 
ment insoluble. 

Nous  allons  dire  un  mot  de  substances  dont  on 
ne  connaissait  pas  hien  la  composition , mais  qui 
xlepuis  peu  ont  été  mieux  analysées.  Il  s’agit  de 
l’acide  flupsiliciqué  et  de  ses  combinaisons.  1 . 

■ Cet  acide,  qui  contient  un  atome  de  fluor  et 
un  atome  de  silice,  ou  plutôt  de  silicium  , a pris 
son  nom  des  substances  qui  le  composent:;  et 
comme  c’est  une  règle  dans  la  nomenclature  de 
désigner  certaines  combinaisons  par  le  nom  des 
substances  composantes,  en  mettant  le  premier 
le  nom  de  la  substance  qui , dans  les  décompo- 
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sitions  de  Feau,  prend  l’hydrogène,  et  le  second 
le  nom  de  celle  qui  prend  l’oxigèrte , voila  pour- 
quoi on  nomme  cet  acide  fluosilicique.  On  dit 
pour  la  combinaison  du  chlore  et  du  phosphore, 
chlorure  de  phosphore , et  non  plios pliure  de  chlore, 
parce  que,  changeant  de  nature  dans  l’eau,  c’est 
le  chlore  qui  s’empare  de  l’hydrogène ,-  et  de 
phosphore  qui  s’empare  de  l’oxigène.  On  dit  par 
la  même  raison  chlorure  de  soufre,  sulfure  de 
phosphore.  L’acide  fluosilicique  étant  mis  dans 
l’eau  , se  décompose  en  décomposant  une  partie 
du  liquide  ; et  c’est  le  fluor  qui  prend  l’hydrogène 
et  le  silicium  qui  s’unit  à l’oxigène.; 

Çet  acide  se  combine  avec  le  gaz  ammoniac; 
il  en  prend  deux  volumes,  et  il  en  résulte  un 
composé  volatil^  1 

Il  peut  se  combiner  de  même  avec  diverses 
autres  bases;  mais  des  bases  sèches;  car  les  com- 
posés formés  avec  Facide  fluosilicique , dès  qu’ils 
sont  en  contact  avec  l’eau ,,  sont  détruits.  Ainsi 
l’existence  de  ces  sels  est  tpui-à-fait  éphémère. 

L’acide  fluosilicique  est  réellement  un  acide  ; 
il  se  combine  très  bien  avcc  ie  gaz  amm&niac  et 
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en  proportion  définie.  Il  y a aussi  absorption  de 

cet  acide  par  les  autres  bases;  mais  nous  n'avons 

\ 

rien  à dire  de  pàrticulier  sur  ces  sels  que  l’eau 
décompose.  La  silice  se  précipite  sous  la  forme 
gélatineuse. 

L’acide  fluosilicique  étant  mis  lui-même  en 

contact  avec  l’eau , se  décompose , et  forme  un 
acide  nouveau  que  nous  nommerons  acide  Jydro - 

f ' 

jluosilicique , parce  qu’il  est  hydrogéné. 

Voici  comment  on  prépare  ce  nouvel  acido. 
On  met  dans  un  matras  un  mélange  de  spath  fluor 
en  poudre,  et  de  silice  ou  de  sable  pulvérisé;  on 
verse  de  l’acide  sulfurique  sur  ce  mélange;  on 

V.  » 

chauffe  légèrement  avec  quelques  charbons  ; l’a- 
cide fluorique  se  dégage  nt  attaque  la  silice,  qu’il 
prendrait  à la  substance  du  matras  si  l’on  n’avait 
pas  mis  du  sable  : il  se  rend  par  un  tube  adapté  au 
matras  au  fond  d’un  vase  plein  d’eau,  contenant 
du  mercure  à la  partie  inférieure.  Le  fluorure  de 
silicium , ou  l’acide  fluosilicique , s’hydrogène 
dans  cette  eau,  en  laissant  précipiter  un  peu  de 
silice,  et  il  reste  en  dissolution  dans  le  liquide. 

\ oici  maintenant  comment  nous  compren- 

* - * 
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drons  cette  opératiorj.  Supposons  l’acide  Uuosili- 
cique  divisé  en  trois  portions,  ou  plutôt  suppo- 
sons  trois  atomes  de  cet  acide.  L’qndcces  atomes 
ou  le  tiers  de  l’acide  se  décompose , en  décom- 
posant en  même  temps  db  l’eau  ; l’atome  d’oxi- 
gène  de  l’eau  s’unit  au  silicium,  et  forme  de  la 
silice  qui  se  précipite  : l’un  des  atomes  de  l’hy- 
drogène de  l’eau  s’unit  au  fluor  libre  et  forme, un 
atome  d’acide  fluorique,  et  l’autre  atome  d’hy- 
drogène se  combine  avec  les  deux  atomes  d’acide 
fluosilicique,  ce  qui  donne  l’acide  hydro-fluo-sili- 
cique , en  y comprenant  l’atome  d’acide  fluorique. 

> Telle  est  en  réalité  la  composition  de  l’acide 
hydro-fluô-silicique  ; car  en  saturant  cet  acide 
avec  un  atome  de  potasse,  qui  contient  un  atqme 
de  potassium  et  un  atome  d’oxigène , l’dtome 
d oxigène  s’emparera  de  1 atome  d’hydrogène  de 
l’acide  fluosilicique  et  le  décomposera,  et  l’on  aura’ 
pour  résultat  deux  atomes  de  fluorure'  de  sili-, 
cium  et  un  atome  d’hydrofluate  de  potassium), 
parce  que  l’atome  de  potassium  s’unit  à l’atonie 
d’acide  fluorique.  A . 

Voilà  un  genre  de  sels  qui  est  fort  renjar,- 
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quable  ; mais  je  sens  moi-jnènie  que  si  ton  en- 
trait dans  des  détails  sur  ces  substances , cela  serait 
fastidieux.  Je  dirai  qu’en  général  l’acide  hydro- 
fluorsilicique , combiné  avec  les  bases  oxigénées, 
donne  deux  atomes  de  fluorure  de  silicium  et  un 
atome  d’hydrofluate  de  la  base. . * • .• 

L?acide  hydro-fluo-silicique  se  présente  sous 
forme  liquide  ; il  faut  pâturer  l’eau  autant  qu’on 
peut  : elle  s’épaissit  ; on  le  filtre  par  pression  à 
travers  un  linge;  on  l’obtient  pur.  M..Berzélius, 
qui  l’a  examiné,  prétend  qu’il  contient  de  l’eau 
en  proportion  définie.-  • ' ‘ 

Quand  on  le  chauffe  pour  'le  distiller,  - il 
éprouve  une  décomposition  ; il  se  dégage  prin- 
cipalement du  gaz  fluosilicique  caractérisé  par  la 
propriété  de  ne  plus  attaquer  le  verrei  Ce  qui 
reste  est  plus  riche  en 'fluor.  Enfin,' si  vous 
concevez  que  tout  le  gaz  fluosilicique  Soit  dé- 
. gagé,  :il  restera  du. fluor  et  de  l’hydrogène, 
ou  du  gaz  bydrofluorique,  gaz  qui  attaque  le 
verre.  ■ - * • - ‘ ’ ' 

L’acide  hydro-fluo-silicique  est  moins  volatil 
-.mie-Teau:-- 
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Combinéavec  les  bases , on  obtient  des  sels  qui 
ont  des  propriétés  particulières.  » ' - » * 

• Quand  on  les  expose.au  fèu  » ils  son*  tous  dé- 
composés et”  il  reste  des  fluorures  métalliques  ; 
cela  est  aisé  à concevoir  pûï  ce  qne  nous  avons 
dit  tout  à l’heure.  La  potasse  unie  à cet  acide 
donné  une  substance  formée  de  deux  atomes  de 
fluorure  de  silicium,  et  d’un  atome  de  fluorure 
de  potassium;  en  chauffant,  le  fluorure  de  silicium 
se  décompose,  et  il  ne  reste  que  le  fluor  U te  de 

potassium.  * 

L’acide  sulfurique  concentre  décomposé  ces. 
sels  avec  effervescence,  en  dégageant  le  gaz  fluo- 
silicique.  # v # 

Enfin  les;  alcalis  les  décomposent  parfaitement 
et  donnent  des  produits  variables , suivant  la  na- 
ture du  produit  sur  lequel  ou  opère..  Il  faut  tou- 
jours uu  excès  d’alcali  pour  opérer  la  décompo- 
sition .Les  carbon  a tes  dé  potasse  et  de  soude  ont 
particulièrement  cette  propriété. 

■ . Quand. ce  sont  des  bases  métalliques , telles  que 
le  fer,  le  cuivre,  comme  ces  basés  n’ont  pçsrune 
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grande  aflinilé  pour  le  potassiufn , on  a pour  ré- 

; *■ 

sultal  un  silicate  métallique.  ; . 

Le  sel  formé  par  le  potassium  et  l’acide  hydro- 
fluo-silicique  , est  le  seul  que  je  citerai  particu- 
lièrement. Quand  on  verse  dans  un  sel  à base  de 
potasse  de  l’acide  bydro-fluo-silicique  , il  se 
forme  aussitôt  un  précipité  gélatineux  qui  a la 

même  transparence  que  l’eau,  et  dans  lequel  on 

» * , • 

aperçoit  des  couleurs  irisées.  Ce  composé  n’est 
presque  pas  soluble  à froid,  et  quand  il  est  dis- 
sous^ il  se  dépose  par  le  refroidissement.  Quand 
on  verse  la  potasse  dans  l’acide^  on  doit  prendre 
garde  d’en  mettre  plus  qu’il  n’en  faut  ; car  sans 
cela,  elle  décomposerait  le  sel  lui-même. 

Voilà  tout  ce  que  je  dirai  sur  ces  sels. 

• » * 

Nous  allons  passer  à un  aütre  genre  de  com- 
posés tout-à-fait  analogue  à celui  dont  nous  ve- 
nons de  parler,  mais  dans  lequel  nous  aurons 
l'avantage  de  trouver  beaucoup  d’espèces  a étu- 
dier  sous  le  rapport  de  leurs  usages  et  de  leurs 
applications  dans  les  arts.  Ce  sont  les  chlorures. 

Nous  savons  que  lorsque  l’acide  bydrochlo- 
riqne  se  combine  avec  des  bases  végétales,  cm 
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a des  hydrochlorates , et  que  lorsqu’il  se  combine 
avec  des  bases  oxigénées,  on  a des  chlorures. 

Une  autre  considération,  à l’avantage  de  ces  com- 
posés, se  présente  : nous  connaissons  le  chlore, 
et  nous  ne  connaissons  pas  le  fluor;  aussi  forme- 
t-on  directement  avec  le  chlore  les  mêmes  com- 
posés que  si  l’on  unissait  l'acide  hydrochlorique 
avec  les  bases  oxigénées. 

Nous  savons  encore  que  si  l’on  mêle  de  l’acide 
hydrochlorique  avec  une  base  oxigénée  liquide, 
on  ne  voit  pas  ce  qui  se  passe,  mais  que,  par  la 
voie  scche,  nous  apercevons  la  formation  de  * 
l’eau , et  par  conséquent  la  combinaison  de  l’oxi- 

, _ 0 , 

gène  de  la  base  avec  l’hydrogène  de  l’acide. 

Au  reste  que  l’on  considère  ces  composés 
comme  des  chlorures  ou  comme  des  hydro- 
chlorates , quand  on  les  traite  par  les  acides 
ou  par  divers  agens  chimiques  , les  phénomènes 
seront  toujours  les  mêmes,  parce  que  l’eau  étant 
toujours  présente  donne  son  oxigène  à la  base 
et  son  hydrogène  à l’acide  pour  régénérer  les 
substances  composantes.  > 

Les  caractères  que  nous  allons  assigner  à ce 
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genre  de  composé»  auront  quelque  ressemblance 
avec  ceux  des  corps  précédemment  examinés. 

Le  premier  de  ces  caractères  est  l'inaltérabilité 
des  chlorures  par  les  corps  combustibles  simples, 
ët  particulièrement  par  le  charbon  : ainsi  en 
mettant  du  sel  marin,  chlorure  de  sodium  , avec 
du  charbon , quelle  que  soit  la  chaleur  employée, 
ce  sel  ne  sera  pas  altéré. 

Tous  les  sels  de  ce  genre  sont  décomposés  par 
l’acide  sulfurique.  Si  c est  un  hydrochlorate,  l’a- 
cide hydrochlorique  se  dégage,  et  l’acide  sulfu- 
rique s’empare  de  la  base.  Si  c’est  un  chlorure, 
l’eau  se  décompose  , son  hydrogène  se  porte  sur 
le  chlore  et  forme  l’acide  hydrochlorique , et  son 
oxigènese  porte  sar  la  base,  qui  se  combine  alors 

avec  l’acide  sulfurique;  car  les  oxacides  ne  se 
..  . . * 
combinent  qu’avec  les  bases  oxigénées. 

• # jt  _ 

Les  autres  acides  décomposent  aussi  les  chlo- 
rures ou  les  hydrochlorates. 

J’ai 'dit,  en  parlant  des  nitrates,  qu’en  les  fai- 

. * • 1 * ô.  ■ L ' , t 

sant  bouillir  avec  l’acide  hydrochlorique  , on 
produisait  des  chlorures;  je  dis  maintenant  que 
l’acide  nitrique  versé  un  peu  en  excès  sur. les 
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chlorures  ou  hydrochlorates,  les  décomposé  et 

produit  des  nitrates  : cet  effet  est  l’inverse  de 

• ' • 

celui  que  nous  avons  vu  précédemment. 

]?(ous  avons  eu  plus  d’une  fois  occasion  de  faire 

j ■ i ✓ 

observer  qu’une  base  se  partage  entre  deux  acides  : 
d’après  cette  observation',  quand  je  verse  sur  un 
chlorure  de  l’acide  nitrique,  il  se  fait  une  décom- 
position partielle;  je  forme  une  certaine  quantité 
de  nitrate;  il  y a par  conséquent  une  certaine  • 
quantité  d’acide  hydrochlorique  de  mise  à nu: 
mais  les  acides  hydrochlorique  et  nitrique  ne  „ 
peuvent  pas  rester  ensemble  sans  se  décomposer 
réciproquement , et  .former  ce  que  les  anciens 
alchimistes  appelaient  l'eau  régale,  parce  qu’elle 
dissout  For  qu’ils  regardaient  comme  le  roi  dc$. 
métaux. 

^ * 

L’acide  hydrochlorique  mis  à nu  par  l’acide 

nitrique,  ou  mêlé  à cet  acide,  donne  lieu  à une 
double  décomposition  : l'hydrogène  du  premier 
s’unit  à une  partie  de  l’oxigène  du  second,  et  il  y 
a formation  d’eau,  de  chlore  et  d’acide  nitreux. 
Ce  mélange  dissout  l’or:  l’acide  nitrique  décom- 
posé fournit  de  l’oxigène  pour  oxider  le  métal 
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q-ui  se  dissout  ensuite  dans  l.’acide  hydrochlorique. 
Le  chlpre  et  l’acide  nitreux  se  dégagent. 

Si,  au  contraire,  dans  un  nitrate  je  versais  un 
excès  d’acide  hydrochlorique,  j’aurais  un  chlo- 
rure ; l’oxigène  de  la  base  s’unirait  à l’hydrogène 
de  l’acide  hydrochloriqde  pour  former  de  l’eau. 

Quand  on  verse  de  l’acide  sulfurique  sur  un 
mélange  de  chlorure  et  de  peroxide  de  manga- 
nèse , l’on  a un  grand  dégagement  de  gaz. 
C’est  le  chlore  qui  est  devenu  libre. 

Voici  le  caractère  dont  on  se  sert  le  plus  géné- 
ralement dans  les  laboratoires  pour  reconnaître 
la  présence  du  chlore  dans  un  sel  : on  verse  sur  le 
Sel  une  dissolution  d’argent;  elle  donne  un  préci- 
pité blanc,  caillebottéqui  est  du  chlorure  d’argent. 
Le  précipité  se  rassemble  en  gros  flocons  ayant 
l’apparence  de  la  matière  caséeuse  du  lait;  c’est  de 
cette  ressemblance  qu’il  tire  son  nom.  Exposé  au 
soleil,  il  change  de  couleur  et  devient  violet. 

Le  chlorure  d’argent  se  reconnaît  toujours 
parce  qu’il  est  insoluble,  même  dans  l’eau  acide. 
Et  cependant  ce  précipité  qui  ne  se  dissoudrait  pas 
dans  l'acide  nitrique , se  dissout  dans  l’amruonia- 
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que.  D’après  ce  que,  nous  venons  déposer  pu 
peut  facilement  reconnaître  un  chlorure  ou  un 
hydrodhlorate.  * 

Presque  toupies  chlorures  sont  solubles  ; il  faut 
en  excepter  le  chlorure  d’argent , le  prdtochib- 
rure  de  mercure , celui  de.  plomb  èt  quelques 
sous-chlorures.  • : - . V 1 - • 

Lesniinéralogistes  ont  un  caractère  pour, juger 
de  la  présenco  du  chlore  dans  un  minéral  ou  un 
minerai.  Ils  prennent  du  sel  double  de  .'phôs- 
• phate  d’ammoniaque  et  de  soude,  ils  y ajoutent 

de  l’oxide  de  cuivre  et  le  minéral  qu’ils 'veulent 

• ’ v ..  ^ V,  • 

essayer  : s’il  y ‘a  du  chlore  dans  ce 'composé  , on 

-,  ’ ? 

vpil  autour  du  bouton  une  lumière  bleue. 


Passons  à l’examen  des  espèces. 

L acide  hydrochlorique  forme  avec  L’ammo- 
niaque un  hydrpchlorate  qüe  l’on  connaît  depuis 
long-temps  dans  le  commerce  sOus  le  nom  dé  sel 
ammoniac.  Ce  sel  peut  se  former  directement  par 
la  combinaison  des  deux  élémens  à l’état  gareqx. 
Qn  parvient  même  par  cet  té  çdmbinaison  à la 
détermination  desr  quantités  de  chacuue  des  subs- 
tances qui  entrent  dans  ce  sel. 

/G.-L.  Chim,  ï fjc leçon.  2 


* * 
* . 
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On  trouve  île  celle  manière  que  tou  parlies 
Je  gaz  ammoniac  et  ioo  parties  de  gaz  acide 
liydrocblorique  se  combinent  parfaitement. 

' Copime  on  connaît  la  densité  de  ces  corps,  on 
peut  avoir  leur  poids. 

Un  atome  de  gaz  hydroclilorique  = /j,f>5i5o 

Un  atome  de  gaz  ammoniac.  .=  2,1 447^ 

Ce  qui  donne  pour  poids  atomis- 
tique du  sel ...  . = 6,6gGo5. 

Ce  sel  est  anhydre,  préparé  de  la.  manière  que 
nous  venons  d’indiquer;  cela  est  évident  : mais 
quand  on  le  fait  par  la  voie  humide,  en  évaporant 
la  dissolution,  on  obtient  aussi  un  sel  anhydre. 

On  peut  le  dissoudre  dans  de  l’eau  et  le  faire 
cristalliser;  il  donne  des  cristaux  en  forme  de 
barbes  de  plumes  : on  l’obtient  aussi  en  cubes  ou 
en  octaèdres. 

: 'w  • *•.  * * * 1 • ’ • 

Ce  sel,  comme  tous  les  sels  d’ammoniaque,  a 
une  saveur  qui  appartient  à cette  base  ; elle  est 
piquante. 

Quand  il  est  sous  formç  solide , il  a une  appa- 
rence et  une  élasticité  fort  remarquables;  on  ne 
peut  le  réduire  que  difficilement  en  poudre;  if 
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est  fibreux,  et  ses  fibres  se  ploient  sans  sé  rompre  ; 
il  a enfin  de  la  ductilité.  - ’ ' "v'‘ 

La  densité  du  sel  ammoniac  est  de  i,45; 
l’eau  en  dissout  le  tiers  de  son  pojds,  ou  plus 
exactement  , 100  parties  deau  en  dissolvent 
33  parties.  L’eau  bouillante  en  prend  un  poids 
égal  au  sien  ; elle  en  déposç  une  grande  quan- 
tité par  le  refroidissement.  • . ’ 

Ce  sel,  formé  de  deux  corps  volatils,  est  vo- 
latil lui-même , mais  moins  que  ses  composans. 

Il  est  blanc  dans  l’état  pureté  ; quand  il  est. 
jaune,  c’est  qu’il  contient  du  fet. 

11  faut  une  chaleur  de  3oo  à 5 6oa  pour  le  ré- 
duire. en  vapeurs  et  détruire  l’effet  de  la  pe- 
santeuT  atmosphérique  sur  lui. 

Exposé  à l’air,  il  peut  y rester  long-temps  sans 
altération.  Il  n’attire  pas  sensiblement  l’humi- 
dité; il  n’est  pas  déliquescent.  ’ V 

' * 0 \ % , - 
Le  Sel  ammoniac  est  décomposé  par  toutes  le» 

bases,  même  les  plus  faibles  en  apparence. 

Quand  on  verse  dans  une  dissolution  de  sel 

ammoniac,  de  la  potasse,  de  la  soude,  de  la 
* • • . * ■ ■ 
chaux , l’ammoniaque  se  dégage  en  abondance  et 
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on  lé  sent  facilement.  Lorsque  l’odorat  ne  peut 
pas  avertir  de'  la  présence  de  l'ammoniaque 
quand  il  se  dégage  en  très  petite  quantité,  on 
prend  un  tube  trempé  dans  de  l’acide  nitrique 
ou  hydrochlorique,  et  on  le  présente  À l’endroit 
où  le  gaz  doit  se  dégager;  il  se  forme  aussitôt 
une  vapeur  blanche  autoQr  du  tube. 

Les  oxides  métalliques  décomposent  aussi  l’hy- 
drochlorate  d’ammoniaque  ; mais  il  fout  chauf- 
fer, et  ici  se  présente  un  phénomène  qui  parait 
contradictoire  et  que  nous  expliquerons.  Je  prends 
le  sel  ammoniac > je  le  mêle  avec  de  l’oxide  de 
fer,  sec.  A froid-,  il  ne  s’opère  rien  et  je  ne  sen- 
tirai pas  l’ammoniaque;  mais  si  je  viens  à chauf- 
fer un  peu , l’ammoniaque  se  dégage  en  abou- 
dance.  D’où  cela  vient-il  ? C’est  qu'à  froid  l’am- 
moniaque n’est  pas  provoquée  à changer  d’état  , 
à reprendre  la  forme  gazeuse  ; ce  n’est  pas  la  plus 
graude  affinité  du  fer  pour  l’acide  qui  opère  la 
décomposition , c’est  la  plus  grande  tendance 
qu’a  l’ammoniaque,  étant  chauffée, ’à  se  volatiliser. 

L’ammoniaque  versée;  dans  les  dissolutions  mé- 
tal là  pies  précipite  les  oxides  à ;froid  :_à  chaud., 
* 

' y 
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les  oxides  au  contraire  la  dégagent,  ou  plutôt 
c’est  elle  qüi'se  dégage  et  abandonne  la  liqueur. 

Pour  obtenir  l’ammoniaque , On*  pulvérise  le 
sel  ammoniac,  on  le  mêle  avec  de  la  chaux;  on 
met -un  atome  d’ammoniaque  et  un  peu  plus 
d’un  atome  de  chaux:  l’ammoniaque  se  dégage; 
on  la  reçoit  dans  un  flacon  plein  d’eau.  C’est 
ainsi  qu’on  procède  dans  les  laboratoires , de 
même  que  dans  les  atelier. 

Le  sel  fpimoniac  est  décomposé  par  les  carbo- 
nates de  chaux , de  baryte,  mais  par  le  feb  et  par 
la  voie  sèche.  Si  je  prends  de,  l’hydrochlorate 
d’ammoniaque,  et  que  je  le  mêle  atome  à atome 
avec  de  la  craie,  en  chauffant  il  y aura  décom- 
position réciproque;  il  restera  du,  chlorure  de 
calcium,  et  il  se  dégagera  du  carbonate  d'ammo- 
niaque. 11  ne  faut  pas  croire  que  cette  décompo- 
sition soit  due  à une  plus  grande  affinité  de  l’acide 
carbonique  pour  l’ammoniaque  ; c’est  la  volatilité 
du  carbonate  d’ammoniaque,  plus  grande  que 
celle  de  l’ammoniaque  même,  qui  l’occasiorie. 
Aiasi  par  l’action  de  la  chaleur  nôus  produisons 
une  double  décomposition. 
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A présent  que  hous  avons  formé  du  chlorure 
de  calciuth  et  du  carbonate  d’ammoniaque  par  la 
voie  sèche,  faisons  dés  dissolutions  de  ces  sels  et 
mélons-les.  Il  se  fait  aussitôt  une  double  décom- 
position, parce  qu’il'  peut  se  former  un  sel  moins 
soluble  que  ceux  que  Ton  avait  ; c’est  le  carbo- 
nate de  chaux,  et  nous  obtiendrons  ainsi  les  deux 
sels  qné  nous  avions  décomposés  par  la  chaleur. 
" Il  faut  faire  attention  à ces  compositions  ou 
décompositions,  selon  les  circonstancié  elles  of- 
frént  des  faits  importans. 

Le  sel  ammoniac  se  prépare  très  en  grand 
dans  les  arts,  il  était  connu  dès  la  plus  haute 
antiquité  , et  c’est  principalement  l’Égypte  qtji 
l’a  fourni  è l’Europe  pendant  long-temps.  Dans 
ce  pays,  on  le  prépare  en  recueillant  la  suie  des 
cheminées.  Le  bois  y est  rare,  et  l’on  y brûle  la 
fiente  des  chameaux;  cette  fiente  contient  dès 
matières  animales  qui , par  la  combustion , don- 
nent l’ammoniaque.  Elle  donne  probablement 

aussi  des  chlorures  et  d’autres  substances.  Cette 

♦ **  * ,•*  > 

suie,  qui  est  composée  d’un  peu  d’ammoniaque; 
de  charbon,  de  chlore  etd’autfres  matières,  étant 


Digitized  by  Google 


UE  CHIMIE. 


2?» 

chauffée,  donne  de  l'ammoniaque  par  volatili- 
I sation. 

Mais  depuis  quelque  temps,  on  fait  en  France 
du  sel  ammoniac.  On  commence  par  obtenir 
du  carbonate  d’ammoniaque,  qui  est  le  résultat 
de  la  décomposition  dès  matières  animales;  on  le 
décomposé  ensuite  par  le  sulfate  de  chaux 
(plâtre),  et  l’on  a en  échange  du  sulfate  d’am- 
moniaque. C’est  le  procédé  que  l’on  emploie 
dans  la  plaine  de  Clichy.  Là,  on  se  sert  du  sul- 
fate de  chaux  ; on  mêle  ensuite  le  sulfate  d ammo- 
niaque avec  le  sel  marin,  et  il  se  produit  par  la 
voie  sèche  du  sel  ammoniac,  parce  qu’en  chauf- 
fant ou  doit  avoir  la  combinaison  la  plus  vola- 
tile, qui  est  1 hydrochlorate  d’ammoniaque. 

On  fait  cristalliser;  on  purifie  autant  que  pos- 
sible par  des  cristallisations  successives,  et  ensuite, 
on  sublime  dans  des  vaisseaux  de  verre;  on  brise 
ensuite  les  vaisseaux  pour  avoir  le  sel. 

Voilà  comment  on  le  prépare  en  France  çt  dans 
tous  les  pays  étrangers. 

Le  sel  ammoniac  se  trouve  dans  les  houillères  ; 
quand  elles  prennent  feu,  ce  qui  arrive  quel- 
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quefoïs;  il  se  volatilise  de  l'ammoniaque  ; elles 

•n  en  contiennent  pas  de  très  grandes  quantités. 

Ce  sel  a une  autre  origine,  qui  ne  manquera 
pas  de  fixer, votre  attention. 

Il  est  produit  par  les  volcans,  et  fort  abon- 
damment. La  fumée  des  volcans  en  contient 
beaucoup.  Si  la  lave  vient  à couler,  il  se  dégage 
une  vapeur  blanche  très  épaisse , qui  est  du  sel 
ammoniac , , et  l’on  nu  peut  pas  le  recueillir  ; 
mais  comme  la  lave  en  est  imprégnée,  par  le 
refroidissement,  elle  donne  les  plus  belles  cristal- 
lisations de  sel  ammoniac  dans  la  vide  de  ses 
boursouflures. 

J’ai  été  témoin  de  l’éruption  du  Vésuve  en  i8o5. 
La  lave  coulait  comme  de  l’eau;  elle  s’épaissit  en 
refroidissant,  et  forma  des  croûtes  sous  lesquelles 
on  trouva  le  sel  ammoniac. 

11  y a des  éruptions  où  le  sel  ammoniac  est  en 
quantité  considérable.  Voilà  un  phénomène  fort 
remarquable.  Le  Vésuve  en  donne  des  centaines 
de  kilogrammes;  aussi  recueillc-t-on  ce  sel  pour 
le  vendre.’  • 

> ■ 1 • . 

v tMrftiMtim:  df.  iiczAnn  cnuiCtEit, 

rnç  du  Jardinet , n"  IM. 
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Y . ' 

/ - , 

Nous  allons  continuer  dans  cette  se'ance  l’his- 
toire des  chlorures. 

Le  chlorure  de  potassium  s’obtient'  en  -câfnbi- 
nant  le  chlore  avec  le  potassium  ; cettëfü&i&n  est  • 
accompagnée  d’une  vive  lumière  , *ce£qui  an-  ’• . 

G.-L.  Chim.  i5*l*ço*.  ..  rfc-r.  I 
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nonce  une  forte  affinité  entre  ces  corps.  Si  l'on 
prend  de  la  potasse  , et  que  l’on  fasse  arriver 
dessus  du  gaz  hydrochlorique , la  combinaison 
se  (ait  avec  rapidité. 

Le  chlorure  de  potassium  est  anhydre  et  com- 
posé d’un  atome  dè  chlore  et  d’un  atome  de  po- 
tassium. 11  cristallise  ; sa  forme  est  celle  d’un  cube 
ou  d’un  prisme  carré  allongé.  Souvent  il  se  pré- 
sente en  trémie;  on  appelle  ainsi  les  cristallisa- 
tions qui  se  font  à la  surface  des  liquides.  Lors- 
qu’une dissolution  -est  concentrée , c’est  toujours 
à la  surface  quelle  est  le  plus  saturée,  parce  que 
c’est  de  là  que  l’eau  s’évapore.  Les  cristaux  qui 

se  forment  à la  partie  supérieure  d’un  liquide 

\ ‘ 

rie  tombent  pas  toujours  au  fond;  ils  peuvent 
rester  suspendus  sur  les  bords  du  vase;  l’éva- 
poration continuant,  les  petits  cristaux  s’ac- 
croissent et  finissent  par  couvrir  une  grande 
partie  de  la  surface  du  liquide  ; mais  en  même 
temps  ces  cristaux  deviennent  plus  pesans  par 
l’addition  de  nouvelles  molécules;  ils  saflaissent 
sur  le  liquide  à mesure  qu’il  s’évapore , et  fi- 
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nissent  par  s’arranger  en  Irémic.  Cetlé  trémie 
peut  devenir  considérable. 

La  saveur  du  chlorure  de  potassium  est  salée 

y 

et  accompagnée  en  même  temps  d’un  peu  d’a- 
mertume ; elle  n’est  pas  aussi  agréable  que  celle 
du  chlorure  de  sodium  ou  sel  marin;  cependant 
on  s’en  sert  dans  quelques  localités  comme  assai- 
sonnement. Si  le  chlorure  de  sodium  manquait, 
il  pourraitêtre  remplacé,  pour  la  préparation  et 
la  conservation  des  alimens,  par  le  chlorure  de 
potassium.  '• 

Ce  sel  est  assez  soluble,  ioo  parties  d’eau-  à 
zéro  en  dissolvent  29, 2 parties;  à ig°, 5,  elles  en 
dissolvent  54,5  ; à 52°,4,  elles  en  dissolvent  43,6; 
à io98,6,  point  de  l’ébullition  de  l’eau  saturée, 
elles  en  dissolvent  5g,  3 parties. 

Exposé  à l’action  de  la  chaleur,  il  décrépite  et 
se  divise  en  petits  cristaux;  phénomène  que  nous 
avons  déjà  observé.  ' > 

A une  chaleur  d’un  rouge  obscur,  il  entre  en 
fusiou  et  se  volatilise.  On  trouve  qu’il  est  plus 
fusible  que  le  chloruré  de  sodium. 

G.-L.  i5«  leçon.  !.. 
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on  a vu  que  cette  distinction  n’était  pas  suffi- 
sante -,  et  que  l’on  ne  devait  pas  exclure  de  la 
classe  des  sels  les  substances  qui  ne  présentaient 
point  de  saveur. 

Le  chlorure  de  sodium  purifié  ne  contient  pas 
d’eau  de  cristallisation  ; il  est  formé  d’un  atome 
de  chlore  et  d’un  atome  de  sodium  ; s’il  contient 
de  l’eau,  c’est  qu’elle  est  mécaniquement  inter- 
posée entre  ses  molécules.  Sa  forme  cristalline 
est  la  même. que  celle  du  chlorure  de  potassium , 
un  cube  , un  parallélépipède  rectangle,  ou  une 
trémie.  Dans  le  Nord,  on  le  fait  surtout  cristal- 
liser en  trémies  énormes  pour  l’avoir  plus  des- 
séché. 

Il  y a un  art  particulier  de  raffiner  le  sel  qui. 
est  pratiqué  en  plusieurs  endroits,  et  qui  consiste 
a transformer  le  sel  gris  en  sel  blanc.  On  donne 
au  fabricant  une  mesure  de  sel,  un  hectolitre, 
par  exemple  , et  il  doit  rendre  un  hectolitre  de 
sel  blanc;  mais  on  lui  donne  uu  sel  compacte 
qu’il  fait  cristalliser  eu  trémie,  et  s’il  rend  le 
même  volume  il  ne  rend  pas  le  même  poids.  Il 
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fait  la  cristallisation  dans  de  vastes  chaudières  de 
cinq  à six  mètres  de  diamètre,  et  il  fait  évaporer 
dans  des  caves,  c’est-à-dire  doucement. 

La  densité  du  chlorure  de  sodium  est  de  2, 1 25. 

Il  est  plus  soluble  à chaud  qu’à  froid  , mais 
pas  beaucoup  plus.  100  parties  d’eau  à i3°,g 
en  dissolvent  55,8  parties;  à 59°,ç),  elles  en  dis- 
solvent 37,1  ; à iOf)°,7,  point  de  l’ébullition  de 
l’eau  saturée,  elles  en  dissolvent  4°»4  parties. 

En  se  dissolvant  dans  l’eau,  il  ne  produit  que 
très  peu  de  froid,  et  celte  propriété  va  nous  ser- 
vir à analyser  approximativement  un  mélange 
de  chlorures  de  potassium  et  de  sodium. 

Une  poignée  de  sel  jetée  dans  le  feu  fait  en- 
tendre un  bruit  considérable.  O11  emploie  quel- 
quefois cette  décrépitation  pour  exciter  la  com- 
bustion; mais  voici  comment  il  faut  l’entendre. 
Le  sel  en  s’éparpillant  dans  tous  les  sens  enlève 
la  cendre  qui  était  à la  surface  des  charbons,  et 

t 

détermine  un  renouvellement  d’air  qui  n’avait 
pas  lieu  auparavant. 

Cependant  tous  les  sels  que  l’on  trouve  dans  le 
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commerce  ne  décrépitent  pas.  On  a remarqué 
que  le  sel  gemme , ou  le  sel  minéralisé  dans  la 
terre , ne  décrépitait  pas , et  que  les  autres  sels 
étant  fondus  après  avoir  décrépité  ne  décrépi- 
taient plus.  Par  analogie , on  a admis  que  les 
sels  gemmes  avaient  été  exposés  à l’action  du 
feu  ou  à l’action  des  volcans.  Cette  idée,  qui  eût 
paru  extraordinaire  il  y a quelques  années , ne 
1 est  plus  maintenant  que  les  géologues  admettent 
que  beaucoup  de  substances  proviennent  de  dé- 
jections volcaniques. 

i 

Le  sel  marin  se  fond , mais  il  demande  une 
température  rouge , et  ensuite  il  se  volatilise. 
Cette  propriété  est  importante , parce  que  dans 
les  arts  on  s’en  sert  pour  faire  avec  le  sel  marin 
un  vernis  à la  poterie.  On  jette  le  sel  dans  le 
four,  il  se  réduit  en  poudre,  fuse,  se  vola- 
tilise, et  va  s’attacher  à la  surface  des  vases  de 
terre. 

-v  ' -*■ 

Pour  se  fondre  et  se  volatil^-»  le  sel  marin 
demande  une  tempéra  lu  re  .;  élevee  que  le 

chlorure  de  potassium.  Quand  il  est  fondu,  il 
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commence  à se  volatiliser,  quoiqu’il  soit  encore 
loin  de  l’ébullition. 

Exposé  à l’action  de  l’air  humide,  il  commence 
à être  déliquescent  à 86°  de  l’hygromètre  de 
Saussure  ; au-dessous  il  reste  très  sec,  au-dessus 
il  tombe  en  deliquium. 

En  se  dissolvant  dans  l’eau,  il  se  conduit  comme 
le  chlorure  de  potassium , mais  il  ne  produit  pas 
un  abaissement  de  température  aussi  considé- 
rable. Cent  parties  de  sel  et  deux  cents  parties 
d’eau  donnent  un  abaissement  de  moins  de  deux 
degrés. 

Eu  supposant  que  le  chlorure  de  potassium  et 
Gelui  de  sodium  étant  mélangés  produisent  cha- 
cun dans  l’eau  un  abaissement  de  température 
proportionnel  à la  quantité  dans  laquelle  ils  en- 
trent dans  le  mélange , on  peut,  au  moyen  de  cet 
abaissement  de  température  du  mélange,  con- 
naître la  quantité  de  chacun  des  sels  qui  le  for- 
ment. Ce  petit  problème  revient  à cet  éiionèé*'» 

Connaissant  l’abaissement  de  température  pro- 
duit par  une  quantité  déterminée  d’un  mélange 
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de  chlorure  de  potassium  et  de  chlorure  de  so- 
dium, et  connaissant  l’abaissement  de  tempéra- 
ture que  des  quantités  déterminées  de  chacun  de 
ces  sels  produisent  séparément,  trouver  ce  qu’il 
entre  de  chlorure  de  potassium  dans  ce  mélange. 

La  solution  de  ce  petit  problème  donne  la  for- 
mule ou  règle  suivante  qui  est  très  simple. 

La  quantité  de  chlorure  de  potassium  est 

, * , iooxrf  — I QO 

égalé  a - R — . 

d est  la  différence  de  la  température  de  l’eau 

avant  qu’on  y jette  le  mélange  à la  température 
_ -!  . 
de  cette  eau  après  qu’on  y a jeté  le  mélange  ; 

c’est-à-dire  que  d est  l’abaissement  de  la  tempé- 
rature que  produit  le  mélange. 

Voici  un  vase  dans  lequel  on  a mis  deux  cents 
grammes  d’eau;  je  prends  avec  un  thermomètre 
la  température  de  cette  eau;  elle  est  de  i8°,3; 
je  verse  rapidement  le  mélange  des  deux  sels  dans 
l’eau;  j’agite;  il  y a un  certain  abaissement;  je 

suis  de  l’œil  le  mouvement  du  mercure  : il  est 

MT  . 

maintenant  à n°,8.  Actuellement  le  mercure 
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remonte;  c’est  l’effet  de  la  chaleur  des  corps  en- 
vironnans,  et  il  remontera  à i8°,3  d’où  il  est 
descendu.  La  différence  des  deux  températures 
est  de  6°,  5;  c’est  l’abaissement.  Je  multiplie  celte 
différence  p^r  ioo,  je  retranche  190  du  produit, 
et  je  divise  le  reste  par  g,  i5;  le  quotient  48,4° 
exprime  en  quel  rapport  le  chlorure  de  potassium 
était  dans  le  mélange  que  l’on  suppose  composé 
y de  cent  parties. 

Avec  de  l’habitude  , on  peut  facilement,  par 
cette  méthode  , connaître  à un  centième  près  la 
quantité  de  chacun  des  sels  du  mélange. 

Avec  la  formule  que  nous  avons  donnée,  011 
pourrait  donner  une  table  des  combinaisons  et 
des  abaissemens  de  température  correspondans  ; 
mais  l’expérience  que  nous  avons  faite  en  dis- 
pense. L’analyse  chimique  ordinaire  ne  donne- 
rait pas  une  beaucoup  plus  grande  précision  que 
- cette  règle  pour  la  détermination  de  la  quantité 

’ 

de  chacun  des  sels.. 

Le  chlorure  de  sodium  est  un  des  sels  les  plus 
abondans  dans  la  nature.  11  existe  à l'état  solide 
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dans  l’intérieur  de  la  terre  sous  le  ûom  de  Sel 
gemme  j et  à l’état  liquide  dans  les  eaux  de  la 
mer  : elle  en  contient  deux  centièmes  et  demi 
de  son  poids.  La  totalité  des  matières  salines 
qui  sont  dans  les  eaux  de  la  mer.  égalent  les 
o,o36  de  son  poids.  On  trouve  aussi  le  sel  en 
dissolution  dans  les  eaux  de  source  de  certaines 
contrées;  il  n’y  a rien  détonnant  dans  ce  fait. 
Nous  sommes  très  riches  en  sels  gemmes  en 
France  ; on  en  a découvert  des  masses  im- 
menses à Vie,  près  Château -Salins.  Les  eaux 
de  source  peuvent  passer  sur  ce  sel  et  s’en  im- 
prégner. 

Le  sel  marin  est  quelquefois  très  pur;  généra- 
lement il  est  mêlé  avec  des  substances  étran- 
gères. On  peut  l’employer  dans  son  état  naturel 
pour  l’agriculture  et  les  arts , et  même  pour  les 
usagés  de  la  cuisine  ; mais  on  le  purifie  aisément 
en  le  dissolvant  et  en  le  faisant  cristalliser. 

D’après  les  divers  gissemens  du  sel  dans  la  na- 
ture , on  l’obtient  différemment. 

Si  c’est  une  source  saturée  de  sel , on  l’évapore 
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immédiatement  dans  des  chaudières  de  cuivre , 
de  plomb,  de  fer.  Ou  doit  donner  la  préférence 
à celles  de  fer , qui  ne  présentent  aucune  espèce 
d’inconvéniens. 

Si  les  eaux  ne  sont  pas  saturées , alors  on 

emploie  la  chaleur  naturelle  : on  évapore  les 

# \ 

eaux  par  le  moyen  de  l’air.  Dans  quelques  con- 
trées, les  bàtimens  où  l’on  fait  cette  opération 
ont  plus  d’un  quart  de  lieue  de  long  : on  les  ap- 
pelle bàtimens  de  graduation. 

L’eau  salée  s’écoule  dans  des  canaux,  et  on 
la  fait  tomber  sur  des  fagots  d’épines  qui  la  divi- 
sent : l’évaporation  est  assez  rapide.  La  chute  est 
de  cinq  à six  mètres,  et  est  renouvelée  pour  la 
même  eau  cinq  à six  fois.  Cette  opératiorr  s’ap- 
pelle graduer  Veau.  On  évapore  ensuite. 

Quand  le  temps  est  à la  pluie,  on  abandonne 
la  graduation;  car  au  lieu  de  perdre  de  l’eau, 
le  sel  en  prendrait.  Si  vous  avez  de  l’eau  saturée 
- de  sel  marin , l’hygromètre  étant  à 8o°,  cetfe 
eau  perdra;  à 86°  ellé  augmentera. 

Le  sel,  provenant  des  masses  salines  renfer- 
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mées  dans  la  terre,  est  dissous  dans  l'eau , et  l’on 
fait  évaporer. 

En  France,  dans  le  midi  et  dans  l'ouest,  on 
retire  le  sel  des  eaux  de  la  mer.  En  profilant 
des  flux  et  des  reflux , on  fait  arriver  l’eau  de  la 
mer  sur  des  plages  ou  sols  argileux;  la  chaleur 
du  soleil  évapore,  l’eau  et  donne  le  sel  marin. 
Cette  opération  se  fait  très  facilement  dans  le 
midi  ; dans  l’ouest , elle  ne  peut  se  faire  qu  a cer- 
taines époques  de  l’année. 

En  Angleterre,  en  Suède,  on  ne  peut  faire 
l’évaporation  spontanée;  ces  pays  ne  sont  pas 
assez  chauds. 

La  couleur  grise  du  sel  est  due  à la  terre  argi- 
leuse; on  sépare  facilement  cette  terre  en  filtrant 
la  dissolution  du  sel  et  l’évaporant. 

Le  sel  est  produit  à si  bon  marché  dans  les 
marais  salans,  que  ioo  lilogr.  se  vendent  même 
aujourd’hui  de  a5  à 3o  centimes,  c’est-à-dire  5 à 
6 sous.’  . » 

Le  sel  versé  dans  le  commerce  n’est  pas  pur, 
car  j’ai  déjà  dit  qu’il  y avait  plusieurs  sels  dans 
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les  eaux  de  la  mer.  Je  citerai  ici  des  analyses 
faites  récemment  par  M.  Berthier;  et  je  prendrai 
pour  exemple  le  sel  de  Portugal,  qui  passe  pour 
être  le  plus  pur.  Cependant  ce  sel  est  très  va- 
riable , selon  le  temps  où  la  récolte  en  a été  laite. 
On  fait  en  Portugal  jusqua  trois  récoltes  par  an. 

Le  sel  de  Saint-Ubes,  ou  le  sel  de  première 
qualité  du  Portugal,  contient  : 


■h 


Sulfate  de  magnésie 0,0169 

Sulfate  de  cbaux o,oo56 

Chlorure  de  magnésium 0,0000 


1 • 

Argile 

Eau . 

* 

Sel  marin  pur 

/ 

1 ~x ** 

Le  sel  du  Groisic,  sur  les  côtes  de  l’ouest,  con- 

tient  : 

* •* 

Sulfate  de  magnésie 

% 

Sulfate  de  chaux. 

C 

Chlorure  de  magnésium 

Argile 

-r 


- 
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Eau  ......  i ... . .............  0,07600 

Sel  marin. ........  ....... . 0,87000. 


gat  ' m j 

Je  pourrais  citer  d’autres  exemples , et  vous 
, verriez  que  les  proportions  varient  suivant  les 

qualités. 

Il  est  un  sel  de  Saint-Ubes  de  quatrième  qua-r 
lité  qui  contient  jusqu’à  0,07  de,  sulfate  de  ma- 
gnésie , et  jun  autre  qui  en  contient  jusqu’à  0,08. 

Dans  nos  sels,  le  sulfate  de  magnésie  n’entre 
tpe  dans  la  proportion  de  o,o3.  Us  sont  beau- 
coup moins  impurs  sous  ce  rapport  que  le  sel  de 
Saint-Ubes. 

Le  sel  marin  sort  aussi  des  volcans  comme  le 
sel  ammoniac.  On  voit  souvent'  parmi  les  laves 
des  cristallisations  cubiques  de  ce.  sel;  ce  qui 
semblerait  favoriser  l’opinion  de  ceux  qui  croient 
que  les  eaux  de  la  mer  communiquent  avec  les 
volcansf?,'  . / V . N 

Le  sel  marin  desséché,  comme  tous  les  chlo- 
rures , ne  peut  être  décomposé  par  les  acides  qui 
t ne  Contiennent  pas  d’eau  ou  d’hydrogène;  ainsi 
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il  né  se  décompose,  pas  par  l’acide  borique.  Pour 
que  la  décomposition  < ait.  lieu,  il  faut  que  le 
chlore  se  dégage  à l’état  d’acide  hÿdrochlo- 
rique. 

L’eau  seule  peut  dégager  le  chlore fait  un 
mélange  grossier  de  sable  et  de  sel  Marin  ; on  le 
met  dans  un  tube  de  porcelaine , que  l’on  expose 
à une  chaleur  rouge.  Quand  la  température  est  à 
ce  terme , on  fait  arriver  un  grand  courant  de 
vapeur  d’eau;  et  par  l’autre  extrémitéy”JiltsQr»  » 
un  courant  d’acide  hydrochloriqüe , et  l’on  trouve 
dans  ce  tube  la  silice  combinée  à la  soude  sous  la 
forme  vitreuse.  C’est  une  opération  qui  pourrait 
être  utile  dans  les  arts,  si  l’on  n’avait  pas  de 
moyen  simple  d’obtenir  la  soude. 

On  décompose  aussi  le  sel  marin  d’une  autre 
manière  : on  projette  dans  le  sel  marin  en  fu- 
sion de  l’argile , ou  un  mélange  d’argile  et  de  si- 
lice. Si  1 argile  est  humide,  l’eau  se  décomposera  : 
l’oxigène  se  dégagera  et  l’hydrogène  se  portera 
sur  le  chlore. 

Cette  expérience  explique  l’emploi  du  chlorure 

G.-L.  Chim.  i5«  Lïçon.  3 
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(le  soditim  dans  les  fabriques  de  poteries.  lorsque 
les  poteries  sont  cuites,  si  on  les  Retirait , elles 
auraient  vfne  apparence  terreuse  ; on  leur  doftne 
y$rnis  d’une  manière  bien  simple  : on  jette 
du  sel  dans  le  four  ; il  se  réduit  en  poudre  par  la 

• • . , j • « 

& v 

décrépi  tation  ; cette  poudre  se  fixe  aux  parois  des 
poteries.  Dans  le  four,  il  y a de  l’eau  en  vapeur, 
et  le  sel  marin  peut  être  décomposé  et  produire 
par  sa  base  une  matière  vitreuse.  On  peut  égale- 
ment concevoir  que  le  sel  marin  se  combine  tout 

• l 

entier  avec  la  matière  terreuse,  et  donne  un 

• 

verre.  On  fait  des  verres  dans  lesquels  il  entre. 

Le  chlorure  de  barium  est  composé  d’un  atome 
de  chlore , d’un  atome  de  barium , et  de  deux 
atomes  d’eau.  Ses  cristaux  sont  des  lames  rhom- 

| 

boidales  extrêmement  minces,  et  plus  souvent 
des  lames  hexagonales  irrégulières. 

i» 

« ' 

| 

Sa  saveur  est  piquante  et  désagréable  , c’est 
un  poisou  assez  violent  • à la  dose  de  trois  quarts 

| . 

de  gramme,  il  peut  faire  mourir  un  chien  (trois 
quarts  de  gramme  sont  équivalais  de  12  ou  14 
grains  ). 

,T 

• 
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Exposé  à l’action  de  la  chaleur,  il  perd  finale- 
ment ses  deux  proportions  d’eau.  Cependant  il 
conserve  cette  eau  à l’air,  dans  toutes  les  circons- 
tances et  à tous  les  degrés  de  sécheresse  ; et  quand 
on  lui  a fait  perdre  son  eau  par  l’action  du  feu , 
il  agit  comme  le  plâtre  et  la  reprend  à l’air.  En 
général,  tout  sel  hydraté  qui  peut  conserver  son 
eau  dans  les  circonstances  ordinaires  de  l’atmos- 
phère, si  on  la  lui  enlève  parla  chaleur étant 
exposé  à l’air,  finit  par  reprendre  toute  celle  qu’il 
a perdue. 

La  solubilité  du  chlorure  de  barium  est  assez 
grande:  100  parties  d’eau  à i5.°,6  en  dissolvent 
45,5  parties;  à 4g, 5,  elles  en  dissolvent  55,6?  à 
io5°,$  elles  en  dissolvent  77, g. 

Ce  sel  entre  en  fusion  à une  chaleur  rouge 
blanc,  et  reste  dans  cet  état  sans  donner  de  va- 
peurs. C’est  un  chlorure  fixe  qui.  peut  supporter 
la  plus  haute  température.  Ce  sel  se  dissout  uu 
peu  dans  l’alcool  ; mais  en  très  petite  propor- 
tion , à moins  qu’il  ne  soit  très  faible. 

* t • / 

Le  chlorure  de  barium  est  décomposé  par  un 

U.-L.  iS'LEÇO».  2. 
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grand  nombre  de  substances  : sa  base  étant  moins 
soluble  que  la  plupart  des  autres  bases , elle  doit 
être  chassée  par  ces  substances.  Ce  sel  peut  être 
décomposé  par  les  carbonates  alcalins.  Enfin , il 
est  précipité  par  l’acide  sulfurique. 

On  peut  préparer  ce  sel  de  différentes  ma- 
nières. . 

On  prend  du  sulfate  de  baryte  que  l’on  décom- 
pose par  le  charbon , pour  former  du  sulfure  de 
barium.  On  le  traite  par  l’eau  et  l’acide  hydro- 
chloriqtfe  qui  s’empare  du  barium,  et  rien  n’est 
plus  facile  que  d’obtenir  ce  chlorure.  On  obtient 
aussi  ce  composé  en  fondant  ensemble  un  atome 
de  chlorure  de  calcium  et  un  atome  de  sulfate  de 
baryte.  A froid  ou  par  la  voie  humide,  ce  mé- 
lange n’éprouverait  aucune  décomposition.  Il 
n’en  est  pas  de  même  par  la  voie  sèche.  Le  sulfate 
de  baryte  entre  facilement  en  fusion,  et  il  se  forme 
du  chlorure  de  barium  et  du  sulfate  de  chaux; 
en  lavant  et  évaporant,  on  obtient  le  chlorure  de 
barium.  Il  est  très  probable  <jue  ce  qui  opère  la 
décomposition  est  la  différence  de  pesanteur 
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ftpéoilique  et  de  fusibilité  des  sels.  La  différence 
de  fusibilité  équivaut  à une  différence  de  solu- 
bilité. 

On  a fait  l’expérience.  Voici  la  matière  fondue, 
et  nous  pourrons  vous  montrer  l’endroit  où  ces 
deux  sels  se  réunissent. 

Pour  faire  le  partage,  on  réduit  les  matières  en 
poussière  dans  un  mortier  et  on  la  jette  aussitôt 
dans  l’eau  bouillante  ; on  remue  à peine,  et  l’on 
filtre.  L’eau  entraîne  le  chlorure  de  barium.  Le 
sulfate  de  chaux  est  peu  soluble , il  reste  sur  le 
filtre;  mais  si  l’on  était  lent  dans  l'opération,,  on 
retrouverait  le  chlorure  de  potassium  et  le  sulfate 
de  baryte  recomposés. 

Par  ce  procédé , on  peut  préparer  en  grand  le 
chlorure  de  barium. 

On ‘peut  aussi  former  le  chlorure  de  barium 
par  Puniou  de  l’acide  hydrochlorique  et  de  la  ba- 
ryte. Cette  formation  est  rapide  et  le  composé 
devient  incandescent.  Il  se  dégage  de  l’eau  dans 

«■»  • X* 

cette  opération. 

Voici  un  ballon  rempli  de  gaz  hydrochlorique; 
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on  jette  dedans  de  la  'baryte  : i’hydrogèue  de  l’a- 
cide se  combine  avec  l’oxigène  de  la  base  et 
forme  de  l’eau  qui  se  dépose  sur  les  parois  du 
vase.  Vous  yoyez  que  la  combinaison  est  rapide. 

Ije  chlorure  de  strontium  est  formé  d’un  atome 
de  chlore,  d’un  atome  de  strontium  et  de  six 
atomes  d’eau.  Il  cristallise  en  prismes  triangu- 
laires réguliers,  très  allongés  et  terminésen  pente. 
Souvent  aussi  ces  prismes  triangulaires  se  réu- 
nissent pour  former  des  prismes  hexaèdres  régu- 
liers. Cette  dernière  forme  est  celle  qui  est  la 
plus  ordinaire.  /■ 

Ce  sel  n’est  pas  vénéneux. 

En  raison  de  la  quantité  d’eau  qu’il  renferme, 
il  éprouve  sur  les  charbons  la  fusion  aqueuse  ; 
ensuite  il  se  dessèche  et  éprouve  enfin  la  filsion 
ignée.  Il  n’est  volatil  qu’à  une  température  des 
plus  élevées,  comme  celle  que  l’on  obtiendrait 
par  la  combustion  de  l’hydrogène  par  l’oxigène. 

Ce  sel  est  beaucoup  plus  soluble  que  le  pré- 
cédent. iôo  parties  d’eau  à i8°,a  en  dissolvent 
140  parties;  à ioo",  elles  en  dissolvent  toutes 
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sortes  de  proportions.  Il  est  soluble  aussi  dans  l'al- 
cool et  même  dans  l’alcool,  rectifie,  qui  peut  eu 
prendre  o,o4-  On  sait  qu’il  y a peu  de  sels  dans 
ce  cas. 

L’alcool  tenant  du  chlorure  de  strontium  eu 
dissolution,  a la  propriété  de  brûler  avec  une  belle 
flamme  pourpre.  Cette  propriété  le  fait  em- 
ployer par  les  artificiers  et  sur  les  théâtres. 

Il  n’est  pas  facile  de  trouver  beaucoup  de  ca- 
ractères pour  distinguer  le  chlorure  de  strontium 
du  chlorure  de  barium  : la  cristallisation  du  chlo- 
rure de  strontium  et  sa  combustion  dans  l’alcool 
donnent  -cependant  des  moyens  de  le  recon- 
naître. 

i 

En  général  quand  on  veut  reconnaître  un  sel 
par  sa  cristallisation , on  met  une  goutte  de  sa 
dissolution  sur  une  lame  de  verre,  et  bientôt  on 
voit  des  formes  suffisamment  distinctes  pour  pro- 
noncer sans  aucun  doute. 

Le  chlorure  de  strontium  est  déliquescent,  et 
même  tombera  en  deliquiwn  avant  le  chlorure 
de  sodium. 
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On  pourrait  avec  des  sels  différemment  déli- 
quescens  former  un  hygromètre  ; mais  cet  hygro- 
mètre changerait  selon  la  température,  parce  que 
les  sels  n’ont  pas  la  même  affinité  pour  l’eau  à 
tous  les  degrés  de  température. 

Le  chlorure  de  strontium  est  décomposé  dans 
les  mêmes  circonstances  que  les  sels  précédens. 
On  le  prépare  de  la  même  manière  que  le  chlo- 
rure de  barium. 

Le  chlorure  de  calcium  est  formé  d’un  atome 
de  chlore , d’un  atome  de  calcium  et  de  six  atomes 
d’eau.  Il  cristallise  en  prismes  à six  pans,  termi- 
nés par  des  pyramides  à six  faces.  Les  cristaux 
sont  ordinairement  striés. 

Sa  saveur  est  très  amère  et  en  même  temps 
piquante.  ; • 

Exposé  au  feu , il  passe  vite  de  la  fusion  aqueuse 
à la  fusion  ignée.  Quand  il  est  sec,  il  attire  l’eau 
en  vapeurs.  Une  fois  qu’il  a été  fondu  il  persiste 
à une  température  des  plus  élevée,  sans  entrer  en 
vapeur  ; on  a seulement  observé  qu’il  perdait 
une  petite  quantité  de  chlore.  Après  avoir  été 
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fondu , on  Ta  désigné  souS  le  nom  de  phosphore 

/ 

-de  Homberg , parce  qu’étant  exposé  à la  lu- 
mière, il  parait  un  peu  lumineux  dans  l’obs- 
curité. ' •' 

* • 

La  solubilité  du  chlorure  de  calcium  est  des 
plus  grandes  : i oo  parties  d’eau  à 1 5°  en  dissol- 
vent 4o3  parties. 

Il  est  éminemment  soluble  dans  l’alcool.  En 
général , les  sels  déliquescens  sont  solubles  dans 
l’alcool:  or,  ce  sel  est  excessivement  déliques- 
cent ; on  ne  le  connaît  à l’état  solide  que  quand 
on  l’a  desséché.  Exposé  à l’air,  il  attire  toujours 
l’humidité;  nous  ne  voyons  jamais  l’air  assez  sec 
pour  qu’il  ne  prenne  pas  d’eau;  il  ne  laisse  pas 
un  centième  d’eau  dans  l’air,  aussi  est-il  presque 
toujours  liquide. 

Ce  sel  est  décomposé  par  divers  réactifs,  et 
comme  cela  nous  donnera  lieu  de  revenir  sur 
quelques  principes,  je  vais  indiquer  sa  décompo- 
sition par  diverses  bases. 

Si  je  verse  dans  le  chlorure  de  calcium  de  la 
potasse  , il  y aura  précipité  : le  chlore  va  se  j>ar- 
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tager  entre  la  chaux  et  la  potasse,  et  la  chaux 
éliminée  ne  trouvera  pas  assez  d’eau  pour  être 
tenue  en  dissolution  sans  se  précipiter. 

Le  chlorure  de  calcium  donne  aussi  un  préci- 
pité par  la  baryte  ; la  chaux  se  précipite.  Je  fais 
dépendre  ce  phénomène  de  la  précipitation,  de  la 
différence  de  solubilité , et  non  de  la  différence 
d’affinité. 

La  strontiane  précipite  également  la  chaux  du 
chlorure  de  calcium.  Ce  sel  donne  des  précipités 
par  la  potasse,  la  soude,  la  baryte  et  la  stron- 
tiane , parce  que  ces  bases  sont  plus  solubles  que 
la  chaux.  En  général,  vous  aurez  un  précipité 
toutes  les  fois  que  vous  aurez  des  différences  de 
solubilité  entre  les  bases.  -, 

Le  chlorure  de  calcium  à letat  sec  est  em- 
ployé pour  dessécher  les  gaz.  On  le  met  dans  un 
tube  où  l’on  fait  passer  les  gaz.  Il  faut  que  le 
courant  de  gaz  passe  lentement:  si  l’on  doit  le 
faire  passer  vite  il  faut  allonger  le  tube*  Trois  à 
quatre  centimètres  de  chlorure  de  calcium  suffi- 
sent pour  dessécher  les  gaz:  ' i >•  * . 
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En  prenant  une  dissolution  de  chlorure  de  cal- 
cium concentre  et  en  le  faisant  ensuite  bouillir 
avec  de  la  chaux,  et  laissant  refroidir,  on  obtient 
des  cristaux  en  aiguilles  minces,  satinées,  que 
l’on  avait  prises  pour  de  la  chaux  ; mais  cela  n’est 
pas  exact.  Ces  cristaux  ont  été  analysés  depuis. 
Dans  l’eau  ou  l’alcool,  ils  se  décomposent  immé- 
diatement : l'eau  ou  l’alcool  s’empare  du  chlorure 
et  l’on  trouve  un  atome  de  chlorure  de  calcium , 
trois  atomes  de  chaux,  un  atome  de  chlore, 
quinte  atomes  d’eau. 

Le  chlorure  de  calcium  se  trouve  dans  les  eaux 
de  la  mer  en  très  petite  quantité.  Ou  le  trouve 
aussi  dans  l’intérieur  des  terres.  II  n’y  a pas  de  sol 
qui,  étant  lessivé , ne  donne  du  chlorure  de  cal- 

\ 9 

cium.  Les  eaux  des  puits  de  Paris  en  contiennent 
notablement;  elles  contiennent  aussi  du  chlorure 
de  potassium  que  l’on  reconnaît  par  le  nitrate 
d’argent  qui  donne  un  précipité  blanc.  Quant  au 
sulfate  de  chaux , on  reconnaît  sa  présence  par 
l’oxalate  d’ammoniaque , qui  produit  un  préci- 
pité abondant  d’oxalate  de  chaux.  Le  sulfate  de 


COURS 


28 

chaux  et  le  chlorure  de  calcium  sont  les  deux  sels 
dominans  dans  les  eaux  des  puits  de  Paris.  Voilà 
pourquoi  dans  les  platras  l’on  trouve  de  l’hy- 
drochlorate  de  chaux.  . 

Le  chlorure  de  magnésium  peut  être  obtenu 
en  combinant  l’acide  hydrochloriquc  avec  la  ma- 
gnésie; mais  de  cette  manière  on  n’obtient  jamais 
le  chlorure  sec  ; il  se  décomposerait  en  voulant 
le  faire  sécher.  . , 

On  peut  aussi  distiller  du  sel  ammoniac  avec 
du  carbonate  de  magnésie  : ce  moyen  n’est  pas 
encore  très  bon  pour  obtenir  le  chlorure  de  ma- 
gnésium. 

Il  vaut  mieux  faire  passer  du  chlore  à travers 
un  tube  de  porcelaine  contenant  du  carbonate 
de  màgnésie  chauffé  au  rouge.  La  magnésie  perd 
son  oxigène  pour  s’unir  au.  chlore  ; mais  cette 
substance  est  de  toutes  les  bases  la  defnière  qui 
se  laisse  décomposer  par  le  chlore. 

En  faisant  évaporer  la  dissolution  du  chlorure 
de  magnésium,  l’on  a une  masse  cristalline  com- 
posée de  cristaux  assez  fins.  Cette  cristallisation 
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se  fait  difficilement.  Ce  sel  contient  cinq  propor- 
tions d’eau.  > 

Sa  composition  est  d’un  atome  de  chlore , un 
atome  de  magnésium  et 'cinq  atomes  d’eau. 

La  saveur  de  ce  sel  est  extrêmement  amère. 
Sur  les  charbons,  il  fuse  et  se  décompose.  En  le 
desséchant  à une  température  peu  élevée  même , 
il  se  décompose , et  donne  de  l’acide  hydrocblo- 
rique  , et  il  reste  de  la  magnésie.  L’acide  hydro- 
cjilorique  se  dégage  tout  entier  à une  tempéra- 
ture suffisante.  La  formation  de  cet  acide  et  celle  de 
la  magnésie  sont  dues  à la  décomposition  de  l’eau. 

Le  sel  fait  avec  le  chlore  et  la  magnésie,  et  que 
l’on  n’a  pas  fait  cristalliser,  ne  donne  pas  d!acide 
hydrochlorique  par  sa  décomposition  : c’est  qu’il 
ne  contient  pas  d’eau. 

En  faisant  arriver  des  vapeurs  aqueuses  sur  le 
chlorure  de  magnésium,  l’eau  se  décompose  ainsi 
qu’une  partie  du  sel  : il  rêste  de  la  magnésie  libre 
et  la  partie  du  sel  qui  n’a  pas  été  décomposée. 
En  faisant  arriver  de  nouvelles  vapeurs  «ur  le 
chlorure,  il  se  décomposera  aussi.  Du  chlore  se 
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dégage  dans  toutes  ces  décompositions.  S’il  s’en 
va  un  demi-atome  de  chlore,  un  demi-atome 
d’oxigène  prend  sa  place.  Le  chlore  et  l’oxigène 
sont  constamment  complémens  l’uu  de  l’autre. 
U est  bon  de  remarquer,  dans  cette  décomposi- 
tion , que  la  magnésie,  par  sa  prédominance  dans 
le  résidu,  peut  s’opposer  à «ne  décomposition  ul- 
térieure : pour  obtenir  une  décomposition  com- 
plète, il  faudrait  calciner  le  résidu,  laver  et  Gltrer. 
Après  un  petit  nombre  d’opérations  semblables 
on  peut  décomposer  tout  le  chlorure  de  magné- 
sium. Ce  n’est  pas  là  nn  moyen  d’analyse  bien 
praticable. 

Le  chlorure  de  magnésium  est  éminemment 
soluble;  sa  solubilité  est  aussi  grande  que  celle 
du  chlorure  de  calcium  ; il  se  dissout  très  bien 

. r 

dans  l’alcool.  Il  est  très  déliquescent,  mais  moins 
que  le  chlorure  de  calcium. 

On  peut  décompose»  le  chlorure  de  magné- 
sium par  toutes  les  bases  que  nous  avons  succes- 
sivement examinées.  La  potasse,  la  soude,  la 
baryte,  la  strouliane  et  la  chaux  précipitent  la 
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magnésie,  parce  que  cet  te  dernière  est  tout-à-feit 
insoluble. 

Il  nous  reste  à parler  du  chlorure  d’aluminium, 
que  l’on  est  parvenu  à décomposer,  et  qui  a donné 
un  métal  que  l’on  appelle  aluminium» 
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drochlorate  d ammoniaque.  Perchlorure.  - Formation  Lf  % - 
fer  speculaire  dans  les  volcans , par  la  décomposition  du  chlo- 
TUre  de  fer.  — ObservatinnQ  rîn  1VÏ  T 1 _ • . 


kL,1  '1  c al  t ? » Par  Ia  recomposition  du  chlo 

rure  de  fer.  — Observations  de  M.  Gay-Lussac  à ce  sujet  sur 
des  aves  du  Vesuve.  — Protochlorure  d’étain.  — Son  action 
sur  les  sels  et  les  acides  qui  peuvent  lui  céder  de  l’oxigêbe.  — 
Son  action  sur  eau.  — Nature  du  précipité  formé  par  la  po- 
tasse.  — Perchlorure  — Action  àe  l’eau.  — Diflrcnccde 
propriétés  entre  le  chlorure  fourni  directement  et  par  le  per- 
chlorure de  mercure.  — Combinaisons  du  chlorure  d’éUin 
avec  d autres  chlorures.  — Chlorure  d’arsenic.  *- 

Nous  avons  annoncé  dans  la  dernière  séançe 
que  nous  nous  occuperions  avec  détail  du  chlo- 
rure d aluminium,  parce  que  c’est  de  ce  composé  ‘ 
que  Whôler  a séparé  1 aluminium. 

Quand  on  met  de  1 acide  hydrochlorique  avec 
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de  l’alumine,  il  se  forme  une  dissolution  que  l’on 
peut  appeler  du  nom  d’hydrochlorate  ; comme 
elle  est  obtenue  avec  de  l’eau , on  n’est  pas  certain 
d’avoir  du  chlorure  d’aluminium.  Si  l’on  veut 
avoir  ce  chlorure  sec,  il  faut  le  former  de  ma- 
nière que  l’eau  ne  puisse  intervenir.  Or,  il  y a 
pour  cela  plusieurs  procédés. 

On  peut  l’obtenir  en  combinant  directement 
le  chlore  avec  l’aluminium. 

Lorsque  l’on  n’a  pas  d’aluminium , il  n’y  a pas 
d’autre  moyen  que  d’avoir  recours  aux  chlorures 
et  d’enlever  l’oxigène  de  l’alumine  par  des  affini- 
tés doubles.  L’affinité  de  l’oxigène  pour  l’alumi- 
nium est  très  grande. 

Si  l’on  expose  à une  chaleur  rouge  un  mélange 
d’alumine  et  de  charbon  , puis  que  l’on  fasse  ar- 
river dessus  du  chlore,  il  y aura  formation  de 
chlorure,  l'alumine  perdra  son  oxigène.  Ce  pro- 
cédé est  assez  généralement  suivi  ; il  a été  em- 
ployé avec  succès  par  M.  OErstædt. 

Pour  opérer  de  la  manière  la  plus  certaine,  il 
faut  prendre  de  l’alumine  que  l’on  précipite  de 
l’alün  ; on  y ajoute  une  matière  charbonneuse  très 


Digitized  by  Google 


— «•« 1 

«■  v 


DE  CHIMIE. 


divisée , du  sucre,  par  exeniple  , que  l’on  mêle 
avec  de  l’huile.  Cette  matière  est  calcinée  ; elle 
est  mise  ensuite  dans  un  tube  de  porcelaine  ; on 

r*  ^ 

fait  chauffer  au  rouge,  et  c’est  alors  que  l’on  fait*^. 
passer  le  chlore.  - -Vf 

Le  carbone  s’empare  de  l’oxigène  de  l’alumine  ; 
il  se  forme  du  gaz  oxide  de  carbone.  On  peut  dé- 
tacher facilement  le  chlorure  qui  est  dans  le  tube. 

C’est  un  corps  jaunâtre.  A une  température 
ordinaire,  il  se  fond;  à ioo°,  il  se  volatilise. 

Ce  composé  étant  exposé  à l’air,  en  attire 
promptement  l’humidité;  il  tombe  en  deliquiunt; 


alors  il  ne  diffère  pas  d’une  dissolution  concentrée 

i- 


d’acide  hydrochlorique  et  d’alumine , dans  l’eau  ; 
il  se  dissout  très  bien.  On  peut  considérer  cette 

dissolution  comme  un  hydrochlorate  d alurhine 

-, 

ou  comme  un  chlorure  d’aluminium  ; elle  a une 
réaction  acide  bien  marquée,  ce  qui  pourrait  la 

t ’ « Q 

faire  considérer  comme  hydrochlorate  ; mais  ce 
caractère  n’est  pas  concluant,  parce  que  si  l’eau  fi*  v] 
avait  été  décomposée  pour  former  l’acide  hydro- /•  * 
chlorique  , il  y aurait  formation  d’alumine.  * 'v>  {'£ 
En  chauffant  la  dissolution , l’eau  se  décompose 
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réellement , l’acide  hydrochlorique  se  dégage  et 
l’alumine  reste. 

C’est  d’après  cette  décomposition  que  M.  Whô- 
ïer  a supposé  que  le  chlorure  d’aluminium  dans 
l’eau  n’était  ni  un  hydrochlorate  ,*  ni  un  chlorure 
d’aluminium,  maisune  substance  d’une  formation 
analogue  à celle  de  l’acide  fluosilicique , lequel 

» - r 

dans  l’eau  devient  l’acide  hydro-chloro-alumi- 
nique. 

Nous  ne  pouvons  partager  cette  manière  de 
voir.  11  faut  bien  faire  attention  que  l’insolubilité, 
en  général , est  une  force  beaucoup  plus  puissante 
qu’on  ne  le  croit  ordinairement.  L’alumine  ne  se 
précipitant  pas’,  on  peut  penser  que  l'aluminium 
ne  s’oxide  pas.  Au  reste,  tant  qu’un  corps  reste 
en  dissolution,  on  ne  voit,  pas  ce  qui  se  passe  et 
l’on  ne  peut  pas  appliquer  les  mêmes  explications 
que  pour  les  composés  où  tout  est  mis  en  évi- 
dence. Nous  pourrons  considérer  la  dissolution 
de  chlorure  d’aluminium  comme  un  chlorure 
acide,  ou  comme  un  hydrochlorate  d’alumine. 

Ce  chlorure  est  décomposé  par  les  autres  bases. 
Voyons  le  procédé  pour  obtenir  l’aluminium  * 


t 


Digitized  By  Google 


DE  CHIMIE.  * *'  5 

On  prend  le  chlorure  d’aluminium  séché  ; on 
le  met  dans  un  creuset  de  platine  avec  une  cer- 
taine quantité  de  potassium.  ( On  doit  éviter  de 
faire  l’opération  dans  le  fer.  ) JLe  chlorure  est  mis 
au  fond  du  creuset;  il  doit  être  en  quantité  con- 
sidérable relativement  au  potassium  ; on  en  met 
dix  fois  le  poids  de  celle-ci  ; on  chauffe  douce- 
ment pour  favoriser  l’action.  A froid,  il  n’y  aurait 
rien  ; par  l’action  de  la  chaleur  il  se  forme  de  la 

p 

potasse  et  en  même  temps  1 aluminium  est  mis 
à nu.  On  obtient  uue  masse  alcaline  qu’on  laisse 
refroidir  lentemeut  sur  la  lampe  à l’esprit-de-vin. 
C’est  aussi  avec  la  lampe  à l’esprit-de-vin  que  l’ou. 
élève  la  température.  . 

On  jette  ensuite  la  masse  dans  l’eau  ; elle  s’y 
délaie.  Il  peut  y avoir  un  peu  d’effervescence. 
L’aluminium  gagne  le  fond  du  vase  f il  est  en 
petits  grains  comme  de  la  poudre,  ou  plutôt  en 

paillettes  extrêmement  fines,  ayant  un  éclat  mé- 

. 

tallique  que  l’on  compare  à l’éclat  de  l’étain. 

Cette  substance  parait  grise  ; ‘si  on  la  frotte 
avec  un  brunissoir,  ses  parties  s’agglomèrent  et 
forment  une  surface  qui  réfléchit  la  lumière. 

* 


Digitized  by  Google 


6 COURS 

M.  Whôlera  voulu  essayer  de  conduire  lelectri- 
cité  et  la  chaleur  par  cette  poussière , ce  qui  est 
une  propriété  des  métaux;  mais  elle  la  conduit 
fort  mal.  Quand  un  corps  est  divisé , quand  il  y 
a solution  de  continuité  entre  ses  parties,  quel-, 
que  bon  conducteur  qu’il  puisse  être , il  perd 
cette  qualité.  Inexpérience  de  M.-  Whôler  ne 
prouve  pas  que  l’aluminium  ne  jouisse  de  la  mé- 
tallicité  ou  de  la  propriété  conductrice. 

A l’air  et  dans  l’eau,  l’alumium  ne  s’altère  pas; 
il  est  même  peu  altéré  par  les  acides  nitrique  et 
sulfurique  à froid;  chose  extraordinaire;  puisqu’il 
a une  grande  affinité  pour  l’oxigène.  Il  faut,  pour 
bien  le  comprendre , considérer  la  force  de  cohé- 
sion qui  est  un  obstacle  aux  nouvelles  affinités, 
et  elle  parait  être  très  grande  dans  l’aluminium.. 
Mais  si  l’on  élève  la  température,  les  acides  chan- 
gent l’aluminium  en  alumine. 

Parmi  les  corps  qui  ont  le  plus  d’affinité  pour 
l’aluminium  sont  les  alcalis,  et  particulièrement 
la  potasse.  . • 

M.  Whôler  a vu  que  l’aluminium  se  combi^ 
liait  parfaitement  bien  avec  les  corps  simples. 
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Cette  substance  brûle  dans  l’oxigène  avec  un 
grand  éclat  et  une  grande  élévation  de  tempé- 
rature ; l’éclat  est  si  vif,  «Jii’on  l’a  comparé  à celui 
du  soleil.  La  chaleur  qui  se  développe  est  si  forte, 
que  l’alumine  est  en -partie  fondue  ; et  l’on  sait- 
qu’on  ne  peut  la  fondre  par  les  moyens  ordinaires, 
même  par  le  chalumeau  à gaz  oxigène  et  hydro- 
gène. En  raison  de  cette  fusion , l’alumine  prend 
une  consistance  telle,  qu’elle  fait  feu  avec  le  bri- 
quet et  coupe  le  diamant,  et  elle  ressemble  à ce 
produit  naturel  que  l’on  nomme  corindon,  qui 
par  sa  dureté  vient  après  le  diamant. 

En  combinant  l’aluminium  avec  le  chlore , on 

reforme  le  chlorure  obtenu  par  les  procédés  que 

nûus  avons  indiqués;  expérience  extrêmement! 
( . • 
satisfaisante  comme  vérification .. 

L’aluminium  est  fixe. 

Chauffé  au  rouge  et  mis  en  contact  avec  le 

\ 

soufre  en  vapeurs , il  se  forme  un  sulfure.  On 
le  combine  facilement  avec  l’arsenic  et  le  phos- 
phore. Ainsi  voilà  un  nouveau  corps  simple  pro- 
venant de  l’alümine , dont  la  composition  avait 
bien  été  regardée  comme  incontestable  mais 
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que  l’on  avait  pourtant  pas  encore  décomposée. 

La  combustion  de  l’aluminium  dans  l’oxigène 
peut  expliquer  qnelque?-uns  des  phénomènes  de 
la  nature  ou  la  formation  du  corindon.  Cette 
substance  doit  être  considérée  comme  un  produit 
volcanique  : le  potassium  peut,  dans  les  érup- 

' M I 

tions  des  volcans,  décomposer  des  chlorures  d’a- 

* * • 

lumiuium  dont  on  comprend  facilement  la  for- 
mation par  la  présence  du  chlore  et  de  l’alumine  ; 

. ' m ' '■  * ** 

• enfin  l’aluminium  étant  formé,  on  comprend  sa 
combustion  dans  l’oxigène , et  voilà  pourquoi  le 
corindon  est  une  matière  si  dure  et  qui  a éprouvé 
la  fusion. 

Que  les  volcans  soient  le  produit  de  l’inflam- 
mation des  dépôts  de  matières  combustibles,  ou 
le  résultat  des  feux  que  l’on  suppose  exister  au 
centre  de  la  terre,  l’explication  subsiste.  Jïe  corin- 
don se  trouve  toujours  dans  les  produits  des  vol- 
cans qui  fument  encore  ou  des  volcans  éteints. 

Le-  manganèse  forme  avec  le  chlore  plusieurs 
chlorures  / et  l’on  peut  en  citer  trois  bien  dis- 
. tincfs.  Nous,  en  parlerons,  parce  que  l’un  des 
chlorures  de  manganèse  s’emploie  dans  les  arts. 
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On  forme  le  protochlorure  de  manganèse , en 
prenant  du  peroxide  pur  et  en  versant  dessus  de 
l’acide  hydrochlorique.  Il  se  dégage  une  certaine 
quantité  de  chlore  et  il  ne  se  forme  pas  un  chlo- 
rure correspondant  à l’oxigène  que  le  métal  con- 
tient  (il  en  contient  deux  atomes);  il  faudrait 
deux  atomes  d’acide  hydrochlorique,  et  il  se  for- 
merait un  perchlorure  contenant  deux  atomes 
de  chlore  , si  la  combinaison  correspondait  à 
1 oxigene  du  métal.  Mais  en  employant  la  cha- 
letar,  comme  on  fait  ici,  le  perchlorure  ne  peut 
exister. 

On  peut  faire  cristalliser  la  dissolution  de  pro- 
tochlorure  ; elles  se  présente  sous,  forme  de  pris- 
mes très  aplatis.  \ •"  v 

Au  feu,  ce  protochlorure  foud  dans  son  eau 
de  cristallisation;  il  se  dessèche,  et  passe  ensuite 
à la  fusion. ignée.  Il  ne  se  volatilise  pas  : il  est 

très  permanent.  ' , . • 

« * r 
Si  l’on  chauffe  ce  sél  ati  contact  de  l’air,  il  y a 

formation  d’acide  hydrochlorique  et  il  reste  de 

l’oxide.  Son  eau  de  cristallisation  se  décompose 

et  fournit  de  l’hydrogène  au  chlore. 
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Le  chlorure  de  manganèse  est  très  soluble  dans 

l’eau  ; il  est  même  déliquescent  et  il  se  dissout 
dans  l’alcooL 

Nous  venons  de  parler  du  protochlorure  ; 

* * i . , , 

l’autre  chlorure  de  manganèse  n’a  qu’une  exis- 
tence éphémère.  Pour  le  faire,  il  faut  prendre 
du  manganèse  et  le  combiner  avec  du  chlore,  et 
nous  regardons  le  sel  qui  en  provient  comme  # 
étant  un’perchlorure. 

Si  l’on  prend  du  chlorure  ordinaire  et  qu’on 
y fasse  arriver  du  chlore,  celui-ci  est  absorbé  Ca 
grande  quantité  ; le  premier  est  donc  le  proto-  » 
chlorure , et  le  second , ou  ce  que  l’on  obtient 
par  l’addition  du  chlore,  est  le  perchlorure.  Or, 
c’est  une  substance  semblable  à ce  perchlorure^ 
-que  l’on  obtient  par  la  combinaison  directe  du 
chlore  avec  le  manganèse. 

Ge  sel  se  décompose  par  la  chaleur  et  donne 
de  t’oxigène  aux  corps  qui  en  manquent  par  la. 
séparation  des  élémensde  l’eau  de  cristallisation. 

Il  y a un  troisième  chlorure  qui  correspond  à , 
l’acide  manganésique  : cet  acide  forme  ce  qu’on 
appelle  le  caméléon  minéral. 


• * 
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On  fait  le  Caméléon  en  fondant  de  la  potasse 
avec  le  peroxide  de  manganèse.  On  obtient  une 

' t*  4 

dissolution  d’un  vert  foncé.  Ce  caméléon  est  vert 
parce  qu’il  est  obtenu  avec  un  excès  de  potasse  : 
si  l’on  sature  la  potasse  par  l’acide  sulfurique,  la 
dissolution  devient  rouge.  Ce  sont  ces  change- 
mensde  couleur  qui  l’ont  fait  appeler  caméléon. 
Çe  n'est  que  du-  mangaiiésiate  de  potasse. 

On  dessèche  le  caméléon  et  l’on  verse  dessus 
une  certaine  quantité  d’acide  sulfurique,  et  sur 
le  tout  on  jette  du  sel  marin  par  petites  parties. 
L’acide  manganésique  cède  de  son  oxigène  au 
sodium  du  sel  marin , qui  doit  se  combiner 
avfec  l’acide  sulfurique,  et  l’acide  manganésique 
s’unit  au  chlore.  Ce  chlorure  particulier  est  re- 
marquable par  une  couleür  rouge  ou  par  une 
couleur  cuivrée.  Il  se  présente  sous  forme  de  va- 
peurs qui  peuvent  être  recueillies;  ces  vapeurs 
sont  pesantes  et  restent  sur  les  parois  des  vases. 
On  peut  les  transVaser  d’nne  cloche  dans  une 
autre.  En  se  condensant,  elles  se  décomposent , 
et  il  se  forme  de  l’acide  manganésique  par  la  dé- 
composition de  l’eau  qui  fait  partie  du  sel. 
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Le  chlorure  de  zinc  s’obtient  en  faisant  passer 
du  chlore  sur  du  zinc  chauffé  à une  température 
rouge.  Il  est  difficile  de  faire  cristalliser  ce  sel. 
Il  est  très  fusible,  et  fond  à une  température 
de  ioo°- 

* * ‘ / 

U n’a  pas  une  grande  consistance  : il  ressemble 

au  beurre;  aussi  l’avait-on  appelé  beurre  de  zinc. 
Il  peut  se  volatiliser  : il' est  alors  anhydre.  Si  la 
volatilisation  se  fait<à  l’air,  il  y a une  portion 
assez  grande  du  sel  de  décomposée. 

' . Ce  sel  pourrait  se  former  par  la  voie  humide. 

Le  fer  forme  plusieurs  oxides , et  par  consé- 
quent plusieurs  chlorures  ; aussi  avons-nous  un 
protochlorure , un  perchlorure  et  un  chlorure 
intermédiaire."  i • 

Le  protochlorure  s’obtient  en  faisant  arriver 
du  chlore  sur  du  fer  de  manière  que  le  fer  se 
trouve  en  excès,  ou  bien  en  traitant  le  fer  par 
l’acide  hydrochlorique. 

Ce  chlorure  se  fond  et  cristallise  par  le  refroi- 
dissement. A une  température  rouge , il  se  vola- 


tilise. 

La  cristallisation  de  cé  sel  est  feuilletée  ou 
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même  en  paillettes  quand  il  fest  formé  en  faisant 
arriver  l’acide  hydrochlorique  sur  le  fer. 

Ce  sel  se  dissout  dans  l’eau,  et  alors  il  com- 
munique une  couleur  verte  analogue  à celle  des 
sels  de  fer  formés  avec  les  oxacides.  On  peut  le 
faire  cristalliser  de  ses  dissolutions,  et  il  devient 
anhydre. 

Tous  les  sels  de  fer  ont  la  propriété  de  s’alté- 
rer quand  ou  les  expose  au  contact  de  l’air;  le 
chlorure  que  nous  examinons  ne  fait  pas  excep- 
tion : si  on  le  tient  au  contact  de  l’air,  l’oxigène 
est  absorbé  peu  à peu  et  il  se  forme  dans  la  dis- 
solution un  précipité  d’oxide  mêlé  d'un  peu  de 
chlorure.  Ainsi  le  chlorure  de  fer  tend  à passer  à 
un  autre  état. 

On  se  sert,  dans  les  laboratoires,  du  chlorure 
de  fer,  en  raison  de  sa  solubilité  et  de  la  pro- 
priété qu’il  a d’absorber  une  grande  quantité  de 
deutoxide  d’azote  pour  examiner  la  pureté  du 
deutoxide  d'azote. 

Parmi  les  chlorures,  il  n’y  en  a aucun  qui 

• • 

n’ait  la  propriété  de  se  combiner  avec  l’hydro- 
chlorate  d’ammoniaque  et  de  former  des  sels  dou- 
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, blés,  que  l’on  peut  considérer  comme  étant  des 
hydrochlorates  doubles,  ce  qui  parait  plus  simple, 
parce  que  les  sels  combinés  seraient  symétriques. 
Ce  qui  vient  à l’appui  de  cette  opinion,  c’est  que 
l’hydrochlorate  d’ammoniaque  se  combine  avec 
les  chlorures  atome  à atome. 

En  faisant  arriver  du  chlore  dans  du  proto- 
•chlorure  de  fer,  le  chlore  est  absorbé  très  rapi- 
dement ; le  sel  change  de  couleur  : de  vert  qu’il 
«tait,  il  devient  jaune.  Le  perchlorure  est  alors 
formé. 

On  forme  aussi  ce  Sel  en  faisant  passer  sur  le 
fer  du  chlore  en  excès  ; il  se  produit  un  composé 
nu  un  perchlorure  de  fer,  qui  est  couleur  d’or 
ou  d’un  rouge  brun  foncé , et  en  petites  paillettes 
brillantes. 

Si  l’on  fait  volatiliser  plusieurs  fois  le  perchlo- 
rure, il  n’éprouve  aucune  altération.  Exposé  à 
l’âir , il  en  attire  l’humidité  et  devient  très  déli- 
quescent ; alors  il  ne  peut  plus  être  desséché.  La 
chaleur  en  dégage  de  l’eau,  de  l’acide  hydro- 
chlôrique  j une  portion  du  sel  est  volatilisée , et 
il  reste  de  l’oxide  avec  un  peu  de  chlorure.  La  * 


* 
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chaleur  étant  plus  forte , il  ne  reste  que  de. l’oxide. 

Ainsi  le  protochlorure  de  fer  peut,  de  l’état 
liquide,  être  ramené  à l’état  sec  et  anhydre;  niais 
quand  on  prend  du  perchlorure  et  qu’on  en  con- 
centre sa  dissolution,  il  se  décompose  en  grande 

t* 

partie  si  l’on  veut  le  dessécher. 

Le  perchlorure  est  extrêmement  soluble  dans 
l’eau.  Il  se  dissout  dans  l’alcool  et  même  dans 
l’éther. 

Nous  allons  examiner  maintenant  les  chlo- 
raresde  fer  sous  le  rapport  de  leur  présence  dans 
les  volcans , et  comme  donnant  un  produit  qui 
est  connu  en  Minéralogie  sous  le  nom  de  ferspe- 
culaire. 

On  trouve  parmi  les  productions  des  volcans 
éteints  ou  en  activité  des  lames  de  fer  parfaite- 
ment polies , qui  forment  miroir,  et  que  par  cela 
on  nomme  spéculaires.  Elles  sont  en  quantité 
considérable  dans  les  laves  du  Puy-de-Dôme  ; 
les  interstices  de  ces  laves  sont  remplis  de  fer  à 
l’état  d’oxide.  J’en  ai  vu  en  i8o5,  dans  le  résidu 
d’une  éruption  précédente  du  Vésuve.  La  lave 
avait  coulé  d’abord  comme  de  l’eau,  et  s’était 
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ensuite  refroidie  à la  surface;  et  enfin  les  bords, 

,en  $e  solidifiant,  s’étaient  rapprochés  de  manière 
à faire  une  voûte.  La  lave  avait  coulé  encore 
dessous;  mais  diminuant  en  quantité,  elle  avait 
coulé  comme  dans  un  canal  quelle  s’était  fait  * 
elle-même.  Elle  était  arrêtée  depuis  long-temps  ; , 
mais  la  température  s’était  conservée , les  masses 

w . *' 

étant  considérables.  L’intérieur  de  cette  galerie  , 

qui  avait  une  étendue  foèt  grande,  était  tapissé 

» 

d’une  prodigieuse  quantité  de  ce  fer  spéculaire 
absolument  semblable  à celui  que  l’on  connaît, 
mais  dont  on  ignorait  l’origine , parce  qu’on 

n’avait  paà  pris  la  nature  sur  le  fait.  • 

• ... 

Ce  fer  spéculaire  ne  peut  pas  avoir  été  formé 
immédiatement  comme  oxide  de  fer  : il  aurait 

^ ^ ^ . . w t 

fallu  supposer  que  le  fer  avait  été  volatilisé , ce 

qui  est  impossible;  mais  nous  savons  que  dans 

«#  • • »••••*  * 

les  volcans  il  se  dégage  des  chlorures  , c’est 

incontestable.  Je  vous  ai  cité  l’hydrochlorate 
d’ammoniaque,  le  sel  marin;  nous  savons  ensuite 
qu’il  peut  se  trouver  du  fer  dans  les  matières  vol- 
caniques, et  qu’il,  se  dégage  des  vapeurs  d’acide 
hydcochloriquë  des  déjections  dès  volcans  : il 
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peut  donc  se  former  des  chlorures  de  fer,  lesquels 
sont  décomposés  par  leur  contact  avec  l’eau. 
Presque  toutes  les  fumeroles  de  volcan  donnent 
de  l’acide  hydrochlorique  ; quelquefois  cepen- 
dant on  ne  recueille  que  de  l’eau  pure,  mais  le 
plus  souvent  elle  est  acide. 

Je  viens  maintenant  à notre  chlorure  de  fer. 
Ce  chlorure,  quel  qu’il  soit,  étant  exposé  à l’ac- 
tion de  la  chaleur  et  de  l’humidité , se  décompose 
et  donne  des  vapeurs  d’acide  hydrochjorique  et 
de  l’oxide  de  fer. 

Le  protochlorure  par  l’action  de  l’oxigène  de 
l’air  donne  du  perehlorure,  et  le  perchlorure  n'a 
besoin  que  de  l’action  de  l’eau  pour  douner  de 
l’oxide.  Ainsi  les  vapeurs  dégagées  du  volcan  se 
décomposent  dans  l’air , et  forment  des  atomes 
d’oxides  qui  cristallisent.  Telle  est  probablement 
l’origine  de  ce  fer  spéculaire , que  l’on  trouve 
dans  les  résidus  des  volcans. 

Voici  du  chlorure  de  fer  que  l’on  a fait  chauffer 
dans  ce  creuset  ; il  fuhie  abondamment  ; si  l'on 
présente  à la  fumée  un  papier  bleu , il  va  être 
rougi  très  promptement  :.  c’est  qu'il  y a du  chloré 

G.-L  Chim,  îO  i.fçon.  2 


«8 


couns 


i 

entraîné.  Si  l'on  dirige  un  courant  de  vapeurs 
dessus  le  chlorure,  il  donnera  des  vapeurs  plus 
abondantes  encore,  et  le  résidu  sera  de  petits 
cristaux  d’oxide.  Si  nous  mettions  dans  le  creuset 
de  l’argile  humide , il  y aurait  combinaison  de 
l’oxide  de  fer  avec  la  matière  terreuse , et  nous 
aurions  un  composé  très  riche  en  fer. 

C’est  ainsi  qu’on  apprend  à entrevoir  la  for- 
mation des  corps  rassemblés  ' par  le  minéra- 
logiste. _ . 

L etain  se  combine  très  bien  avec  le  chlore , et 
forme  deux  chlorures.  Nous  avons  d’abord  un 
protochlorure , que  l’on  peut  obtenir  à l’état  sec 
en  traitant  de  l’étain  par  de  l’acide  hydrocblo- 
rique  : on  chauffe  l'étain , et  l’on  fait  arriver  l’a- 
cide sur  le  métal.  11  y a dégagement  d’hydrogène 
et  production  du  sfel.  11  faut  mettre  le  métal  en 
excès.  '•  ■/  i 

Il  y a un  procédé  général  pour  faire  les  chlorures 
d’une  manière  sûre.  Nous  avons  un  chlorure,  ou 
plutôt  un  perchlorure  de  mercure , connu  sous  le 
nom  de  sublimé  corrosif  ; il  a la  propriété  de  cé- 
der son  chlore  à une  foule  d’autres  métaux , -ou, 
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en  d'autres  termes,  le  mercure  a peu  d'affinité 
pour  le  chlore , de  manière  qu’il  le  cède  à tous 
les  corps.  Cependant  tout  dépend  des  proportions 
dans  lesquelles  on  remploie.  Si  l’on  met  parties 
égales  d’étain  et  de  sublimé  corrosif  , il  se  forme 
un  protochlorure  d’eau  : par  ces  proportions, 
l’étain  est  véritablement  eu  excès.  Ce  sel  est  com  - 
posé  d’un  atome  de  chlore  et  d’un  atome  d’étain. 
Je  Crois  que  je  n’ai  point  donné  le  poids  de 

l’atome  d’étain.  . «- 

• • ^ . ‘ t 

Il  est  égal  à 7,35294 

L’atome  de  chlore  est  égal  à. .... . 4>4265o 

Le  poids  atomistique  du  protochlo- 

< ; . * 

rure  d’étain  est  donc  égal  à 1 1,77944- 

Ce  prdtochlorure  étant  exposé  à l’action  de  la 
chaleur,  fond  et  produit  une  masse  grise  par  le 
refroidissement.  La  cassure  de  cette  masse  est 
vitreuse , ce  qui  est  tout  l’opposé  de  la  cassure 
cristalline.  ‘ . . 4 

Ce  même  chlorure  peut  être  volatilisé  à une 
chaleur  rouge  ; et  si  l’opération  a été  faite  sans  la 
présence  de  l’eau,  la  vobdilisadion  a lieu  îtajni 
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décomposition;  mais  si  l’eau  est  présente,  la 

•décomposition  s’opère. 

Ce  sel  est  connu  sous  le  non»  de  sel  d’étain 
dans  les  arts.  On  l’obtient  en  grand  , en  traitant 
l’étain  par  l’acide  hydrochlorique  : on  met  le  mé- 
tal dans  l’eau  dans  des  vaisseaux  de  grès  ou  de 
cuivre,  ce  qui  n’a  aucun  inconvénient,  parce 
que  l’étain  a beaucoup  plus  d affinité  pour  le 
chlore  que  le  cuivre.  Alors  1 acide  hydrochlo- 
rique, en  arrivant  sur  l’étain,  abandonne  son 
hydrogène  et  forme  du  chlore  : on  fait  cristalliser 
ensuite.  Les  cristaux  sont  des  aiguilles  prisma- 
tiques. 

Ce  sel,  à l’état  solide,  étant  mis  dans  l’eau  et 
en  petite  quantité,  peut  être  dissous  sans  décom- 
position sensible  ; mais  si  l’on  étend  l”eau , il  se 
forme  un  sous-sel , c’est-à-dire  que  leprolochlo- 
rnré  se  décompose,  et  donne  lieu  à une  liqueur 
plus  acide  et  à un  précipité  qui  contient  moins 
de  chlore.  Ce  souS-scl  est  formé  de  2 atomes  de 
métal , de  1 atome  d’oxigène , et  de  1 atome  de 
chlore.  Enfin  ce  composé  n’est  point  anhydre  : il 
renferme  deux  proportions  d’eau. 
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Ce  sous-sel  mêle  à l’eau  est  décomposé  par  la 
chaleur. 

. i , * 

Le  protochlorure  d’étain  est  décomposé  facile- 
ment par  les  alcalis.  Ainsi  en  le  traitant  par  la  po- 
tasse en  petite  quantité,  o,n  obtiendrait  un  préci- 
pité qui  sera  un  sous-sel,  et  l’eau  pourra  faire 
passer  le  précipité  à l’état  d’oxide  en  augmentant 
la  quantité  de  l’alcali. 

On  avait  remarqué  qu’en  précipitant  le  chlo- 
rure d’étain  par  la  potasse,  il  se  déposait  au  bout 
d’un  certain  temps  au  fond  du  vase  une  matière 
cristalline  affectant  la  forme  du  chou-fleur , d’un 
gris  noir  et  que  l’on  a prise  pour  du  métal.  Proust 
pensait  que  l’étain  était  réduit  par  Ja  potasse,  ce 
qu’il  attribuait  à la  grande  affinité  de  la  potasse 
pour  le  peroxide  d’étain  ; car  il  faut  savoir  que 
le  peroxide  d’étain  se  conduit  avec  les  bases 
comme  un  acide.  Or,  ce  peroxide  ne  pouvait  se 

* i . * . • • 

former  qu’aux  dépens  de  l’oxigène  duprotoxide, 
ce  qui  régénérait  une  partie  du  métal  ; mais  Ber- 
thollet  ayant  examiné  ce  précipité,  vit  qu’il  se 
dissolvait  dans  l’acide  hydrochlofique  sans  déga- 


gement de  gaz  : ainsi  ce  précipité  n’esf  pas  du 


I 

A 


G -T..  iG<  r.ECow. 


2.. 


Digitized  by  Google 


f 


22 


COURS 


mutai;  car  si  cela  était,  il  y aurait  dégagement 
d’hydrogène. 

Je  n'ai  jamais  obtenu  un  précipité  métallique; 
j’ai  toujours  obtenu  de  l’oxide  noir,  de  sorte  que 
si  Proust  s’est  borné  à examiner  l’aspect  de  la 
matière)  ce  n était  pas  un  caractère  suffisant  pour 
prononcer.  J’ajouterai  à l’autorité  de  Berthollet , 
en  disant  que  j’ai  vu  aussi  le  précipité  se  dissoudre 
dans  l’acide  hydrochlorique  sans  dégagement  de 
gaz  hydrogène. 

Le  protochlorure  d’étaiu  est  un  réactif  dont 
nous  nous  servons  fréquemment  dans  les  labo- 
ratoires. Il  a une  grande  tendance  à se  sur- 
chlorer,  c’est-à-dire  à prendre  une  excédant  de 
chlore.  Quand  on  l’expose  au  contact  du  chlore, 
il  l’absorbe  rapidement,  et  même  l’affinité  est  si 
grande  qu’il  y a inflammation  du  protochlorure 
dans  le  chlore,  même  à froid.  * 1 

Quand  il  est  exposé  au  contact  de  l’air,  l’affi- 

« 

ni  té  qu’il  a pour  le  Chlore  fait  également  qu’il  se 
combine  avec  Poxigènq.  Voici  ce  qui  se  passe 
alors  : il  faut  imaginer  que  la  moitié  du  proto- 
phlorurc-se  décompose  complètement  et  donne 

> 
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son  chlore  à l’autre  portion  ; il  se  forme  uu  pré- 
cipité d’oxide  d’étain,  et  il  reste  une  dissolution 
de  perchlorure  d’étain. 

Voilà  une  action  sur  l’oxigène  fort  remarqua- 
ble. Cette  action  est  telle  , que  si  nous  prenons 
du  protochlorure  et  que  nous  le  mettions  en  con- 
tact avec  l’acide  arsenieux  ou  arsenique , il  réduit 
ces  deux  acides;  une  portion  du  métal  reste  à 
l’état  d’oxide  , l’autre  s’unit  à une  partie  chlore 
qu’abandonne  le  chlorure.  Ce  chlorure  d’étain 
agit  comme  corps  désoxigénant  ; mais  c’est  pour 
passer  à l’état  de  perchlorure. 

Nous  avons  une  foule  d’oxides  métalliques  qui 
sont  réduits  par  le  protochlorure  d’étain.  Les 
chlorures  de  mercure,  d’argent,  sont  décomposés 
par  ce  sel  ; il  fait  passer  l’acide  sulfureux  à letat 
de  soufre.  Il  attaque  même  les  sels  de  cuivre.  Il 
réduit  une  grande  quantité  de  corps,  en  lenr  en- 
levant de  l’oxigène. 

Pour  examiner  les  propriétés  du  perchlorure , 
il  faut  l’obtenir  autrement  que  par  la  décompo- 
sition du  protochlorure.  Pour  cel.-i  on  combine 
directement  l’étain  avec  le  chlore;  maison  peut 
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aussi  le  former  par  l’ancien  procédé,  qui  consiste 
à chauffer  quatre  portions  de  perchlorurede  mer- 
cure et  une  partie  d’étain  en  limaille. 

Quand  on  veut  obtenir  l’étain  en  poudre  fine, 
on  le  mêle  à un  peu  de  mercure  ; alors  on  peut 
le  broyer  et  le  diviser  comme  on  veut. 

En  distillant  quatre  parties  de  perchlorure  de 
mercure  et  une  d’étain,  on  obtiendra  un  liquide 
tout-à-fait  incolore,  que  l’on.appelait  autrefois 
liqueur  fumante  de  Libavius. 

Lë  perchlorure  d’étain  est  formé  de  deux  atomes 
de  chlore  et  un  atome  d’étain. 

Quand  on  l’expose  au  contact  de  l’air,  il  fume 
aussitôt.  Il  a une  odeur  particulière  très  marquée 
que  l’on  ne  peut  définir.  Les  vapeurs  qu’il  donne 
sont  du  perchlorure  qui  se  dégage  et  qui,  s’unis- 
sant avec  de  l’eau,  forme  un  composé  moins 
volatij.  C’est  la  raison  pour  laquelle  on  voit  ces 
vapeurs  dans  l’air. 

Le  perchlorure  a la  propriété  d’agir  avec  force 
sur  l’eau.  Dans  un  vase  ouvert,  il  attire  l’humi- 
dité,  et  forme  une  combinaison  hydratée  qui  cris- 
tallise sur  les  parois  du  vase.  Mais  on  peut  mo- 
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dérer  cette  action  puissanteven  mêlant  de  l’eau 
avec  le  corps;  en  y mêlant  un  tiers  de  son  poids 
d’eau , on  le  solidifie  complètement.  Ce  mélange 
occasione  une  ébullition  qui  volatilise  la  partie 
du  sel-  qui  n’est  pas  encore  combinée  avec  1 eau. 
Une  fois  qu’il  a été  combine  avec  1 eau , il  est 
moins  volatil  et  ne  fume  plus  a 1 air. 

Dans  cet  état , si  on  l’expose  a 1 action  de  la 
chaleur,  il  ne  s’eii  volatilise  qu’une  petite  partie  ; 
il  y a décomposition  du  reste , dégagement  de 
l’acidé  et  un  résidu  d’oxide.  ... 

Ce  perchlorure.  hydraté  est  très  stable  : il  n é- 
prouve  aucune  altération  à l’air;  il  na  plus  la 
propriété  d’enlever  l’oxigène  ; il  ue  l’enlève  meme 
pas  à l’or,  qui  y tient  si  peu.  11  se  dissout  dans 
l’eau  sous  toutes  sortes  de  proportions.  Il  se  dis- 
sout aussi  dans  l’alcool*  On  prépare  ce  compose 
dans  les  arts  ; il:  forme  un  mordant  pour  le— 
carlate,  ’ c . .* 

Ce  sei  hydraté,  comme  je  vais  ypus  le  mon- 
trer, peut  être  délayé  dans  une  grande  quantité 
d’acide.hydrochlorique  sans  précipitation  ; tandis 
que  si  l'on  fait  la  même  expérience  avec  lp  per- 
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chlorure  que  l’on  peut  former  immédiatement, 
il  y aura  précipité. 

Ce  fait  et  plusieurs  analogues  avaient  fait  pen- 
ser à M.  Berzelius  que  c’étaient  deux  sels  diffé- 
rens  ; mais  depuis  il  est  revenu  à une  autre  opi- 
nion , parce  que  les  oxides  que  l’on  obtient  de 
ces  deux  combinaisons  sont  identiques  et  con- 
tiennent la  même  quantité  d’oxigène. 

Cependant  si  les  élémens  de  ces  sels  sont  les 
mêmes,  il  faut  que  leurs  molécules  ne  soient  pas 
dans  le  même  éta  t pour  produire  des  effets  si  diffé- 
rensdans  l’acide  hydrochlorique.  Ainsi  l’on  peut 
croire  que  le  perchlorure  d’étain  formé  directe- 
ment , et  celui  qui  est  obtenu  par  le  perchlorure 
de  mercure,  ont  leurs  molécules  dans  des  situa- 
tions diverses,  quoique,  chimiquement  parlant,  il 
n'y  ait  pas  de  différence,  puisque  l’on  trouve  la 
même  quantité  de  métal  et  d’oxigène  dans  l’un 
et  dans  l’autre. 

Le  protochlorure  et  le  perchlorure  d’étain  for- 
ment des  sels  doubles  avec  un  grand  nombre  de 
corps  ; c’est  ce  qu’Amédée  Berthollet  a observé. 

Les  chlorures  de  sodium,  de  strontium,  for- 
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meut  aussi  des  chlorures  doubles  avec  l'étain  , 
et  donnent  des  cristallisations  différentes. 

On  peut  dire  d’une  manière  générale  que  le 
protochlorure  d’étain  donne  des  chlorures  dou- 
bles avec  presque  tous  les  autres  chlorures. 

Le  perchlorure  d’étàin  peut  aussi  former  des 
combinaisons  doubles  avec  l’ammoniaque  qü’il 
absorbe  en  grande  quantité;  mais  cette  combinai- 
son se  détruit  en  ajoutant  de  l’eau. 

L’arsenic  est  susceptible  de  sé  combiner  avec 
le  chlore  et  de  former  deux  combinaisons.  On 

forme  très  aisément  le  protochlorure  en  faisant 

! 

arriver  du  chlore  sur  de  l’arsenic;  on  a un  liquide 
jaunâtre.  On  peut  aussi  obtenir  un  chlorure  en 
distillant  ensemble  une  partie  d’arsenic  et  six 
parties  de  sublimé  corrosif.  On  a un  liquide  très 
dense  qui , jeté  dans  l’eau , la  décompose  et  pro- 
duit de  l’acide  arsénieux. 
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Le  chlore  forme  avec  le  chrome  deux  chlo- 
rures, qui  sont  tous  deux  volatils. 

Pour  obtenir  le  protochlorure  de  chrome,  on 
peut  s’y  prendre  de  plusieurs  manières  : on  peut 
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décomposer  un  sel  de  chrome  par  le  charbon  et 
le  chlore , ou  bien  combiner  directement  le 
chrome  avec  l’acide  bydrochlorique.  Le  sel  étant 
desséché  donne  un  produit  volatil.  A l’état  so- 
lide, il  a une  couleur  de  fleurs  de  pêcher;  il  se 
dissout  dans  l’eau , et  la  dissolution  est  colorée. 
Les  alcalis  le  décomposent. 

L’autre  chlorure  de  chrome  s’obtient  de  la 
manière  suivante  : on  fait  un  mélange  de  i partie 
de  sel  marin  et  de  2 parties  de  chromate  de  po- 
tasse ; on  fond  le  tout  ensemble  on  concasse 
grossièrement  le  mélange  que  l’on  met  dans, une 
cornue  ; on  verse  dessus  de  l’acide  sulfurique , et 
l’on  chauffe  légèrement;  en  chauffant,  il  se  pro- 
duit une  vapeur  excessivement  foncée  , qui  se 
condense  ensuite  en  un  liquide.  Pour  condenser 
cette  vapeur,  on  plonge  le  récipient  dans  un  mé- 
lange de  glace  du  sel,  qui  produit  un  froid  de 
20°  au-dessous  de  zéro  environ.  Le  liquide  est  très 
foncé,  noir,  aussi  noir  que  4c  l’encre  : c’est  le 
perchlorure  de  chrême.  Il  correspond  à l’acide 
çhromique,  et.  contient  3 atomes  d’oxigène  : il 
.y  a par  conséquent  3 atomes  de  chlore. 
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Ce  chlorure,  comme  l’indique  sa  préparation, 
est  très  volatil.  Exposé  à J’air,  il  fume  abondam- 
ment; quand  il  est  en  couches  minces  sur  les 
parois  des  vases  qui  le  renferment,  on  voit  là 
richesse  de  sa  couleur  rouge.  II  se  décompose  «à 
l’air,  et  il  j a formation  d’acide  hydrochlorique 
et  d’acide  chromique. 

On  forme  avec  l’antimoine  et  le  chlore  trois 
combinaisons  correspondantes  au  protoxide,  au 
deutoxide  ou  acide  antimonieux , et  à l’acide 
antimonique.  - 

Le  premier  est  ce  qu’on  appelle  communé- 
ment beurre  d’antimoine.  On  peut  l’obtenir  en 
chauffant  un  mélange  de  i partie  d’antimoine  et 
2 parties  de  sublimé.  Ce  produit  a l’apparence 
butireuse  : c’est  le  protochlorure  d’antimoine. 

On  peut  le  former  encore  d’une  manière  plus 
simple , en  traitant  de  l’antimoine  métallique  par 
le  chlore  de  manière  que  le  métal  soit  en  excès. 
Si  le  chlore  était  en  excès,  on  aurait  un  per- 
chlorure. 

On  peut  aussi  traiter  l’antimoine  par  un  mé- 
lange d’acide  nitrique  et  h vdrochlorique  , ou  de 
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l’eau  régale  : les  deux  acides  se  décomposent  ra- 
pidement, et  l’acide  hydrochlorique  passe  à l’état 
de  chlore  et  s’unit  au  métal.  Une  partie  de  l’oxi- 
gèûe  de  l’acide  nitrique  décomposé  s’empare  de 
l’hydrogène  de  l’acide  et  forme  de  l’eau  ; l’autre 
partie  oxide  le  métal , ou  se  dégage  encore  com- 
binée à l’azote.  Telle  est  la  manière  d’agir  de 
l’eau  régale. 

Si  l’on  veut  maintenant  avoir  le  protochlorure 
anhydre,  on  est  obligé  d’évaporer  la  dissolution; 
mais  quand  il  a perdu  son  eau , si  l’on  continue 
à chauffer , il  Se  volatilise. 

On  peut  encore  préparer  ce  sel  en  mêlant  du 
sulfate  de  protoxide  d’antimoine  avec  du  sel  ma- 
rin: on  chauffe  : il  se  fait  du  sulfate  de  soude,  et 
le  protochlorure  d’antimoine  se  volatilise. 

Enfin,  en  traitant  le  sulfure  d’antimoine  par 
l’acide  hydrochlorique.  Ce  sel  fond  à la  tempé- 
' rature  de  l’eau  bouillante,  et  se  volatilise  à une 
température  plus  élevée.  C’est  un  caustique  puis- 
sant : voilà  pourquoi  on  en  fait  usage  en  Phar- 
macie. Quand  on  le  jette  dans  l’eau , il  la  décom- 
pose aussitôt  et  donne  un  précipité  considérable. 
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Ce  précipité  est  ce  que  l’on  appelait  autrefois 
poudre  d’Algaroth;  c’est  un  sous -chlorure  ou 
un  sous-hydrochlorate.  L’oxigène  remplace  une 
partie  du  chlore. 

En  lavant  la  poudre  d’Algaroth  avec  du  carbo- 
nate de  potasse,  on  a du  deutoxide  d’antimoine 
très  pur.  La  potasse  enlève  le  chlore  que  contient 
ce  sous-chlorure.  On  peut  obtenir  du  deutoxide 
d’antimoine  en  chauffant  la  poudre  d’Algaroth  ; 
mais  alors  il  se  fait  un  partage  du  protochlorure , 
l’antimoine  se  volatilise,  et  il  ne  reste  que  l’excès 
d’oxide. 

Le  deutochlorure  d'antimoine,  que  je  ne  ferai 
que  nommer,  s’obtient  en  prenant  le  deutoxide 
d’antimoine  et, en  le  dissolvant  dans  l’acide  hy- 
drochlorique  concentré.  Il  se  comporte  comme 
l’autre  quand  on  le  dissout  dans  l’eau. 

On  connaît  aûjourd’hui  un  troisième  chlorure 
dont  la  découverte  a été  faite  par  M.  Rose , chi- 
miste de  Berlin , et  qu’il  a obterfu  en  faisant  passer 
du  chlore  sur  du  métal.  Cette  opération  s’exécute 
de  la  manière  la  plus  simple  : on  fait  passer  un 
chlore  à travers  un  tube  qui  contient  du  chlo- 
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rare  de  calcium  pour  le  dessécher;  on  le  fait  en- 
suite passer  dans  un  autre  tube  qui  suit  le  pre- 
mier , et  dans  lequel  on  a mis  de  l’autimoine  ; 
on  n’a  pas  même  besoin  de  chaufi’er.  Aussitôt  que 
le  chlore  est  eu  contact  avec  l’antimoine , la  com- 
binaison s’opère  : il  y a production  de  chaleur , 
et  l’on  verrait  des  étincelles  si  la  combinaison 
avait  lieu  dans  un  tube  transparent.  Le  perchlo- 
rure  coule,  parce  qu’on  ménage  une  inclinaison 
au  tube. 

Pour  avoir  le  perchlorure  pur,  il  faut  le  dis- 
tiller une  seconde  fois. 

Ce  perchlorure  est  remarquable  par  sa  grande 
volatilité;  par  ses  propriétés  physiques,  qui  peu- 
vent être  utiles  dans  plusieurs^  circonstances. 
Lorsqu’on  le  dissout  dans  l’eau,  il  fume,  ce  qui 
annonce  sa  volatilité  ; et  la  partie  qui  esf  dissoute 
se  décompose,  et  donne  de  l’acide  antimouique 
ou  peroxide  d’antimoine. 

Le  chlorure  de*  cobalt  peut  être  fait  par  1 acide 
hydrochlorique  et  le  cobalt  même.  Je  cite  cette 
préparation  pour  indiquer  une  propriété  qu’il  est 
bon  de  connaître  : c’est  que  le  cobalt  se  dissout 
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dans  l’acide  avec  dégagement  d’hydrogène.  On 
opère  d’une  manière  plus  expéditive  en  prenant- 
de  l’oxide  de  cobalt  ou  de  la  mine  de  cobalt,  que 
l’on‘  traite  par  l’acide  hydrochlorique;  on  forme 
alors  une  dissolution  rose  groseille  : c’est  le  chlo- 
rure de  cobalt.  11  est  là  mêlé  avec  de  l’eau;  si  l’on 
veut  l’avoir  sec,  il  faut  chauffer  et  évaporer  la 
dissolution  rosée.  Il  jouit  d’une  certaine  volatilité. 
Quand  il  a été  distillé , il  présente  un  tissu  cris- 
tallin lamelleux.  ► . 

La  dissolution  rosée  est  susceptible  de  changer 
de  couleur,  suivant  la  concentration  du  liquide. 
Si  nous  évaporions,  nous  obtiendrions  un  liquide 
d’un  bleu  très  intense.  Ce  sera  la  concentration 
qui  donnera  cette  couleur.  En  chauffant  la  disso- 
lution jusqu’à  l’ébullition,  elle  change  également 
de  couleur  et  devient  bleue. 

On  écrit  sur  le  papier  avec  les  dissolutions  de 
cobalt;  en  faisant  chauffer  le  papier,  l’écriture 
qui  était  inaperçue  parait  bleue. 

Le  chlorure  de  cobalt  peut  donc  avoir  diverses 
couleurs,  selon  les  degrés  tle  concentration  de  la 
dissolution.  La  couleur  bleue  est  un  caractère 
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de  sa  pureté.  S’il  était  impur,  la  couleur  tirerait 
au  vert.  C'est  qu’alocs  ce  cobalt  est  mêlé  à du 
fer  ou  à du  nickel,  métaux  qui  donnent  des  dis- 
solutions jaunes.  Le  jaune  et  le  bleu  forment  le 
vert. 

Le  chlorure  de  cobalt  est  susceptible  de  cris- 
talliser; on  l’obtient  en  petits  cristaux  rouges 
grenat.  Ces  cristaux  se  dissolvent  dans  l’alcool , 
qu’ils  teignent  en  rouge.  A une  chaleur  un  peu 
élevée,  les  cristaux  se  fbndeqt;  ils  perdent  en- 
suite leur  eau,  se  dessèchent,  et  enfin  se  volati- 
lisent. 

On  a donné  le  nom  d’encre  de  sympathie  au 
chlorure  de  cobalt  impur.  C’est  la  première  encre 
de  cette  espèce  qui  a été  connue  ; elle  date  de 
plus  d’un  siècle  et  demi.  Cette  encre  est  la  disso- 
lution de  chlorure  de  cobalt  qui  change  de  cou- 
leur par  la  chaleur.  Ordinairement  elle  est  verte 
et  s’obtient  en  prenant  simplement  le  cobalt  du 
commerce  qui  contient  de  l’arsenic  : on  le  dissout 
dans  l’acide  nitrique  que  l’on  mêle  au  sel  marin. 

Je  saisis  cette  occasion  pour  dire  un  mot  des 
encres  de  sympathie  en  général.  Former  une 
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encre  de  sympathie  consiste  à se  procurer  un  li- 
‘quide  avec  lequel  on  peut  écrire,  dont  les  carac- 
tères disparaissent  en  séchant  ou  ne  laissent 
qu’une  trace  excessivement  légère,  et  qui  en- 
suite, par  un  moyen  quelconque,  deviennent 
lisibles.  Or,  on  peut  dire  que  l’on  a aujourd’hui 
plusieurs  centaines  d’encres  de  sympathie.  Rien 
n’est  plus  facile  que  d’écrire  avec  un  liquide  in- 
colore et  de  faire  apparaître  les  caractères. 

En  écrivant  avec  une  dissolution  de  plomb  ou 
avec  de  l’acétate  de  plomb  on  aura  des  carac- 
tères noirs,  par  l’acide  hydrosulfurique. 

Une  dissolution  de  bismuth  se  conduira  de 
même  avec  le  même  aûide. 

Une  dissolution  de  fer  dans  l’acide  nitrique  ou 
sulfurique  donnera  une  encre  qui  paraîtra  noire 
par  une  décoction  de  noix  de  galles , ou  qui  don- 
nera des  ca ractèrefr bleus  en  employant  le  cyano- 
ferrure  de  .potassium. 

Voilà  un  papier  sur  lequel  on  vient  d’écrire 
avec  de  l’acétate  de  plomb;  on  y passe  de  l’hy- 
drosulfate  d’ammoniaque  et  les  caractères  pa- 
raissent, . » 
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Il  y a encore  d’autres  encres  que  celles  que 
nous  venons  de  citer,  et  qu’il  est  plus  difficile  de 
reconnaître  : c’est  lorsqu’on  écrit  avec  des  sucs 
végétaux,  avec  du  suc  d’oignon  ou  du  suc  de 
navet,  par  exemple.  L’écriture  ne  parait  pas,  et 
il  n’y  a pas  moyen  de  la  faire  paraître  avec  des 
réactifs  ; mais  en  présentant  le  papier  à un  bra- 
sier, il  arrive  que  la  matière  végétqle  se  calcine 
avant  ou  après  le  papier.  Si  elle  se  calcine  avant, 
les  caractères  sont  noirs;  si  le  papier  se  calcine 
le  premier,  les  caractères  seront  blancs  sur  un 
fond  noir. 

Maintenant,  il  s’agirait  de  reconnaître  si  l’on 
a écrit  avec  une  encre  invisible  sur  ce  papier; 
cela  est  aisé  en  chauffant  le  papier , où  les  carac- 
tères présentent  une  différence.  En  général,  le 
feu  est  un  excellent  moyen  pour  savoir  si'  l’on  a 
écrit  avec  de  l’encre  de  sympathie. 

Si  le  feu  indique  que  l’encre  est  une  dissolu- 
tion métallique,  on  passe  un  hydrosulfatc  ou  du 
cyanoferrnre. 

On  obtient  avec  le  bismuth  et  le  chlore  un 
chlorure.  En  général,  le  chlore  se  combine  avec 
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tous  les  métaux  ; c’est  par  le  moyen  du  chlore  que 
l’on  est  parvenu  à les  dissoudre  tous  : on  n’aurait 
pas  dissous  l’or  sans  leohlore.  . " 

On  obtient  ordinairement  le  ohlorure  de  bis- 
muth,' en  distillant  ensemble  3 parties  de  per- 
chlorure  de  mercure  et  1 partie  de  bismuth. 

En  traitant  l’oxide  de  bismuth  par  l’acide  hy- 
drochlorique,  on  obtient  encore-  le  chlorure  de 
bismuth,  mais  par  la  voie  humide. On  peut  aussi 
employer  l’eau  régale  pour  dissoudre  le  métal  ; 
alors  il  faut  que  l’acide  nitrique  ne  domine  pas  : 
s’il  dominait,  on  aurait  pour  résultat  un  Oxide 
ou  un  nitrate.  Dans  toutes  les-  dissolutions  mé- 
talliques par  l’eau  régale,  il  faut  en  général  que 
l’acide  hydrochlorique  domine  si  l’on  vent  avoir 
des  chlorures.  . 'o&upii  uJ 

Le  chlorure  de  bismuth  sé  comporte  comme 
le  chlorure  d’antimoine  quand  ou  le  verse  dans 
l’eau  : l’acide  hydrochlorique  .a  plus  d’affinité 
pour  l’eau  que  pour  le  métal,  et  il  y a sépara- 
tion ; on  a une  poudre  qui  est  un  sous-sel.  En 
la  lavant  avec  .un  peu  de, carbonate  de  potasse , 
on  a de  l’oxide  de  bismuth  parfaitement  pur.' 
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Le  cuivre  nous  donne  deux  chlorures,  corres- 
pondant au  protoxide  et  au  deutoxide.  Le  proto- 
chlorure  est  formé  de  i atome  de  métal  et  de 
i atome  de  chlore.  On  peut  le  former  en  prenant 
du  perchlorure  de  cuivre,  que  l’on  fait  avec  le 
peroxide  et  l’acide  hydrochlorique  ; on  le  met 
avec  de  la  limaille  de  cuivre,  et  l’on  ajoute  un 
peu  d’acide  hydrochlorique  : on  obtient  ainsi 
un  liquide  vert,  qui  est  du  protochloruré  tenu 
en  dissolution  dans  l’acide.  La  couleur  verte  est 
due  à une  portion  de  perchlorure  qui  n’a  pas 
été  décomposée.  Comme  c’est  l’acide  qui  tient  le 
sel  en  dissolution , nous  affaiblirons , par  le 
moyen  de  l’eau , la  force  de  l’acide , et  nous  au- 
rons un  précipité  abondant  de  protochlorure. 

Le  liquide  étendu  d’eau  a une  légère  teinte 
bleue  , due  au  perchlorure.  Le  protochlorure  n’a 
pas  de  couleur. 

On  peut  aussi  obtenir  le  protochlorure  en  cal- 
cinant le  perchlorure,  qui  abandonne  la  moitié 
de  son  chlore. 

t 

Le  protochlorure  est  de  sa  nature  blanc,  inso- 
luble dans  l’eau.  Étant  recueilli,  bien  lavé,  il 
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peut  se  dissoudre  dans  l’ammoniaque , et  ne  lui 
donne  pas  de  couleur,  caractère  des  combinaisons 
du  protoxide.  Quand  c’est  le  perçhlorure  que  l’on 
dissout  dans  l’ammoniaque , nous  avons  une  dis- 
solution magnifique  qui  devient  plus  belle  au 
contact  de  l’air,  parce  quelle  prend  davantage 
d’oxigène. 

Le  protochlorure  peut  être  décomposé  par  les 

alcalis,  la  potasse,  la  soude,  et  l’on  obtient  le 

protoxide  de  cuivre  pur. 

# # « 

Le  perçhlorure  s’obtient  eu  dissolvant  le  per- 
oxide  de  cuivre  dans  l’acide  liydrochlorique;  il 
se  forme  de  l’eau.  Le  sel  en  dissolution  a la  cou- 
leur verte  ; mais  cette  couleur  est  variable,  selon 
le  degré  de  concentration  : en  étendant  d’eau , la 
couleur  verte  devient  bleue.  Je  conjecture  que  le 
composé  est  différent,  étant  concentré  ou  étant 
étendu  d’eau  : il  semblerait  que,  pendant  qu’il 
est  concentré,  c’est  un  chlorure , et  que  quand  il 
est  délayé,  c’est  un  hydrochlorate,  parce  que  sa 
couleur  ressemble  à celle  des  dissolutions  dans 
les  oxacides. 

Quand  on  évapore  la  dissolution  de  ce  sel , il 
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prend  une  couleur  brune  ou  jaune.  Desséché  , il 
devient  anhydre , et  si  on  l’expose  à une  chaleur 
plus  élevée,  il  abandonne  la  moitié  du  chlore  et 
passe  à l’état  de  protochlorure.  Il  est  extrême- 
ment soluble  dans  l’eau , et  cristallise  en  aiguilles. 
Il  est  soluble  aussi  dans  l’alcool , et  si  l’on  met  le 
feu  à l’alcool,  il  produit  une  flamme  verte.  On 
l’emploie  dans  les  feux  d’artifice. 

Il  a aussi  la  propriété  d’absorber  l’ammonia- 
que. En  général,  il  y a beaucoup  de  chloruresqui 
ont  cette  propriété.  Cependant  on  ne  peut  pas  les 
considérer  comme  des  acides,  ou  comme  en, rem- 
plissant les  fonctions.  A une  chaleur  élevée , ils 
perdent  l’apimoniaque  ; ils  le  perdent  même  dans 
l’eau. 

Quand  on  prend  u.n  perchlorure  et  que  l’on 
ajoute  un  alcali  en  quantité  suffisante-pour  le  dé- 
composer , il  se  forme  unso  us-sel.  Ori  le  forme 
encore  en  humectant  du  cuivre  avec  de  l’acide 
hydrochlorique , ou  bien  avec  du  sel  marin. 
Cette  opération  ne  réussit  bien  qu’au  contact  de 
l’air,  et  il  se  forme  un  oxide  uni  à un  peu  de 
chlore.  Ce  sous-sel  renferme  pour  deux  atomes 
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de  cuivre,  un  atome  de  chlore  et  deux  atomes 
d’oxigène.  Ce  sous-sel  donne  une  couleur  bleue 

employée  dans  les  arts;  elle  résiste  au  soleil. <11 

\ 

n’y  a pas  long-temps  qu’elle  est  en  usage  . en 
France.  On  s en  sert  pour  peindre  les  bois,  puisque 
le  soleil  ne  la  décompose  pas. 

.Le  nickel  est  dissous  par  le  chlore.  La. dissolu- 
tion de  ce  sel  dans  l’eau  est  verte.  Les  traces  du 
chlorure  de  nickel  sont  jaunes  sur  le  papier.  Mêlé 
avec  une  encre  de  sympathie  qui  donnerait. des 
traces  bleues,  on  aurait  des  teintes  vertes.  On 
s’en  sert  d’après  cela  pour  dessiner  <Jes,  paysages 
sur  des  écrans  ; les  desseins  apparaissent  par  l’ac- 
tion de  b chaleur. 

Le  plomb  donne  trois  oxides;  nous  ne  con- 
naissons cependant  que  le  prptochlorure.  Pour 
l’obtenir,  or*  prend  de  la  litharge  et  on  la  traite 
par  l’acide  hydrochlorique , et  l’on  a un  chlorure 
peu  soluble  qui  se  dépose  dans  la  dissolution  en 
petits  cristaux.  Ce  sel  est  anhydre,  ioo  parties 
d’eau  n’en  prennent  que  5 parties  à froid,  et  à 

ioo°,  elles  en  dissolvent  5.  U est  insoluble  dans 

\ 

l’alcool.  Les  acides  augmentent  sa  solubilité. 
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Ce  chlorure  exposé  à l’action  de  la  chaleur, 
fopd  très  aisément,  et  présente,  quand  il  est  re- 
froidi, une  masse  grise  que  l'on  désignait  autrefois 
par  le  nom  de  plomb  corné.  On  avait  donné  le 
uom  de  inétal  corné  à plusieurs  chlorures , par 

exemple , au  chlorure  d’argent  que  l’on  appelait 

■ 

lune  cornée.  Ces  chlorures  ont  en  effet  l’apparence 
de  la  corne  ; ils  sont  rayés  par  l’ongle  , et  on 
les  coupe  au  couteau. 

Le  chlorure  de  plomb  est  facilement  décom- 
posé par  l’acide  hydrosulfurique,  qui  donne  du 
sulfure  de  f>lomb  et  de  l’acide  hydrochlorique 
qui  reste  en  dissolution! 

Il  est  aussi  décomposé  par  l’acide  sulfurique; 
mais  il  est  à remarquer  que  l’on  n’obtient  pas  de 
précipitation  complète  du  plomb. 

On  se  procure  ce  sel  dans  certaines  analyses , 
et  surtout  dans  l’apailyse  des  végétaux. 

En  versant  dans  ce  chlorure  une  dissolution 
d’ammoniaque,  de  manière  que  le  chlorure  reste 
en  excès,  on  forme  | sous-chlorure;  c’est-à-dire 
que  pour  3 atomes  de  plomb , il  y a a atomes 
d’oxigène  et  i atome  de  chlore  ; mais  ce  sel  est 
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hydraté.  11  y a un  autre  sous-chlorure  de  plomb 

t ■ , - 

qui  est  connu  dans  les  arts  sous  le  nom  de  jaune 
minéral;  c’est  ? chlorure  , c’est-à-dire  que  pour 
7 atomes  de  plomb,  il  y a i atome  de  chlore  et 
6 atomes  d’oxigène.  En  formant  ce  \ chlorure  pav 
la  voie  humide,  il  serait  blanc  ; mais  en  l’exposant 
à la  chaleur,  il  fond  aisément,  et  se  présente  comme 
une  masse  cristalline  d’une  couleur  jaune.  On 
l’emploie  dans  la  peinture. 

Pour  faire  le  jaune  minéral , on  prend  une  cer- 
taine quantité  delitharge.  Si  elle  était  pure,  cela 
vaudrait  mieux.  On  mêle' avec  cette  litharge  -ps 
de  sel  ammoniac  ; on  triture  le  mélange  dans 
des  tonneaux  que  l’on  fait  tourner  : l’oxide  de 
plomb  se  cqmbine  avec  l’acide  hydrochlorique 
et  chasse  l’ammoniaque.  On  fait  rougir  d’une 
autre  part  des  creusets  et  l’on  y projette  le  me-  . 
lange  trituré  j il  entre  promptement  en,  fusion  j 
on  retire  tout  desnite  les  creusets,  et  l’on  coule  la 
matière  dans  l’eau,  où  une  partie  cristallise  en 
très  grandes  lames. 

On  emploie  le  sel  ammoniac  pour  la  fabrica- 
tion du  jaune  minéral  ; maïs  on  peut  le  produire 

G.-L.  Chim.  LEÇort-  r • 
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plus  économiquement  par  l’acide  hydrochlo- 
rique. 

En  variant  les  proportions  de  sel  ammoniac 
ou  d’acide,  on  aurait  des  jaunes  de  diverses  in- 
tensités. 

Il  existe  dans  la  nature  un  [ chlorure  que 

l’on  a trouvé  en  Angleterre.  Il  est  composé  d’un 

demi-atome  de  chlore , un  atome  d’oxigène  et 
. » 1 
d’un  atome  de  plomb.  * 

Le  mercure  nous  donne  deux  chlorures  cor- 
respondans  aux  degrés  d’oxidation,  le  protochlo- 
rure et  le  perchlorure. 

Le  protochlorure  est  très  connu  en  pharmacie, 
où  il  est  très  employé  ; c’est  le  mercure  doux. 
L’autre  chlorure  est  connu  sous  le  nom  de  subli- 
mé corrosif,  en  raison  de  son  énergie  sur  l’écono- 
mie animale.  Quand  il  avait  été  distillé,  on  appe- 
lait le  mercure  doux  calomélas. 

Pour  obtenir  le  protochlorure  de  mercure , il 
suffit  d’avoir  du  nitrate  de  mercure  au  minimum 
d’oxidation,  nitrate  que  l’on  forme  en  prenant 
de  l’acide  nitrique  marquant  1,2,  et  le  mêlant 
avec  un  excès  de  mercure.  On  fait  chauffer  jus- 
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qu’à  ce  que  le  mercure  ne  paraisse  plus  dimi- 
nuer, et  l’on  a alors  le  nitrate  de  protoxide  de 
mercure, 

Quand  on  a ainsi  obtenu  le  nitrate  de  protoxide 
et  que  l’on  .verse  dans  la  dissolution  de  ce  sel  du 
sel  marin,  ilse  formeun  précipité  blanc  quiestdu 
protochlorure.  Parce  moyen,  on  est  sur  de  l’avoir 
parfaitement  pur  : s’il  y avait  du  peroxide  dans 
le  nitrate,  il  ne  se  précipiterait  pas  par  le  sel  ma- 
rin. Comme  nous  sommes  obligés  de  laver,  le 
perchlorure  serait  emmené  par  les  lavages. 

On  a remarqué  qu’il  se  précipitait  par  le  sel 
marin  une  certaine  quantité  de  sous-nitrate  de 
mercure,  lequel  résiste  à l’action  des  lavages. 
C’est  pour  cela  que  l’on  a conseillé , surtout 
RI.  Berzelius , d’ajouter  une  certaine  quantité 
d’acide  hydrochlorique  au  mélange  après  avoir 

mis  le  sel  marin. 

\ 

Cette  manière  est  la  plus  simple  que  l’on  puisse 
proposer  pour  former  le  protochlorure  de  mer- 
cure. On  pourrait  l’obtenir  par  sublimation. 

Ce  sel  est  d’une  insolubilité  étonnante;  c’est 
un  des  plus  insolubles  que  l’on  connaisse.  On  a 

V.  » 
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trouve  qu’il  fallait  a5o,ooo  parties  d’eau  pour  en 
dissoudre  une. 

Si  on  l’expose  à l’action  de  la  chaleur,  il  se 
volatilise  très  aisément  : à environ  4 oo° , il  forme 
des  pains  et  donne  des  cristaux  prismatiques  qua- 
drangulaires.  Après  avoir  été  sublimé  cinq  ou 
six  fois , on  l’appelait  autrefois  panacée  mercu- 
rielle. 

Il  est  insoluble  dans  les  acides,  qui  le  rendent 
seulement  un  peu  plus  soluble  dans  l eau.  Les 
alcalis  le  décomposent  aussitôt,  en  donnant  une 
couleur  noire  au  précipi  té.  Ce  précipité  noir  n’est 
pas  du  protoxide  de  mercure  ; on  trouve  en 
l’examinant  à la  loupe  qu’il  contient  des  petits 
globules  de  mercure  et  du  peroxidc. 

Ce  sel  étant  volatilisé , se  moule  parfaitement 
sur  les  vases  distillatoires  ; il  y est  adhérent  et  ne 
peut  s’en  détacher  qu’avec  peine. 

Au  moment  où  l’on  sépare  le  protochlorure 
sublimé  des  vases  auxquels  il  est  attaché  , on 
remarque  q\i’il  donne  des  signes  d’électricité  très 
forts.  Si  ou  l’a  sublimé  dans  le  verre , le  sel  est 
uégatif  et  le  verre  est  positif.  Quand  on  fond  le 
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^oufre  dans  le  • verre  , ou  observé  un  eftel>seui- 
♦ , . ‘ 

blafde.  , • ■ '/ ■ 

I . “autre  chlorure  est  le  sublime  eorro  si/'/  Poiir 
le  foire,  on  prend  lètperoxide  de  mer  eu  ré  que  Pou 
h'aite  par  1 /acide  -b^lroclilorique  ; il  y a dissolu^ 
♦ion  très  rapidedeioxid^'  Si  Port,  "évapore,  ou  ^ 
des  cristaux  anhvircV.  ',***&*  • - \ 

< )ti  peut  encore  faire  le  pèrchlouuFe  d’une  autrêf 
manière.  On' prend’ du  prolonitrate  de  mercure, 
on  y ajoute  de  t acide  hydrocîilcrrique  par  petites 
parties  et  avec  précaution  jusqu’à  ce  qu’il  n^  ait 
plus  de  précipite'.  Il  sé  forme  du  protoclilorüre 
de  mercùiev%t'l’ori  a un  àtom£de  mercure  et4&T 
atdlric  d’acide  qflfc  restent  en  dissohition.  Fl  faut 


.v. 


inéore  donner  un  atorqe  de  clilore.  On  bjdûte 
maintenant  autant  d’acide  I > y d roc  h i or  i<  juè.iqn’i  1 
a été  nécessaire  -d<en  mettre  pour  operer  ,1a  préei-  * . 
pitatioacomplète.  1 /acide  nitriqueest  décomposé 
par  l’excès  d’acide  liydrochloi’ique , etmn  atome 
de  .chlore  se- Combiné  avec  le  protochiorure  pour, 
former  le  perchlorure  dé- mercure.  • 

On  peut  encore, faire* ce  sël  eu  prenant  (lu sul- 
fate uê  petoxidp  tle  nietcnre  que  l’on  mêle  avec 

C.-L.  i:ê  r.F.ÇoN.  2.. 
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du  sel  marin  ; on  chauffe,  et  il  y a échange  de 
bases  et  formation  de  perichlorure  de  mercure  et 
de  sulfate  de  soude. 

Je  viens  de  dire  que  le  perchlorure  de  mercure 
est  anhydre  lors  même  qu’il  cristallise  au  milieu 
d’un  liquide.  Les  cristaux  sont  des  aiguilles  très 
aigues.  > ' > 

La  saveur  de  ce  sel  est  très  forte;  elle  est  stÿp-  ' 
tique  : quand  on  le  met  sur  la  langue,  il  donne 
une  saveur  mercurielle  que  l’on  conserve  toute 
la  journée.  H est  assez  soluble  dans  l’eau  et  beau- 
coup plus  dans  l’eau  bouillante,  i oo  parties  d’eau 
à froid  en  prennent  6 ou  7 parties  ; l’eau  chaude 
en  prendrait  3o  à 35  parties , bu  le  tiers  de  son 
poids. 

Il  est  soluble  dans  l’alcool.  Deux  parties  d’al- 
cool peuvent  en  dissoudre  une.  11  se  dissout  même 
dans  l’éther.  C’est  un  chlorure  remarquable  par 
ses  dissolutions.  Il  est  rendu  beaucoup  plus  so- 
luble par  l’acide  hydrochloriqüe  ; alors  il  àe  prend 

1 « 

en  masse  par  le  refroidissement  ; mais  cettç  com- 
binaison n’est  pas  stable,  l’acide  hydrochloriqüe 
se  dégage.  Le  perchlorure  se  volatilise  ; aupara- 
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vant  il  éprouve  la  fusion  et  bout  très  tranquille- 
ment. C’est  la  propriété  desesublijnerquilui  afait 
donner  le  nom  de  sublimé  Corrosif.  L’ébullition 
est  réelle;  mais  les  vapeurs  quelle  donne  sont 
plus  intenses  que  celles  de  l’eau.  Il  est  arrivé  un 
accident  à un  chimiste  que  je  ne  nommerai  pas  : 
il  distillait  du  perchlorure  de  merchre  dans  un 
vase  tout-à-fait  bouché  ; la  chaleui!  fut  poussée 
très  loin.  N’entendant  plus  aucun  mouvement, 
il  voulut  faire  une  ouverture  au  vasedistillatoire; 
la  vapeur  s’en  échappa  avec  une  grande  force, 
frappa  la  figure  de  ce  chimiste  qui  en  fut  blessé. 

Ce  sel , exposé  à la  lumière,  est  décomposé  en 
partie  : il  se  produit  de  l’acide  hydrochlorique , 

et  il  se  forme  du  protochlorure  qui  est  plus 

\ 

stable.  , 

• 

Il  est  aussi  décomposé  par  plusieurs  substances 
végétales,  surtout  à l’aide  de  la  chaleur  et  de  la 
lumière.  Quand  il  y a une  matière  gommeuSe  ou 
autre  en  dissolution  avec  le  sublimé,  il  est  bon 
de  savoir  que  le  chlorure  est  altéré  par  cette 
matière  végétale. 

Ou  forme  un  sous -chlorure  de  mercure  en 
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mêlant  l’oxide  ronge  de  mercure  avec  mie"  disso- 
lution de  jierchlorUre.  -L’analyse  de  ce  sous-chlu- 

rure  n rr  nas  ete  laite. 

. # * 1 

En  faisant  arriver  du  chlore  sur  de  l’oxide 
rouge  ."de  mercure  , il  surproduit  une  matière 
d’un  rouge  brun  fonce,  et  qui  est  encore  le  «ous- 
chlorurc. 

En  versant  dans  une  dissolution  de  percblorure 
du  chlorure  de  chaux  , on  a encore  dû  sous-çhlo-  • 
'rure;  il  se*  forme  un  précipité  rouge  qui  va -bru- 
nir au  fond  du  v-a.se  et  qui  contient  du  chlore.  Ce 
sous-chlorure  se.  rassemble  Cn  petits  grains. 

En  faisant  arriver  du  chlore  sur  du  mercure  , 
on  obtient  du  chlorure. 

Le  sublimé  corrosif  sc  combine  .très  bien  avec 
J’hydrochlorate  d'ammoniaque;  ai  forme  un  sel 
qui  cristallisé.  Je  h en  parlerai  pas. 

Je  passe-  au  chlorure  chargent.  Lest  tin  sel 
•extrêmement  remarquable,  dont  l’insolubilité  est 

, * . * 1 "N 

complète.  On  l’obtient  facilcrnent  en  versant  dans  ' 
te  ni ttfite  d’argent  de  l'acide  hydrochlorique , ou 
un. chlorure  quelconque.  On -obtient  aussitôt  un 
précipité  abondant,  qui  a l'apparence  du  lait 
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caillebotté.  C’est  l’argent  corne , ou  le  chlorure 
d’argent. 

Ce  sel  n’a  aucune  saveur,  puisqu’il  est  inso- 
luble ; c’est  même  le  plus  insoluble  que  l’on  con- 
naisse. i partie  d’acide  hydrochlorique  dans  3oo 
mille  parties  d’eau  donnent  un  précipité,  en  j 
versant  du  nitrate  d’argent. 

Ce  composé  est  tout-à-fait  insoluble  dans  l’al- 
cool et  même  dans  les  acides , excepté  cependant 
l’acide  hydrochlorique  concentré,  qui  le  dissout 
d’une  manière  très  notable.  En  versant  de  l’eau 
dans  cette  dissolution , elle  s’empare  de  l’acide,  et 
le  chlorure  d’argent  se  précipite. 

Exposé  à la  chaleur,  il  entre  très  facilement 
en  fusion  : il  donne  un  liquide  qui  devient  jaune  , 
et  qui  persiste  dans  cet  état  à la  plus  haute  tem- 
pérature. On  l’a  exposé  dans  un  feu  de  forge 
avec  du  charbon , et  il  est  resté  sans  éprouver 
d’altération  et  sans  se  volatiliser.  C’est  un  corps 
parfaitement  fixe.  > 

Si  le  chlorure  d’argent  est  insoluble  dans  les 
acides,  il  est  au  contraire  éminemment  soluble 
dans  l’ammoniaque  : c’est  là  un  de  ses  caractères. 
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il  se  dissout  aussi  facilement  dans  l’ammoniaque 
« que  le  fait  le  sucre  dans  l’eau.  Si  l’on  prend 

cette  dissolution , qu’on  l’expose  à l’air,  l’ammo- 
niaque se  dégage  et  le  chlorure  d’argent  cris- 
tallise. On  peut  aussi  faire  reparaître  le  chlo- 
rure d’argent,  en  saturant  l’ammoniaque  par 
un  acide. 

Il  est  soluble  dans  une  dissolution  de  sel  ma- 
rin. Il  est  bon  que  vous  sachiez  que  si  vous  prenez 
une  bassine  d’argent  pour  y faire  évaporer  du  sel 
marin,  vous  aurez  un  sel  impur;  carie  chlorure 
de  sodium  devient  alcalin  et  dissout  une  quantité 
très  notable  d’argent.  C’est  à ce  point  qu’en  éten- 
dant d’eau  le  produit,  la  dissolution  devient  lai- 
teuse et  donne  un  précipité. 

Ainsi  le  chlorure  d'argent , insoluble  dans  l’eau 
et  dans  les  acides,  est  soluble  dans  l’ammoniaque, 
dans  l’acide  hydrochlorique  concentré , et  dans 
les  autres  chlorures  concentrés.  ; 

r Exposé  à l’action  de  la  lumière  ,-il  ne  conserve 
sa  blancheur  qu’un  instant  ; car  «i  l’ofi  avait  une 
lumière  un  peu  vive,  oü  peut  dire  qu’il  change 
instantanément  de  couleur  : il  devient  d’abord 
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violacé,  puis  violet  dans  toute  l’étendue  de  la 
masse.  ■ . 

Qu’est-ce  que  ce  changement  de  couleur  ? En 
supposant  qu’on  ait  pris  un  chlorure  bien  lavé , 
vous  trouverez,  lorsqu’il  sera  devenu  violet,  que 
l’eau  dans  laquelle  il  était  plongé  est  acide,  et 
enfin  quelle  précipite  abondamment  le  nitrate 
d’argent  : donc  elle  contient  du  chlore.  Si  du  chlore 
est  devenu  libre,  c’est  qu’une  certaine  quantité 
d’argent  a été  régénéré.  L’oxigène  de  cet  argent 
reste  dans  la  combinaison  ; et  s’il  y a du  cuivre 
mêlé  à l’argent,  il  restera  un  peu  d’oxide  d’argent 
et  de  cuivre.  Si  l’on  traite  par  l’ammoniaque  qui 
dissout  le  chlorure  d’argent,  on  obtiendra  les 
atomes  d’argent  qui  ont  été  régénérés. 

Il  faut  terminer  en  exposant  la  manière  de  dé- 
composer le  chlorure  d’argent.  Cette  expérience 
rappellera  un  fait  curieux. 

Je  prends  du  chlorure. d’argent,  et  je  le  mets 
avec  du  zinc  ou  avec  du  fer,  et  un  peu  d’acide 
hydrochlorique ; alors  le  zinc  entre  en  dissolu- 
tion : il  prend  peu  à peu  le  chlore  de  l’argent , et 
il  reste  une  masse  poreuse  d’argent.  Le  chlore , 
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qui  était  jusqu’au  centre  de  la  masse  d’argeut , 
sort  par  une  action  galvanique  particulière.  Si 
l’on  veut  faire  l’opération  en  grand  et  promp- 
tement, on  fait  chauffer  le  mélange  dans  une 
bassine  de  fonte  : le  zinc  s’empare  du  chlore  ; il 
suffit  de  laver  l’argent  poreux  pour  l’avoir  pur. 

l 

/ ' ’ 


IHFMKEIlE  DE  HUI ARO-COOICIEE, 
me  du  Jardinet,  n’  n. 
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Nous  avons  terminé  la  dernière  séance  par 

l’histoire  du  chlorure  d’argent  ; il  nous  reste 
quelques  mots  à ajouter  pour  la  rendre  complète. 

G.-L.  CVï(m.‘t8*  leçon. 
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Nous  avons  parlé  de  ,1a  facile  décomposition, 
de  ce  sel  par  le  zinc  et  par  le  fer.  Cette  réduction 
de  l’argent  est  bien  plus  prompte  lorsqu’on  la 
fait  dans  un  vase  de  fer  ou  de  zinc,  et  quand  on 
ajoute  un  peu  d’acide  hydrochlorique  ou  sulfu- 
rique. Ce  que  je  vais  ajouter  ici  est  l’applica^on 
de  cette  décomposition  à V argenture  sur  métaux , 

• ' ( . y 

et  principalement  sur  les  instrumens  de  Phy- 
sique. ■ ’ - ’ . - 

Le  composé  dont  on  se  sert  est  le  chlorure 
d’argent  : en  l’appliquant  seul  sur  le  cuivre,  et 
en  le  frottant  avec  un  peu  d’eau  ou  un  peu  de  sel 
marin  , qui  est  un  meilleur  mordant,  Pargent 
passe  à l’état  métallique , et  forme  une  couche 
extrêmement  mince  sur  le  métal. 

Les  ouvriers  varient  beaucoup  leurs  procédés , 
qui  reviennent  tous  à l’application  du  chlorure 
d’argent. 

Les  uns  forment  ce  sel  avec  le  nitrate  d’argent 
précipité  par  le  sel  marin  et  la  crème  de  tartre ; 
ils  se  servent  de  ce  mélange  pour  frotter  les  pièces 
à argenter.  , , . • 


D’autres,  qui  emploient  le  chlorure  d’argent, 
y ajoutent  de  la  potasse  ou  du  carbonate  de  po- 
tasse desséché  et  broyé,  et  du  sel  marin  ou  chlo- 
rure de  sodium.  La  potasse  rend  la  décomposi- 
tion  du  chlorure  d’argent  plus  facile  encore  : 
c’est  elle  qui  s’emparê  du  chlore  dans  cette  cir- 


constance, • • _ ; 

Voilà  ce  que  j’avais  à dire  pour  indiquer  le 

moyen  d’argenter  aisément  le  cuivre  et  le  laiton. 

• ■*  •»  * 

Pour  terminer  l’histoire  des  chlorures , nous 
avons  encore  à parler  de  ceux  de  platine  et  d’or. 
Le  - chlore  se  combine  avec  le  platine  dans 


• * > * . , t . 

deux  proportions.  Nous  allons  d’abord  nous  oc- 
cuper du  perçhlorure  de  platine.  . ' 

On  obtient  ce  sel  en  mettant  du  platine  divisé 
dans  l’eau,  dans  laquelle  on  fait  arriver '■du 

ii  ‘ • • . - 

chlore.  • , 

On  fait  cette  dissolution  bien  plus  rapidement 
latine  par  l’eau  régale  , ou  par  un 
trique  et  de  % par- 


en  traitant 
mélange  de  i 
ties  d ’acidq  hydrod 
On  obtient  un  sous-cl 

■ • ■ v Tf'  i 

G.-L.  iS«  i.rçoit.  <*jfr 


dq  platine  con- 
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tenant  3 atomes  de  métal  contre  1 atome  de 
chlore,  en  prenant  le  perchlorure  et  en  l’évapo- 
rant  à siccité,  et  en  poussant  assez  fortement  la 
chaleur.  Quand  ce  sel  est  desséché,  il  donne  du 
chlore.  On  doit  poiisser  jusqu’à  aoo°  ou  a3o°, 
et  jusqu’à  ce  qu’il  ne  se  dégage  plus  -de  chlore. 
En  allant  plus  loin,  on  décomposerait  le  sous- 
çhlorure,  et  il  y aurait  du  métal  de  revivifié. 

Le  sous-chlorure  est  insoluble  dans  l’eau.  Les 

« f 

alcalis  le  décomposent  ; une  haute  température 
dégage  le  chlore,  et  il  reste  le  métal. 

Le  perchlorure  composé  comme  je  viens  de  le 
dire  est  formé 

d’un  atome  de  platine  égal  à..  ...  . . 6,0762 
* d’ün  atome  de  chlore  égal  à.  . . -4>4265  \ 

Le  poids  de  l’atome  de  perchlorure 
de  platine  est  égal  à 10,6027. 

Le  sous-chlorure  contient  1 atome  de  chlore 
et  2 atomes  de  platine. 

, , Le  perchlorure  du  platine  est  un  liquide  d’un 
jaune  orangé.  Il  est  d’un  brun  noir  quand  il  est 
concentré.  Quand  on  l’évapore  davantage  , il 
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change  encore  de  couleur  : la  couleur  se  fonce , 
devient  d’un  rouge  brun,  et  enfin  elle  paraît  d’un 
brun  noir.  • 

Ce  sel  est  très  soluble  dans  l’eau  ; il  est  même 
soluble  dans  l’alcool,  et  en  très  grande  quantité. 

Le  platine,  comme  nous  l’avons  déjà  dit,  ,est 
un  corps  qui  a une  très  faible  affinité  pour  l’oxfc 
gène,  et  qui  est  facilement  réduit  de  ses  combi-« 

k 

naisons. 

Ses  oxides  n’ont  même  pas  beaucoup  d’affinité 

N 

pour  les  acides  : il  y a peu  de  sels  de. platine  re- 
marquables. Le  perchlofure  de  platine  se  réduit 
avec  une  extrême  facilité  par  un  grand  nombre 
de  métaux  et  de  substances  combustibles.  A une 
chaleur  élevée,  il  se  décompose  pour  passer  d’a- 
bord  à l’état  de  sous -chlorure,  et  ensùite  à l’état 
métallique,  comme  nous  l’avons  dit. 

Le  perchlorure  peut  se  combiner  avec  la  plu- 
part des  autres  chlorures,  et  former  des  compo- 
sés particuliers  auxquels  nous  donnerons  la  dé- 
nomination qui  leur  a été  réservée  jusqu'à  pré- 
sent de  chlorures  doubles.  * „ > 
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• Le  perchlorure  de  platine  peut  se  combiner 
avec  les  chlorures  de  potassium , de  .sodium , de 

, harium  , de  strontium  , de  calcium , et  avec 
tous  les  autres  chlorures  métalliques. 

Le  perchlorure  mêlé  au  chlorure  de  potassium 

i,  f 

♦ donne  un  sel  qui  a des  propriétés  caractéristiques. 
Ce  sel  double  est  formé  de  2 atomes  de  chlore, 
1 atome  de  platine,  et  1 atome  de  potassium. 

C’est  par  ce  sel  anhydre  que  L’on  obtient  le  poids 

? * 

atomistique  du  platine  ; on  sait  en  effet,  sur  un 
poids  déterminé  de  ce  sel,  quels  sont  les  poids 
du  chlore  et  du  potassium  ; le  reste  est  nécessai- 
rement le  poids  du  platine.  Ce  sel  double  cris- 
tallise en  petits  octaèdres;  il  est  un  peu  soluble 

dans  l’eau  et  tout-à-fait  insoluble  dans  l’alcool  : 

% 

de  sorte  que  si  l’or*  alcoolise  l’eau  où -il  est  en 
dissolution,  le  sel  de  platine  se  sépare.  A une 
haute  température,  ce  sel  double  se  décompose, 
et  l’on  a pour  résidu  du  chlorure  de  potassium  et 
du  platine. 

Le  pérchlprure  de  platine  a aussi  la  propriété 
de  se  combiner  avec  le  chlorure  de  sodium  ; mais 
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ici  nous  avôns  un  sel  double  qui  est  sôluble  , ce 
qui  offre  une  grande  différence  entre  la  soude  et 
ta  potasse.  En  évaporant  la  dissolution  de  ce  sel 
double , on  obtient  des  cristaux  mal  formés  qui 
contiennent  6 atomes  d’eau.  Du  reste,  ce  sel 
double  a une  composition  semblable  à celle  du 
précédent  : il  contient  2 atomes  de  cblore,  1 de 
platine,  et  1 atome  de  sodium. 

Le  chlorure  de  platine  est  précipité  par  l’hy- 
drochlorate  d’ammoniaque  ; le  précipité  est  jaune 
et  très  abondant.  C’est  de  ce  précipité  dont  on  se 
sert  pour  obtenir  le  platine  métallique,  paice 
qu’il  est  bien  plus  facile  à décomposer  par  la  cha- 
leur que  les  autres  sels  doubles.  L ammoniaque 
est  volatile,  et,  par  la  chaleur,  il  ne  reste  que  le 
platine  pur,  ou  plutôt  ce  que  l’on  nomme  une 
éponge  de  platine.  C’est  cette  éponge  de  platine 
qui  donne  le  platine  métallique,  en  comprimant 
les  parties  les  unes  sur  les  auti’es. 

Le  procédé  métallurgique  que  l’on  suit  pour 
obtenir  le  platine  est  tout-à-fait  chimique  et  de 
laboratoire  : ou  dissout  le  métal  natif  dans  1 eau 
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régale , et  l’on  précipite  par  l’hydrochlorate  d am- 
moniaque. Comme  la  mine  de  platine  est  impure, 

!»  'té 

quelle  contient  d’autres  métaux , tels  que  l’iri- 
dium , le  palladium,  le  rhodium,  on  dissout  la 
mine  dans  l’eau  régale,  ou  précipite  par  le  sel 
ammoniac , on  lajre  le  précipité , on  le  chauffe 
pour  obtenir  l’éponge  de  platine,  que  l’on  dissout 
une  seconde  fois  dans  l’eau  régale;  dissolution 
que  l’on  précipite  de  nouveau,  comme  précé- 
demment. Pour  agglomérer  le  platine,  on  met 
le  précipité  dans  un  four  à porcelaine  : l’ammo- 
niaque se  dégage  très  vite;  la  chaleur  ramollit 
le  platine  sans  le  fondre , et  avec  le  marteau 
on  resserre  les  particules  en  une  masse  moins 
volumineuse  que  celle  de  l’éponge  de  pla- 
tine. On  forge  alors  le  métal  comme  on  ferait 
du  fer. 

' La  baryte,  la  chaux,  la  strontiane,  forment 
des  sels  doubles  avec  le  chlorure  de  platine  ; ' 
mais  l’analyse  n’en  a pas  été  faite.  Enfin,  le  chlo- 
rure de  platine  et  le  chlorure  d’argent  peuvent  se 
combiner  et  se.  précipiter  mutuellement. 
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L'or  forme  de  même  deux  combinaisons  avec 

» j • . 

le  chlore. 

O/i  obtient  le  perchlorure  par  l’eau  régale  et 
en  évaporant  jusqu’à  siccilé. 

On  obtient  le  protochlorure,  Ou  plutôt  le  sous- 
chlorure  , en  exposant  le  perchlorure  à l’action 
de  la  chaleur  à 200°  ou  aSo0,  à la  chaleur  de 
l’étain  fondant.  Ce  sous-chlorure  se  présente  sous 
forme  d’une  masse  grise  : l’eau  le  décompose. 
Quand  l’action  de  l’eau  est  aidée  par  cçlle  de  la 
chaleur,  il  se  fait  partage;  elle  dissouf  le  per- 
chlorure et  sépare  le  métal.  Deux  atomes  d’or 
métallique  se  précipitent , et  il  reste  en  disso- 
lution un  atome"  de  perchlorure  d’or.  ’ . 

Le  perchlorure  contient  3 atomes  de  chlore 
contre  1 atome  de  métal;  le  protochlorure  est  £ 
sous-chlorure  d’or,  et  tout-à-fait  analogue  au 
sous-chlorure  de  platine.  • • 

Le  perchlorure  d’or  se  présente  avec  une  cou- 
leur jaune  ; on  le  désigne  par  le  nom  de  disso- 
lution d’or.  Vous  le  voyez  ici  dissous  dans  l’eau  , 
et  il  est  d’un  jaune  pâle;  quand  il  est  avec  plus 
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d'acide , la  couleur  pâlit  davantage.  Lorsqu'il  est 
le  plus  neutre  possible,  il  est  d’un  rouge  foncé. 
Parla  couleur  de  ce  sel , on  peut  juger  de  sa  peu- 
tralité. 

* 

Le  perchlorure  d’or  à l’état  neutre  ne  cristallise 
pas  : pour  qu’il  cristallise,  il  faut  qu’il  y ait  excès 
d’acide  ; alors  il  donne  des  aiguilles  très  Unes. 

Si  l’on  veut  l’avoir  parfaitement  neutre,  il  faut 
évaporer  jusqu’à  siccité.  On  en  décompose  bien 
Une  partie  par  la  dessiccation  ; mais  ou  ne  risque 
rien , parce  qu’en  le  dissolvant  dans  l’eau  on  sé- 
pare le  métal. 

Le  perchlorure  est  extrêmement  soluble  dans 
l’eau,  dans  l’alcool;  il  est  même  soluble  dans 
l’éther.  Si  l'on  traite  une  dissolution  aqueuse  de 
perchlorure  par  l’éther,  tout  l’or  passera  dans 
l’éther  et  Peau  restera  sans  couleur;  ainsi  il  a plus 
d’affinité  pour  l’éther  que  pour  l’eau. 

Le  chlorure  d’or  est  certainement  l’un  des  sels 
les  plus  faciles  à réduire  , car  il  se  réduit  tout  seul 
par  l’action  de  Ja  lumière.  Pour  le  conserver  pur, 
il  faut  le  garder  dans  l’obscurité.  Exposé  au  so- 
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leil,  on  voit  bientôt  les  parois  du  vase  sc  couvrir 
d’or  métallique. 

. v 1 ' 

La  plupart  des  corps  décomposent  ce  chlorure  ; 
presque  tous  les  métaux  précipitent  l’or.  On  pro- 
duit le  chlorure  afin  de  précipiter  l’or  ou  l’oxide 

t . * 

qui  est  employé  dans  les  arts.  Uti  grand  nombre 
de  sels  qui  peuvent  encore  absorber  de  l’oxigène 
décomposent  le  chlorure.  Les  acides  sulfureux, 
nitreux,  précipitent  l’or;  mais  il  faut  remar- 
quer que,  dans  ces  précipitations,  l’eau  est  dé- 
composée. Si  je  prends  du  chlorure  d’or,  si  j’y 
mets  du  sulfate  de  fer  au  minimum  d’oxidation , 
le  fer  absorbera  de  l’oxigène  : c’est  que  l’eau  se 
décompose,  que  son  oxigène  se  porte  sur  le  fer, 
et  que  son  hydrogène  se  porte  sur  le  chlore  et 
forme  de  l’acide  hydrochlorique  qui  se  sépare. 
Le  précipité  est  brun;  mais  si  On  le  frotte,  il 

. . * s r t 

a l’éclat  de  l’or.  • ■ 

Le  chlorure  d’or  est  précipité  par  le  proto- 
chlorure d’étain  ; le  précipité  est  d’une  belle  cou-, 
leur  pourpre  : on  l’appelle  pourpre  de  Cassius.  Je 
reviendrai,  tout-a-l’heure  sur  ce  précipité. 
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Le  sulfate  de  protoxide  de  fer  et  le  protochlo- 
rure  d’étaln  sont  les  deux  réactifs  que  l’on  em- 
ploie pour  décomposer  le  chlorure  d’or. 

Ce  sel  est  décofnposé  aussi  par  les  végétaux. 
C’est  par  l’action  du  chlorure  d’or  sur  l’acide 
oxalique,  que  M.  Berzelius  s’est  convaincu  que 
ce  dernier  acide  ne  contenait  pas  d’hydrogène. 

On  traite  le  chlorure  d’or  par  les  alcalis  pour 
obtenir  l’oxyde  ,d’or.  Cette  précipitation  est  tou- 
jours incomplète;  on  n’obtient  pas  tout  l’oxide 
qui  était  dans  la  dissolution  : quelquefois  ou  n’en 
a point  du  tout,  ou  bien  le  précipité  se  sépare 
avec  des  nuances  différentes.  Il  peut  y avoir  deux 
cas  dans  cette  opération  >:  ou  l’on  a employé  l’al- 
cali en  quantité  suffisante , ou  on  l’a  employé 
avec  exèès.  Quand  c’est  l’or  qui  domine,  le  pré- 
cipité e9t  jaunâtre  et  devient  plus  abondant  par  , 
la  chaleur.  En  le  lavant,  on  voit  que  c’est  un 
chlorure  hydraté;  car  en  traitant  ce  précipité 
par  la  potasse , 11  se  dégage  de  l’acide  hydrochlo- 
rique.  4 

Si  l’on  met  un  excès  d’alcali,  le  précipité 
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sera  gris;  si  on  le  fait  chauffer,  il  aura  une  cou- 
leur gris  foncé.  Mais  il  reste  toujours  une  quan- 
tité de  chlorure  d’or  en  dissolution , si  bien  que 
si  l’on  prend  un  chlorure  de  potassium , de  so- 
dium, ou  de  l’hydrochlorate  d’ammoniaque,  et 
que  l’on  en  mette  en  quantité  convenable , il  n’y 
aura  plus  de  précipité,  parce  qu’il  se  fera  des 
chlorures  doubles. 

Si  vous  prenez  du  chlorure  d’or  aussi  neutre 
que  possible  et  que  vous  le  traitiez  par  la  potasse, 
il  y aura  un  précipité  ; mais  il  se  formera  aussi 
un  sous-chlorure  double*  La  même  chose  arrivera 
par  l’ammoniaque.  Voici  l’analyse  du  chlorure 
double  d’or  et  de  potassium  : il  contient  2 atomes 
de  chlorure  d’or , 1 atome  de  chlorure  de  potas-  ' 
sium  et  2 atomes  d’eau.  On  peut  obtenir  ce 
double  chlorure  bien  cristallisé  en  prismes  qua- 
drangulaires. 

On  obtient  des  sels  doubles  à peu  près  sem- 
blables avec  la  soude  , la  chaux , la  magnésie. 
C’est  une  classe  de  sels  nombreux  qui  n’a  pas  été 
étudiée. 


Digitized  by  Google 


COURS 


*4 

La  baryte  donne  un  précipité  Considérable 
dans  le  chlorure  d’or.  Quand  on  y verse  de 
l’ammoniaque , on  a un  précipité  qui , lavé  et 
chauffé,  détone  avec  force.  Le  précipité  ne  ful- 
mine pas,  tant  qu’il  est  dans  le  liquide.  Cette 
poudre  fulminante  n’est  cependant  pas  aussi  dan- 
gereuse que  celle  qui  est  faite  avec  l’argent  et 
l’ammoniaque , et  à laquelle  on. ne  peut  pas  tou- 
cher.- 

Si,  àu  lieu  d’ammoniaque,  on  met  dans  le  chlo- 
rure  neutre  de  l’hydrochlorate  d’ammoniaque , 
il  n’y  a pas  formation  de  poudre  fulminante. 

Nous  avons  déjà  parlé  de  ces  poudres,  fulmi- 

( t ' 

nantes  ; je  ne  m’y  arrêterai  pas.  L’explosion  de 
celle  que  donne  l’or  est  causée  par  la  décomposi- 
tion instantanée  de  l’ammoniaque  dont  l’hydro- 
gène s’unit  à l’oxigène  du  métal  et  forme  de  l’eau 
en  vapeur,  et  dent  l’azote  reprend  l’état  de  fluide 
élastique.  L’ébranlement  qu’éprouve  l’air  par  la 
dilution  subite  des  élémens  de  la  poudre,  pro- 
duit la  détonation. 

J’ai  déjà  cité  le  précipité  connu  sous  le  nom 
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de  précipité  pourpre  de  Cassius.  C’est  une  couleur 
employée  dans  la  peinture  sur  porcelaine  ; il  y 
forme  les  roses  ou  les  violets.  Il  résiste  à un  feu 
considérable.  En  versant  dans  du  chlorure  d’or 
du  protochlorure  d’étain , il  se  forme  un  préci- 
pité de  nature  extrêmement  variable.  Si  l’on 

prend  les  deux  dissolutions,  celle  d’or  et  Celle 

' ' * • * • 

d’étain , très  concentrées , dans  quelques  propor- 
tions que  vous  les  mêliez,  vous  aurez  constam- 
ment de  l’or  métallique  avec  sa  couleur  ou  avec 
une  couleur  noirâtre  : c’est  ce  qu’a  reconnq 
M.  Oberkampf.  1 

Maintenant , si  vous  mêlez  les  mêmes  dissolu-* 
tions  étendues  d’eau , vous  n’aurez-  plus  d’or  mé- 
tallique , vous  aurez  le  précipité  pourpre  de 
Cassius;  niais  vous  n’aurez  pas  constamment  la 
même  nuance.  Si  l’on  veut  chercher  à obtenir 
la  plus  belle  nuance,  il  n’y  a pas  d’autre  moyen 
que  de  préparer  plusieurs  verres,  détendre 
la  même  quantité  de  chlorure  de.  diverses  quan- 
tités déterminées  d’eau;  on  voit  quelles  sont  les 
dissolutions  dont  le  mélange  donne  la  plus  belle 
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couleur  , et  l’ôn  sait  alors  dans  quelles  propor- 
tions il  faut  opérer  en  grand. 

Voilà  une  dissolution  d’or  ; nous  y mêlons  du 
chlorure  d’étain  ; nous  avons  un  précipité  noir. 
Il  y a bien  un  peu  de  ■pourpre  par  transmission  ; 
mais  9e  n’est  pas  là  ce  que  nous  cherchons.  Nous 
étendons  la  dissolution  d’or,  et  maintenant  voilà 
le  pourpre  qui  se  manifeste.  C’est  ce  précipité 
que  Cassius  a fait  connaître  depuis  long-temps 
et  qui  est  différent  selon  les  proportions  em- 
ployées. 

M.  Oberkampf  a fait  des  essais  sur  les  dissolu- 
tions d’or  et  d’étain.  Lorsquë,  dans  le  mélange,  la 
dissolution  d’or  dominait,  il  obtenait  des  roses 
très  beaux  ; quand  il  faisait  dominer  l’étain , tous 
étaient  violets,  et  d’autant  plus  violets  que  la 
quantité  d’étain  était  plus  considérable. 

Les  chimistes  se  sont  occupés  de  ces  couleurs. 

Proust  a trouvé  qu’un  beau  précipité  pourpre 
de  Cassius  était  composé  de  76  parties  de  peroxide 
d’étain  et  24  parties  d’or  métallique.  Il  regarde 
l’or  comme  étant  à l’état  métallique  dans  ce  com- 
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posé  ; cependant  on  n’en  a pas  la  preuve  com- 
plète. . y.  ' .•••,  ‘ 

M.  Oberkampf  a trouvé  qu’un  beau  rose  était 
composé  de  ao  £ parties  de  peroxide  d’étain  et 
de  79,  | parties  d’or.  ; 

M.  Berzelius  a donné  des  nombres  différées. 
Ainsi  les  précipités  de  Cassius  ne  se  ressemblent 
pas.  J ‘ - ' *•.  ' ■. 

Le  temps  ûe  nous  permet  pas  de  parler  des 
chlorures  doubles,  combinaisons  dont  nous  avons 
déjà  signalé  quelques-unes.  Nous  dirons  géné- 
ralement que  les  chlorures  formés  avec  des  mé- 
taux qui  ont  de  la  tendance  à faire  des  acides 
plutôt  que  des  bases,  se  combinent  avec  les  ehlo*- 
rures  formés  avec  des  métaux  qui  sont  au  con- 
traire disposés  à faire  des  bases.  Ainsi,  le  chlorure 
d’or  jouant  le  rôle  d’acide,  peut  se  cômbiner  avec 
divers  chlorures  et  donner  des  composés  dont  les 
parties  ou  les  chlorures  sont  en  rapport  simple. 
Ces  chlorures  doubles  n’ont  p^s  été  analysé*. 

Il  y a beaucoup  d’autres  métaux  qui  peuvent 

donner  des  chlorures  doubles  : l’étain  est  dans  ce 
G.-L.  Chim.  i8*lkçoh 
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cas.  Le  protochlorure  d’étain  peut  se  combiner 
comme  acide  avec  les  chlorures  de  potassium, 
de  sodium , de  barium , de  calcium  , remplissant 
les  fonctions  de  bases.  Les  oxides  de  l’étain  se 
rapprochent  de  la  nature  des  acides,  avec  lesquels 
ils  ont  en  général  peu  d’affinité.  Le  bismuth  est 
un  métal  analogue,  et  forme  des  chlorures  dou- 
bles. Le  mercure  a aussi  des  propriétés  qui  lui 

donnent  l’apparence  des  acides.  L’or,  le  platine , 

* • 

l’étain , le  bismuth  , le  mercure  peuvent  former 
des  chlorures  doubles.  . - 

Nops  passons  aux  combinaisons  de  l’acide  hy- 

driodique  avec  les  bases.  Nous  ne  nous  occupe- 

*. 

rons  pas  de  ce  qui  se  passe  dans  ces  combinaisons. 
Sont-elles  des  iodures  ou  des  hydriodates?  Nous 
n’en  savons  rien.  La  théorie  exposée  pour  les 
chlorures  s’applique  ici  avec  une  parfaite  exacti- 
tude, et  de  même  il  n’y  a d’exception  que  pour 
l’ammoniaque’V  sa  combinaison  avec  l’acide  hy- 
driodique  forme  évidemment  un  hydriodate 
■d’ammoniaque.  . » . 

Voici  les  caractères  de  ces  composés. 
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Toutes  les  fois  que  l’iode  se  sépare  d’une  dis-  \ 
solution,  il  parait  sous  la  forme  de  vapeurs  vio- 

4 » • 

lettes,  avec  une  odeur  analogue  à celle  du  c 
Si  la  température  est  élevée,  la  vapeur  est  tres^ÿ.  J 
bien  caractérisée.  En  versant  sur  un  iodure  pris  > • . 
à l’état  sec  ou  liquide,  de  l’acide  sulfurique  ou 
nitrique,  il  se  produit  aussitôt  une  coloration 
très  marquée,  et  des  vapeurs  blanches  s’exhalent,  ' 
semblables  à celles  de  l’açide  hydrochlorique»  • 

Quand  on  opère  sur  un  iodure  en  dissolution  , il 

».  *'  * **  * 

n’y  a pas  dégagement  de  vapeurs , mais.il  y a 

■ i . .v  **  ^ 

coloration.  Les  vapeurs  blanches  qui  se  dégagent  , v \ 
dans  les  autres  cas  sont  de  l’acide  hydriodique,  , ■ 
Les  acides  sulfureux  et  hydrochlorique  n’o^t^V 
pas  d’action  sur  les  iodures  ; mais  si  l’on  verse  du  * V' 

• **  m 0 # J A 

chloresur  les  iodnres,  il  y.  a aussitôt  un  précipité 
abondant  d’iode.  , • ‘ 

' Les  iodures  ont  la  prôpriété  de  dissoudre  une 
grande  quantité  d’iode  et  de  se  colorer  par  çette^^^v» 
combinaison.  . .•  tt-  _ . i / f'r  S 


Quand  on  veut  précipiter  l’iode  par  le, chlore, 
il  ne  faut  pas  .verser  de  celui-ci  en  trop  grande 


\-  . V Si 
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quantité,  parce  qu’il  dissout  l’iode  et  forme  un 
chlorure  d’iode  ; le  précipité  disparaîtrait. 

Lorsqu’on  versé  du  chlore  dans  un  iodure , 
la  dissolution  se  colore  en  rougé  de  plus  en  plus 
foncé;  en  continuant  à éni  verser,  on  finit  par 
décomposer  tout  l’ iodure  : l’iode  se  précipite  , 
et  si  l’on  ajoute  une  plus  grande  quantité  de 
chlore , il  se  combine  avec  l’iode , et  la  liqueur 
redevient  transparente. 

On  peut  constater  la  présence  de  l’iode  de 
plusieurs  autres  manières. 

On  peut  se  servir  de  la  dissolution  d’argent  ; 
on  a un  précipité  blanc,  insoluble  dans  l’eau  et 
dans  les  acidés , mais  qui  se  distingue  facilement 
du  chlorure  d’argent  qui  se  dissout  dans  l’amr- 
moniaque,  tandis  que  ce  précipité  ne  s y dissout 
pas.  Il  est  inutile  de  dire  que  ce  précïjpité  est  de 
l’iodure  d’argent. 

Les  iodures , avec  le  protonitrate  de  mer- 
cure, donnent  un  précipité  d’un  jaune  vert,  et 
par  la  dissolution  de  pernitrate  de  mercure  nous 
avons  un  précipité  d’un  rouge  orangé  ; avec  la 
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dissolution  de  plomb  nous  avons  un  précipité 
d’un  très  beau  jaune.  \ 

Voilà  sans  doute  des  caractères  suffisan»  pour 
distinguer  l’iode.  Cependant  en  voici  encore  un 
autre  : c’est  l’action  que  l’amidon  exerce  sur 
l’iode;  elle  forme  avec  l’iode  un  composé  bleu 
très  beau , qui  quelquefois  est  noir.  Voici  un 
iodure,  j’y  mets  de  l’amidçm  en  pâte,  et  je 
verse  un  acide  qui  dégage  l’iode;  vous  voye* 
que  l’amidon  se  colore  en  très  beau  bleu. 

Il  y a dans  le  commerce  des  sels  qui  contien- 
nent de  l’iode  : tels  sont  ceux  .qui  proviennent 
des  soudes  de  varecs,  que  l’on  retire  de  la.contr 
bustiou  des  plantes  marine».  Ces  soudes  con- 
tiennent beaucoup  de  sel  marin , et  pourraient 
même  servir  d’assaisonnement , malgré  la  pré— 
seqeé  de  l’iode  qui  est  un  poison;  car  i)  y est  en 
si  petite  quantité,  qu’il  ne  peut  causer  aucun  mal, 

Il  y a peut-être  0,001  d’iodure  de  sodium  ou  • 

• • ' C 

de  potassium  dans  ces  soudes;  on  peut  cepen- 
dant en  reconnaître  facilement  la  présence  : il 
suffit  de  verser  de  L’acide  sulfurique  concentre 
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sur  ce  sel , la  masse  devient  violette , et  même 
on  peut  apercevoir  des  vapeurs  d’iode.  On  réussit 
encore  mieux  en  lavant  ce  sel  avec  une  petite 
quantité  d’eatt  ; l’eau  enlève  l’iodure  de  potas- 
sium ou  de  sodium.  On  ajoute  à l’eau  une  goutte 
seulement  de  chlore  ou  de  chkxrure  de  chaux  ; 
si  l’on  en  mettait  trop,  l’iode  serait  dissous  aus- 
sitôt qu’il  deviendrait  libre.  Les  iodures  se  dé- 
composent , et  si  l’on  a mis  de  la  colle  de  farine 
avant  la  décomposition',  la  colle  deviendra  bleues 
Tous  les  iodures  que  nous  avons  à considérer 
sont  formés  dun  atome  d’iode,  dont  le  poids 

atomistique  est  de  1 5, 3756.  A ce  poids,  ajoute* 

%■ 

le  poids  atomistique  des  corps  simples  que  l'on 
combinera  avec  l’iode  , et  vous  aurez  celui  de 
l’atome  du  composé.  '*■ 

‘ Pour  l’iodure  de  potassium , par  exemple , 
vous  aurez  - v ■ ' 

*- ,•  Atome  d’iode., 1 5, 3766 

> , • ' *\ 

f.  Atome  de  potassium  4*8992 

- lodure  de, potassium.. , .......  30,3748. 
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Avant  que  de  passer  aux  iodures,  nous  avons 

> ' 

un  mot  à dire  sur  l’hydriodate  d’ammoniaque  ; 
il  résulte  de  la  combinaison  de  volumes  égaux 
de  gaz  ammoniac  et  de  gaz  acide  hydriodi- 
que.  On  peut  le  distiller  sans  l’altérer  ; mais 
dès  qu’il  a le  contact  de  l’air  il  se  décompose-: 
il  se  forme  de  l’eau,  et  l’iode  se  sépare. 

L’iodure  de  potassium  se  fait  en  combinant 
directement  l’iode  avec  le  potassium.  On  peut 
combiner  l’iode  avec  la  potasse  ; il  se  fait  de 
l’iodure  de  potassium  et  de  l’iodate  de  potasse; 
il  faudrait  ensuite  séparer  ces  deux  sels.  Ce  pro- 
cédé ne  vaut  rien  pour  obtenir  l’iodure  dé  po- 
tassium. 

4 , 

Il  y en  a un  autre;  il  consiste  à traiter  par  l’iode 
du  fer  ou  du  zinc.  Ces  deux  métaux  se  combinent 
très  bien  avec  l’iode,  qui  disparaît  en  un  clin’ 
d’œil , et  J’on  a des  iodures  de  fer*ou  de  zinc  que 
Fon  décompose  par  le  carbonate  de  potasse , ce 
qui  produit  de  l’iodure  de  potassium  très  pur. 
Cet  iodure  cristallise  bien  en  cubes  comme  le  sel 
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Cet  iodure  de  potassium  est  très  soluble  dans 
l’eau  ; 100  parties  à 18“  en  dissolvent  i45  parties. 
U est  plus  déliquescent  que  le  sel  marin.  Il  se  fond 
très  facilement  à>  une  chaleur  bien  au-dessous  de 
celle  du  verre  fondu , et  peut  être  volatilisé. 

. Ce  sel  existe  dans  les  eaux  de  la  mer  ; du  moins 
si  ce  n’est  pas  ce  sel , c’est  de  l’iodure  de  sodium. 
Ce  qu’il  y a de  certain , c’est  que  dans  les  eaux  de 

r 

la  mer  existent  l’iode,  la  soude  etla  potasse.  L'iode 
est-il  combiné,  avec  la  potasse  ou  avec  la  soùde? 
C’est  ce  que  l’on  ne  saurait  affirmer. 

Cette  incertitude  règne  pour  toutes  les  disso- 
lutions complexes  : avec  du  sulfate  de  chaut: , par 
exemple , que  l’on  mette  du  chlorure  de  magné- 
sium, du  sulfate  dev potasse,  du  nitrate  dépo- 
tasse, quand  cés  sels  sont  en  simple  dissolution  » 
vous  ne  pouvez  pas  dire  que  le  sulfate  de  chaux 
est  tout  formé  dedans,  quoique  vous  l’y  ayez  mis  * 
il  ne  faut  voir  dans  la  dissolution  que  des  mé- 
langes, parce  que  les  sels  peuvent  être  décom- 
posés les  mas  par  les  autres.  On  ne  doit  pas  con- 
sidérer les  sels  comme  ayant  une  existence  isolée. 
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Si  vous  extrayez  du  nitrate  de  potasse,  vous  ne 
pouvez  pas  dire  qu’il  y avait  du  nitrate  de  potasse 
dans  la  dissolution,  ou  dans  le  corps  qui  vous  l’a 
donné  ; car  l’acide  et  la  base  pouvaient  exister 
combinés  d’une  tout  autre  manière. 

Il  est  cependant  des  circonstances  où  l’on  ne 
peut  pas  se  tromper.  Si  j’ai  beaucoup  de  chlorure 
de  sodium  et  une  petite  quantité  de  sulfate  de 
chaux , je  ne  peux  pas  dire  que  tput  le  chlorure 
de  sodium  a été  décomposé  par  le  sulfate  de 
chaux  dans  la  dissolution.  Ainsi  elle  contenait 
donc  réellement  du  chlorure  de  sodium  tout 
formé. 

Mais  quand  ces  sels  sont  mêlés  dans  des  rap- 
ports atomiques , on  ne  peut  pas  dire  que  la  dis- 
solution contenait  tels  ou  tels  sels  tout  formés  : 
on  dit  seulement  que  l’on  sépare  tels  sels,  quoi- 
qu’on puisse  supposer  que  d’autres  sels  existaient 
dans  la  dissolution,  v.  ' 

Dans  l’eau  de  la  nier,  il  y à de  l’iode , de  la 
soud*e,  de  la  potasse;  on  peut  en  extraire  de 
l’iodure  de  potassium,  sans  pouvoir  affirmer  que  • 
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ce  sel  y existe,  plutôt  que  l’iodure  de  sodium. 

L’iodure  de  sodium  cristallise  en  très  beaux 
prismes.  Il  ne  contient  point  d’eau  de  cristallisa- 
tion ; il  est  soluble  et  déliquescent.  Quand  on 
l’expose  à l’action  de  la  chaleur,  il  se  comporte 
comme  l’iodure  de  potassium. 

La  baryte,  la  strontiane,  la  chaux  forment 
aussi  des  iodures  analogues.  Je  ferai  remarquer 
une  propriété  que  ces  iodures  présentent*  Les  io- 
dures  de  potassium  et  de  sodium  sont  inaltérables 
à la  chaleur , même  avec  le  contact  de  l’air  ; ce 
qui  veut  dire  que  l’iode  a plus  d’alBnité  pour 
la  potasse  et  la  soude  que  n’en  a l’oxigène;  mais 
si  l’on  chauffe  l’iodüre  de  barium  à l’air,  il  donne 

t 1 

des  vapeurs,  c’est-à-dire  que  l’iode  se  dégage  et 
que  la  baryte  se  forme. 

Les  iodures  de  plomb  et  de  bismuth  se  com- 
posent comme  ceux  de  potassium  et  de  sodium. 
L’iodure  de  barium  cristallise  très  bien.  Si  on 

le  laisse  dans  l’eaii , au  bout  d’un  certain  temps 

. • 

il  sera  décomposé;  le  barium  passera  à l’état  de 
■ carbonate  de  baryte , par  ja  combinaison  avec 
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Foxigène  et  l’acide  carbonique.  La  même  chose 
a lieu  pour  les  iodures  de  calcium,  de  strontium, 

0 

bases  qui  forment  des  sels  insolubles  avec  l’acide 
carbonique. 

L’iodurç  de  magnésium , ou  pour  mieux  dire 
la  dissolution  de  la  magnésie  dans  l’acide  hydrio- 
dique,  exposé  à la  chaleur,  donne  de  la  magnésie 
pour  résidu. 

.Parmi  les  iodureS  métalliques,  je  citerai  celui 

* % * 

de  zinc.  Il  suffit  de  mettre  de  l’iode  au  fond  d’un 
vase,  de  la  limaille  de  zinc  par-dessus,  et  un  peu 
d’eau , pour  former  ce  sel.  Le  liquide  devient  d’a- 
bord extrêmement  foncé;  il  y a production  de 
chaleur  : le  liquide  s’éclaircit  ensuite  assez  promp- 
tement. Enfin , tout  l’iode  que  l’on  a mis  en  excès 
passe  à l’état  d’iodure  de  zinc. 

On  décompose  cet  iodure  de  zinc  par  le  car- 
bonate de  potasse  ; et  l’on  a un  précipité  abon- 
dant de  carbonate  de  zinc. 

C’est  par  la  combinaison  de  l’iode  avec  le 

» 

zinc  que  l’on  détermine  le  poids  atomique  de 
l’iode.  1 • ' * 
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Cet  iodure  de  zinc  n’est  pas  cristallisable  ; il  est 
déliquescent.  Quand  on  le  chauffe  , je  veux  dire 
quand  on  le  distille,  il  cristallise  comme  le  pro- 
tochlorure d’antimoine. 

Je  ne  parlerai  pas  des  autres  iodures':  celui  de 
fer  est  vert  dans  ses  dissolutions. 

L’iodure  de  plomb  est  d’un  jaune  orangé; 

L’iodure  de  cuivre  est  d’un  blanc  gris; 

Le  periodure  de  mercure  est  rouge  orangé; 

L’iodure  d’argent  est  blanc,  ejc. 

Relativement  aux  iodures,  je  ferai  la  même 
remarque  que  relativement  aux  chlorures  : il  y 
a beaucoup  d’iodures  qui  peuvent  former  des  sels 
doubles;  mais  ce  sont  toujours  des  iodures  de 
métaux  ayant  une  tendance  acide  qui  s’unis- 
sent avec  des  iodures  dont  les  métaux  ont  une 
tendance  alcaline.  Ainsi  les  iodures  de  mercure, 
de  platine,  d’or,  métaux  qui  présentent  une  ten- 
dance acide,  peuvent  former  des  doubles  sels 
avec  les  autres  iodures.  M.  Boulay  fils  a fait  un 
travail  sur  cet  objet. 

Nous  allons  examiner  une  autre  série  de  corps 
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que  nous  nommerons  sulfurés  ; mais  nous  nous 
arrêterons  assez  long-temps  sur  ces  corps,  en  rai-  * 
son  de  leur  importance  et  du  grand  nombre  de 
leurs  variétés.  Cependant  nous  né  parlerons  que 
des  genres,  et  nous  n’entrerons  pas  dans  le  détail 
des  espèces. 

Le  soufre  peut  se  combiner  avec  les  corps  sim- 
ples et  donner  des  sulfures  ; ces  combinaisons  se 
font  facilement  et  directement.  D’autres  fois  on 
prend  de  l’acide  hydrosulfurique  que  l’on  fait 
agir  sur  les  bases.  Il  peut  se  former  des  hydro- 
sulfates ou  des  sulfures,  comme  il  peut  se  former 
des  hydrochlorates  ou  des  chlorures  : la  théorie 
est  la  meme  dans  les  deux  cas.  On. n’est  sûr  de 
l’existence  des  sulfures  que  lorsqu'ils  sont  faits 
par  la  voie  sèche. 

Voici  un  tube  qui  contient  de  la  baryte;  on  le 
chauffe  avec  quelques  charbons;  par  cette  extré- 
mité on  fait  passer  une  source  de  gaz  hydrogène 
sulfuré  desséché  par  du  chlorure  de  calcium 
qui  lui  enlève  son  eau;  l’hydrogène  s’emparera  de 
l’oxigènede  la  base,  et  quand  l’opération  sera  ter- 
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minée,  il  ne  restera  que  du  sulfure  de  barium. 

Npus  allons  d’abord  considérer  ici  les  sulfures 
ou  hydrosulfates  simples,  autrement,  les  mono- 
sulfures,o’est-à-dire,  ceux  qui  sont  composés  d’un  * 
atome  de  soufre  et  d’un  atome  de  métal;  et  les 
hydrosulfates , formés  aussi  d’un  atome  d’acide 
hydrosulfurique  et  d’un  atome  d’oxide. 

Les  sulfures  s’obtiennent  comme  nous  venons 
de  le  dire.  • . 

Les  hydrosulfates  sont  obtenus  d’une  manière 
facile , en  combinant  un  atome  de  base  avec  un 
atome  d’acide  hydrosulfurique.  Les  caractères 
des  sulfures  ne  sont  pas  difficiles  à constater. 

Quand  ce  sont  des  sulfures  ou  des  hydrosulfates 
solubles  , il  suffira  de  verser  dessus  un  acide  très 
faible , de  l’acide  carbonique  même  : il  y aura 
dégagement  de  gaz  acide  hydrosulfurique , re- 
connaissable à son  odeur  particulière  d’œufs 
pourris,  à son  inflammabilité.  En  le  brûlant,  il 
donne  une  belle  flammme  et  l’odeur  de  l’acide 
sulfureux.  Le  liquide  où  le  sel  était  en  dissolution 

ne  se  trouble  pas.  , ? • • 
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Les  hydrosulfates  ont  pour  caractère  essentiel 

de  donner  par  les  acides  un  dégagement  d’acide 
hydrosulfurique  sans  précipitation  de  soufre. 

On  peut  décomposer  les  hydrosulfates  en  fai- 
sant passer  dessus  un  courant  d’acide  carbonique, 

et  réciproquement  l’on  peut  décomposer  les  car- 

/ 

bonates  par  un  courant  d’acide  hydrosulfurique. 

Les  sulfures  en  dissolution  donnent  des  préci- 
pités par  les  métaux  : avec  le  plomb,  nous  aurons 
un  précipité  noir;  avec  l’argent,  un  précipité  noir; 
avec  l’arsenic , un  précipité  rouge  orangé;  avec  le 
zinc,  un  précipité  blanc  ; le  manganèse  donne  un 
précipité  d’un  blanc  sale.  En  un  mot,  les  hydro- 
sulfates sont  des  réactifs  importans  pour  recon-» 
naître  les  métaux  par  la  couleur  de  précipité  que 

* y i * ^ 

l’on  obtient. 

Si  les  sulfures  ne  sont  pas  solubles,  les  acides 

ne  peuvent  pas  servir  pour  donner  des  précipités; 

• 

dans  ce  cas-là , il  faut  traiter  par  les  alcalis  qui 
s’emparent  d’une  portion  de  soufre.  On  jette  le 
sulfure  que  l’on  veut  essayer  dans  un  nitre  fondu  ; 
il  se  change  en  sulfate  de  potasse , par  exemple , 
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si  l’on  a employé  le  9alfure  de  potasse.  On  recon- 
naît ensuite  la  présence  dé  l’acide  sulfurique  et 
du  soufre,  par  conséquent,  par  la  baryte  qui 

v ' ,V 

donne  un  précipité  de  sulfate  de  baryte. 

Parmi  lesdiverses  bases,  nous  n’en  avons  qu’une 
qui  puisse  donner  incontestablement  un  hydro- 
sulfate,  c’est  l’ammoniaque.  On  unit  directement 
l’acide  hydrosulfurique  avec  l’ammoniaque,  et 
l’on  a un  sel  qu’il  faut  nécessairement  nommer 
hydrosulfate  d’ammoniaque.  La  combinaison 
doit  avoir  lieu  sans  le  contact  de  l’air.  On  dégage 
d’un  côté  de  l’ammoniaque  , de  l’autre  de  l’acide 
bydrosulfurique  ; on  fait  arriver  ces  deux  gaz 
•.secs  par  des  tubes  dans  un  même  vase , et  l’on 
obtient  un  sel  qui  cristallise  sur  les  parois. 
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